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IST O hay Arte alguna que los Griegos no 

procurasen perfeccionar , segun el testimonio 

de Plinio. Este Pueblo filosofo , y al mismo 
tiempo industrioso , y active , se aprovecho 
de las luces de losEgypcios, agregandolas 
despues sus propios descubrimientos. De esta 
suerte formaron un ccnjunto de conocimien- 
tos , que luego pasaron a los Romanos, quie- 
nes tambien agregaron los que adquiiieroo de 
los Pueblos sujetos a su Dominacion. La cor- 
respondencia que necesariamente debio esta- 
blecerse entre estos distintos Pueblos conquis* 
tados , hizo que se generalizasen semejantes 
■conocimientos 5 y esta es sin duda la razon de 
que se hayan conservado entre los Pueblos de 
Europa en particular. A pesar de la irrupciom 
de los Barbaras del Norte en estos Payses , no 
pudieron perderse las Artes de primera nece- 
■sidad; porque ademas de que debieron cono- 
cer que las habian menester , puede ser que 
tio fuesen tan barbaros como se los supone. 
Qomo quiera que sea ? es verosimil que los 
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Francos , y otros Pueblos del Norte pudieron 
aprovecharse de las Artes que tal vez dexa- 
ron exercer a los natu rales de los Payses que 
habian conquistado , y a quienes miraban co- 
mo sus esclavos asemejandose en esto a los 
Romanos , que no parece hicieron en quanto 
a ellas grandes progresos. Asi se perpetuaroti 
las Artes por tradition ; y si se ha perdido 
alguna cOsa , no ha sido mas que lo. corres- 
pondiente a aquelias Artes relativas al luxo, 
que apenas podia tener lugar en tiempo de 
tantas turbaciones. Como en la practica de 
semejantes Artes solo se cenian a hechos co- 
nocidos sin me terse en examinar las causas , y 
nada se eScribia , por eso vino a quedar cada 
Arte reducida al citculo estrecho de aquellos 
que la profesaban. Pero , sin embargo de la 
esoasez de conOeimientos en que. han debid® 
pOinernOS est&s elrclmsta'ncias , no puede du- 
darse que los potos principios que tendmds 
•setae 'el Arte de la Tinturaynos vienen ide los 
Oriegos-, sin $e:;-hay»n descu- 

feierto mas materiaS Goferantes aiuevias que t : di 
anil, y la gr&Ha & faeilrtadas cas 

s-ualmente. - , ' ■ • ^ J 
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Los Quimicos Griegos distinguian tres 
operaciones en la Tintura. De ellas consist!* 
la primera, a que llamaban Apmm , en abrir, 
y dilatar los poros de lo que querian teilir, 
para disponerlo a que se empapase en el co- 
lor. A la segunda daban el nombre de B «up»f ; 
y esta era la misma tintura $ esto es , la im- 
mersion de la cosa tenible en la droga colo- 
rante. Y la tercera , en fin , a que llamaban 
, se dirigia a fixar el color por me-, 
dio de ciertas drogas. Como a esta ultima 
operacion daban tambien el nombre de 2^4*;, 
y al ingrediente que empleaban a este efec- 
to el de 2 t es evidente que era al- 
guna droga estiptica 6 adstringente ; y em- 
pleando el termino de X^tarcu , en lugar de 
lo que nosotros llamamos tenir , puede pre- 
sumirse que querian con eso describir una tin- 
tura compuesta con drogas que a un propio 
tiempo fuesen colorantes , y adstringentes , y 
tales como nosotros conocemos en particular 
la rubia. 

La primera operacion la executamos no- 
sotros en niiestras tinturas firmes 6 solidas, 
quando preparamos nuestros texidos empa- 
;/ pan- 
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pandolos en las disoluciones de las sales a 
que llamamos codmientos , 6 mordientes ; pero 
hemos descuidado la ultima , y no esta en 
uso entre nosotros, siendo de presumir que- 
puede afirmar el color de muchas materias. E i n 
efecto , la accion de los adstringentes con- 
Sfste en el fruncimiento 6 crispacion de las 
fibras de la cosa a que se los aplica , y de 




aqui se sfgue que se acerquen mas unas a 
otras las partes solidas de las mismas fi- 
bras , y que se aumente considerablemente 
la fuerza de su cohesion. Entonces . la subs - 
tancia de el cuerpo en que esta accion se ve- 
rifica , debe por consiguiente quedar mas fir- 
me , y compacta , y dexar mas dificil la en- 
trada a la accion de el ay re , y de las sales, 
que podrian descomponer las parttculas colo- 
rantes encerradas en el mismo cuerpo. Pero 
en quanto a esto nada mas dire, porque hay 
bastantes tentativas que hacer primero para 
determinar las substancias que podrian prefe- 
rirse como adstringentes en la operacion de 
que aqui tratamos ; pues aimque conocemos 
la agalla j el zumaque, y otras drogas, no es- 
esta la tiiira con que se las emplea. 

An- 
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Antes de hablar de las sales de que se 
hace uso para preparar los texidos a que re- 
ciban , y retengan la tintura , conviene que 
tratemos de algunas plantas , que pueden em- 
plearse con acierto para desengrasar las lanas, 
y para otros usos. Los Antiguos empieaban 
para ella la raiz de una planta llamada por 
Plinio Radtcula , y por los Griegos Struthion , 
que , segun aquel en su lib. 19. Sect. 18. tie^ 
ne la virtud de dar a las lanas una calidad 
pastosa , y una blancura admirable. Criase 
naturalmente , y tambien se la cultiva , es- 
pecialmente en Syria , y otras partes , en los 
parages pedregosos e incultos. Sin embargo^ 
la mas estimada es la que viene de la otra 
parte del rio Euphrates , y cuyo tronco es 
chato , y delgado , y las hojas parecidas a 
las del olivo. Los habitantes de aquel Pays la i 
estiman mucho , y la etnplean en la compo- 
sicion de todas suertes de unguentos., Su flor, 
la qual se manifiesta en el verano , es bastan- 
temente vistosa, pero carece de olor. Su tron- 
co es algodonoso : no produce simiente algu- 
na;pero echa grandes raizes , que son las que 
machacan para desengrasar con ellas las lanasi. 
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Dioscorides, hablando de esta planta, di- 
ce que es la misma a que =en las Boticas se lla- 
ma saponaria , porque se la emplea como el 
xabon , y .hace veces de el para sacar las 
manchas de los texidos , y la juarda de las 
Janas. Y el Padre Hardouin asegura, que es la 
propia a que muchos dan el nombre de yer- 
ba de batanero , por quanto sirve para abata- 
nar los panos. 

Esta saponaria 6 xabonera es una espe- 
cie de lichnis que se cria cerca de los rios , y 
estanques , en los bosques,y en algunos para- 
ges arenosos. Su raiz es larga , bermeja , nu- 
dosa , llena de fibras, y vivaz , y las hojas, 
que son anchas , y semejantes a las del P a- 
tano , tienen un gusto nitroso. Suele culti- 
varsela en los jardines : es mui amarga, y de- 
tersiva , y quita las manchas de los vestidos 
del propio modo que el xabon. ^ 

Otras dos plantas conocemos que podrian 
emplearse para el mismo fin. La primera es 
la parietaria , que se cria abundantemente en 
•las paredes viejas , en los cercados y en las 
ruinas de edificios , y de ella se sirve la gen- 

,te del campo en muchas partes para hm- 

piar 
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piar los vidrios. La segunda es la quellama- 
mos pie de ternera manchada , cuyos troncos, 
y raizes echan las mugeres en Poitu a mace- 
rar en agua que renuevan todos los dias , y 
despues las machacan , y ponen a secar, usan- 
do de ello para el lienzo en forma y en lu- 
gar de xabon. 

Los accidos vegetales de que se hace uso 
•en la Tintura son el vinagre , la crema 6 crys- 
tal de tdrtaro , el zumo de limon , y el de 
•azedera :, y de los minerales solo se emplea el 
mtriolico para la preparation del hiio de li- 
no , y canamo que haya de tenirse en tela, 
o en madexa. 

Las sales alkalinas fixas de que los Tin- 
toreros se sirven , son la barrilla , la potassa , 
y las cenizas graveladas ; pero aunque el al- 
kali fixo sea identico en todas tres sales , son 

4 ' 

con todo eso diferentes los efectos de cada 
una de ellas. La razon es , porque la potassa 
que nos viene de Rusia , y de Polonia por la 
via de Olanda , esta mixturada con cal ,.y es* 
ta mezcla la hace mas caustica. . Las colzas 
graveladas lo son mucho menos, ya porque 
carecen de semejante cal , y ya por razon del 

b 2 tar- 
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tartaro vitriolado que contienen. Y la barri- 
11a de Alicante da una sal , cuya calidad al- 
kalina es mas , 6 menos sensible , en razon de 
la mas , 6 menos cantidad de Hogisto con que 
se halla unida. 

Estos tres alkalis deben , pues , tener di- 
ferentes usos en la Tintura , segun se necesi- 
ten , ya para limpiar los texidos delas impu- 
rezas que pueden obstruir sus poros, y en cu- 
yo easo debe servir el alkali mas puro ,y mas 
caustico i ya para separar los principios unir 
>dos a los accidos ; 6 en fin , para que sir van 
como de vehiculo del fiogisto que quiera in- 
troducirse en los poros del texido , y en este 
caso llenara mejor la idea la barriila de Ali- 
qante. 

La potassa puede muy bien suplirse con 
las cenizas de ortigas , y de helechos de que 
tanto abundamos por todas partes en Espana; 
y su fuerza podria aumentarse con solo ana- 
dirlas alguna cal , como advierte Mi. Home 
en la secc. 6. de la Part. 3 de su Ensayo so« 
:bre el Blanqueo de los Lienzos , de, que doy 
mas adelante noticia. 

En quanto a las sales neutras , solo se 
' era- 
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emplea en la Tintura la sal marina para 
afirmar el tinte de la curcuma 6 terra-merita; 
y puede ser que si se atiende bien a su quali- 
dad adstringente , merezca que en adelante se 
haga mas uso de elia. En otros tiempos , se- 
gun Plinio en la secc. 33. del Lib. 31. se la 
atribuia la propiedad de abiandar la lana,y 
por esta razon se Servian los Tintoreros del 
agua del mar , cuya practica'se ha perdido. 

El mismo Autor advierte , hablando del nitro, 
que se empleaba el mas comun , esto es , el 
menos purificado , para la Tintura de pur- 
pura , y todos los demas colores , sin duda 
para preparar los texidos a recibir semejan- 
tes tiuturas. Pero como no se hace en este 
pasage distincion alguna entre el nitro de ba- 
se alkalina fixa , y ei nitro de base terrea , que 
en aquel tiempo no se sabia distinguir , es 
presumible que era est'e ultimo el que se em- 
pleaba. Confirmase esto con que los Egypcios, 
que fueron los primeros Maestros en todas las 
Artes , parece que se Servian del nitro que da- 
ban con abundancia las aguas del Nilo 5 y el 
qual era de base terrea , y semejante poco 
mas, 6 menos al que contienen muchas aguas 
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de fuente en varias partes, segun los terrenos 
por donde se han filtrado , y que puede ser 
que sea igual a 1 que da el agua de pozos de 
que los Indies se sirven para pintar sus lien- 
zos estampados. 

De todas las sales neutras de base terrea, 
ninguna esta mas en practica que el alumbre, 
y de este especialmeute el que no contenga 
hierro alguno que pueda empanar el brillo de 
los colores. A esta sal se la ha dado la pre- 
ferencia , tanto por razon de su accido , que 
es causa de que se descomponga menos facile 
mente, quanto por la ealidad de su tierra, cu- 
ya blancura hace que resulten los colores mas 
limpios , y firmes por la tenacidad que la co- 
munica cierta untosidad que contiene. Ade- 
mas de esto , es tan suelta , que con facilidad 
se la hacen tomar todas las formas posibles 
de los poros del generP que debe tenirse , y 
de ello es preciso que resulte mayor firmeza 
6 solidez en la Tintura. 

Mr, Macquer ha observado , como puede 
verse en las Memorias . de la Real Academia 
de las Ciencias de Paris , ano de 1762 , que 
quando la tierra del alumbre esta humeda, re- 

co- 
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coge como con ansia las particulas colorantes 
de los cuerpos a que toca ; y esta propiedad 
denota en semejante tierra una facilidad mui 
grande de combinarse con el principio infla- 
mable , y retenerle con rnucho exfuerzo una 
vez unida con el (^) . 

Sobre esta tierra del alnmbre es sobre 

quien 

(*) Advirtiendo la necesidad que hay enEspana de una 
Obra Elemental de Quimica , y especialmente para perfcc- 
cionar las operaeiones de laTintura ,que tan inmediatamente 
dependen de ella ,he empreendido la trabajosa traduccion de 
la Quimica Experimental de Mr. Baume , que se comenzara 
mui presto a publicar en forma de Lecciones entre las Me- 
morias Instructivas , cuya prosecucion dara principio en Fe- 
"brero del ano proximo de 1780. A aquella Obra podran re- 
currir los que quieran imponerse en el modo con que la Tin- 
tura,y otras muchas Artes no puedeu adelantar un p2so 
sin la Quimica ; y alii veran que en parte , o en todo de- 
penden de ella , ademas del Arte de que aqui tratamos , 1 a 
Metalurgia , la Cocina ,Teneria , Fundtcion de Minas , el Ar - 
te de dorar , el de Confitero , el de Panadero , de Cerhezero , 
de hacer la sal , el vino , y el vinagre , el de destilar , de 
soldar , de hacer el almidon , el vidrio , el vedriado , la lo- 
za , porcelana , &c . sin excluir la Agricultnra , Arquitectu-\ 
ra , lmprenta , Manufactura de Espejos , Fdbricas de papel r 
y otras. Qualquiera hallara que las disoluciones , y mezclas 
que se hacen por medio de la Quimica , cambian , y des- 
truyen los colores , criando , digamoslo asi , otros de gran- 
de hermosura , de quienes jamas se habia oido hablar an- 
tes en la Tintura, 
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quien se depositan en la Tintura , sea natural- 
mente , 6 sea con el auxilio de la fermenta- 
cion , las particulas colorantes ; porque du- 
rante la operacion se evapora el accido del 
alumbre , 6 se combina con. otros principios 
(tales como los alkalis que puede contenerel 
bano del color) , despues de haber servido pa- 
ra distribuir igualmente en todos los poros del 
texido la tierra que el mismo accido mantenia 
en el grado mas alto de division. 



1 



Tal es la idea que muchos han formado 
de lo que pasa en la Tintura de todo aquello 
que se prepara primero con el engebe , 6 di- 
solucion del alumbre en agua, porque no creen 
que semejantes sales por mas duras que sean, 
y como lo son el tartaro puro , 6 el tar- 
taro vitriolado , puedan subsistir en toda su 
entereza en los poros del texido ; pues por 
poca cantidad que el agua pueda disolver de 
ellas , seria dificil que los lavados dexasen de 
llevarse una buena parte , y por consiguiente 
la de el color , 6 que este no se alterase por 
la descomposicion de las sales ; en lugar de 
que una tierra fixa , como lo es la de la cal, 
y la del alumbre , que por su naturaleza .re- 

tie- 
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tienen tenazmente el flogisto (principio de to- 
dos los colores), debe facilitar una tintura mas 
solida , y que solo pueda desprenderse por 
medio de uaos accidos mui fuertes. 

Igualmente se gastaq en la Tintura el tar- 
taro , y la sal ammoniaco ; pero ambas cosas 
entran mas bien en calidad de alterantes, que 
en otra forma alguna. Las sales neutras de ba- 
se metalica sirven tambien menos para la so- 
lidez, que para dar grado a los colores con 
que se quiere tenir j porque ya se sabe que 
las materias colorantes dan distintos matizes 
a los texidos segun la naturaleza de las tier- 
ras metalicas que las sirven de base. 

Estas sales neutras son la caparrosa 6 vi- 
triolo de Marte para' el negro , y el azul : el 
v itriolo de cobre , b vitriolo de chipre para el 
negro : y la sal de Jupiter , y la de Saturno 
para el encarnado. 

Igualmente se emplea en ciertos casos el 
arsenicQ , aunque muchos creen , y con razon, 
que es inutil , atendida su grande volatilidad. 
Pero no sucede lo mismo con los distintos 
compuestos del arsenico con el azufre cono- 
cidos por el nombre de rejalgar , oropimente , 
arsenico amarillo , y arsenico rojo 6 rubio , es- 
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jpecialmente quando se los convierte en higa- 
do de azufre por el intermedin del alkali ftxo, 
porque entonces se consigue el azul con que 
se pintan los lienzos. 

La utilidad de la cal en la Tintura ha 
mucho tiempo que se conoce , aunque toda- 
■via se ignora su naturaleza. Antiguamente la 
llamaban Lapis Phrygius (piedra de Phrygia), 
porque alii la empleaban los Tintoreros. Lam- 
bien servia para lo propio entre los Romanos, 
los quales, segun Plinio en su lib. 36. secc. 30. 
la preparaban rociandola con vino , secando- 
la luego a fuego violento , y apagandola por 
ultimo en vino dulce. Actualrnente se emplea 
la cal en las tinas de pastel , y de anil , en 
extraer el color encarnado de la orchilla , y 
en tehir el hilo , lienzos , y algodon. 

En orden a los materiales colorantes , po- 
cos ignoran ya hoy dia que sus colores de- 
penden del flogisto , y que de sus difei eli- 
tes modilicaciones , o de sus distintas raez- 
clas con los azeytes , las tierras , y las sales, 
y de la calidad , y cantidad de estos tres prin- 
eipios , es de donde resulta la variedad que 
vemos de colores. 

Sabese tambien que con solo anadir una 

sal 
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sal a qualquiera materia azeytosa vegetal que 
contenga color , se la puede cambiar este , 6 
hacerle desaparecer del todo, porque como la 
sal , ya simple , d ya compuesta , destruye 
por la regia de las afinidades (*&) la combina- 
cion que subsistia antes , se reflexan despues 
diferentemente los rayos de la luz. Y asi, 
aquellas materias colorantes , cuyo color no 
puede ser cambiado por sal alguna , son ve-. 
rosimilmente en quienes el flogisto se halla 
unido con una sal perfectamente neutra , y 
ciiya naturaleza , y combinacion ignoramos. 

Para establecer algo cierto en quanto a 
esto, seria necesario conocerlo perfectamen- 
te ; y si tuvieramos semejantes conocimientos^ 
podriamos sin duda , guiados por la analysis 
de las materias que dan colores firmes , com- 
poner otras artificiales , asi como se hace el 
cinabrio artificial en Virtud de que conocemos 
los principios del natural. Pero como aunque 
sepamos hasta un determinado punto los efec- 
tos que producen las sales en ciertos azeytes, 



' __ y 

(*) Afinidad se llama en la Quimica aquella disposicioii 
o tendencia que tienen los cuerpos , ya sean homogeneos, 
b ya heterogeneos , a unirse entre si 9 y componer uaa so- 
la masa, J 
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y puedamos descomponer algunas materias 
colorantes separando sus principios , nos que- 
da que saber el modo con que estos mismos 
prindplos estan unidos entre si , por eso nos 
vemos consiguientemente obligados a procu- 
rar perfeccionar a tientas lo que en esta par- 
te nos ofrece laNaturaleza. 

Los riiateriales colorantes que conocemos 
son de dos maneras , unos mezclables con el 
agua , y otras no. Los primeros son , segun 
toda apariencia , unos azeytes esenciales re- 
ducidos a un estado xabonoso , sea por me- 
dio de una sal alkali , 6 por el de una sal neu- 
tra , y entonces son de tinte falso ; porque 
cncaxonados estos compuestos xabonosos en 
los poros del texido , couservan siemp.re en el 
su caracter , que es el de ser disclubles en el 
agua. No dire yo que no puedan hallarse me- 
dios para hacer que sean firmes estos colores, 
porque tal vez se conseguiria esto introdu- 
ciendo , v. gr. en los poros del texido unas 
tierras absorventes , y anadiendo a la disolu- 
cion del color unos accidos que descompusie- 
sen el xabon , y que facilitasen la union del 
azeyte con las tierras. Y aunque de esta des- 
composicion podrla rriul bien resultar que d 
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se destruyese enteramente el color , 6 que a 
lo menos se carnbiase en otro mui distinto, 
tambien vendrian a conseguirse nuevos com ; - 
puestos de colores , que hasta hoy se ignoran, 
porque la facilidad de sacar unos mismos co- 
lores con aquellos materiales que requieren 
menos trabajo , ha ocasionado que se despre- 
cien , b no se hay a hecho caso de semejantes 
ensayos. 

Despues de los compuestos xabonosos , son 
las resinas que tienen color las mas faciles de 
destruir, aunque , como aquellos, no sean mez- 
clables con el agua. De ellas pueden servir 
unas para la tintura de lanas , y sedas ; y otras 
para la de el hilo , y algodon. En el primer 
caso deben reputarse por de tinte firme , por 
quanto no se lavan con xabon los texidos de 
lana , y de seda , y porque el alumbre que 
sirve para el cocimiento no puede cortar las 
resinas ; y asi , basta que estas queden redu- 
cidas a particulas infinitamente sutiles , y que 
se encaxonen suficientemente en los poros del 
genero tenido. Pero en quanto al hilo, y al- 
godon no se pueden reputar por firmes , en 
atencion al cocimiento necesario del xabon , y 
a la accion de el, alkali sobre las resinas , a 
• . me- 
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menosque estas no se descompongm en el ba- 
no del color , quedando reducidas a azeyte , y 
que de este, de un accido mitigado , y de 
una tierra extremamente atenuada en quj an- 
tes se haya engebado el hilo , y algodon , re- 
sulte una especie de betun incapaz de ser des-. 
truido por sal alguna. 

La tercera suerte de materias que dan co- 
lor , son las tierras ; y de estas hay un sin nu- 
mero de especies , ya calcareas , ya arcillosas, 
6 en fin metalicas. De ellas , unas son simples, 
y otras contienen mayor porcion de azeyte , y 
de sal , y su color puede serlas esencial , 6 no 
servirlas mas que como de capa 6 barniz. Y 
asi, atendidas estas diferenclas , ya se ve que 
nada se pu^de establecer como regia general 
en quanto a estas materias colorantes ; porque 
sino las es esencial el color, puedea ser de tin- 
te falso , y en otros e^tados hallarse en el ca- 
so de las resinas , y aun tal vez ser preferi- 
bles, 

Sentados ya estos principios , no puede 
dudarse que el Arte de la Tintura, tan descui- 
dado de mucho tiempo a esta parte entre no- 
sotros , tome desde ahora un nuevo aspecto por 
las sabias providencias de la Junta General de 
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Comercio , Moneda, y Minas, que conocien- 
do bien la importancia de semejante Arte , y 
que de que florezca depende el progreso de 
' nuestras Manufacturas de lanas , y sedas , na- 
da omite para conseguirlo. La ereccion de un 
Director general de Tintes en 1734 : la de un 
Visitador para el Reyno de Valencia en 1 778: 
la siembra del pastel en la Huerta de la Ca- 
sa-Tinte del Mro. Sedeno , con el fin de res- 
taurar en estos Reynos el cultivo , y prepa- 
racion de una drpga tan necesaria para la tin- 
ta azul: la publicaciqn de varios experimen- 
tos de tintura, y de materias propias que pue- 
dan servir en lugar de las extrangeras : el fo- 
mento de la siembra , y cultivo de la riibia: 
la disposicion de la presente Obra , que po« 
dra mirarse como un Curso completo de Tin- 
tura para lanas , sedas , hilo , y algodon 5 y, 
en una palabra , la contesion de las franqui- 
cias generales para nuestras Manufacturas de 
lanas , cuya Real Cedula ha mandado que se 
imprima a el fin de este primer Tomo, y otras 
muchas oportunas providencias con que la Jun- 
ta anima contlnuamente la industria Nacio- 
nal , son pruevas nada equivocas de los cui- 
dados que aplica a la restauracion de la Tin- 
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lura , y Manufactures en Espana (*). 

Siguiendo , pues , estas miras , se ha cor- 
regido la traduccion que publico Don Benito 
de Noboa , y se ha iiustrado con todas aque- 
llas nociones que pueden dar a los Tintore- 
ros Espanoles otros conocimientos que los que 
hasta aqui han tenido , no solo en quanto a 
lo principal de su Arte , sino tambien en or- 
den a lo accesorio. Toda la Obra constara de 
tres Tomos, y en ella se expondra quanto hay 
dado a luz en distintos idiomas para el ade- 
lantamiento de tan importance Arte en los 
quatro ramos de lanas , sedas , hilos , y algo- 
don. No se omit Iran las operaciones de Qui- 
mica experimental que tengan relacion inme- 
diata con las de la Tintura; y al mismo tiem- 
po se procurer! que se sepan ios adelanta- 
mientos que se fueren consiguiendo , y que 
el Publico tenga noticia de los Maestros I in- 
toreros que mas sobresalieren en el Reyno por 
su habilidad , y aplicaciori, 

AR- 

* — 

(*) Nuesiro Santo Rey Don Fernando III. de Castilla 

conocio tanto la importancia de la Tintura, que segun cons- 
ta de el Privilegio dado en Madrid a 2 j de Agosto de 12^3, 
refrendadd^pc^ Fernando Alvaro , bizo al Arte mayor de 
Pintores. de'bdxo. del agua Tins or er os de todos malices , libre 
de. todas cargas cancejiles , Quintas , y Levas , con tal 
que sus Profesores estuviesen matriculadosj^^^te^^ 
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DE LA TINTURA DE LANAS , ' 



Y DE SUS TEXIDOS. 



Parte Primera. 




NTES de entrar en las'pariicularida- 
des de la tintura de Lanas , es necesa- 
rio dar una idea de Ios colores pri- 
mitives , 6 , por mejor decir , de los 
que tienen este nombre entre las gen- 
tes del Arte; pues se verd por la lectura 
de la celebre obra del senor Newton sobre la luz , y 
los colores , que no convien^n con los qae conocen por 
este nombre los Ffsicos ; pero el motivo de haberlos 
Mamado asi los Tintoreros es , el que por la n turale- 
za de los ingredientes de que se componen , son la 
basa de todos los demas de qualquiera especie que 
sean. Esta division de colores , y la idea que quiero 
dar de ellos, es tambien comun 5 las diferentes clases 
de tintura como a la de la seda , del hilo , &c. ; y asf, 
no puedo dexar de seguir este orden que se toma de 
la esencia misma de la materia de quesetrata. 

2 Cuentanse cinco colores primitivos , que son el 
Azul , el En earn ado , el Pagiza , el Leon ado Musco 
Tm - 1 - A —miDAdON 
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o color de raiz , y el Negro. Cada uno de ellos puede 
dar un gran numero de matices desde el mas claro r 
hasta el mas obscuro • y de la combinacion dedos , 6 de 
muchos de estos diferentes matices , nacen todos los co- 
lores que hay en la Naturaleza. Muchas veces se obs- 
curecen', se aclaran , 6 se cambian considerablemente 
los colores con iiigredientes no colorantes , tales como 
las sales accidas, las alkalinas , y las neutras : 6 indi- 
ferentes, como la cal, la orina , el arsenico , el alumbre, 
y otros ; y en la mayor parte de las tinturas se preparan 
las lanas , 6 los texidos que se quieren tenir , con al- 
gunos de estos ingredientes , que por si mismos no dan 
color alguno , o dan mui poco. Asi se comprehende fa- 
cilmente la prodigiosa variedad que debe resultar de la 
mezcla de estas diferentes materias , como tambien del 
modo de usar de ellas , y la atencion que se debe po- 
ner en las menores , b mas menudas circunstancias para 
lograr el fin en una Arte tan complicada , y en que se 
encuentran tantas dificultades. 

CAPITULO I; 

DE LA DISTINCION DEL TINTE 

mayor , y menor de las lanas. 



H 



2 J.J.AY dos modos de tenir las lanas de qual* 
quier color que sea: el uno se llama tenir de tinte ma- 
yor , d bueno' y y el otro tenir de tinte menor , o falso, 

El primero consiste en servirse de las drogas , o ingre- 
dientes que dan solidez al. color, haciendole que resis- 
ta d la accion del ayre , y que no se manche sino 
dificilmente con los licores acres o corrosivos. El se- 
gundoes al contrario , porque los colores del tinte me- 
nor pierden b se pasan en mui poco tiempo al ayre , y 
principalmente si se exponen al sol ; y ademas de esto 

la 

FUNDACION 



JUANELO 

TURRIANO 



- 




(?) , „ , 

la mayor parte de los licores los manchan de tal suer- 
te , que no es posible volverlos a dar su primer brillo. 

4 Quizas se extranara , que habiendo un moao de 
hacer todos los colores de buen tinte , se permita tenir 
de tinte falso ; pero hay tres razones para que sea dh- 
ficil , por no decir imposible , el desterrar este uso. La 
primera depende de que su trabajo es mucho mas fa- 
cil ; porque la mayor parte de los colores , y raatizes 
que cuestan mas trabajo en el buen tinte , se sacan con 
grande facilidad en el tinte menor. Lasegunda, por- 
que los mas de los colores de este ultimo son mas vi- 
vos , y mas brillantes , que los del tinte mayor. Y la 
tercera , y que es la mas fuerte , porque el tinte 
falso no cuesta tanto como el bueno. Quando no hu- 
biera mas razon que esta ultima, yase discurrir£ que 
los Operarios hacen quanto pueden para servirse de este 
genero de tintura con preferencia al otro; y asi , esto 
fue lo que deter mino al Gobierno a dar leyes para la 
distincion del tinte mayor , y menor. 

. 5 Estas leyes prescriben las suertes de lanas , y 
texidos que deben ser de buen tinte , y las que se per- 
miten tenir de tinte falso. El destino de las lanas |hb- 
ladas , y el precio de los texidos son las dos cosas que 
deciden la calidad de la tintura que deben recibir. Las 
lanas para los tapices , y otros texidos que exceden de 
ocho reales de vellon la ana (i) en bianco , deben ser de 
buen tinte. Los de un precio mas baxo , como tambien 
las lanas bastas destinadas para la fabrica de las tapi- 
certas llamadas de Bergamo , y de Punto de Hungria , 
pueden ser de tinte ordinario 6 falso. Tal era el espi- 
ritu del Reglamento del senor Colbert , y sobre cuyos 
principios se hizo cl del senor Orri , Contralor general 
de la Real Hacienda en el ano de 1733. En este ulti- 
mo se han aclarado un gran niimero de dificultades que 
danaban a la execucion del primero , y se han preve- 
nido en el las circunstancias que se juzgaron necesa- 
rias para contener , 6 a lo menos para descubrir to- 

A 2 dos 
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dos los abusos que podian cometerse. 

6 Por estas mismas razones los Tintoreros del tin— 
te mayor y bueno hacen un Cuerpo separado del tin- 
te menor , y no es permitido a los unos el emplear , ni 
aun tener en sus easas los ingredientes que tocan d los 
otros. Hay en el Reyno de Francia una tercera Comu- 
nidad , que es la de los Tintoreros de seda , lana , y 
hilo , que tienen licencia de trabajar en el tinte mayor, 
y en el menor ; pero esta forma tres ramos , de los , 
quales el primero es para la seda , el segundo para la 
lana hilada , y el tercero para el hilo. El Tintorero que 
escogio uno de estos tres generos de trabajo , no puede 
hacer sino lo que es permitido d los de su ramo ; y asi, 
el que ha elegido el trabajo de las sedas., no puede tenir 
la lana hilada , ni el hilo , y lo mismo sucede a los de? 
mas. El Tintorero de esta tercera Comunidad que ha 
tornado el trabajo de las lanas hiladas , puede tener en 
su casalos ingredientes del tinte mayor , y del menor;: 
pero no le es permitido usar de los destinados para este 
ultimo, sino en las lanas bastas de que se ha hablado. 

7 Tales son las sabias preeauciones que se b an to? 
mado , y era necesario tomar para contener los abusos 
que se habian introducido en una Arte cuya perfeccion 
es mui importante al bien , y ventaja del Comercio*. 
Pueden consultarse los rnismos Reglameatos (2) si se 
quiere saber por menor todo lo que en ellos se manda 
para la manutencion del orden , y polieia de estoS 
Gremios. 

8 Como no se ha podido tener toda la seguridad 
necesaria por los informes tornados de diferentes Tin- 
toreros , ni por la lectura de los Reglamentos : anti? 
guos , de lo que caracterizaba preeisamente los colofes 
del buen tinte , y los del malo , fue forz'oso recurrir 
para conseguirlo al medio mas- largo ■, y mas dificil; 
pero al mismo tiempo el mas seguro , & por mejor 
decir , a el unico que. se podia tener por cierto. El- di- 
fuuto Mr. Dufay , de la Academia. Real de las. Cieu- 

' cias., . 
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-cias , d quien habia nombrado el Ministerio para traba- 
jar en la perfeecion de esta Arte , mandd tenir en su 
casa lanas de todos colores , y con todos los ingre- 
•dientes que se usan en la Tintura , asi en corta can- 
•tidad , como en porciones grandes , e hizo tambien ve- 
nir de diferentes Provincias los que no se gastan en 
Paris. En fin , junto la mayor parte de las materias 
que le parecio podian servir para la tintura , y tam- 
bien hizo la prueba de un gran numero de ellas , sin 
atender & las preocupaciones de los Tintoreros sobre 
las buenas , o malas calidades de unas , 6 de otras. 

9 Habia primero comenzado sus experimentos en 
las lanas hiladas ; pero hallo despues mas facilidad 
en servirse de pedazos de pano bianco, porque esto 
le era mas comodo para las pruebas que tenia dnimo 
de hacer. 

^.io Para conocer despues las de todos Iqs colores 
que eran solidos , y las de los que no lo eran , y dis- 
tinguir por consiguiente las del buen tinte , -yi las del 
tint e f also , expuso al Sol , y al ayre por doce dias las 
muestras de todos los '-colores 'tenidos-en su casa, y 
de que conocia la composicion. Este tiempo le parecio 
suficiente para hacer la prueba de ellos , porque los 
buenos no pierden , 6 pierden poco , y los malos se 
borran en gran parte; de modo , que despues de los 
doce dias de su exposicion' al Sol , y a la humedad 
•del ayre por la noche en el verano , no puede que- 
dar duda alguna sobre la clase en que cada color de- 
be colocarse. • 

- n Con todo eso , tc-davia quedaba la dificultad 
de que no habiendose ex pu esto al ayre todos estos 
colores a un mismo tiempo ; ini en una misma sazon^ 
unos debian haber uecibido mas Sol , que los:otros , y 
por consiguiente perdido mucho mas en el prbpio es-. 
pacio de doce dias , que los que hubiesen estado al 
Sol en un tiempo nublado T 6 en los diasumas : cortos; 
pero remedio este indony entente nuestro. Academico, 
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de un modo que no dexa ya duda alguna sobre la 
exactitud de la prueba porque escogio uno de los 
peores colores , esto es , uno de aquellos en que el Sol 
habla hecho el efecto mas visible en el tiempo de do- 
ce dias. Este color le sirvio de pieza de cotejo en to- 
do el curso de sus experimentos ; y cada vez que ex- 
ponta al ayre lasmuestras, anadla un pedazo de este 
mismo texido. Ya entonces no reparaba en el numero 
de dias , sino solamente en el color que tomaba su 
muestra de cotejo , y la dexaba hasta que hubiese per- 
dido tanto como la que habia estado al sol por doce 
dias de verano. Como senalaba siempre el dia en que 
exponia sus muestras , tuvo motive de observai que 
en el hibierno bastaba dexarlas al ayre por quatro o 
cinco dias mas para que perdiesen tanto conio en os 
doce dias de verano; y siguiendo este metodo,, no le 
quedo escrupulo alguno de la certeza de sus experi- 

'12 Esta prueba de exponer al ayre , y a los rayos 
del Sol las muestras , tenia tambien por objeto el ha- 
11a r los cocimientos convenientes a cada color , y que 
se lliman asi, porque sirven para conocer sx el color 
de un texido es , b n6 de buen tinte. Ponese a cocer 
una muestra en alumbre, tartaro , y jabon , vinagre, 
limon , &c. y por el. efecto que hacen estas drogas en 
el color , se juzga qual es ; su calidad. Los cocimientos 
de\ prueba hechos hasta el ano de 1733 , eran tan m- 
suficientes, que no pudieron servir de guia al senor 
Dufay , para hallar los mas seguros , porque aun echa- 
ban ^ perder los buenos colores sin hacer mucho da- 
no a los males : por esto se vio obligado a fixar mu- 
chos y de estos cada uno sirve para un g ra ^ nurne- 
ro de colores , como se vera al fin de esteTratado: 
ahora dire en pocas palabras la regia que siguio para 

hal r l f Despues de haber visto el efecto del_ ayre en 
cada color, bueno , 6 malo , probaba en el mismo 
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do diferentes especies de cocimientos , y se detema en 
aquel que hacia en este color el propio efecto que en 
el habia producido el ayre. Senalando despues el peso 
de las drogas , la cantidad de agua , y el tlerapo que 
habia durado la prueba, estaba seguro de que produ- 
ciria en este color un efecto igual al que obra el ayre, 
en la suposicion de que estuviese tenido del mismo 
modo que el suyo , esto es , segun el metodo de los 
Tintoreros del tinte mayor , 6 del m-nor. Recorr 
riendo de esta suerte todos los colores , e ingredien- 
tes de la Tintura , hallo un' modo , que^ puede te- 
nerse por seguro , de conocer la buena , o mala cali- 
dad de cada color , haciendo por medio del cocimien-r 
to de prueba una especie de analysis de lo que ha -7 
bia entrado en su compaslcion. No se puede sin in-? 
justicia dexar de confesar , que los medios que guia-? 
ron al sehor Dufay al deseubrimiento de estos coci-> 
mientos o pruebas de los colores , son ingeniosamen- 
te discurridos , porque la del ayre , y la del Sol no 
pueden practicarse quarido es necesario hacer juicio 
pronto de si un texido puesto en venta en una feria , 6 
en otra' parte es debuen tinte, en caso que lo requie- 
ra su precio. 

14 Los cocimientos de prueba de la nueva Instruc- 
eion publicada sobre las Memorias del Senor Dufay, 
hacen que pierda el color J en pocos minutos , quando 
es de tinte falso , todo lo que perderia permaneeien- 
do expuesto por doce b quince dias al ayre ; pero co- 
mo las reglas generales para semejantes pruebas de- 
ben estdr sujetas d muchas excepciones que no se han 
podido preveer , o que habiendose previsto , no se han 
podido expecificar sin correr el riesgo de que se ori- 
„ ginasen confusiones , b motivos de inumerables dis- 
putas , se sigue de eso , que estas reglas dad as quizes 
como demasiadamente generales , son tambien mui ri- 
gurosas en muchos casos en que los colores claros pi- 
den unas sales ,0 dosis de ellas menos activas que los 
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mui cargados, pues estos pueden perder una cantidad 
considerable de sus ingredientes colorantes en el licor 
activo dc c|U3,lcjuicr3. prucbct sin cjuc sc conozccin mu - * 
taciones mui sensibles. Por esto , pues , hubiera sido 
necesario prescribir un cooimiento de prueba casi para 
cada matiz; y eso ya se ve que seria imposible en vis- 
ta de su infinita variedad. Y asi , el ayre , y el Sol se- 
ran siempre la verdadera prueba ; y todo color que 
expuesto a ellos no recibiere alteracion alguna por es- 
pacio de cierto tiempo , o que durante este adquirie— 
re lo que los Tintoreros llaman fond'o , se debe tener 
por de buen tinte , aun quando perdiere mucho en los 
cocimientos de prueba senalados por la nueva Instruc- 
cion. La Escarlata es un exemplo de esto ; porque co- 
mo el jabon extrae de la lana casi enteramente este 
color , la han sujetado a la prueba del alumbie; y quan- 
do esta hecha con cochinilla sola , sin otra mezcla de 
inarediente colorante , debe tomar en una disolucion 
de° alumbre hirbiendo el color de purpura ; pero si la 
Escarlata se expone al Sol , pierde una parte de su vi- 
veza y se buelv'e mui obscura , sin que sea este ma— 
tiz obscuro el que la da el alumbre. De aqui se infie- 
re , que las pruebas de los cocimientos en ciertos ca- 
ses’ no pueden substituir 6 equivaler a la accion del 
ayre , y del Sol , a lo menos en quanto a la uniformi- 
dad del efecto. ' 

- 1 5 Con el palo de Fernambuco , que, como cast 

todos los derails palos que dan color , es de trial tinte, 
hice un encarnado mucho mas hermoso que los de ru- 
bra , y tan vivo como los que se sacan con la grana 
del Kermes. Este encarnado , mediante su preparacion 
particular de que se bablara en su lugar , quedo al ayre 
en los dos meses ultimos del aho de 1740 ■> <l ue ■> como 
sabe, fueron mui llubiosos , y los dos primeros de 1741 1 
y no obstante la llubia, y el mal tiempo, reststiode. 
tal suerte , que en vez de perder adquirio fon^o. Con 
todo eso , este mismo encarnado tan solido al ayre. 
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no fesiste a las pruebas del cocimiento de tartaro. jPe- 
ro serfa justo desterrarle porque esta sal le destruye, 
y porque los texidos que gastamos en nuestros vesti- 
dos estan destinados d la prueba de los cocimientos de 
tartaro , alumbre , y jabon? No pretendo oponerme d 
las pruebas de los cocimientos , porque son utiles por 
su prontitud ; pero hay casos en que no deben servir 
de regia para pronunciar una confiscacion , principal- 
mente quando no dan d conocer , o no manifiestan , que 
un color que debio hacerse con las drogas del buen 
tinte , fue hecho con las del falso. 

16 Dadas ya las noticias preliminares sobre la dis- 
tincion del tinte mayor , y del menor , entraremos d 
explicar la practica de los colores de una , y otra clase. 



CAPITULO II. 

DE LOS COLORES DEL TINTE 

mayor , y bueno. 

HrfLamanse , como ya se ha dicho , todos los 
colores solidos , colores de tinte mayor , y bueno ; y los 
otros , colores del tinte menor , y falso. Algunas veces 
se les da d los primeros el nombre de colores finos , y 
d los segundos el de colores ordinarios ; pero esta ex- 
presion puede ser equivoca, porque con ella se pue- 
den confundir tal vez los colores finos con los altos, 
que son aquellos en que entra la cochinilla , y cuyo 
precio es mas considerable que el de los otros. Por 
esto , para evitar toda obscuridad , llamare d los pri- 
meros , buenos colores , 6 colores del tinte mayor , y 
bueno ; y d los otros , colores falsas , d color es del tin- 
te menor. 



Tom. I. 
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THEORICA DEL BUEN TINTE. 

1 8 Las experiences,, que son la raejor guia asi 
en la Fisica como en las Artes , me han demostrado, 
que la diferencia de los colores , segun la distincion 
explicada r depende en parte de la preparacion de la 
cosa que quiere tenirse , y en parte de la eleccion de 
las materias colorantes que despues sirven para darla 
tal , 6 tal color. Y asi , creo que puede establecerse co- 
mo principio general del Arte de que trato, que toda 
la mec&nica invisible de la tintura consiste en dilatar 
los poros del cuerpo que debe tenirse : en^depositar 
en ellos las particulas de una materia extrana , y en 
que se retengan alii por medio de una esp,ecie de bar- 
niz , que ni la llubia , niles rayos del Sol puedan al- 
terar : en escoger las particulas colorantes de tal te- 
nuidad , que se puedan reconocer suficientemente en- 
caxonadas en los poros del genero , abiertos primero . 
con el calor del agua hirbiendo , y despues cerrados i 
con el frio ; y adem^s de eso , barnizados con una es- 
pecie de almaciga 6 betiin que dexan en los mismos 

poros las sales destinadas 6 empleadas en prepararlos. 

De todo lo qual se sigue , que los poros de las fibras 
de la lana de que se han fabricado 6 se han de fabri- 
car los texidos, deben antes haberse limpiado , ensan- 
chado , barnizado , y despues cerrado , para que el 
atomo colorante se retenga en ellos , del mismo modo, 
poco mas 6 menos , que un diamante en el engaste oe 
una sortija. 

19 Tambien me hicieron conocer das mismas ex- 
periencias, que no hay ingrediente colorante de la clase 
del buen tinte , que no tenga una facultad adstringente, 
y precipitante en mas b menos cantidad que eso bas- 
ta para separar la tierra del alumbre , que es una de 

las sales que entran en la preparacion de la lana an- 
tes 
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tes de tenirla : que esta tierra unida 3 los atomos co- 
lorantes forma una especie de laca semejante d la 
de los Plntores , pero mucho mas fina : que en los co- 
lores vivos , como la Escarlata , en que no se puede 
usar del alumbre , es necesario poner en lugar de su 
tierra , que es siempre blanca quando el alumbre es 
escogido , otro cuerpo que de & estos itomos coloran- 
tes una basa igualmente blanca : que el estano puro 
hace esta basa en la tintura de Escarlata : que quan- 
do todos estos atomos pequenos de Laca terreosa de 
color se han introducido en los poros abiertos del ge- 
nero , 6 cosa que se tine , el barniz que el tartaro (que 
es otra sal que sirve para su preparacion) ha dexado: 
en ellos, sirve para pegar alii estos atomos ; y que 
en fin , la compresion de los poros que ocasiona el 
frio , sirve para retenerlos. 

20 Puede ser que los colores del tinte falso no seari 
firmes , porque no se prepara bastantemente la mate- 
ria que debe recibirlos ; de suerte , que no estando 
las particulas colorantes mas que depositadas en la su- 
perficie lisa , 6 en los poros que no tienen capacidad 
suficiente para recibirlas , no pueden dexar de des- 
prenderse al menor encuentro , 6 al menor ludimien- 
to ; yasi, si se hallase medio de dar d las partes co- 
lorantes de los palos de tintura la astringencia que 
les falta , y al mismo tiempo se preparase la lana pa- 
ra recibirlas, como se executa para el encarnado de 
rubia , estoy segurp por treinta experiencias , de que 
sedan estas maderas de tintura tan utiles d los Tin- 
toreros del buen tinte , como lo han sido hasta ahora 
a los del tinte menor. 

21 Las reglas antecedentes tendran su aplicacion 
mas adelante , y alii no dexare de hacer observar lo 
que me ha determinado d emplearlas como principios 
generales. 

22 Los colores conocidos entre los Tintoreros por 
el nombre de colores primitivos , son el Azul , el En- 
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carnado , el Pagizo , el Leonado , Masco 6 color 
de ratz r y el Negro. No pondre aqui un por menor 
enfadoso, y casi inutil de los ingredientes que deben 
emplearse para estos colores en el buen tinte , ni tam- 
poco de los que solamente son permitidos en el falso, 
6 de los que estan prohibidos en uno , y otro , por su 
mala calidad de roer , endurecer , y deteriorar las la- 
nas. Estos ingredientes no son todavia conocidos del 
Lector , y sera mas conveniente no hablar de ellos, 
si no quando se trate en particular de los colores en 
cuya composicion pueden entrar. Los que quisieren 
ver el Catalogo en donde se hallan todos juntos , y 
ordenados cada uno en su clase segun su buena 6 ma- 
la calidad , no tienen mas que registrar el Reglamen- 
to , porque en el los encontraran con la colocation 
correspondiente. (3). 

T 23 Ahora examinare por su orden los cinco colo- 
res primitivos de que acabo de hablar , y expondre 
las diferentes maneras de prepararlos de un modo so- 
lido , y durable , conforme estci mandado por los Re- 
glamentos a los Tintoreros del tinte mayor , y bueno. 



24 El azul se d& las lanas , 6 d los texidos de 
toda especie, sin que sea necesaria otra preparacion que 
la de mojarlos 6 empaparlos bien en agua comun ti- 
bia , y exprimirlos despues , o dexarlos escurrir. Esta 
precaucion es precisa para que el color se introduzca 
mas facilmente en el cuerpo de la lana , y para que 
por todas partes resulte tenida con igualdad ; lo qual 
es forzoso executar para todos los colores de qual- 
quiera especie que sean , tanto en la lana hilada , co- 
mo en los texidos de ella. 



CAPITULO III. 
DEL AZUL, 
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25 Por lo que mira i la lana en rama 6 en ve- 
llan , que sirve para la fabrica de los panos asi de 
mezcla como de otra clase , y que por esta raz,on 
se debe tenir antes de hilarla , hay otra preparaciori 
que hacer , que consiste en desengrasarla , esto es , en 
quitarla la grasa natural que tenia en el cuerpo del 
animal , y cuya operacion no se practlca sino quan- 
do se la dispone para tenirla. Y como esta operacion 
toca al Tintorero , y es indispensable practicarla con 
Bias lanas que se tihen antes de hilarlas en qualquier 
; color que sea , voy £ exponer aqui el modo de prac- 
carla. No es en todas partes el mismo absolutamen- 
te , y puede mui bien hallarse alguna diferencia ; pe- 
ro en la Manufactura de Andely en Normandla , cu- 
yos panos son mui buenos , se executa en la forma 
siguiente. 

DESENGRJSADO DE LA LANA. 



2 6 Slrvense de una caldera de cabida como de 
veinte y ocho cubos , y echan en ella doce de agua, 
y quatro de orines , que ordinariamente estan ya fer- 
mentados. Calientase luego la caldera , y qftando el 
bano se halla con el grado de calor que solamente le 
pueda sufrir la mano , introcjucen en dl diez 6 doce 
libras de lana en juarda 6 suarda , esto es , que tie— 
ne todavia su grasa natural. Dexanla como un quar- 
to de hora en la caldera , revolviendola de quan- 
do en quando con unos palos , y despues la sacan , y 
la ponen d escurrir en las angarillas. De alii la lie- 
van d un canasto quadrado colocado en agua cor- 
riente , y entre dos hombres la remueven por mu- 
cho tiempo con unos palos largos , llevandola , y tra- 
yendola de un lado & otro repetidas veces , hasta que 
la grasa 6 juarda sale enteramente. Esta grasa en- 
turbia el agua pohiendola de color de leche inie-n- 
i ' tras 
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tras no sale de la lana ; y asi , quando el agua esta 
clara , es serial de que la lana se halla bien desen- 
grasada ; y entonces la sacan , y la ponen k escurrir 
en un cesto. Entretanto que lavan en el canasto la 
primera porcion de diez 6 doce libras lana ■> in - 
troducen igual cantidad en la caldera , y continuan 
de esta suerte hasta que no hay mas lana que desen- 
grasar. Si el baho de la caldera se disminuye dema- 
siado , le renuevan con una parte de orines , y tres 
de agua. Ordinariamente se desengrasa una saca de 
lana de una vez ; y si pesaba doscientas y cincuen- 
tas libras en siicio , merma. por lo regular sesenta , y 
queda reducida & ciento y noventa despues de de- 
sengrasada , lavada , y enjuta. Facilmente se compre- 
hende que esta merma puede variar mucho segun la 
mas o menos juarda que contiene la lana , y segun la 
mas 6 menos exactitud que se empleare en desengra- 
sarla ; pero nunca estara de mas el mayor encargo de 
que se lave bien , porque de esto depende que la la- 
na quede mas dispuesta para tomar la tintura. 

27 La juarda 6 suarda , que es una transpiracion 
crasa , y algo orinosa del carnero detenida en el ve- 
llon por ser este mui espeso para dexarla salir , es 
indisoluble en el agua , y por esta razon no podria 
por si sola despegarla. Por eso se mezcla con el agua 
del bano una quarta parte de orines , que deben ha- 
ber estado guardados por algunos dias para que sus 
sales volatiles se desenvuelvan con la fermentacion, 
lo que se conoce quando los orines comienzan a dar 
de si un Olor fuerte. Como esta sal volatil es un alkali, 
forma con la juarda un gbnero de jabon , que es lo que 
resulta siempre de la incorporacion de una materia 
azeytosa con qualquiera alkali ; y asi , desde el ins- 
tante en que resulta un jabon por la conbinacion de 
estos dos principios , queda sujeto i disolverse con el 
agua , y por consiguiente k que esta se le lleve con 
facilidad. La prueba de que en esta operacion se forma 
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de la lana sale blanca mientras tanto que le despega 
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de ella. 



28 Si ha habido bastantes orines fermentados en 
la caldera ^ara la cantidad de juarda que contenia la 
lana, quedara esta bien desengrasada ; pero sino se 
ban empleado los suficientes, nose convertira tod a la 
grasa en jabon , y la lana quedara sucia. Podria ha- 
cerse mui bien la misma operacion con alkalis fixos, 
como la legia de Potassa , 6 de cenizas graveladas ; pe- 
ro fuera de que esta legia costaria mucho mas que 
los orines , seria de temer , que no hallando la pro- 
porcion justa, se alterase la lana; porque he conoci- 
do por diferentes pruebas, que estos generos de sales 
causticas destruyen facilmente todas las materias ani- 
males como la lana , el pelo de cabra , la seda „ y 
otras. 

29 Aunque en adelante no se haga mencion de es- 
ta operacion , es necesario tener presente que es 
indispensable para todas las lanas que se tinen an- 
tes de hilarlas , y lo mismo el mojar b empapar las 
que estdn hiladas , y los texidos de toda especie pa- 
ra que tomen el color con mas igualdad. 

30 De los cinco colores matrizes o primitivos de 
que he hablado , hay dos que necesitan de una pre- 

i| I? paracion con ingredientes que no dan color alguno; 
pero que por su dccido , y por la sutileza de su tier- 
ra disponen los poros de la lana & recibir la tintura. 
Esta preparacion se llama cocimiento , y varia segun 
:v, la naturaleza , y el matiz de los colores. Los que la 
necesitan son el encarnado , el pagizo , y los colores 
que de estos se deriban. El negro requiere una pre- 
paracion particular ; pero el azul , y el leonado o co- 
lor de raiz o musco , no necesitan de preparacion al- 

guna , porque basta que la lana este bien desengra- 
sada . \I lYlAio^n • ,r 1 _ . T ° _ 



sdua , y mojada ; y aun para el azul no hay mas que 
hacer que meierla en la tina , removerla bien , y de- 
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xarla alii por mas 6 menos tiempo , segun se quiera 
mas 6 menos obscuro el color. Esta razon , y la de 
haber muchos colores para los quales hay que dar 
antes d la lana un pie de azul , me han determinado 
d comenzar dando las reglas de este color mas preci- 
sas que me sean posibles ; porque si hay mucha faci- 
lidad en tehir la lana de azul una vez sentada la tina, 
no sucede lo mismo con la preparacion de esta , que 
es realmente la maniobra mas dificil de toda la Arte 
de la Tintura ; pues en las demas operaciones solo se 
trata de obrar segun la simple practica que pasa suc- 
cesivamente de los Maestros & los aprendices. 

3 1 Hay tres ingredientes que sirven para tehir de 
azul , y son el Pastel (4) , el f^ovedo d Pastel de Nor- 
mandt'a , y el Anil ; y de estas materias expondre las 
preparaciones en particular comenzando por la tina de 
Pastel. 

CAPITULO IV. 



DE LA TINA DE PASTEL. 



32 PaRA poner el Pastel en estado de dar su 
color azul , se usa de una tina grande de made- 
ra , en la i.nteligencia , de que quanto mas grandes 
sean estas tinas , tanto m,ejor saldra la operacion. Or- 
dinariamente se emplean tres 6 quatro fardos de Pas- 
tel ; y despues de limpiar bien la tina , se asienta del 
modo siguiente. 

MODO DE SENTAR LA TINA 

de Pastel. 



L 1 



33 i vLenese la caldera de cobre que este mas 
cerca de la tina , con agua la mas corrompida que se 
pudiere tener ; pero si el agua no es detenida f 6 cor- 
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rompida , echese en la caldera una porcion de hinies - 
1 ta id de heno como cosa de tres libras , con ocho de 
cortezas de riibia ; y si se puede lograr el bano viejo 
de una tintura de esta , se ahorrard con el la raiz ; y 
aun hara mejor efecto. En estando llena la caldera , y 
la lumbre encendida debaxo de ella desde las tres 
de la mafiana , dexese herbir por cinco quartos de flo- 
ra largos (aigunos Tintoreros la dexan herbir por 
dos horas y media ,6 tres), y despues pasese por medio 
. de una canaleja a la tina de madera que debe estar • 
bien limpia , y haberse echado en su suelo la cabi- 
da de un sombrero de salvado 6 afrecho de trigo. En- 
tretanto que pasa el bano hirbiendo desde la caldera 
d la tina , y mientras corre por la canaleja , echense 
los fardos de Pastel en la tina uno d uno d fin de 
poderlos romper mejor , y palejar el todo , y revol- 
verlo con el tirdz. Continuese meneandolo hasta que 
todo el bano caliente quede pasado a la tina ; y quan- 
do dsta se llene hasta un poco mas de la mitad , ta- 
pese con unas cubiertas de madera de mayor tamano 
„ que su circunferencia , partidas por el medio ; y ec.han- 
do tambien por encima de ellas un poco de ropa , d 
fin de que quede la tina tapada con la mayor exac- 
titud posible $ dexese asi reposar por quatro horas 
largas. 

34 A 1 cabo de este tiempo destapese para venti- 
larla, y palejarla mui bien; y ahadasela por cada 
fardo de pastel un buen plato de cendras (5) , nombre 
disfrazado que los operarios dan a la cal viva , que 
unos han apagado antes con agua , y otros al i ayre. 
Este plato es una especie de paleta de madera, 
que sirve para medir a bulto la cantidad de cal que 
se echa en la tina : tiene cinco pulgadas de ancho, y 
ties y media de largo; de suerte , que cabe en ella 
una buena almorzada de cal , sobre poco mas ,6 menos; 
y aigunos Tintoreros d<in tambien a este plato el nom- 
bie de Pala. Despues de distribuida la cal , y de haber 
Tom. 7 . q 
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palejado mui bien la tina , se la vuelve a tapar como 
antes , a excepcion de una abertura pequena 6 resqui- 
cio como de quatro dedos , que se la debe dexar pa- 
ra que reciba un poco de ventilacion. 

35 Quatro horas despues palejesela sin anadirla cal 
alguna , y luego vuelvasela i cubrir , y dexese reposar 
por dos , 6 tres horas con una corta comunicacion como 
antes con el ayre exterior. 

36 Pasadas estas tres horas se la puede palejar 
tambien ; y si todavia no estuviere en disposicion , 6 
no hubiere venido en dulce , segun el lenguage de los 
Tintoreros , esto es, si no arroja ahn el azul a lasuper- 
ficie , y chi 11a , lo qua! se observa dando de llano con 
fuerza con la tabla del tiraz sobre el licor , es meoester 
despues de haberla palejado bien dexarla reposar por 
hora y media , y observar con mucho cuidado si se dis- 
pone ,6 si viene en dulce , quiero decir , si da el azul. 

37 En tal caso desela el agua , esto es , acabese de 
llenar la tina , y echese en ella el anil en la cantidad 
que se juzgare conveniente , porque entonces tiene el 
Tintorero la libertad de echar todo el que quisiere. Por 
lo cornun se emplea desleido del modo que se dira, 
y se echa un caldero regular de los de obrador por ca- 
da fardo de pastel ; y en habiendo llenado la tina hasta 
seis dedos cerca del borde , se paleja mui bien , y se 
cubre como antes. * 

38 Una hora despues de haberla dado el agua , 
d haberla acabado de llenar , desela el pie , que con- 
siste en anadirla dos platos de cal por cada fardo de 
.pastel i, mas, o menos segun la calidad del pastel , y 

conforme se juzgare que la consume. 

■ - 39 Hay clases de Pastel que se preparan mucho 
mas presto que otras ; y asi, no sepueden d£r sobre 
ello reglas exadtas , y que sean al mismo tiempo gene- 
rates. Pero siempre es necesario atender a que no se 
polvorea , 6 echa la cal hasta despues de estar bien 

palejada la tina. ^oVuel 
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40 Vuelta otra vez d cubrir , y dexar reposar por 
tres horas , introduzcase en ella una rnuestra , y dexese 
alii enteramente sumergida por una hora. La rnuestra 
debe salir verde , y tomar el color azul al minuto de 
estdr expuesta al ayre ; y si la tina pone mui verde la : 
rnuestra , entonces anadansela uno , o dos platos de cal, 
y vuelvasela a cubrir. 

41 Despues de dichas tres horas palejesela , ana- 
diendola la cal que necesitare ; y vuelta a cubrir, de-r. 
xesela quieta por tiempo de hora y media ; y estando re- 
posada , metase en ella una rnuestra, sin sacarla hasta 
pasada una hora , para ver el efe&o del pastel. Si la. 
rnuestra sale de un buen verde , y toma un azul obscu- 
ro al ayre , introduzcase otra nueva rnuestra para ase- 
gurarse del efecto de la tina ; y en saliendo mui subi- 
da de color , acabese de llenar la tina con agua calien- 
te , y ba no viejo de rubia , si se puede , y paiejese 
bien. Si sejuzgare que necesita todavia cal, echesela, 
poivoreandola siempre , una cantidad suficiente , segun 
la que se discurra que la falta por el olor , y por el 
tacto. Hecho esto , vuelvase d cubrir , y despues de una 
hora , si se halla en buen estado , metanse dentro los 
texidos , y descabecese la tina , que es como llaman 
los Tintoreros d la primera entrada de la lana , b.Jexi- 
do en una tina nueva. 



INDICIOS QUE SIRFEN DE 

para gobernar una- tina ■ nueva . 
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42 V^Onocese que una tina se halla bien en obra, 
1 est0 1 en estado de tenir de azul , quando la pasta o el 
material que hay en su suelo es de un verde obs.curo: quan- 
do muda de. color fuera de la tina : quando la floradft, 
que es la espuma de pompas gruesas que nada por en- 



v cima , es de buen azul turqui 

C2 



y quando la rnuestra 
que 
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que estuvo metida en ella por una hora , sale de un 
bello verde de yerva obscuro. 

43 En estando bien en obra, tiene tambien el bano 
abierto , claro , y bermejo ; y las gotas que se formats 
debaxo del tiraz al tiempo de levantar el bano , son 
obscuras. Abrir el bano es sacar el licor con la mano, 
6 con el tiraz , para ver que color tiene debaxo de su 
primera superficie. La pasta 6 material debe mudar 
de color , como he- dicho , en saliendo del bano , y 
volverse obscura despues de expuesta al ayre exterior. 
Quando se tienta el bano ,6 se manosea , no debepa- 
recer dspero entre los dedos , ni demasiado craso ; y al 
mismo tiempo no debe tener olor d cal , ni & legia. 
Estas son , poco mas , 6 menos todas las senales de una 
tina que se halla en buen estado(6). 

INDICIOS DE UNA TINA 
que ha padecido por mucha , 6 por poca cal , 
que son los dos extremos que mas 
se deben evitar. 

-i 44 C^Uando una tina esta mui cargada , esto es, 
quando se ha echado en ella mas cal de 
la que el pastel puede consumir , se conoce facilmente 
en que la muestra en lugar de salir tenida de un buen 
verde de yerva , solo toma un verde ceniciento , y des- 
igual ; y en que la pasta no muda de color , ni la tina 
hace florada , y el bano solamente da un olor picante, 
que es el de la cal , 6 de su legia. 

45 Este inconveniente puede remediarse descar- 
gando la tina, y esto lo executan los Tintoreros de varios 
modos. Unos se sirven del tartaro : otros usan del sal- 
vadooafrecho , y echan de el en la tina media fa- 
nega , 6 mas 6 menos segun estd cargada ; y otros la 
anaden un cubo de orines. En algunas partes se sirven 

de 
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de un brasero grande de hierro mui largo , para que 
pueda llegar desde la pasta d lo alto de la tina. Este 
brasero u hornillo tiene una rexilla a un pie de distan- 
cia de su asiento , y un canon de hierro que coge desde 
mas abaxo de la rexilla, y sube hasta lo alto del horni- 
llo, para que por, el se introduzca el ayre , y avive el 
fuego del carbon colocado sobre la rexilla. Meten este 
hornillo en la tina hasta que toca a. la pasta , pero sin 
dexarle que entre dentro de ella , y le sujetan conunas 
barras de hierro para que no se venga d arriba. El 
calor que da este hornillo hace que suba toda la cai 
Q del fondo de la tina a la superficie del bano , y enton- 
ces se saca con un tamiz la que se juzga conveniente; 
pero despues de sacada , es necesario dir £ esta tina 
la cantidad que necesita. 

46 Algunos descargan tambien la tina de pastel 
con tartaro , y orines anejos herbido todo junto ; pero 
el mejor remedio , quando esta mui cargada , es el de 
echarla salvado , y rtibia d discrecion ; porque quan- 
do solamente esti algo mas cargada de lo que debe 
estar , basta dexarla reposar por quatro , cinco , seis 
horas , 6 mas , agregandola dos sombreradas de sal- 
vado , y tres 6 quatro libras de rubia , que se distri- 
buyen con tiento por la superficie del licor de la tina, 
y despues se la cubre. A1 cabo de quatro horas , 6 cin- 
co se bate con el tiraz ; y ( segun el color que toman 
las pompas de ayre que se forman con este movimien- 
to comunicado i todo el bano , se mete dentro una 
muestra para examinar su efecto. 

47 Si la tina esta remisa , y no arroja el azul & la 
superficie sino quando se enfria , es preciso dexarla 
yenir sin atormentarla , y aun algunas veces no pale- 
jarla en dias enteros. Y quando comenzire d hacer 
una muestra mediana, sera forzoso volver & poner su 
bano £ la lumbre para calentarle de nuevo. Entonces 
sucede- ordinariamente que la cal que parecia no tener 
ya fuexza para excitar la fermentation , se restablece. 
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h impide qhe la tma de tan presto su tintura ; pero si 
se quiere acelerar , se la echa por encima rubia , sal- 
vado , y una , 6 dos cestas de pastel nuevo , y esto ayu- 
da al bano recalentado a que consuma su cal. 

48 Es tarabien preciso tener cuidado de introdu- 
cir muestras de hora en hora en el bano para hacer 
juicio , por el color verde que toman , de el estado de la 
cal. Con estas pruebas se puede gobernar una tina con 
mas exactitud ; porque una vez que haya padecido por. 
mucha , o por poca cal , es mas dificil de gobernar. 
Si mientras se trabaja en hacerla venir se resfria de- 
masiado el bano que debe mantenerse caliente, se sa-„ 
qa de la tina un poco del licor claro , y se reemplaza 
con agua caliente ; porque en estando el bano frio , con- 
sume el pastel poco 6 nada de cal; y quando tiene de- 
masiado calor , se retarda tambien la accion del pastel, 
y le impide consumir la cal que se le ha echado al ba- 
no. Y asi , mas vale aguardar un poco , que apresurar 
las tinas d restablecerse quando han padecido. 

49 Conocese que una tina no se ha cargado bastan- 
temente , y que ha padecido , quando el bano no hace 
florada , que 'son .unas pompas gruesas de ayre de un 
bello azul , sino solamente una espuma menuda de 
pompas pequenas opacas , 6 turbias ; y quando batien- 
do encima del licor con el tiraz no hace el bano mas 
que chi liar , que es aquel ruido que produce una infi- 
nidad de pompillas que se rebientan apenas se forman. 
Ademds de esto tiene tambien el bano un olor d cie- 
. no , o a huesos podridos , es dspero , y seco el tacto , y 
la pasta sacada fuera del bano , no muda de color , lo 
aue sucede quasi siempre quando una tina de esta cla- 
se ha tenido falta de cal. 

50 Este accidente debe temerse , y principalmente 
quando la tina se descabeza ; porque si no se ha ob- 
servado bien su estado , tanto por el color , como por 
el batido con el tiraz despues de haber colocado la 
campana , y, sz introducen imprudentemente los 




FUNDACION 

JUANELO 

TURRIANO 




(n) 

texidos en la tina] sucedera , que quando el pastel hu- 
blere consumido toda su cal, quedara la tina d riesgo de 
perderse. La razon es , porque estando dentro la ropa, 
se pega tambien a etla la poca cal que hay todavia en 
estado de obrar , y el bano queda descargado ; y cotno 
entonces la tina no hace mas que tiznar , es forzoso sa- 
car de ella los texidos , y remediarla prontamente pa- 
ra libertar el resto de la tintura , echandola tres , 6 qua- 
tro platos de cal , o mas 6 menos d proporcion de lo 
que la tina hubiere padecido ; y esto sin haber toda- 
via palejado el fondo 6 asiento. Si palejandola , y ba- 
tiendola cesa el chillido , y se cdrnbia el mal olor , en™ 
tonces puede tal vez presumitse que solamente ha pa- 
decido el bano, y que la pasta no ha experlmentado 
todavia falta. Quando ya se hubiere aplacado el chi- 
llido , a lo menos en parte , y el bano oliere d cal , y 
estuviere suave al tacto , entonces se cubre la tina , y 
se dexa reposar ; y si la florada se mantiene todavia 
despues de hora y media , se introduce una muestra 
que se saca al cabo de una hora , y sirve de gobierno 
el fondo de verde que adquiere ; pero por lo comun las 
tinas asi remisas no estdn tan presto en estado de te- 
nir. 

Si En hallandose la tina en buen estado , se baxa 
la campcma ; y para descabezarla se la dd una entrada 
con quarenta , 6 quarenta y, dos varas de pano , 6 el 
equivalente de su peso en lana bien desengrasada , que 
debiere tenirse primero de azul obscuro , para dar- 
Ja despues el negro. Luego que se ha pasado y- . re^ 
^|p pasado esta entrada , que ha de estar siempre cubierta 
' de bano , o entre dos aguas por media > hora larga , se 
tuerce el pano en el torno colocado sobre la tina ; y si 
■ es lana , sirve la red en que debe haberse metido , para 
" torcerla. Escurrese el pano por sus orillos d fin de 
que se oree , y que perdiendo el color verde que tiene 
| f * sa ^ r be la tina , tome el color azul. Si este pano, 
o esta lana no estuviere al primer torcido bastantemente 
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obscura para un azul cubierto,se Ies dd otro cabo,m-* 
troduciendo en la tina la punta de la pieza de pano 
que salio primero ; y a proporcion^ de la fuerza del 
pastel, se ddn d esta entrada dos, o tres cabos segun 
se juzga necesario para la intensidad b mayor lleno del 
azul que quiere tenerse. Si el pastel es bueno , como 
lo es regularmente el verdadero Lauragues , -se puede 
despues de haber sacado la primera entrada , introdu- 
ce la segunda en este descabezamiento 6 primer tra- 
bajo de la tina. 

52 Hecho este descabezamiento , que tambien se 
llama primer palej ado , se paleja nuevamente la tina, 
y se ia carga de cal con discrecion , dexando al bano 
el olor , y tacto , conforme d lo que ya se ha expues- 
to , y observando que d rnedida que se disminuye 
la tintura , se minora tambien la virtud del pastel. 

53 Si la tina esta en buena disposicion , se pueden 
hacer en el dia en que se la descabece tres , o quatro 
palejamientos ; y en el siguiente dos , o tres ; pero siem- 
pre es necesario atender a no fatigarla , y cuidar de 
no darla entradas tan fuertes en el segundo dia , co- 
mo en el primero. En quanto d los colores para sacar 
de una tina nuevamente sentada todo el provecho po- 
sible , se tinen primero los panos destinados al color 
negro : despues de estos los azules de Rey , y luego las 
que deben quedar en verde obscuro. Los morados , y 
los azules turquies se hacen ordinariamente en los ul- 
timos palejamientos del segundo dia de la abertura de 

la tina. . • 

54 • En el tercero dia, si la tina se halla mui dismi- 
nuida , debe Uenarse de agua caliente hasta quatro pul- 
gadas cerca del borde; y d este llenado llaman algu- 
nos Tintoreros recumplihiento , o recumplido de la tina . 
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RECALENTADO DE LA TINA. 

55 fliN los ijiltimos diasdela semana se tinen los 
azules mas claros ; y en la tarde del sabado , despues 
de haber palejado bien la tina, se la carga de cal un 
poco mas que en el dia anterior , & fin de que pueda 
conservarse hasta el lunes. En llegando este dia , se 
vuelve d calentar el bano por la rnanana, haciendole 
pasardesde la tina d la caldera de cobre por la cana-; 
leja que atraviesa de una d otra , y cuidando de sacar d 
la tina solamente el bano claro sin llegar d la pasta. 
Luego que el bano estd hirbiendo se vuelve d pasar. 
d- la tina, palejando la pasta & medida que el bano ca- 
liente cae en ella por la punta de la canaleja , y enton- 
ees se la puede anadir un caldero de anil, preparado 
del modo que se dird mas adelante 
: 56 -Quando la tina estd ya llena hasta quatro pul- 
gadas cerca del borde , y se la ha palejado bien , se 
eubre v y despues de dos horas se introduce en ella. 
una muestra , que no debe dexarse dentro por mas; 
tiempo que el de una hora. A proporcion del matiz de 
Verde que saca esta muestra , asi se la anade cal d la 
tina ; y palejandola , y dexandola reposar por una hora, 
6 dos , sino ha padecido , ya' se debe meter en ella una) 
entrada de texido. Pasado £ste por entre dos aguas por 
tiempo de una buena media hora, se le tue'rce , y se 
le da un cabo del mismo modo que se practicd en la 
tina nueva , y se maneja en todo la tina caliente del 
mismo modo , palejandola tres veces en el primer dia, 
y observando siempre que esto se executa , si la falta 
cal , porque en este caso es preciso echarla la canti- 
dad de ella que pareciere necesaria. 

S7 El azul que se hiciese de r pastel solo , seria , se- 
gun el sentir de. algunas personas preocupadas d favor 
de los usos antiguos, mucho major que el que dd el pas- 
^ ^m.L D 1$ 
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tel mezclado con el anil ; pero entonces saldria el azul 
mucKo mas claro , porque el pastel da mucho menos 
tintura que el anil. Ya se ha verificado porrepetidas 
experiencias , que con quatro libras de anil bueno de 
Goathemala , se saca'igual cantidad de tintura , que 
con un fardo de pastel Albiges ; y con cinco , otra tanta 
cotno con un fardo del Laur agues , que pesa por lo co- 
mun doscientas y diez libras. Por estas razones es de 
grande ahorro la mezcla del anil con el pastel , y evita 
mucho gasto , en atencibn a que para otros tantos texi- 
dos como los que se pueden tenir con un solo asiento 
de tina de pastel con el anil , seria necesario hacer dos, 
sino se agregase este, y aun con todo eso no daria tanta 
tintura. 

58 Eri las tinas nuevas se echa regularmente el 
anil disuelto despues que el pastel ha manifestado su 
azul ; y medio quarto, 6 un quarto de hora despues se 
las da el pie , esto es , se las echa la cal ; en la inteli- 
gencia , de que d proporcion que este anil disuelto se 
halla ya cafgado de la legfa en que se ha desleido, 
asi se cercena b minora la cantidad de cal que se daba 
al pastel solo. 

59 Quando las tinas se calientan , se echa el anil 
desde el sabado por la tarde;y esto se executa con el 
fin de que se incorpore con el bano , y le sirva a 
bste de carga por razon de la cal que lleva. 

PREPARACION DEL A ISfIL 

que | se , destina para la tina de pastel . 
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rh'il 

60 ITARA desleir , y disolver el anil , debe haber 
en el obrador de la tina de pastel una caldera parti- 
cular con su' hornilla , y para ochenta , 6 cien libras de 
anil , se requiere que sea de cabida de treinta , 6 treinta 
y cinco cubos de ^gua. 
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6 1 La legia en que se executa la disolucion del anil 
se hace del modo siguiente. Echanse en la caldera vein- 
te y cinco cubos de agua clara , sobre poco mas 6 me- 
nos : anadese a esta una sombrerada de salvado 6 de 
trigo : doce , trece 6 libras de rirbia con su cor- 
teza , y quarenta libras de buenas cenizas graveladas 
(7) : todo ello d razon de media libra de esta sal alka- 
lina, y dos onzas y media de riibia por cada libra : de 
anil de las ochenta destinadas a la disolucion. Hacese 
herbir todo d borbotoues por tres quartos de hora 
poco mas o menos ; y pasado este tiempo , se saca 
la lumbre de la hornilla , y se dexa reposar esta le- 
gia por media hora , d. fin de que las heces se asien4 
ten en el sueld' de la caldera. Sacase luego lo claT 
•ro de esta legia , y se vd depositando en toneles 
limpios colocados aproposito cerca de la calde- 
ra. Desocupase despues esta , sacando toda la broza 0 
asientos que han quedado en ella; y lavada mui bien, 
ise vuelve a echar en ella la legia clara que se deposi- 
to en los toneles i se enciende debaxo un poco de fue- 
go, y se incorporan al mismo tiempo con la legia las 
ochenta libras de anil reducidas antes & polvo grue- 
so. Mantienese el bano en un calor fuerte sin dexarle 
herbir, y se facilita la disolucion de este ingredien- 
te meneando , y revolviendo el todo con un tirdz pe- 
•queno , sin cesar , para impedir que se trabe , y se que- 
me en el suelo de la caldera. Entretienese el bano 
en un calor mediano , y el mas igual que es posi- 
ble ; y de quando en quando se le anade leche de 
cal, que se tiene prevenida para refrescarle. Quando 
ya no se sienten grumos de anil en el suelo de la cal- 
dera , y se discurre que el anil esta bien disuelto , se 
Saca la lumbre de la hornilla , y solo se dexan unas 
quantas brasas para mantener la disolucion en un calor 
lento. Hecho esto , se cubre la caldera con tablas , y 
alguna ropa , y se introduce en el bano una muestra 
ide texido para ver si sale verde * y si se cambia en 
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azul despues de exponerla al ayre 6 verrtilarla ; pero 
si no sucede asi , es forzoso anadir d este bano el licor 
claro de una nueva legfa preparada como la antece- 
dente. Esta es la disolucion del anil , de que se toman 
uno, dos , 6 mas cubos para incorporarlos con el pastel 
quad do la fermentacion le ha abierto lo bastante para 
que comience a ddr su azul. 

- 62 Las circunstancias que hasta aqui se ban ex- 
puesto sobre la- preparation de la tina de pastel , no 
soil mui confer mes al metodo ordinario de los Tin to- 
reros de ahora ; pero habiendo hecho sentar una tina 
con arreglo & la descripcion que acaba de darse , sa- 
■Ifd buena , y se sacaron de ella unos azules ’ perfectos 
en todos sus matizes. Sin embargo, debe ■ advertirse, 
que para gobernar una tina de pastel , y saber reme- 
diar todos sus accidentes , es forzoso que el dueno de 
la Manufactura tenga asalariado un buen oficial de Tin- 
torero , cuya principal ocupacion haya sido la de diri-s- 
gir una -tina de pastel ; :porque con la prdctica habra 
-aprendido mas de lo que se le podria ensenar en este 
Tratado. 



TINA PEQXJENA DE PASTEL. 



63 
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'Espues de haberme asegurado de los me- 
dios que se deben practicar para que saiga buena una 
tina grande de pastel , quise Ver si era posible sentar 
una de mucho menOs volumen , porque esto lo tenian 
‘algunbfc Ti'ntOreros por impracticable; Para ello tome 
un tdnelito' de cabida de cien quartillos de agua , y le 
eoloque dentfo de una caldera llena de ella , que ha- 
bia tenido antes cuidado de que estuviese caliente quan- 
to erd necesario. Eche ochenta quartillos de agua de rio 
’■en-uria caldefd pequena- con onza y media de rubia, 
J y un punado pequeiio de gualda, la qual me parecio 
! despues que de nada servia , aunque me lo aconsejaron 
entonces como necesario. 
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6 4 Hice que hirbiese todo por tres boras largas , y 
a las niieve de la noche pase este bano al tonel pe- 
quenO, que estaba colocado en la caldera, despues de ha- 
ber echado primero en el dos punados pequenos de salva- 
do. Incorpore al mismo tiempo en el bano quatro libras 
de pastel ; y habiendolo palejado todo con el tiraz por un 
quarto de hora , lo cubri , y tuve cuidado de hacerlo 
palejar de tres en tres horas durante la noche. No 
eche agua aceda alguna en esta tina pequena , como 
al presente lo practican algunos Tintoreros ; pero el 
salvado que habia echado antes , hizo veces de agua 
aceda , porque se avinagro con el mismo bano. 

65 Al dia siguiente a las nueve de la manana, co- 
,menzaba ya la tina a manifestar un poco de ruido 6 
chillido , que es lo que algunos Tintoreros quieren ex- 
plicar con decir que la tina viene sorda \ y al mismo 
.tiempo formaba una especie de espuma con pompillas 
;tan pequenas como las de una agua de jabon. Hicela 
-palejar mui bien , y eche en ella onza y media de cal 
oapagada , y pasada por tamiz , y esto fue causa de 
-que se aumentase la espuma. Luego se cambio el olor 
-un poco ,y se manifesto mas fuerte , y por eso juzgue 
que podia anadirsela tin poco mas de pastel. 

• 66 A las diez y media y a tenia la tina un olor de 

cal mas fuerte, y hacia espuma con un poco de chilli- 
do. Meti entonces en ella una muestra ; y al cabo de 
una hora resulto verdosa ,y tomo despues un azul mui 
xlaro. Palejose mui bien luego ; y de alii a otra hora in- 
troduxe en el bano segunda muestra , que se mantuvo 
dentro por igual tiempo que laprimera , y habiendo sa- 
lido verde , tomo a el instante un azul mas obscuro 
que el primero. Esto me hizo creer que ya se hallaba 
en estado de recibir el anil. 

67 A las doce. y media del dia eche dos onzas de 
anil sin disolver , pero bien molido , pasado por un ta- 
miz , y desleido en agua caliente con otro tanto como 
una nuez de cenizas graveladas. Meti luego de dos en 

dos 
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dos horas una muestra , palejando la tinilla alternativa- 
mente ; de suerte , que pasada una hora de haberla pa- 
lejado , metia en ella una muestra , y esta permanecia 
por otra hora , y luegose palejaba de nuevo. De este 
modo se continuo hasta las diez de la noche ; y cote- 
jando todas las muestras que sacaba , vela que sus co- 
lores se ponian siempre mas obscuros , y tambien sa- 
llan mas vivos d medida que la cal se gastaba , se- 
gun el lenguage de Ios Tintoreros. 

68 Hubiera sido entonces necesario llenarla ; y es- 
to se juzgaba preciso , porque la viveza de la filtima 
muestra demostraba que la accion de la cal estaba amor- 
tiguada , y que no tenia ya adti vidad ; pero en tal ca- 
so se debia trabajar d las dos de la noche ; y asr, 
por la incomodidad de la hora juzgue conveniente aflo- 
jar la tina , cargandola , y dandola nuevo cebo para 
Jhacerla aguantar hasta el otro dia;. para cuyo efecto, 
la volvi d echar cerca de media onza de cal. Palejose 
luego , y despues de una hora , ya estaba verdadera- 
mente mas azul que las otras veces ; pero mas obscura, 
por la nueva cal que se la habia echado , y por con- 
siguiente menos viva que la antecedente. De este mo- 
do se aflojo la accion de la tina , y se la dispuso para 
que se hallase en estado de trabajar d hora mas conve- 
niente. • 

69 En el discurso de la noche hice meter otras 
dos muestras, cuyo verde iba siempre enaumentoal 
salir de la tina , y~su azul era tambien mas obscuro. 
La que se sac6 como a las ocho de la manana , estaba 
todavia un poco opaca 6 turbia , y era prueba de que 
la cal que se habia echado por la noche no estaba aiin 
consumida , y obraba fuertemente. Como se palejaba 
entonces , hice sacar con el tiraz un poco de pasta 
del asiento para ver su estado , y la halle morena , y 
que tiraba d amarilla ; pero asi que la dio el ay re, ver- 
deaba su superficie , y se ponia de color de azeytuna. 
Si se quitaba esta superficie con la mano , se veia que 
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-estaba lo de abaxo del mismo color de azeytuna que 
la pasta habia manifestado al principio ; pero se cam- 
biaba en verde en un instante : el olor era fuerte , aun^ 
que no como ehsubi'do de la cal : el bano estaba ama- 
" rillo poco mas 6 menos como la cerbeza; y la espu- 
ma 0 florada que se formaba quando se batia con el 
tiraz , era azul. Todas estas son las mejores senales pa- 
ra hacer juicio de que la tina ha de salir buena. 

70 Continue en meter muestras en la tina , y en 
palejarla alternativamente hasta las dos de la tarde; 
y la muestra que se saco entonces , salio mui verde, 
y se cambio al instante en un azul mui vivo , lo que 
denotaba que ya era tiempo de llenar la tina. Para 
esto eche cerca de ocho azumbres de agua en una cal- 
dera pequena con dos dracmas de rubia , y un puna- 
do de salvado , hice que hirbiera el todo por media 
hora , y despues pase este bano d la tina a las tres de 
la tarde. Palejose inmediatamente ; y pasada una hora, 
introduxe una muestra , que_salio de alii d otra hora 
mui bella , y viva. 

71 Esta tina pequena se hallo & las siete en esta- 
do de trabajar ; y aun lo hubiera estado diez y siete 
o diez y ocho horas antes , sino se la hubiese atrasa- 
qo de proposito. Colocose en la tina una campana pe- 
quena , la qual se bax6 has(;a tres o quatro dedos de 

gdistancia de la pasta , y se dexo suspendida a esta al- 
tura por medio de quatro cordeles asegurados al bor- 
de de la tina. Pasbse por ella un pedazo de cerca de 
vara 7 me dia de sarga blanca , que no tenia mas pre- 
paracion que haberla mojado primero bien para que 
tomase el color por todas partes con igualdad , y se 
|ineneo por medio quarto de hora en la tina revol- 
viendola con las manos , y con un gancho pequeno de 
hierro. Al tin de dicho tiempo se saco mui verde , se 

B^u*e dl^ , expum !j' la e / bano » y se puso azul asi 
W Xe ' VoIviose * P asar por la tina du- 
rance otro medio quarto de hora para que el color se 
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obscureciese , y entonces salio mas verde que la pri- 
mera vez , y exprimida , se cambio en un bello azul 
tal qual yo le queria. 

- 72 Pasose luego inmediatamente por la tma una 
libra de lana hilada que se habia empapado antes en 
agua caliente, y exprimido ; pero era tan poco el pastel 
de la tina , que la lana solamente tomo un color azul 
celeste. Dexe , pues , su conclusion para otro dia , y 
a fin de que la tina se pudiese conservar en estado, 
y para restablecerla al mismo tiempo en coloi , la 
eche media onza de cal pasada por tanuz. Antes 
de esto tenia un color como de came, asada } peio asi 
que recibio la cal , se sintio un olor subido o picante^ 
6 para dar una idea mas clara , se desenvolvio algu- 
na cosa voldtil , y orinosa. Entonces s® cubrio la tina,v 
y al otro dia se concluyo la media libra de lana hi- 
lada. Bien se hubiera podido tenir todavia en ella una, 
6 dos libras de lana , cargandola , y deteniendola ; pe- 
ro la hice derramar por no perder el tiempo inutil- 
inente , respecto de que estos experimentos me- eran 
suficientes para probar que es posible sentar una tina 
pequena de pastel , igualmente que uua grande. 

REFLEXIONES PARA EL MAS 

perfecto conocimieHto de esta operation. 

J Amas se ha de calentar la tina de pastel sin 
que este en obra, que es lo mismo que decir, que no 
debe tener demasiada. , ni poca cal ; porque para que 
se halle en estado de trabajar , solo ha de faltar a el 
estar caliente. Conocese que tiene demasiada cal por 
el olfato, esto es , por el olor picante que se percibe; 
y al contrario , se hace juicio de que no tiene a su- 
ficiente , quando se siente un olor insipido y la es- 
puma 6 florada que se forma en la superficie, quando 
se bate el bano con el tiraz , es de un azul palido , 0 
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f;f 74 Debe ponerse cuidado quando se qiiiera caleh- 
' Ttar la tina, en no cargarla de cal la vfspera sin ne- 
Jp esitarla mucho ; porque si estuviese cargada , cor-' 
riera riesgo de que sucediese lo que los Tintoreros 11a- 
man reUrarse , pues calentandola se da mas actividad 
£ la cal , y se consume mas presto. 

75 Ordinariamente se anade nuevo anil k la tina 
en cada vez que se calienta , y esto se executa k pro- 
porcion de lo que hay que tenir ; pero no sera esto 
necesario si e« poca la obra que hay que hacer , 6 so- 
lo se necesitan colores claros. 

76 No era permitido por los antiguos Reglamentos 
emplear mas que seis libras de anil por cada fardo de 
pastel , porque se crefa que su color no era perma- 
nente , y que solo una grande cantidad de pastel le 
podia asegurar , y hacer bueno ; pero se ha visto aho- 
ra , asi por las experiencias del difunto Dufay , como 
por las que yo practique despues , que el color del 
anil , aun quando se eche sin otra mezcla , es 
ran bueno , y resiste tanto ii la accion deb ayre , 1 y 
fel Sol , de la llubia , y de los cocimientos de prue- 

|jba , como el del pastel. Por eso se ha refbrmado este 
articulo en el nuevo Reglamento de 1737,7 se ha 
permitido a los Tintoreros de buen tinte que pue4 
111 daa ec bar en sus tinas de pastel la cantidad de anil 
que juzgaren conveniente. v 

77 Quando la tina se ha calentado ya por dos 6 
tjes veces, y no se ha trabajado mucho en ella , ’se 
-conserva el mismo bano; pero se saca una parte de la 
pastas y se reemplaza con nuevo pastel. No se pue^ 
fte senalar dosis 6 cantidad alguna ’ determinada para 
esto porque depende. del trabajo que ihay que hacer; 
"jt S ° an ? ente uso ■> V da ptacdca ensenaran so'bre es- 
re particular quanto puede desearse. Hay alsmnos Tin- 
toreros que conservan por muchos anos el mismo ba- 

f°_f] SUS hacer 0tra cosa ^ ue renovarlas de 

pastel , y, anil , a medida que trabajan en ellas. Otros 
■; . % lom.I. £ ' Vk- 
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vacian la tina enteramente , y mu-dan- el bano quando 
l'e han calentado ya por seis ,.o siete veces, y no da 
tintura alguua. A la verdad , solo una larga ejperien- 
cia , y practica puedq hacer conocer qual de estos 
dos metodos es. el mejor ; pero sin embargo , es mas 
razonable creer , que renovandola de tiempo en tiem- 
po -enteramente ,dara colores mas vivos y mas daellos, 
y esto es lo que hacen los mas babiles Tintorero,. 

78 Las tinas que se construyen en Holanda no ne- 
cesitan de calentarse tan a menudo cpmo las otras; 

y los senores Van-Robbats las mandator . hacer ' aLgu - 

nos ahos ha en su Manufactura Real de Abbeville. To- 
da la parte superior desde la altura de tres pies del 
fondo es de cobre , y estan circundadas de una pa- 
fed peqSni de ladrillo i siete , i ocho pulgadas de 
distancia del cobre. En este mtervalo se colocan unas 
brasas que conservan por mucho tiempo el calor de 
la tina , y asi se mantiene por bastantes dias segui- 
dos.en estado de trabajar , sin que sea neeasario vol- 
verla a caleutar. Estas tinas son mucho mas caras, 
pero al mismo. tiempo mui comodas , y particu an 
mente para tenir en ellas los colores claros , porque 
S il'dton siempre en estado de trabajar aunque es en 
mui f-oxas , lo que no sucede en las otras , que 
mas veces ddn el color mucho mas . obscura de lo que 
se quiere i menos que. no se las dexe resfriar 
siderablemente ; y en este case , el color / 3 “ 

bneno , ni tiene la misnna viveza. Para bacer estm 
colores claros. en las tmas ordinarias es mejor se 
“fas de proposito fuertes de pastel ,y *»“ **“£ 
porque enhances din su tintura mas entamente , y los 
rninrps claros se :hacen con mas facilidaa, 

79 Las tinas i la Holandesa que restablec.eron lo 
V:in.-Robbais en su citada Manufactura , tienen 1 sets 
nies de alto!;' y de estos , son los tres y medio de 
parte de arriba de cobre , y los dos y medio de aba- 
xo de ploino. EL diametro del-asiento es de quatro p«b 
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y medio, y el de la boca de cinco pies, y’ quatro 
pulgadas ; de suerte , que contienen dos mil quinien- 
tas y veinte azumbres sobre poco mas,o menos. ... 

So Pero volvamos ya d las observaciones del re- 
calentado de las tinas comunes. Si se calentasen estas 
i quando padecen , esto es , quando no tienen bastante . 

Ireal , se volvertun sin que se conociese , y correrian 
riesgo de perderse enteramente , porque el calor aca- 
baria de consumir en poco tiempo la corta cantidad 
de cal que tuviesen. Y asi , si se conoce en tiempo , el 
remedio sera volver el bano d la tina sin calentarle 
mas, y cargarle de cal, aguardando despues £ que 
venga en obra para calentarla. 

8 1 Quando se calienta la tina, es preciso guar- 
darse de echar pasta alguna en la caldera con el ba- 
no ; y tambien debe poner.se grande atencion en no 
calentarla tanto que llegue d herbir , porque en este 
•caso se exalarta o evaporaria todo lo volatil , que es 
•necesario para la operacion. Hay algunos Tintoreros, 
que quando calientan sus tinas no echan el anil luego 
que el bano se ha pasado desde la caldera a la tina, 
sino algunas horas despues , y quando observan que 
ila tina comienza a venir en obra. Esta precaucion na- 
ce de que recelosos de que la tina no saiga buena , tei 
men perder t el anil ; pero de esta manera no da tan 
‘bien su color , porque siendo • forzoso trabajar en^ la 
Rina luego que se halla en estado d fin de que no 
.,;<ise enfrie , sino esta ya entonces el anil disuelto, y bien 
dncorporado , aunque se eche del modo que se quisie^ 
re no hace su efecto. Por esto , pues , es mucho me> 

Jor incorporarle en la tina luego que se pasa a ella 
Jlbl banov y palejarla despues mui bien, ■ * 

' 8 o, Si se calienta una tina sin que haya trabajado, 

j ho se debe espumar como en los recalentados ordina*- 
vrios , porque se sacaria el anil ; y esto no. sucede 
“quando ya ha trabajado , pues entonces se forma esta 
espuma de las partes. terreas del anil, y del. pastel 
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unidas a una porcion de cal. 

83 Quando en una tina se ha echado demasiada 
cantidad. de cal , es menester aguardar a que se gaste 
6 consuma; y aunque es cierto que se puede acelerar 
calentandola , 6 agregandola ingredientes que destru- 
yan una parte de la accion de la cal , como tartaro, 
vinagre , miel , salvado , 6 algun dccido mineral , 6 
en fin , algunas de las materias que adquieren accido 
6 se v.uelven agrias ; tambien es constante que.todos 
estos correctives gastan al mismo tiempo el anil , y 
la tintura del pastel. Por esta razon es mejor aguar- 
dar d que se gaste la cal sin ahadirla semejantes in- 
gredientes. , f 

84 Por.lo regular no se carga una tina mas que 
en ' el primero , o segundo dia, y algunas veces en el 
tercero ; y es necesario tener presente en esta parte, 
que al dia siguiente de haberla cargado no se deben 
pasar por ella los colores morados , los purpuras , ni 
otras lanas , b : texidos que tuvieren ya una tintura fa- 
cil de perder , porque la cal que se halla todavia mui 
activa , empanarla el primer color de la lana. Por es- 
ta razon no se deben pasar por ella hasta el-quinto, 

■o. sexto dia los car me s fas para darles el morado , ni 
•los pagizos que hayan de tomar el verde , y con esta 
atencion resultara sieropre el color mas brillante. 

8g Una vez calentada ya la tina , ha de aguardar- 
se a que este en obra para cargarla ; porque si. esto 
se executase con alguna anticipacion , se enturbiarla, 

-y. lo mismo sucederla si se hubiese echado un poco 
de pasta en la caldera. El remedio que en tal caso 
debe aplicarse , es dexarla reposar antes de hacerla 
trabajar , hasta que se restablezca ; y esto dura dos, 1 
ires , 6 quatro horas , y aun en algunas ocasiones to* 
do el dia. 

; 8(5 • Suele tal vez emplearse una cal ligera 6 que 
tiene poca fuerza ; y entonces sucede , que sino se.es- 
ta con cuidado , se retira la tina , porque la cal lige- 
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se queda en el bano , y no se incorpora tan bien co- 
ho la fuerte con la pasta, Este accidente se conoce 
n que el bano despide un olor fuerte ; y la pasta al 
ontrario , un olor insipido , debiendo ser el mismo 
1 que ei del bano. El remedio consiste tambien en de- 
xar que se gaste la cal, y en palejar a menudo la 
tina para mezclar la cal con la pasta , hasta que su 
olor de tina se restablezca , y. que. la florada o e spu- 
rn a se manifieste azui. s . : :■ ■ . . • 

• 87 Si se quiere se puede se.ntar, mui bien una ti- 
| na de pastel sin echaria anil ; pero entonces dara por 
co color , y solo podra.tenjr una.corta porcion de te- 
xidos , o de lana ; porque una libra de anil , como ya 
dexo expuesto. , di tanta tintura cotno quince , o diez 
y seis libras de: .pastel. Yo bice sentar una de estb. suer- 
■te para reconocer las' faculfades del pastel solo , y no 
faalle , sin embargo de todq lo que la preocupacion 
.puede hacer decir , y muchas veces sin experiencia, que 
el anil ceda al pastel en belleza, ni en la solidez del color, 
8.8 Como siempre se emplea la cal, y tal vez el 
agua aceda para asentar una tina, creo que este es ei 
lugar de hablar de su preparation. 
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PREPARACION DE LA CAD 



fel;„ S9 Para apagar la cal eomo se debe hacer 
qua rid o. se destina para Jas operaciones- de la Tintura-, 
se introducen en el agua muchos pedazos por su or- 
; : ^ en i y despues. de haber estado en ella cada uno has- 
(:a que empieza a hum ear , se saca para meter otrcx, 

.b!|- se van echando en una caldera desocupada , 6 en 
qualquiera otra vasija r en donde la cal se acaba de 
por si misma , y se reduce a polva , abultan- 
i dose o hinchandose considerablemente. Despues, de es- 
se pasa aquella cal a un saca de cafiamazo , y se 
guarda en un tone! 6 barril que e$.te> bieri gnjuto. 
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PREPARACION DE LAS AGUAS 

ace das. 

90 Las aguas acedas son necesarias v no sola- 
mente eii algunas circunstancias del sentado de una 
tina de pastel , sino tambien en ciertas preparaeio-* 
nes que se dan & la lana , y a los texidos antes de in- 
troducirlos en la tintura, .y : se hacen del mod 5 si- 
guiente. 

91 Llenese con agua de rio una caldera del tama- 
no o cabida que se quisiere , y hagasela ddr un her- 
bof : pasese esta agua a un tonel en que se haya pri- 
mero ^depositado la cantidad suficiente de salvado, 
y remuevase el todo con un palo por tres , o qua- 
tro veces al dia ; en la inteligencia , de que la can- 
tidad de agua , y de salvado es cosa indiferente. A 
mi me salio bien echando fanega y media de sal- 
vado en un tonel que contenia cicnto y quarenta 
azumbres de agua ; y por este orien viene a salir coil 
corta diferencia a razon de cincuenta azumbres de agua 
por cada media fanega de salvado. Esta agua se vuel- 
ve aceda i los quatro* o cinco dias, y queda propia 
por consiguiente para usar de ella en todos aquellos 
casos en que no danare a' las preparaciones de la lana, 
que son independientes de la tintura de que trato en 
esta obra ; porque puede suceder que una lana en ra 1 - 
ma que se haya tenido en un bano demasiadamente 
cargado de agua aceda > saiga mas dificil de hilar , en 
atencion a que la substancia del salvado forma u'nis 
especie de almidon que encola las fibras de la lana, 
y las impide dar un hilo o hebra igual. En esta par- 
te hay tambien que observar > que es una costumbre 
mui pef judicial la de dexar las aguas acedas en las 
calderas de cobre por algun tiempo , como lo he visto 
practical, en casa de algunos Timor eras p porqpe sien- 
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do es'te licor un accido , corroe el cobre de la caldera 
ipientras esta, detenido en ella ; y si ha, estadoel tiem- 
necesario para cargarse un poco de. este metal, 
(fausara un d^fecto as! en la tintura, eoino eti la ca- 
ii ! dad deltexldo, sin saber muchas veces -a, que atri- 
bnirlo : en la tintura , porque el cobre disuelto comu- 
nica siempre su verde-; y en la qalidad del texido, 
porque el mismo metal disuelto es caustico b corrosi- 
ve en todas las materias animales; 

'M 92 Hasta aqui creo no haber omitido cosa alguna 
be quanto hay esencial en la tina de pastel ; y si se 
encontrasen en la practica accidentes b dificultad.es de 
que no haya hablado , ni seran considerables , ni se 
dexarti de hallar facilmente el modo de remediarlas, 
acostumbrandose a la maniobra de esta operacion. 



DE 



LA TINA DE VOVEDO , 

«... 0 Pastel de. Normandie 






> 93 l^j ADA- tengo que decir de la tina de vove- 
: do , que sea diferente de la que he dicho de la tina de 
pastel. La tina del primero se sienta como la de es- 
'te; y toda la diferencia que.se puede hallar , consiste 
en que el vovedo tiene menos fuerza que el pastel, 
y da menos tintura. Para gotjierno expondre las cir-J 
cunstancias d.e una tina pequena de vovedo , que hi- 
ce en bano- maria , como la del pastel del capitulo an- 
-tecedente , y en que llevaba la mira de verificar la - 
descripcion de una operacion que me habtan ^dirim- 
do de Norm and fa. : ; 

■k 94 Coloque en una caldera mi tina chica. o .tone!, 
de cabida de veinte y cinco azumbres, y la llene 
Msta las dos terceras partes con un bano compuesto 
£ on a 8 ua de Vl ° <» una onza de riibia , y un poco de 
gualda. Eche al mismo. tiempo en. ella un buen puna- 
^BP sa ^vado de trigo , con cinco libras de. pastel de 
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Normandia, y despues de bien palejada la tina , la hi- 
ce cubrir. Eran eiitonces las cinco de la tarde , y se 
palejo tambien a las sicte , a las nueve , a las doee de 
la noche d las dos , y d las quatro de la manana. A 
esta bora estaba el vovedo en obra , esto es , estaba 
la tina sorda , del mismo modo que dixe de la de pas- 
tel , y se manifestaban algunas pompas de ayre bas~ 
tentemente gruesas , aunque en corta cantidad , y que 
casi no tenian color. En este estado se la cargo con 
dos onzas de cal , y se la palejo , y a las cinco se in- 
troduxo una muestra en ella, que sacada d las seis, 
manifesto que ya comenzaba a tener color. Volviosela 
a palejar , y pasada una hora , se metio otra muestra; 
que se saco a las ocho , y salio mui viva. Otra vez 
se palejo la tina , anadiendola.una onza de anil , y a 
las nueve se metio dentro otra muestra. A las diez se 
volvio d palejar , y se la agrego una onza de cal , por- 
que comenzaba d dar de si un olor insipido. A las on- 
ce se introduj’o otra muestra , y d las doce se saco , y 
se palejo la tina. De esta suerte se conti quo hasta las 
cinco de la tarde, en que se la agregaron tres onzas 
de anil.; y metiendo en ella una muestra d las seis, 
se palejo la tina d las siete. 

9S Ya entonces era tiempo de llenarla , pprque 
dstaba perfectamente en obra, y la muestra que habia 
salido mui 'Verde , se halpta cambiado en un azul mui 
vivo ; pero como yo me hallaba cansado por haber 
pasado una mala noche, quise mas bien atrasarla, con 
la intencion de ver su efecto d la luz del dia; y pa- 
ra esto echo en la tina una onza de cal , que la sobs- 
tuvo hasta las nueve de la manana del dia siguiente-. 
Metieronse de tiempo- en tiempo muestras ; y hallan- 
dose mui bella la ultima que entonces se saco , hice 
llenar la tina con un bano compuesto de agua , y de 
-un punadito de.salvado solamente. Palejose mui bien, 
y se pasaron por ella muestras de hora en hora , has- 
ta que d las cinco de la tarde se hallo en estado , y se 
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trabajb eri ella. Despues se cargo de cal , y se palejo 
para conservarla hasta que se quisiese caientar. 

96 Dos mes.es despues sente otra tina con el vo- 
vedo solo sin anil , para poder formar juicio de la so^ 
lid^z de la tintura , y la faalle en las pruebas tan bus- 
na como la del pastel. Y asi , toda la ventaja que es~ 
te ultimo lleva al primero , consiste en que da mas 
tintura. 

97 Las co'rta's variaciones que se pueden observar 
en el modo de sentar estas diferentes tinas 4 pfueba'ti 
que hay muchas circunstancias en estas operaciones 
que no son absolutamente necesarias. A mi me pare- 
ce que la linica cosa que hay importante , y en la 
qual se debe poner toda la atencion , es la de gobe.rnai? 
la fermentacion con prudencia , y no echar la cal si 
no quando se juzgare necesaria por lo.s indicantes, 
que he referido. El que el anil se eche de dos veces 
o de una , y que esto sea mas tarde , 6 mas tempra- 
no , creo que es indiferente. Y lo mismo podria decir 
en orden a la gualda , y d las cenizas graveladas ; por- 
- < l ue de la primera eche dos veces , y dexe de echar ' 
otras dos; y de las segundas agregue un poco d-la ti- 
na pequena de pastel , y nada d la de vovedo. Por dl- 
tirno , yo estoy persuadido , y me parece evidente, que 

r a distribution de la cal es lo que mas se debe mirar 
en todo el curso del trabajo'de las tinas, tanfo para 
seniarlas , como para qalentarlas. 

HiL^- ^ dst0 se ha de anadir , que quando se sjenta 
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igna tma de pastel , o de vovedo , de ningun modo se 
^touede ponderar bastantemente lo conveniente que es 
; ^rar d menudo el estado en que se halla; porque si 
ay a gunas que se atrasan , y en quienes este defec- 
»ose atnbuye a la debilidad del pastel , b del vove- 
f! do, hay otras tambien que se adelantan, y se hallara 
^prontamente en obra. He visto perderse una bat 

Jrocho l ZTmiV' pastel ’ «***”« 

| Tom. I. E Tmtorero.no tuvo cuidado de re- 
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gistrarla segun era indispensable ; y quando acudio & 
descubrirla , ya habia a lo menos dos horas que se ha - 
llaba en estado ; y como la pasta se habia subido en- 
teramente & la superficie del bano , despedia ya to- 
do ello un olor mui acedo. Por ultimo , no habiendo 
sido posible componerla , se vio precisado a arrojarla 
si el instante , porque hubiera tornado luego un olor 

fetido in so portable, . 

99 Este adelantamiento , o retardacion de la ac- 
cion de una tina , puede proceder del temple del ay- 
re , porque en hibierno se enfria mas prontamente que 
en’verano, Por eso es necesario observarla de rato en 
rato , aunque por lo ordinario tarden catorce , o quin- 
ce horas - en venir en obra. Mas adelante procurare ex- 
plicar el modo con que se desenyueiven las. particulas 
colorantes de este ingrediente tan util para la Fintura; 
pero primero es necesario hablar de las tinas que se 
preparan con el anil solo, 

CAPITULO VI, 

DE LA TINA DE AIS11L. (3) 

100 Hav muchos modos de preparar la tina de 
anil y mui diferentes uinos de otros. Yo he probado 
quantos ban llegado i mi noticia, y casi Todos me 
han salido bien ; y asi, hare su descnpcion lo mas 
exaetamente que pueda comenzando para ello por 
el mas usado de todos , y casi el tinico que se conoce 
en Paris, 

101 La tina de que se sirven, es una vasija par- 
ticular llamada Vaselo , que tiene por lo regular 
cinco pies de alto , y dos de diametroen la parte su- 
perior : es angosta por abaxo , y en el suelo no tiene 
mas que ocho , 6 diez pulgadas de ancho :se entierra 
un pie, 6 pie y medio para lacomodidad del traba- 
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%y? jo , y se hace alderedor de ella una pared cylindri r 
ca que sube hasta lo alto de la tina , sobre la qua! 
I se sobstienen sus bordes. Ya se advertira , que siendo 
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esta pared vertical, 6 toda derecha por adentro , y 
por lo tanto cylindrica , y la tina d quien circunda 
de figura cdnica , debe quedar un hueco entre las 
dps por la parte inferior , que sirve para las brasas , y 
el carbon d fin de mantener la tina en un grado de 
calor conveniente* Hacese para este efecto una aber- 
tura pequena por abaxo para introducir el carbon, 
que se tiene cuidado de hacerle pasar por todo aide- 
redor de la tina, a efecto de que se caliente con la 
mayor igualdad posible. Con este modo de sentar la 
tina viene a quedar el fuego mas alto que el anil 
que se precipita al suelo de la tin'a de cobre , y por 
icottsiguiente no puede quemarse , ni perder su calidad, 
•como sucederia si la lumbre estuviese inmediatamen- 
te debaxo del suelo de la tina. Y esta misma precau- 
cion se tiene con las tinas de pastel d la Holandesa 
segun queda prevenido en el numero 78. 
t| 102 En una tina de esta capacidad se pueden eehar 
; dos libras de anil por lo menos , y cinco , 6 sets li- 



; bras quando mas. Para sentar una tina de dos libras 
. de anil en una vasija semejante , que podra tener de 
pabida cefca de qua fen ta azumbres, se ponen d co- 
cer en una caldera treinta azumbres de agua de rip 

• P°r media hora , condos libras de cenizas gravela- 
das,y entretanto se prepara el anil del modo sigui- 

• rente. b 



1 ^3 Pesanse dos libras de el , y se echan en un 
: cubo de agua fria para separar las partes terreas y 
| » os P e dazos evaporados , que son ios primeros que na~ 
«an. Viertese despues el agua por inclination , esto 
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: : i;-.o €s * torciendo o mclinando la Vasija poco d poco y 
; se muele r mui bien el anil en un mortero de hierro: 



m „ 1 , , — uvw met 10; 

1 Spchaseje un poco de agua caliente , y meneandolo ha- 
v Xia todos lados , se Vierte despues por inclination en 

F 3 otra 
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otra vasija lo que nada , que es lo que est£ mas molt- 
do. Continuase del mismo modo en moler lo que que- 
da en el mortero, y anadiendole nueva agua hasta que 
el anil se ha convertido en polvo mui sutll para que 
pueda sal ir con el agua , y d esto se reduce toda la 

preparacion que se le hace. . , _ 

104 Echase luego en esta tina o, tinaco el bano 
de la caldera heeho con el pie de rubia , y de ceni- 
zas graveladas, y tambien los asientos de estas dro- 
gas , y se incorpora todo con el anil molido , y des- 
leido. Palejase el mixto mui bien con un tiraz peque- 
fio , y colocando brasas alderedor de la tina , se ta- 
pa esta con cubiertas o mantas. Si |6Sta operacion se 
ha comenzado por la tarde , se vuelven a renovar un 
poco las brasas por la noche , y esto mismo se exe- 
cuta al dta siguiente por manana , y tarde , palejando 
tambien la tina ligeramente por dos veces en el se- 
gundo dia. En el tercero se continua en poner brasas, 
para que se mantenga el calor de la tina , y se pale- 
ia por dos veces. Entonces ya se mamfiesta en la su- 
perfieie del bano unfa pellicula 6 tetilla reluciente de 
color de cobre que sobrenada , y esta interrumpida , o 
como rajada por varias partes. Al quarto dia conti- 
buahdose la lumbre , se descubre ya la pellicula mas 
bien formada , y unida , y se ve la florada o espuma 
azul que se levanta quartdo se paleja la tina, mam- 
festandose el bano de un verde obscuro. 

roe Quando- el bano llega a estir asi verde , es se- 
fial de que se puede llenar la tina \ y para esto se for- 
ma un bano nuevo en la caldera con cerca de diez 
azumbres de agua , una libra de cenizas graveladas, 
un punado de salvado , y media onza de rubia , que 
se dexa herbir todo junto por un quarto de hora. Lie- 
Base la tina eon este bano , palejandola , y con este 
palejamiento se levanta mucha florada, y la tina se 
halla en estado de trabajar a el dia siguiente. Cono- 
cese esto por la cantldad de florada de que esta^ca- 
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bierta , por la pellicula 6 telilla escamosade color de 
cobre que nada sobre el licor; porque sin embargo de 
parecer la superficie del baiio de un azul obscuro , es 
i con todo eso verde por debaxo quando se sopla enci- 
ma,o se remueve con la mano. 

_ 106 Esta tina de que acabo de referir la opera- 
tion , que es la pnmera que he sentado ,tardo mucho 
mas tiempo en venir en color que las otras , porque la 
lumbre fue demasiado fuerte en el segundo dia en que 
emplee muchas brasas - r pues sino hubiera mediado es- 
ta casualidad , hubiera estado en disposicion-de traba- 
;jar dos dias antes. Esto no la causo mas dano que el 
referido; y en el dia en que se hallo en estado » se 
paso por elk una porcion de sarga de peso de trece jl 
catorce libras por diferentes veces-. Como esto la ha- 
bia hecho perder su fuerza , y el bano se hallaba. dis- 
•minuido por los retazos de texidos que se habian tent- 
flo., se dispuso por la tarde un nuevo baho con, una 
libra de cenizas graveladas media onza de rubia , y 
un puhado de salvado* Hizose herbir todo por un quar- 
to de hora ; y despues de vaciado- en la tina se pa?r 
lejo esta , se la cubrio , y se la aplico un poco de luna- 
bte alderedor. De esta suerte se puede conservar por 
muchas dias sin/ servirse de elk;; y quando se quiere 
ya trabajar, se la paleja la vispera , y se la colocam 
tuias pocas de brasas en su circunferencia. 

IO ? Para calentar , y cargar de anil esta clasede 
tinas , se sacan, y echan en una caldera las dos fprrp- 
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con una libra de anil reducido & polvo, f desleido en 
una porcion del mismo bano , palejando la tina ,se la 
cubre se pooen unas brasas a su aldercdor , y con es- 
to ya se haila en estado de trabajar al dia siguiente. 

10 8 Quando se ha calentado muchas veces la tina 
de anil es necesario vaciarla enteramente , y sentar 
otra de nuevo , porque no da ya la tirtura tan viva. 
Conocese que la tina se envejece , en que el bano no 
es de aqnel Verde tan bello eomo al princjpio , y esto 
aun quando este caliente , y en estado de trabajar. 

ioq Hice sentar otras muchas tinas por el mismo 
orden , pero con mayor ,6 menor cantidad de anil , des- 
de una libra •, hasta seis ; y tenia cuidado de aumentar, 
6 disminuir propordionalmente las otras materias, 
echando siempre, Sin embargo, una libra de cemzas 
craveladas para cada libra de aniU Despues puse en 
prdctica otros experimentos , que me hicieron ver que 
absolutamente no es necesaria.esta proporcion i ; y asi, 
no d ido que se halleri otros muchos modos de hacer 
venir el anil tan perfectamente en color ,-como el que 
queda expresado. No obstante , veanse algunas obser- 
vaciones que he hecho sobre esta tina. 

OBSE KVACIONES SORRE EL V. ASELO 

6 Tinaeo de anil. 



i TO X>£ todas las tinas que mande sentar por 
el m£todo que acabo de exporter , solamente me salio 
una tan errada , que jauids pudo venir en color ;y esto 
fue porque en el segundo dia me olvide total mente 
de hacer poner brasas alderedor. Para ver si, podiia 
remediar este mal suceso , ahadi a la tina atseuico en 
polvo , y se introduxeron por muchas veces en el la la- 
drillos ardiendo ; pero aunque el bano tomo de nempo 
en tiempo un visoalgo verde, con todo eso jamas vi- 
no al punto en que debia estar. Por ultimo f despues 
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! de haber tentado inutilmente otros muchos medios sin 

K; poder penetrar la causa del mal , y despues de haber 
! calentado la tina muchas veces , hice arrojar el baiio 
al cabo de quince dias, 

in Todos los denies accidentes que me sucedieron 
en el gobierno. de la tina de anil, no hieieron mas que 
; retardar su efecto ; y asi , se puede tener esta opera- 
cion por mut facil en comparacion de la de las tinas 
de pastel , y de vovedo, Tambien hice muchos expe- 
rimentos en unas , y en otras tinas , para ver si pod r la 
abreviar el tiempo de la operacion ; pero coma ni las 
mas veces me salieron bien , ni tampoco pude adelan- 
tar un paso. sobre lo que ordinariamente se practfca ft 
tengo por imitil referirlas aqui. 

1 12 El bano de-la tina de anil no se. parece ente- 
ramente al de la tina de pastel , porque su sup.erfi.cie 
es de un azul obscuro cubierto, de escamas de color 
de cobre , y lo de dehaxo es. verde, El t.exido o la 
lana que se tine , sale tambien verde quando se saca. de 
la tina , y se cdmbia en azul al instapte que. se ventila- 
y aunque ya se ha visto que sucede lo mismo en la tina 
de pastel, tiene esta de singular , el que su baho no 
es verde , aunque hace el. mismo efedo que el de la de 
anil, 

113 Tambien es necesario. observar,que si se sa- 
ca fuera de la tina. de anil su' bano , y esta por mucho 
tiempo expuesto al ayre , pierde su verdor , y toda su 
calidad al mismo tiempo, porque aunque dd un color 
azul , de ningun modo tiene solidez alguna. 

K 

n ■ 
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CAPITULO VII. 

DE LA TINA DE AftlL EN FRIO 



114 liAcese con orines un bano de tina de anil, 
que Diene en color en frio , y eh el qual se trabaja tarn- 
bien en frio. Para este efecto se toman quatro libras de 
anil en poivo , y se le hace digerir con dos azumbres 
de vinagre sobre cenizas calientes por veinte y 
quatro horas. Si en pasando este tiempo se ve que adn 
no esta todo el anil bien disuelto , se muele nuevamen- 
te con el licor , y se le agregan orines poco a poco. 
Anadese luego media libra de rubia bien desleida , re- 
vuelvese el todo con un palo , y acabada esta prepara- 
cioti , se incorpora en un tonel con ciento y quarenta 
azumbres de orines , que no es del caso que sean anejos, 
b frescos. Despues se aglta , y se paleja mui bien to- 
do junto , y se continua lo misrno por ocho dias i tar- 
de, y manana , 6 hasta que se advierte que verdea la 
tina en la superficie quando se paleja , y que hace flo- 
rada como la tina ordinaria. Y en este caso ya se pue- 
de trabajar en ella sin hacex otra cosa que palejaila 
dos, 6 tres horas antes.'. 

115 Este genero de tina es mui comoda , porque 
una vez puesta en estado , lo queda siempre hasta que 
el anil ha dado su color. Y asi , se puede trabajar en 
ella ti qualquiera hora ; lo, que no sucede en la tina or- 
dinaria , que necesita estdr preparada desde la vispera. 

116 Si se quiere establecer esta tina con mayor, 0 
con menor cantidad de anil , no hay mas que aumen- 
tar , 6 disminuir los materiales con arreglo a la por- 
cion de anil , porque por cada libra de este se ha de 
emplear siempre media azumbre de vinagre, dos on • 
zas de rubia , y treinta , o treinta y cinco azumbres de 
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orines. En el verano vlene esta tlna mas prontamente 
en color , pero en el hibierno con mas lentitud. Si con- 
viene acelerarla , se conseguira con sacar una por- 
cion del bano quando la tina este ya sentada , calen- 
tarle en una caldera sin dexarle herbir , y volverle des- 
pues a incorporar en la tina , cuya operacion es tan> 
sencilla que casi es imposible errarla. 

117 Quando ya se ha apurado enteramente el anil, 
y el bano no dk color , se puede volver a cargar la 
tina sin necesidad de sentarla de nuevo. Para esto 
se disuelve nuevo anil en vinagre , se anade la rubia . 
k proporcion del anil , se echa toda en la tina , y se 
paleja mui bien por tarde , y por manana como la pri- 
mera vez,en la inteligencia de que sera tan buena co- 
mo si fuese nueva. Sin embargo , no debe cargarse en 
estos terminos arriba de quatro 6 cinco veces , porque 
los asientos de la riibia y del anil no dexarian de en- 
turbiar el bano , y de hacer que el color resultase menos 
vivo. Por lo demas, confieso que no hicesentar esta cla- 
se de tina , y que por esta razon no respoiido de su buen 
efecto ; pero hare la descripcion de otra con orines que 
vi preparar , y que da a la lana unos azules mui solidos» 



PREPARJCION DE LA TINA 



■ 1 18 X)lose principio 3 la operacion del sentadoi 
de esta tina haciendo remojar. por veinte y quatro ho- 
ras una libra de anil en dos azumbres de orines puros. 
Fuese despues moliendo en un mortero grande de h’er- 
ro con los mismos orines; y quando estos a fuerza de 
ipoler se hallaron mui azules , se colaron por un ta- 
vtiiz fino en una cubeta , quedandose en el tamiz el anil 
que no pudo pasar. Volviose a moler este con dos 
azumbres de orines puros , y se repitio asi el molido^ 
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como el colado , hasta que todo el anil pudo pasar con 
los orines por el tamiz. 

ii 9 Acabada esta maniobra , que duro cerca de dos 
horas , se echaron a las quatro de la tarde quatrocien- 
tas y veinte azunabr.es de orines en una caldera. Dexa- 
ronse calentar todo lo posible , pero sin que Hegasen ai 
herbir , y se saco con una escoba la espuma espesa que 
se formo en la superficie. Continuose despues espu* 
mandolos por diferentes veces , hasta que ya no pro- 
ducian mas que una espuma blanca , y ligera. Purifica- 
dos de este modo bastantemente los orines ,y proximos 
jr herbir, se echaron en la tinade madera ; e incorpo- 
rando despues con ellos el anil molido que estaba en la 
cubeta , se palejo la tina con un tiraz para que todo 
quedase bien mezclado. 

120 Inmediatamente se echo en la tina un bano 
compuesto de una azumbre de orines , una libra de : 
alumbre de roca , y otra de tartaro rubio que se prepa- 
ro del modo siguiente. Echado el alumbre , y el tdrta- 
ro en un mortero se molio mui bien hasta quedar re- 
ducido d polvo fino , y luego se vacio encima la azum- 
bre de orines , y se volvio d moler todo junto , hasta 
que esta mezcla , que se inflo de repente , dexo de fer- 
mentar. Entonces se incorporo con el bano de la tina,, 
se palejo esta al instante fuertemente , y habiendola 
despues tapado con su cubierta de madera y alguna 
ropa , se dexo en este estado por toda la noche. 

121 Al dia siguiente por la manana se encontro el 
bano de color mui verde; y aunque esta era serial de que 
la tina estaba en buen estado , y de que se podia tenir 
en ella , no se executo , porque todo quanto, se habia 
practicado en ella no: era , hablando con propiedad, 
mas que la primera preparacion de la tina , pues el anil 
que se habia empleado no miraba a otro fin que a el 
de impregnar , y disponer los orines. Por esta razon, 
para acabarla de perfeccionar se dexo reposar por 
dos dias , manteniendola siempre cubierta a efecto He 
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que se fuese enfriando lentamente , y se prepara 
Gtra libra de anil molido como el anterior con orines 
purificados. Pasado este tiempo , y siendo las quatro de 
la tarde , se saco todo el bano de la tina de madera, 
Y pasado & la caldera se le hizo calentar quanto se pu- 
do , pero sin que llegase d herblr. En este estado arro- 
jo tambien alguna espuma espesa ,que se separo; y quan- 
do ya estaba el bano para levantar herbor , se le vol- 
vio & pasar a la tina , y se vacio en ella sin detenerse- 
la disol ucion del anil con un bano compuesto de t£r- 
tmo , alumbre , y una azumbre de orines , como arriba 
se dixo. A1 mismo tiempo se anadio una libra de rdbia : 
se palejo la tina , se cubrio mui bien , y se la dexo asi 
pasar la noche. A la manana del dia siguiente se ha- 
llo en tan buen estado , porque el bano estaba mui ca- 
liente , y de un bellisimo verde , que desde luego se tra- 
to de comenzar d tenir en ella ; y con efecto se execute 
del modo siguiente. 

If 122 ^ ra lana en ra tna la que habfa que tenir de 
azul , y esta se desengraso primero mui bien mn 




cmco mugeres que estaban puestas en orden cerca de 
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la tina , para que los abriesen 6 ventilasen entre sus ma- 
nos. Hicieronlo asi , y a los tres 6 quatro minutos de 
haberlos sacado de la tina se volvieron azules, y perdie- 
ron el verde con que de ella habian salido. 

124 Tenidas de este modo las treintas libras de 1 a- 
na , se palejo la tina , y despues se la dexo descan- 
sar por dos horas , manteniendola siempre bien ta- 
pada. Pasado este tiempo se introduxeron e^n ella 
otras treinta libras de lana , y luego que se esteridieron 
bien con las manos se volvio a tapar la tina. A las qua- 
tro 6 cinco horas se hallo ya esta lana tenida en el mis- 
mo punto 6 matiz que la de las treinta libras primeras, 
y entonces se saco de la tina a pelotones , y se la quito 
el verde del modo mismo que queda expuesto. Acabada 
esta operacion , todavia se hallo que la tina permane- 
cia un poco caliente , pero no en aquel grado que era 
necesario para poder tenir en ella nueva lana , porque 
quando no tiene suficiente grado de calor da una tintu- 
ra que ni es igual , nisolida. En este caso es preciso vol- 
verla d calentar , y a cargar nuevamente de anil , como 
se hizo antes , y esto se executa siempre que se juzga 
convetiiente , porque esta tina no pierde jam^s por ane- 
ja , como mientras se guarda sin trabajar se la dexe 
entrar un poco de ayre. t 
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125 t^Acase todo el bano de la tina , y se pasa a 
la caldera , reemplazando con orines la porcion de estos 
que se han evaporado 6 perdido durante el trabajo an- 
tecedente , y este recumplimiento suele consistir por lo 
comun en ocho b nueve cubos de orines. Hacese calen- 
tar despues el bano ; y quando ya esta espumado del 
modo que queda declai'ado , y se halla cerca de comen- 
2ar a herbir , se vuelve d pasar & la tina de tnadera , y 



la tina de orines . 
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n ,1e anade una libra de anil molido con ormes , y tam- 
bien un bano cprapuesto ,como ya queda explicado , con 
una libra derafumbre , otra de tdrtaro , y otra de rubia, 
y una azumbre de orines. Luego se palejala tina', se cu- 
bre mui bien , y dexandola reposar por toda la noche, 
Ise halla al dia siguiente en tan buen estado , que se pue- 
den tenir en ella sesenta libras de lana de dos veces en* 
los terminos que ya se han referido. Por este orden'se 
deben calentar siempre estas tinas la tarde antes del 
dia en que se quiera tenir , y esto se puede practicar 
infinitas veces , porque sentada ya la tina sirve 
eontinuamente , y jamas se acaba , segun dexo insi - 
0 uado. 

| 126 Es necesario observar que quanto mas anil se 
emplea de una vez en una tina de esta naturaleza, 
tanto mas obscuro es el azul que da. Y asi , en lugar 
de una libra de anil se pueden echar quatro , cinco, 
o seis , sin que para ello sea preciso aumentar las do- 
sls 6 cantidades del alumbre , tartaro , y rubia de que 
se compone el bano ; pero si la tina contiene mas de 
las quatrocientas y veinte azumbres , entonces sera for- 
zoso aumentar a proporcion las dosis de estos ingre- 
dientes. La tina de que hasta aqui se ha hablado so- 
lo era de cabida de las quatrocientas y veinte azum- 
t?res , y mui pequena para tenir en ella de una vez la 
eantidad de lana necesaria par'a una pieza de pano , que 
consiste en cincuenta y cinco 6 sesenta libras. 

, 12 7 P ara esto debera ser la tina de otra tanta ca- 
bida , que son ochocientas y quarenta azumbres a lo 
Buenos , y de este modo podran conseguirse dos venta- 
jas ; la primera , que toda la lana se sacara teiiida en 
dos o tres horas , y haciendo su tintura de dos veces 
$e tardarin ocho 6 diez ; y la segunda , que ha- 
|»andose entonces todavia mui caliente la tina , se po- 
_na despues de haberla palejado,y dexado reposar por 
dos boras , volver a pasar por ella aquella misma lana, 

P que la haria subir de color cerca de la mi tad; jaorque 

to« 
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toda lana ya tenida , oreada , y sin verde , torna siem-? 
pre un color mas bello que el que recibe la nueva, 
o blanca , aunque dsta se dexe por veinte horas en la 
tina. 

12 8 Es indispensable un gran cuidado en orear , y 
hacer desaparecer el verde a los pelotones de lana 
que se sacan tenidos de la tina , haciendo que los abran 
repetidas veces para que los de el ayre 6 se ventilen 
con igualdad , porque sin esta precaucion nO quedara 
uniforme el color azul en toda la lana. 

129 Algunos Fabricates creen que los panos cuya 
lana; ha recibido este pie de azul con los orines , no 
pueden desengrasarse bien en el batan aun de dos veces. 
Pero otros sienten lo contrario ; y yo creo que estos 
liltimos tienen- razon. Si fuese cierta la opinion de los 
primeros , se podria presumir que el azeyte animal de 
los orines , habiendose hecho resinoso,y desecadose en 
la. lana , 6 unidose al azeyte con que esta se humedece 
para otras operaciones , se resistia mas a la greda 6 
tierra de batan , y al xabon , que un azeyte simple sa- 
cado por expresion; pero para remediarlo bastaria lavar 
bien en agua corriente la lana despues de tenida , y 
quando ya esta exprimida , ventilada , y fria. 

130 Mas , sin embargo , siempre se preferira en los 
obradores. grandes de Tintura la tina de pastel d estc 
genero de tinas de anil hechas con orines , 6 de otro 
qualquier modo , porque con una buena tina de pastel, 
y un oficial habil , se despacha mucha mas obra que 
con todas las otras tinas de azul. El haber yo compre- 
hendido en este Tratado todas las tinas de anil , no es 
tanto por introd'ucirlas en las Manufacturas mayores, 
quanto por ahorrar trabajo d los Operarios de las Fabrl- 
cas menores , para quienes deseo sea esta Obra tan 
titil como para los otros. 

‘ 9 ’ 131 Ahora , para los que tinen texidos pequenos 6 

menudencias en que entra hilo , y algodon , hard tam- 
bien aqui la descripcion de una tina que salio buena, 
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y de un color solido , pero que no puede scrvir para la 
lana. - 

CAPITULO vm. 
DESCRIPCION DE LA TINA DE ANIL 



E 



en frio sin orines . 



132 J_LrN Roiien , y en algunas otras Ciudades del 
Reyno (de Francia) se acostumbra tenir en una tina 
de anil en frio diferente de la primera del capitulo an- 
terior , que todavia es mas comoda , porque viene mas 
piontamente , y sin mal olor alguno , y cuya composi— 
cion 6 inodo de prepararla es el siguiehte. 

133 Hacense disolver en una olla 6 vasija vedriada 

|res libras de anil bien molido en azumbre y media de 
la legla de que se hace el xabon , la qual se saca con' 
barrilla y cal viva ; bien que yo en lugar de esta me 
servi de una disolucion de potassa , (9) y me salio mui 
men. El afiil tarda en disolverse cerca de veinte y 
quatro horas , y quando ya esta disuelto se conoce en 
que queda pendiente en el licor , porque se espesa y 
resulta en consistency de extracto (10)'. Echanse al 
nusmo tiempo en otra vasija tres 'libras de cal apa- 
gada y pasada por un tamiz, que se incorpora en tres 
azumbres de agua. Luego se hace herbir por un quar- 
to de hora , y despues de haberlo dexado reposar, se 
ex rae el hcor claro por inclinacion , esto es , ladean- 

SnTHp mUC | h ? tlG T l3 J vas 'j a; y ; d{ solvierido en esta- 
gua de cal tres libras de caparrosa verde se dexa 
quieta la disolucion hasta el dia siguiente. 

to *V tin? n ando as J todo preparado , se echan cien- 
de maderaX . azumbres de a g“ a en un tone! grande 
vt™ d ? £ ino ’ que es la &niea madera que con- * 
ceria ^°^ Ue ° tra qualquiera obscure- 

fuese de y P nn^ §rC D ena a tintura 1 y especialmente si 
esede enema. Pasanse al tonel las dos disoluciones 
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que se prepararon la vispera , .y palejando mui bietiel 
todo se dexa reposar la tina. Alguna vez la vi venir en, 
color dos hoi^as despues- ; pero lo mas tairde no dexa 
de suceder al otro dia. Esta clase de tina hace mucha 
fiorada, y elbatio adquiere un bello verde , aunque-ai- 
gb mas amarilloso que el de la tina Ordinaria. 

i 3 S Quando esta tina se va ya eonsumiendo i se 
refuerza sin necesidad de nuevo anil , porque solamen- 
t e se la apade un covto bano compuesto de dos libras 
de caparrosa verde, disuelta en suficiente cantidad de 
asua de cal ; pero quando el anil ha dado ya .todo. 
sJ color , entonces se recarga la tina anadiendola nue- 
vo anil desleido en la legia explicada. Conocese facil- 
mente , que para emplear mayor o menor cantidad de. 
anil no hay mas que hacer que aumentar , o dtsminuir 
prooorcionalmente la cantidad de los ingredientes. Al- 
gunos Tintoreros anaden a esta tina un poco de agua de 
her raae, que se hace con agua , y vinagre en que se 
echaiva enmohecer clavos viejos u otros pedazos de 
hierro , y dicen que ayuda a hacer el color mas sohdo; 
pero yo he experimentado que sin esta agua de herra- 
ge es tan firrae comp los otros azules cuya preparacion 

queda ya explicada. M ■ , 

j,5 La primera vez que sente esta ultima clase de 

tina lo execute guiado por una receta que habian re- 
mind o de Roiien , en la qual sedaba simplemente e 
nombre de agua fuerte d la legia de la composicion del 
iabon. Sospeche desde luego que mediase en ello al- 
ign error b malicia ; pero como en materia de hechos 
no deben estos negarse sin verificarlos , hice la prueba 
con el agua fuerte ordinaria, y me resulto lo que se. 

Moli bien media libra de anil, y le empape,y 
embebi en medio quartillo de agua fuerte comun hecha 
con el vitriplo., y el salitre , de que resulto una ^menta- f 
cion regular. Quedose en este estado por veinte y qua 
tro horas ; y .habiendo disueito, como en la operaaon 
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antecedente , una libra de caparrosa , que era la pro- 
! poreion conveniente , en agua de cal,eche estas dos 
mezclas una detras de otra en un tonel que contenia 
treinta y cinco azumbres de agua de rio , y lo paleje 
todo mui bieii. Nada se vio al dia siguiente , y asi 
continue por otros dos dias en palejar la tina tres veces 
en cada uno , y la dexe por igual tiempo de dos dias sin 
^tocarla , recelandome de que se hubiese perdido ente- 
ramente. Al fin de estos quatro dias tomo el bano un 
color bermexo , pero mas claro que el de las tinas de 
pastel ; y asi, palejandola una sola vez , la dexd luego 
•quieta por seis dias. Quando la paleje produjo -un poco 
de florada , aunque mui palida ; y pasados los seis dias 
se encontro la superficie del bano morena , pero por 
debaxo di^ un verde obscuro. Entonces la volvi i paie- 
jar , y me pareeid que lo hondo del bano tenia tam- 
bien un color bermexo ; pero como la florada que se 
formaba era de buen color , me hizo esperar que se 
restableceria , y que se podria trabajar en esta tina al 
dia s'guiente. 

' 138 Despues de diez y seis horas pasd por ella al- 
godon ; y aunque con efecto tomo color , fue este tan 
ligero, que me vi obligado i dexar en la tina el algo- 
don por muchas horas para conseguir un matiz de azul 
bastante obscuro , que resistio raui bien & la accion del 
ayre , y del Sol por espacio de doce dias de verano. 
Sin embargo , viendo que esta tina no podia servir por 
la lentitud con que hacia su efecto , la mande derra- 
mar ; porque aunque es cierto que se hubiera podido 
componer con cal, 6 con otro algun alkali salitroso ,6 
terreo, que absorviese el accido del agua fuerte , tam- 
bien lo es que no merecia la pena de semejante traba- 
jo. A esto se agrego el que habiendo yo hecho escri- 
bir al que de Roiien remitio la receta , embio la expli- 
cacion sobre la especie de agua fuerte de que se debia 
tisar , y se hallo , que era la de losXaboneros , que en 
lugar de ser accida, como lo es el agua fuerte ordina- 
Tom. /. H 
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na , es un alkali de los mas causticos \ y asi , usando 
despues de esta legia alkalina ^ Hie salio bien la ope- 
racion desde la prim-era vez sin errar despues otra ai- 

guna. I 

^ 139 Prepare muehas de todas estas clases de ti- I 
nas pequenas en cucurbitas , y de estas colocaba en 
el bet no-171 arid , o en el de arena (11) aquellas que se 
sientan en caliente ^ y escusaba esta operacion con las 
que por si solas 'ivieneti en frio* Estas ultimas son fa- 
ciles, porque no hay mas que disminuir la cantidad 
del bano , y la de todos los ingredientes con arreglo 
al tamano 6 proporcion de la tina que se quiere sen- 
tar , y por esta razon es casi imposible errarlas. • 

140 Por lo que corresponde a la que, describi pri- 
mero , y que .se sienta en caliente , como contiene al- 
guna mas dificultad , y muehas personas querrdn ex- 
perimental’ por si mismas semejante operacion , que 
es mui curiosa , y no requiere gasto , ni aparato pa- 
ra hacerla en corta cantidad , voy a referir la de una 
tina que me salio perfecta , y que de proposito habia 
yo cargado de mucho mas anil de lo que se piactica 
siguiendo la proporcion ordinaria. 

141 Hice cocer una azumbre de agua con quatro 
adarmes de nibia,y quatro onzas de cenizas graveladas ; 
y despues que hirbio todo por un quarto de hora,lo eche 
en una cucurbita de cablda de cerca de dos azumbres 
que tuve cuidado de calentar antes , y de ponei en cl la 
la quart-a parte de una almorzada de salvado. Revolvi el 
todo mui bien con una espatula de madera blanca ,y sen- 
te mi cucurbita en fuego de arena mui manso , que 
no podia menos de mantenerla tibia , y en aquel gra- 
de de calor poco mas 6 menos que conviene & la ti- 
na ordinaria de anil. 

142 Mantuve la lumbre debaxo del bano de arena 
por toda la noche y dia siguiente , sin que sucedie- 
se mutacion visible. Solamente la revolvi por dos ve- 
ces en aquel dia con la espatula } y habiendose ya le- 
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vantado florada al diasiguiente , se forrno >una pellicu- 
la de color de cobre en la siiperfieiey y e| licor esta- 
ba de un verde obscuro. EntonCes la llene con un ba- 
-no corapuesto de media azumbre de .agua , dos onzas 
de cenizas graveladas , y un poco de salvado , y re- 
volviendolo todo mui bien , lo dexe despues quieto. 
Vino perfectamente en color, y al dia siguiente teni 
en esta tina muchos pedazos medianos de texidos de 
lana; y en esta suposicion se pueden calentar , y car- 
gar semejantes tinas pequenas con la misma facilidad 
que una grande (12). 

143 Yo no creo tener que anadir aqui cosa alguna 
sobre el inodo de sentar todas las especies de ti- 
nas que piiedan servir para tenir de azul. Y aunque 
no dudo que haya otras muchas prdcticas en diversas 
partes , y que sea fac'd discurrir algunas nuevas , lo 
que puedo de mi parte asegurar es , que las que he 
referido son mui seguras-, y que todas se han puesto 
en execucion repetidas veces con el mismo efecto. 

CAPITULO IX. 

DEL MODO DE TENIR DE AZUL. 

i r 44 C^Uando la tina, d§ qualquiera especie que 
sea; esta preparada ,y se halla en estado, 
no hay ya difi.:ultad alguna en tenir en ella las lanas, 
o los texidos; porque para ello no se necesita de otra 
eosa , como dexo Cxpuestog que inojarlos 6 empapar- 
los h*ien en agua clara un poco caliente, exprimirlos, 
y pasarlos por la tina dexandolos en ella por mas d 
f>or menos tiempo , segun que el color se quiere mas 
6 menos obscuro. De quando en quando se ventila el 
texido , esto es , se saca de la tina , y se exprime de 
suerte que vuelva a caer el bano en ella. Dexase ex- 
puesto por un instante al ayre para que pierda el 
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verde , lo que se verifica en me nos de uno o dos mi* 
nu tos ’ porque de qualquiera tina que se sirvan sale 
siempre de ella verde el texido, y no toma el color 
azul sino i medida que le da el ayre o se ventila. 
Tambien es mui conveniente dexarle que pierda el 
verde antes de votverle a introducir en el bano pa- 
ra que tome segundo matiz , porque entonces se pue- 
de mas bien hacer juicio de su color , y ver sv toda- 
via se le debe ddr uno o mas cabos , esto es , si se 
necesita pasarle una 6 mas veces por la tina. 

14c; Es entre los Tintoreros antigua costumbre la 
de contar trece matices de azul desde el mas obs- 
cure hasta el mas claro; y aunque sus denommacio- 
nes sean algo arbitrarias , y tambien imposible el fi- 
xar cabalmente el paso de un matiz a otro , es nece- 
sario a lo rnenos nombrarlos conforme se hallan en la 
Instruccion para los Tintoreros , publicada en 1669 
de orden del Sefior Colbert „ en donde estan como se 
sieue , comenzando por el mas claro. 

Azul bianco : azul naciente : azul pahdo : azul mon - 
hundo : azul celeste : azul de Reyna, azul turqui,azu\ 
de Rey : fior de pastel : azul obscuro : azul aide go ; y 

azul de infierno (13). , . . 

' 146 Estas distiriciones no estdn generalmente re- 
cibidas de todos los Tintoreros , ni en todas las Pro- 
vincias : pero tienen noticia de las mas de ellas ,• y 
este es el Anico medio de d&t a conocer un mismo 
color, que solo se diferiencia en ser mas a menos 

“'No hay dificultad alguna en bacer los azules. 
obscures., pues ya queda dicho que para eso no hay 
otra cosa que practicar , que pasar muchas veces 
Jana , b el texido por la tina. Pero no sucede : rms- 

mo con los. azules claros porque quando la t na esta 
en buen estado, no se puede dexar en ella la lana por 
tan poco tiempo que no baste para que tome m,s que 

el matte ,«e W *»“*> toy 
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cantidad de lana qu'e pasar , y no puede introducirse 
toda d an mismo tiempo , la que entra primero sale 
mas obscura que la otra. 

j 148 Algunos Tintoreros para evitar este incon- 
> veniente , y sacar los azules mui claros , que llaman 
azules blanquecinos 6 azules bianco s (14), toman par- 
te del bano de la tina de anil , y le incorporan en 
una grande cantidad de agua clara un poco caliente; 
pero este metodo no es bueno , porque la lana tenida 
en semejante mezcla no tiene , ni con mucho, el co- 
lor tan solido como la que estd tenida en la misma 
tina. Esto sucede asi , porque los ingredientes alteran- 
tes que se emplean en la tina eon el anil , sirven tan- 
to para disponer los poros de -lo .que se ha de tenir, 
como para abrir la fecu.la que da el color , y que de- 
be tenirlo , y por esta razon es necesario el total con- 
curso de todos ellos para la tenacidad de la tintura.- 
- 149 El mejor metodo de sacar estas closes de azu- 
les claros , es el de pasarlos por las tinas v ya sean de 
anil, ode pastel, que hayan ya dado todo su color, 
y que comi.mcen k enfriarse. La de pastel es todavia 
mas propia que la de anil para este efecto , porque, 
como ya queda dicho en otra parte , no tine con tan- 
ta prontitud. 

1 go Es verdad que los azules hechos en las tinas 
gastadas salen mas empanados* que los otros , pero pue- 
den avivarse bien sensiblemente , pasando la lana , 6 
el texido por agua hirbiendo. Esta practiea es igual-' 
mente necesaria para la perfeccion de todos los mati- 
qes de azul ; y ademds de que con ella resulta el color 
mas vivo, seasegura al mismo tiempo, y se sacato-i 
do el que no estd bien incorporado con la lana. Sin 
esta precaucion mancharta las manos , 6 la ropa bian- 
ca , como sucede casi siempre ; porque para ganar 
tjempo los Tintoreros no tienen muchas veces esta 
precaucion. Despues que se saca la lana del agua ca- ■ 
hfute es forzoso. lavarla tambien en el rio ,°6. a lo 
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men os en <igua abundante , a fin de que acabe de ex* jj 
traer toda la tintura superflua que pueda desprenderse. , 

1 51 Quando el azul que se da es mui obscuro , to- 1 
davia es mejor abatanar bien el texido , lavarle con f 
agua , y xabon bianco , y despues enjuagarle (diga- 
moslo asi) mui bien en el rio; porque el xabon no tan 
solamente no causa dano alguno al azul , sino que an- 
tes bien le dexa mas vivo , y mas brillante. 

152 Con el mismo cuidado se necesitan lavar los | 
texidOs & quienes se da el pie de azul para tenirlos j 
de negro , como se expondra en el articulo de este co- ^ 
lor ; pero no es tan esencial este requisito en los azu- 
les que se destinan para tenirlos de verde , segun se 
vera quando se trate de este color. 

153 Creo que con lo expuesto hasta aqui no debe 

quedar dificultad alguna , por lo que mira i la prepa- j 
racion del azul , ni tampoco en quanto al modo de te- 
nir de este color. Algunos Tintoreros poco fieles , por 
ahorrar el pastel , y el anil , usan de la orchilla , 0 

del palo de campeche , y de brasil en el azul ; pero 

se debe prohibit expresamente aunque este azul con- ^ 
trahecho sea mas brillante que un azul solido , y le- 
gitimo ; pero de esto trataremos en los capitulos del 
tints : menor. 

Para que el anil , tal como nos le embian de 
Is America , deposite en 'los texidos , o en las lanas las jj 
particulas que din color , que son las que necesita en J 

su Arte el Tintorero , se echa en infusion de muchas j 

maneras , segun se ha visto en la descripcion que de I; 
las tinas queda hecha , y estas pueden reducirse a tres, [ 
qhe son , la infusion 6 tina de anil en frio que pue- 
de servir para el hilo y el algodon ; y las calientes, 
que . son para todos los texidos de qualquier genero 
que procedan originalmente. En ia fria se anaden a el 
anil . las cenizas graveladas , la caparrosa o vitriolo 
verde , la . cal , la rubia ^ y el salvado o afrecho. Las ( 
calientes.se preparan con agua, o con orines. Si se ■ 
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•sientan con agua se echan con el anil cenlzas grave- 
Madas , y un poco de rdbia ; y si es con orines , se 
Ijanade al anil el alurabre y el t^rtaro. Asf una tina 
,como otra destinadas principal raente para las lanas, 
necesitan de un grado de calor moderado , pero bas- 
jtantemente fuerte para que la lana se cu'ora de una tin- 
tura solida , que , como se ha explicado ya , pueda re- 
sistir a la accion destructiva del ayre y del Sol , 6 
a las pruebas establecidas , cuyas circunstancias pue- 
den verse en la nueva Instruction de 1733. 

• 155 Yo mismo he preparado , segun he dicho mas 

arriba , hasta tres tinas en pequeno en vasijas cylin- 
dricas de cristal sentadas i toda la luz del dia para 
poder observar lo que pasaba en ellas antes que la 
infusion llegase ^ tomar color, esto es , antes que es- 
tuviese verde por debaxo de la espuma 6 florada azul 
que sube £ la superficies que es la sehal de fermenta- 
cion interior. Ya he manifestado que este color verde 
del bano es una condicion absolutamente necesaria* 
porque sin ella no seria buena la tintura que el texi- 
do tomase , y casi desapareceria enteramente ^ las 
menores pruebas. 

156 Voy ! , pues , ahora ddr la descripcion de la 
tina pequeha en frio , porque es en la que se dexaty 
conocer mejor las mutaciones , pues lo que sucedq en. 
las otras dos no tiene casi cjiferencia esencial. Pem 
debo advertir antes de pasar adelante , que lo que 11a- 
m 4 re parte en esta Memoria de experimentos , es un 
peso de ocho adarmes o media onza de toda mate.- 
teria , sea lxquida 6 solida , y que asi se ha de enten-: 
der siempre que use de esta palabra en las circuns- ; 
tancias de estos experimentos. 

^57 Coloque trescientas partes de agua en una va- 
s h a de cabida de quinientas y doce , que son diez y 
sets libras o quatro azumbres , y en ella se deslieron 
P ar ^ e s de caparrosa verde , que dio al licor una 
pintura amarilla, Hice disolver separadamente seis par- 
tes 
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tes de potassa en otras treinta y seis partes de agua; 
y quando se acabo su disolucion _ , se cocieron en ella 
nor treshoras a una lumbre mui mansa sets partes o 
txes onzas de anil de Santo Dormngo bum molido 
Este se inflo, y tomando mas cuerpo se levanto del 
-fondo del licor alkalino , y formo con el una especie 
de xarave espeso que era azul. Por esta senal se vino 
ien conocimiento de que el anil estaba solamente : dn 
v-idido , y no disuelto ; porque si su disolucion fuese 
perfecta , serta verde este licor espeso , en atencion a 
Sue todo licor tinturado 6 tenido de azul por un ve- 
getal , verdea quando se le mezcla una sal alkalina co. - 
creta d en forma Hquida , ya sea fixa , o ya vo a . 
Desde aqui comienza * descubrirse la razon que hay 
nara que el anil no tina un texido en azul sohdo quan- 
do bano no est4 verde ; y esta consiste v en^que 
no siendo entonces la disolucion complete , no puede 
el alkali obrar en estas pnmeras particulas elemen a- 
ros cotno obra , v. gr. en la tintura de la flor de vio 
letV que es una disolucion perfecta de las partes de 
esfa flo? que din color, y i las quales hace verdear 

31 ^Echfe^'licor azul espeso en la disolucion 
del vitriolo , y despues de haber meneado b ' e " lam ' 
ela le anadi seis partes de cal apagada al ayre. H 
cfa tal frio en el tiempo.de este expentnento que el 

thermdmetro estaba ,dos grados mas aba *° ' er ' 
no del hielo , y esto fue causa de que esta tina tar 

dase cerca de quatro dias en 

la fermentacion que necesanamen* dete ocastonat 

en todo licor vitriolico en que se echa una sal alkali, 
tal como la de la potassa , y una tierra alkali , . 1 

zo con tanta lentitud , que apems. se vto mas que 
un poco de espuma en la superfc.e 4 e 1 ^ bano. Pero 

en ujaa estacion caliente , y usan . do c ,ases 

K-' recien calcinada, suelen tal vex “tose^-Ck^ 
de tinas en estado de tenir al cabo de 
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159 Siempre que revolvi la mezcla con l'a espl tu- 
la , repar£ que lo primero que caia al fondo de la 
vasija era el hierro del vitriolo d caparrosa que la sal 
■alkalina Ijabia precipitado para unirse al dccido. Y 
‘as i, en esta operacion de la tina de anil en fr 10 se 
fhace un tartaro vitriolado coma el de Tachenio , en 
lugar de que por el metodo ordinario de preparar 
esta sal media , se echa el espiritu dccido del vitiio- 
lo sobre una sal alkalina verdadera, tal como la sal 
de tdrtaro,ola potassa. Esta es tambien una circun$’ 
■tancia que conduce inserisiblemente d la teorica del 
‘buen tinte ; y asi , es preciso que se tenga presente, 
Iporque usare de eila en la continuacion de esta Me- 
■moria en varios Capitulos. 

160 Despues que el hierro se ha precipitado se 
ve caer la tierra de la cal , y es fdcil conocerla por 
su color bianco , que no empieza d desvanecerse pa- 
ra tomar otro mas dificil de distinguir , hasta que las 
Jparticulas del anil que ddn color se han desenvuelto bas- 
ifantemerite. En fin , encima de esta tierra blanca se de- 
posita la fecula del anil,y de tal suerte se vd rarificandO 
6 ensanchando , que esta materia que en el primer 
dia no ocupaba sobre la cal precipitada mas que el 
espacio de una pulgada de alto , se elevo insensible- 
mante hasta medio dedo de inmediacion d la super- 
ficie del bano , y este se vino d hallar de tal modo 
opaco al terccr dia , que no se podia distinguir na- 
~da de el, 

- 16 1 Esta rarefaceion o dilatacion del anil , lenta en 
tiempo frio , y pronta en el verano , y que se puede 
d^elerar en el hibierno dando al licor quince b diez 
p. ocho grados de calor , es una prueba de que se 
torma en la mezcla. una fermentacion real que abre 
Ms particulas del anil, y las reduce d una tenuidad 
extrema. Entonces • muitiplicandose casi infinitamente 
®s super ucies , se distribuyen con tanta-mas igualdad 
en el heor , y este resulta por elio apto , y caps*: 

' ' lorn. I . T r i j t a r‘ 
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oara depositarlas con la proper cion conveniente en 
el objeto que se introduce y bana en el licor para que 

tome la tintura. . . , 

162 Si esta fermentacion se hace precipitadamen- 
6 en pocas horas , ya sea con motivo del ealor 

\ nn flip crn pntn . SP 



te , o en pocas nuras , ya oca ——— r'~ 
del ayre , 6 ya con la ayuda de un fuego ;ento , se 
ve form-arse en la superficie del bano una gran canti- 
dad de espuma llamada por los Tintoreros fLrada , que 
al mismo tiempo que es azul mamfiesta tambien va- 
rios vises de color de cobre en que dpminan los co- 
lores encarnado , y amarillo del arco ins. Este feno- 
meno no es , sin embargo , particular al anil , porque se 
.observan semejantes visos en rodas las mezclas qu<u.co 
fermentan ,y principalmente en las que contienen par 1- 
culas crasas mezcladas b revueltas con las salnrosas; 
v asi , los orines , el oilin', y otros muchos cuerpos 
puestos en fermentacion manifiestan en sus supeificies 

los mismos colores del arco iris. . ^ 

16^ Esta espuma o florada de la tina de anil pare- 
ce azul porque esta expuesta al ayre exterior ccmi- 
nuo o inmediato * ella ; pero si se saca con una cu- 
chara una corta cantidad del bano o licor que esta c e 
baxo de la espuma , parece mas- b menus verde se- 
gun que est£ mas o menos cargado de pamculas co 
forantes. Y ya se v-era en la continuacjpn de esta Me 
moria la razon de semejante diferiencia , 0 a lo menos 
una explicacion mui verisimil de esta alteration del 
anil que , como he dicho , es absolutamente necesa 
r r a para el buen exito de la opera, cion que voy expo- 

Quando ta tina se hall*, en este estado ya se 
ha vfsto que se puede tefiir en ella el algodon , el h lo, 
L texidos , &c. y que. el color 

ma „ e de e buenUnte s qu . lo - ^ 

”• tienrpo suBciente; 

ea uaa disolucion dexabon bianco hirbiendo , p 
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p esta es la prueba por donde los hacen pasar , y la qtfe 
I se escogio con preferencia k qualquiera otra , en aten- 
i: cion a que las telas de algodon , y de hilo deben blan- 
quearse con xabon quando est&n sucias. 

165 Aunque ei bano de anil que se halla en este 
estado puede tenir solidamente sin adiccion de otra al- 
guna materia , con todo eso los Tintoreros que acos- 
tumbran usar de esta tina en frio , la anaden como 
en las calientes un cocimiento de rubia y salvado he- 
cho en agua comun , y pasado por un tamiz , y i es- 
to llaman un seguro. Dicen que echan la rubia pa- 
ra afianzar el color del anil , porque aquella raiz pro- 
duce un color tan tenlz que resiste d todas las prue- 
bas , y que anaden el salvado para suavizar el agua 
que suponen contiene casi siempre partes de una sal 
£ccida , que, segun su opinion, conviene amortiguar. 

A lo menos , este es el dictamen de los que yo he 
cionsultado sobre el asunto. 

166 Esto proviene de la antigua preocupacion en 
que se estaba en tiempo del Senor Colbert contra el 
anil ; y como este Ministro no podia decidir sino en 
virtud de unas experiencias que sus grandes ocupacio- 
nes no le permitian tnandar hacer en su presencia, pro- 
hibio el uso del anil solo. Pero luego que el Consejo 
de Comercio conocio por las nuevas pruebas hechas 
por el senor Dufay que la eslabilidad , y firmeza de 
la tintura azul de este ingrediente es tal como se 
puede desear, dexo en el nuevo Reglamento de 1707 
k los Tintoreros la libertad de emplear el anil solo , 6 
de mezclarle con el pastel. Y asi, si, se coniinda en 
agregarie la rubia, es mas bien , porque dando esta 
raiz un encarnado' bastantemente obscuro , y mezclan- 
dose este color con el azul del anil , l e comunica un 
viso que , acercandole al color morado , le hace to- 
niar un brillo mas hermoso. 

K i6 7 Quando se visa del salvado , no es tanto nor 
amortiguar el accido que suponen hay en las aguas,. 
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^c©tno por dlstribulr etitre ellas una cierta cantidadde 
.cola 6 de materia pegajosa viscosa 6 glutinosa , por- 
_que la corta poreion de harina que le queda al sal- 
Vado debe , disolviendose en el ag.ua del bano , dis- 
•niinuir un poco la demasiada fluidez de este , y por 
consiguiente impedir que las particular colorantes sus- 
pendidas en el se precipiten con tanta prontitud co- 
mo pod rian hacerlo en un licor que todavia^ no hu- 
biese adquirido un cierto grado de condensacion o es- 
pesura. 

168 Sin embargo de esta cok distribuida en el li- 
cor , no solamente por el salvado b afrecho , sino tarn-, 
bien por la rubia , que igualmente dd de si alguna 
viscosidad , no dexan por eso de caer al suelo de la 
vasija las particulas de color si se pasan algunos dias 
sin revolver o menear el bano. Entonces el licor de 
encima no dd mas que, una tintura endeble d lo que 
se pasa por la tina ; y si se quiere que tome el color 
conveniente , es necesario reyolver la mezcla , y de- 
xarla luego reposar por una o dos boras para que el 
hierro de°k caparrosa , y las partes gruesas de la cal 
se precipiten de nuevo por su propio peso. Esto se 
executa asi para que no suceda que mezckndose inu- 
tilmente con las verdaderas particulas colorantes , alte- 
ren aquellas la tintura de estas , y comuniquen d Io 
que se quiere tenir una 'materia poco adherents , que 
en secatidose se convertiria en polvo , y haria que ocu- 
pase coda particula de elk un espacio en que el^ dto- 
mo o particula verdaderamente colorante de ningun 
modo podria introducirse , ni depositarse con un con-, 
tacto inmediato d la co.sa tenida. 

. 169 Por no desviarme en nada del metodo de Ios 
Tintoreros hice herbir una parte de rubia sin corte- 
za ,. y Qtro, parte de salvado en ciento y setenta y 
,; qua\ro partes de agua , bien que esta proporcion del 
agua 0 no es necesaria , porque se puede emplear en 

Sts edi menqs^antidacf , pues el haber yo heetio, 
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uso de la porcion~referxda , fue porque quena llenai 
mi vasija , que , ccmo ya he dicho mas arriba , era 
I de quinientas y doce partes de cabida. Hecho ya este 
cocimiento llamado seguro 6 bano , en el lenguage de 
los Tintoreros , le cole por un lienzo , y le exprimx; y 
_estando todavia caliente , y siendo de un encarnado de 
sangre , le ineorpord en el bano de anil con las pre- 
cauciones necesarias para no romper la vasija de cris- 
tal en que se hallaba. Revolvi despues mui bien el to- 
do , y pasadas dos horas resultb el bano verde , y por 
consiguiente propio para tenir , como con efecto tin6 
el algodon de un color solido , y de un azul algo mas 
vivo de lo que era antes de haberle anadido el en- 
Icarnadb de la rubia. 

170 Busquemos , pues ,ahora qual puede ser la cau-* 
sa particular de la solidbz de este color , porque qui- 
IfzSs serd ella tambien la causa general de la tenacidad 
de todos los otros. Ante todas cosas parece por el ex- 
perimento arriba expiicado , que esta tenacidad depen- 
fde de la eleccion de las sales que se anaden 1 los co- 
cimientos de los ingredientes colorantes quandp estos 
m ingredientes no las contienen en si mismos , y son po- , 
iji co mas o menos de la propia naturaleza , y propie- 
dades. Si con las consecu'encias que deducire de la 
eleccion de estas sales , asi como de su naturaleza, se 
| concede ( lo que no se puede , negar legitimamente ) la 
: mas b menos tenuidad , y homogeneidad en las par- 
ticulas colorantes de los ingredientes de que se puede; 
usar en la Tintura bien presto se conocer£ toda la 
. teorica de esta Arte sin que sea necesasio suponer 
causas inciertas ,, u opinables. 

\ I 7 I Facilmente se comprehended que las tiales 
.que se emplean en las tinas de anil sirven tanto para 
abrir los poros naturales de la materia que quiere te- 
fiirse , como para desenvolver los ^tomos colorantes 
, del anil. En las otras preparaciones de la Tintura d& 

' que se habiad mas adelante , se hacen herbir los te- 
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xidos de lana en una disol ucion de sales £ que los 
Tintoreros din el noQibre de engebe , y en que se cm- 
plea casi siempre el tartaro , y el alumbre. Despues de 
un cierto espacio de tiempo se saca el texido , se ex- 
prime ligeramente , y se le conserva humedo por al- 
gunos dias en parage fresco para que el licor sali- 
troso que le quedo pueda obra-r todavia en su super- 
jficie , y prepararla para recibir la tintura de los in- 
gredientes en cuya decoccion se introduce despues 
el texido para hacerle herbir de nuevo. Sin esta pre- 
paracion^ha demostrado ya la experiencia que los co- 
lores no serian solidos , i lo menos en la mayor par- 
te de los casos ; porque es preciso confesar , que hay 
algunos ingredientes que din colores solidos aunque 
los texidos no se hayan preparado de antemano ; pero 
esto sucede porque entonces lleva la droga 6 ingre- 
dients coloraate en si mismo las sales preparantes. Y 
asi , es necesario ensanchar 7 y limpiar los poros na- 
tu rales de las fibras de la Jana con el auxilio de estas 
sales , que siempre son algo corrosivas , y aun quizas 
abrir otros poros nuevos para depositar en ellos los 
Promos de los ingredientes colorantes. El herbor 6 
grande agitacion del baiio por medio del fuego in- 
troduce estos itomos a fuerza de golpes 7 y los poros 
ensanchados ya por estas sales se dilatan o errsan- 
c:han todavia mas por el calor del agua hirbiendo , pe- 
ro despues se cierran , y estrechan con el frio exte- 
rior quando se saca de la caldera la materia tenida, 
y se expone al ayre, 6 se introduce en agua fria De 
este modo , pues * prende , y se retiene el atomo co- 
lorante en los poros 6 aberturas del cuerpo tehido 
por la elasticidad de sus fibras , que contraldas , y res- 
tablecidas a su primer estado , vuelven a tomar su an- 
tigua dureza y union luego que sienten el frio. 

iy2 • •Si ademas de la elasticidad de las partes del 
poro se supone que estas mismas quedaron barniza- 
das interiormente con una capa del licor salitroso del 
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ertgebe., se ver4 facilmente que este es un medio mas de 
que se vale el Arte para retener y afianzar e! 2tomo co- 
lorante. La razon es ,porque habiendo entrado el 6tomo 
en el poro mientras que el barniz salino de las paredes 
de este se ballaba aun en disolucion , y por consiguiente 
lfquido , y habiendose despues congelado el barniz con 
el frio exterior , queda el dtomo entonces retenido no 
solamente por la elasticidad , de que se acaba de ha- 
blar , sino tambien por el barniz salino , que , endu- 
reciendose por la cristalizacion , forma una especie de 
betiin que no le suelta tan facilmente. Si adem^s de 
esto , el dtomo colorante es de tal tenuidad o pequenez 
que la redycida eminencia que queda manifiesta £ la 
entrada del poro , y sin la qual la cosa tehida no pa- 
receria estarlo , no sobresale tanto que quede expues- 
ta .a choques mas poderosos que la resistencia de la 
elasticidad de las paredes del mismo poro , y del bar- 
tiiz que tiene el atomo : se debe concluir , que la tin- 
; tuia que resulta de todos estos atomos , suficientemen- 
te retenidos , y afianzados , sera extremamente solida, 
y de la clase del buen tinte , con tal que -el barniz sa- 
lino no pueda ser extratdo por el agua fria , tal corao la 
de la lluvia , ni tampoco calcinado 6 reducido a polvo 
por los rayos del Sol ; porque para que un color ,qual- 
quicia que sea , se repute solido , y de buen tinte , es 
necesario , como ya se sabe * que resista d estas dos 
pruebas , pues no se deben pedir razonablemente otras 
en los texidos destinados para nuestros vestidos v 
inuebles. 1 

I 73 Pcro en la Quimica no conocemos _ mas que 
dos sales que en Uegando k estar cristalizadas pue- 
an uimedecerse con el agua fria sin disolver.se 6 li- 
quidate , ni tampoco hay otras mas que ellas que 
puedan permanecer por muchos dias al.Sol sin que se 
reduzcan a harina 6 a polvo bianco. Estas sales son ei 
tar taro , bien sea tal como se saca de los toneles de 
vino,o bien ya purificado,y el tar taro vilriolado ;por- 
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que & todas las demas sales falta una fi otra de estas 
propiedades. Se puede , pues , hacer el tkrtaro vitrio- 
lado mezclando una sal cuyo accido sea vitriolico, 
como el de la caparrosa , y el del alumbre , con una 
sal que est<S ya alkalizada, 6 que pueda reducirse £ 
alkali luego que se la extraiga el dccido ; y esto se 
consigue facilniente , con tal que el accido sea mas 
endebie 6 de menos fuerza que el dccido del vitrio- 
ls, como sucede en todas las sales esenciales sacadas 
de los vegetales. 

174 En la operacion de la tina de anil que liice 
en pequeiio para averiguar la causa de sus efectos, se 
meclan la caparrosa , y la potassa, que es una sal al- 
kalina preparada , y se vd que desde el instante en que 
se unen sus disoluciones hace el alkali que se preei- 
pite el hierro de la caparrosa en forma de un polvo 
casi negro. No teniendo ya entonces el dccido de la 
caparrosa basa alguna metilica , se pasa k este el al- 
kali , y de su union sc forma una sal media , a que se 
ha dado el nombre de tartaro vltriolado , como si efec- 
tivamente se hubiese hccho con la sal de tdrtaro y 
el accido de! vitriolo ya separado de su basa ; porque 
toda sal alkalina de qualquiera vegetal que provenga, 
esperfectamente semejante quando se ha calcinado lo 
suficiente ; sin que quanto acabo de decir en este ar- 
ttculo admita , ni sufra tiificultad alguna. 

175 Quizds no sucede lo mismo con el cocimiento 
que sirve para los otros colores, como el encarnado ,y 
el amarillo ; y aunque tal vez se rehusara concederme 
que se puede formar un tirtaro vitriolado de la mez- 
e!a del alumbre , y del tartaro en crudo que se hace 1 
alii herbir todo junto , con todo eso la teorica esla' 
misma , y yo no veo que se pueda comprehender de 
otro modo. Emplease en ello el alumbre , que es una 
sal en que est£ unido el Accido vitriolico con Una tier- 
ra , y si se le agregase una sal alkalina , se precipita- 
ria esta tierra al instante , y quedaria formado nwi 
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presto el t&rtaro vitriolado ; pero en lugar de esta sal 
alkalina se hace cocer el alumbre con el tartaro crudo, 
que es la sal esencial del vino , esto es , una sal com- 
puesta del dccido del vino , que es mucho mas volatil 
que el accido vitriolico , y de un azeyte , reconcen- 
trado uno y otro con un poco de tierra. Esta sal , co- 
mo todos los Qutmicos saben , quedara alkalina en se- 
parandola el accido ; y asf , quando se cuece el alum- 
bre mezclado con el tit' taro crudo , adernds de la in- 
presion que las fibras del texido reciben de la primera 
de estas sales , que es un poco corrosiva , se purifica 
el tdrtaro con ella , y siendo grueso , y sucio por st 
mismo, queda limpio , y transparente por medio de la 
porcion de tierra que se separa del alumbre , y hace 
en el tartaro, con poca diferencia , el mismo efecto 
que la tierra de Merviels , de que se sirven en Mont- 
pellier para la fabric-a de la cretna de tartaro. Puede 
tambien suceder, y es mui verisimil , que separando 
el accido vitriolico del alumbre una parte del accido 
vegetal del tartaro , resulte , y se forme un tartaro vi- 
triolado tan duro , y transparente como e) cristal tar- 
taro ; pero en qualesquiera de estas suposiciones que 
sea necesario admitir , resultara siempre en los poros 
abiertos de las fibras de la lana un barniz salitroso qua 
se cristaliza quando se expone al ayre para refrescar el 
texido al sacarle de la tintura *, y ni se calcina al Sol, 
ni puede disolverse con. el agua fria. A esto se redu- 
ce , pues , lo que tenia que demostrar en la presente 
digresion que no he podido evitar. 

176 Esta teorica es comun a la tina de anil en que 
se emplean los orines en lugar de agua , y el alumbre 
con el tartaro crudo en vez del vitriolo y la potassa. La 
tina con orines no puede tenir solidamente stno quando 
•esta muicaliente, y para ello es necesario dexar en^ 
ella por una 6 dos horas la lana si se quiere que 
«alga tenida con igualdad. Luego que se enfrla la tina 
• Tom. I. K de 
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de esta clase no da ya su tintura ; y la razon de este 
acontecimiento , que seria dificil de averiguar en una 
vasija opaca de metal , se descubre en una de cristal 
mui facilmente. Yo dexe enfriar la tina de esta clase, 
que sente en pequeno para ensayo , y todo el color 
verde que estaba suspenso mientras la tina se mantenia 
caliente , se precipito poco & poco & el suelo de la 
vasija ; porque cristalizandose entonces el tartaro , y 
reuniendose en masas 6 porciones mas pesadas que lo 
que eran sus particulas mientras el licor estaba ca- 
liente, y el tartaro mismo se hallaba disuelto , caia al 
suelo de la vasija, y arrastraba, 6 precipitaba con- 
sigo 1 os atom os colorantes. Siempre que volvia d ddr 
a. este licor su -grado antecedente de calor,y despues 
de haberlo revuelto , y dexado reposar por un corto 
rato , hacia introducir en el un pedacito de pario ,■ Je 
sacaba despues de una hora tan solidamente tenido co- 
mo la primera vez; y asi, quando se usa de esta tina, 
y se halla una vez puesta en estado, no se tratade mas 
que de mantener en ella disuelto el tartaro, y esto no 
puede conseguirse sino por medio de un calor algo 
fuerte. El alkali de la orina es el que hace verdear el 
bano : el alumbre , el que prepara las fibras de la la- 
na ; y el cristal de tartaro , el que asegura la tintura 
encolando los atomos colorantes depositados en los 
poros. 

177 Una sola dificultad queda en quanto d la tina 
de anil en que no se ernplea el vitriolo, alumbre , ni 
tartaro , y que , componiendose solamente de igual can* 
tidad de ceriizas graveladas que de anil , se hace ca- 
lentar con bastante viveza para tehir en ella los texi- 
dos de lana. Pero antes de dar razon de la solidez de 
su tintura , que, es igual a la de las otras tinas de azul 
en que entran las sales que acaban de nombrarse , es 
■forzoso examinar las ceriizas graveladas. Todos saben, 
que no son otr.a cosa que las- beces 6 lias del vino de*- 
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- lecadas , y despues calcinadas ; y asi , son una sal alkali 
de la naturaleza de la sal de tartaro, aunque menos 
para , como que procede de la parte mas pesada de las 
heces del vino , que por consiguiente es la mas terrea 
del mismo vino. Ademas de esto el alkali de las cenizas 
graveladas jamas es tan homogeneo como la sal alkalina 
. del tdrtaro bien calcinado, y apenas hay cenizas gra- 
. veladas no purificadas , como lo estan las que se ven- 
den , de que no pueda sacarse una -cant id-ad conside- 
rable de tdrtaro vitciolado. Tambien es probable , se- 
;un un experimento que he expuesto.en otra parte, que 
'odrian convertirse enteramente , aunque d la larga, en 
esta sal media-; y lo mismo puede decirse de la potas- 
sa, y de todas las sales alkalinas que contienen la basa 
de la sal marina. Este defecto de homogeneidad es 
. pausa de que las cenizas graveladas no entren jamas 
len deliquio (15); y como la experiencia, demuestra que 
encierran en si las cenizas graveladas un tartaro vitriola- 
do totalmente formado , es claro que esta tina de anil, 
que no tine^bien la lana hasta despues que se ha calen- 
tado su bano con tai viveza que no le puede sufrir la 
mano , disolvera la corta porcion de tartaro vitriolado 
que se halla en ella , y por consiguiente se introduci- 
ra esta sal en los poros de la lana para limpiarlos , y 
barnizarlos , y se coagulara luego que sacada la lana 
del bano se exponga al ayre para que se enfrie. 

. Todavia tengo que explicar la razon que me- 
dia para que la tina de anil este verde debaxo de la 
primera superficie^del bano: la que hay para que se ne- 
< l ue este bano sea verde , y que la tintura azul sea 
solida ; y la causa de que el texido que se saca verde de 
dicho bano se vuelva azul luego que le ventilan ; de- 
biendo primero advertir , que siendo estas condiciones 
necesanamente comunes d todas las tinas de anil , ya 
sean mas o ya calientes , servird una propia explicacion 
para unas , y otras. r 

K 2 179 Lo 
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179 Lo primero : la espuma 6 florada que sube d la 
superficie del bano de anil quando se halla ya en es- 1 
tado de tenir , es azul , y lo que estd debaxo de ella es: 
verde. Estas dos circunstancias prueban que el anil 
esta perfectamente disuelto , y que la sal alkalina se 
ha unido a los dtomos colora.ntes de este ingrediente, 
respecto de que los pone verdes , y sin ella se queda- 
rian azules. 

180 Lo segundo : estas mismas circunstancias prue- 
ban tambien que bay en el propio anil un alkali vola- 
til orinoso d quien desenvuelve 6 descubre el alkali fixo 
de la potassa , 6 el alkali terreo de la cal , y que se 
evapora d poco tiempo despues de haberse expuesto 
esta espuma al ayre. Y qualquiera podrd convencerse 
sobre ia existencia de este alkali volatil orinoso luego 
que examine el olor que despide la tina mientras dura 
la fermentation ; porque quando se la revuelve , 6 se 
la calienta , esparce un olor como el de una carne 
podrida que se hiciese asar con alguna cosa picante. 

181 Lo tercero : la preparation de la planta que 

da el anil es una fermentation que se continua para 
separar su fecula hasta que llega al estado de putre- 
faccion ; y como hay siempre algo orinoso en todas las 
pjantas que llegan a podrirse , ya sea que este volatil 
orinoso resulte de la union iutima de las sales con el 
azeyte del vegetal , o ya que se deba atribuir d la 
multitud prodigiosa de insectos que acuden de todas 
partes d las plantas quando fermentan atraidos por el 
olor que exhalan , y los quales viviendo , multiplican- 
do , y muriendo alii , dexan por consiguiente una infi- 
nidad de cadaveres ; se sigue de todo esto , que se ana- 
de b junta d esta planta una materia animal , cuya sal 
es siempre un volatil orinoso. Este propio voldtil ori- 
noso existe tambien en el pastel , el qual se prepara 
del mismo modo con la fermentation y la putrefac- 
tion , como se advertird en la explication del por 
menor de su preparation. - ■ 182 Y 
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x 82 Y lo quarto , que es la Ultima prueba : Si se 
destila el anil 6. el pastel en una retorta , ya sea cada 
Runo por si solo, 6 ya despues de haberle agregado ai- 
! gun alkali fixo salino 6 terreo , se extrae de uno , y 
otro un licor que en todas las pruebas quimicas hace 
el efecto del espiritu vol^itil de la orina. 

183 Pero puede ser que se me pregunte,que razon 
| : es la que hay para que este volatil orinoso que yo ha- 

go ver en el anil no represente verde esta fecula, 
pues que debe estar distribuido con igualdad por to- 
S das sus partes ; y que tambien se deseara saber la cau- 
sa que interviene para que quando el anil se disuelve 
r en agua pura hirbiendo la tinture a esta. de azul , y no 
de verde. A esto respondo: que el volatil orinoso esta 
tan reconcentrado , que necesita que un cuerpo extrano 
mas activo que el agua hirbiendo le desenrede de las 
paiticulas que le envuelven : que la disolucion del anil 

jamas se hace perfectamente en el. agua sola por mas 

■fgrado de calor que se lade, porque solo.se deslie en 
~ ! la , pero no se disuelve en propiedad ; y que a la ver- 
td este eocimiento del anil por si solo azqlea los te- 
xidos que se introducen em el; pero el color azul ade- 
|; mas de que se aplica sobre el texido con desigualdad, 
le desampara casi al instante por medio de otra agua 
hirbiendo. Tambien se puede responder , que asi como 
la sal ammoniaco, de que losQufmicos sacan el espiri- 
|tu volatil mas penetrante , no tiene este olor vivamen- 
te orinoso quando se disuelve en agua , y se hace herbir 
en el!a , porque es necesario agregarla la cal , o alguna 
sal alkalina fixa para desembarazar el volatil orinoso; 
del mismo modo el anil requiere alkalis fixos salinos o 
tbrreos para quedar tan exactamente descompuesto que 
su sa l volatil orinosa se haga percibir , y sus atomos 
colorantes se reduzcan asu tenuidad o pequenbz veri- 
similmente elementar. 

184 En quanto a que es necesario que ;.el bano de 

la 
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la tina de anil sea verde para que la tintura que de 
•sea solida , ya he dicho que el anil no se disolvera 
exactamentq si el alkali no obra.se sobre el-; porque 
cotno entonces no serfa su disolucion tan perfecta co- 
mo debe serlo, no podria tenir ni con igualdad, ni 
con solidez. Luego que la sal alkalina obr'a. sobre el, 
le debe hacer verdear ; porque todo alkali que se mez- 
cla 6 incorpora con la tintura azul de una planta 6 
flor , qualquiera que sea , la hace verdear al instante 
quando puede introducirse , y distribute cOn igualdad 
en todas sus partes colorantes ; pero si estas naismas 
partes colorantes se han agregado por evaporacion en 
forma de masas duras y compactas,. entonces no po- 
dvi el alkali mudarlas su color sin que primero las ha- 
ya penetrado , dividido , y reducido a su primera te- 
nuidad b pequenez. Y esto es lo que cabal mente aconts- 
ce en el anil , cuya fecula es , digamoslo asi , un jugo 
6 zurao espeso , y seco , extraido de la planta llamada 
afiiL 

i8g En ofden d que el texido o cosa tenida debe 
sacarse verde del bano , y ponerse azul luego que reci- 
be el ay re o se ventila, y sin cuya circunstancia no se- 
ra el azul de buen tinte , veanse aqui las razones que 
sobre ello se pueden producir. El sacarse verde el te- 
xido , es porque el bano tiene este mismo color ; y si 
no le tuviese , seria sehal.de que la sal alkali echada en 
la tina no se habia distribuido con igualdad o de que 
el anil no se hallaba exactamente disuelto. Si el alkali 
no estuviese distribuido con igualdad , sucedena que 
el licor contenido en la tina no seria salino en todas. 
sus partes , porque lo mas profundo del licor conten- 
dria toda la cal , y lo de encima seria insipido , y en 
este caso ni el texido podria recibir la tintura , ni re- 
tenerla ; pero quando sale verde despues de haber es- 
tado dentro del licor por un quarto de hora , es sena 
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cargada's con igualdad de los dtornos colofantes. Tam- 
bien es prueba de que la sal alkalina ha podido in- 
troducirse en los poros de las fibras de este texido, y 
ensancharlos , corao queda dicho anteriormente , y aua 
tal vez formar oiros de nuevo. En este supuesto no se 
dudara que la sal alkali pueda hacer semejante efecto 
ten un texido de lana , si se tiene presente que quando 
juna legia alkalina es mui acre , quema , y disuelve ca- 
si en un instante una vedija de lana , 6 el pelillo 6 bar- 
bas de una pluma que se introduzcan en ella. La d'iso- 
Jucion de la borra , que es una de las operaciones de la 
rTintura , puede tambien servir aqui de exemplo, porque 
]P||a borra que en ello se emplea , y que se hace her- 
bir con una disolucion de cenizas graveladas en orines, 
se disuelve tan perfectamente que no se balla la me- 
€nor fibra de ella. Con que si una legia mui acre des- 
|truye enteramente la lana, sucederi que otra que no 
tenga mas sal alkalina que la quenecesita para obrar 
Hfeobre la lana sin destruirla , preparara sus poros para 
recibir , y retener los atomos colorantes del ingredien- 
te , que es el objeto de esta Disertacion. _ 

1 86 El texido se ventila despues que se ha sacado 
verde de la tina ,y quando ya se ha exprimido 6 tor- 
cido , y entonces se vuelve azul. j Que es , pues , lo 
que se consigue con este oreo 6 ventilacion? El texido 
enfria ; y si el volatil orinoso desenvuelto del anil es 
el que le ha dado este color verde , se evapora , y lue- 
go al punto se dexa ver el azul. Si es el alkali fixo la 
• ; c ^tisa de este verde , como se separa la mayor parte 
■ de el exprimiendo fuertemente el texido, no puede lo 
due queda obrar ya en la parte dada de color , por- 
que cada pequeilo £tomo de tdrtaro vitriolado , que 
•contiene un atomo de color mas chico que £1 , se cris- 
II taliza asi que se pone al frio del ay re, y apretando d 
este mismo dtomo con la ayuda de la elasticidad de las 
paredes del poro , acaba de exprimir lo que ha podido 
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queJar de alkali, y que no se cristaliza como Id ham 
una sal media. 

187 Avivase este azul , esto es , se pone mas vivo, 
y mas hermoso introduciendo en el agua caliente el te- 
xido que acaba de tenirse ; y esto sucede porque enton- 
ces aquellas parttculas colorantes que no teman mas, 
qae una adherencia superficial a las fibras -de Indiana, 
se desprenden de ella. Usase del xabon para probar la- 
solidez de la tintura azul , y esta debe resistir i su acti- 
vidad , porque elxabon de que se emplea poca porcion 
en mucha cantidad de agua , y que solo ha jie obi ar 
por espacio de cinco minutos en la muestra tehida , que 
es el tiempo establecido para la prueba , es un alkali 
mitigado con el azeyte , que no puede obrar , ni hacer 
su efecto en una sal media. Si el xabon descarga la 
muestra de algunas partes de su color , es porque es- 
tas no se hallaban pegadas ai texido mas que supeifi- 
cialmente. Por otra parte , el poco cristal salino que 
esta encerrado en el poro, , y sirve para encolai el 
atomo colorante , no se puede disolver en tan cor to es- 
pacio de tiempo de forma que se vuelva a salir del 
poro con el atomo que retiene. 

188 Con lo expuesto hasta aqui he manifestaao 
una idea del metodo que empleo para tratar de la Tin- 
tura, que es mui distinto del que hasta aqui se ha prac- 
ticado ; y que desde luego someto al juicio de los Fi- 
sicos , que no quedarian contentos con una simple ex- 
plication por menor de las operaciones , sino les pre- 
sentase al mismo tiempo la teorica de su efecto. El 
mismo metodo seguire en los demis experimentos so 
bre los encarnados, amarillos , y otros colores 1 simples, 
porque es absolutamente necesario su conocimiento an- 
tes de pasar a los compuestos , que no son ordinana- 
menteotra cosa que linos colores aplicados b colocados 
unos junto a otros , y rara vez mezclados en un mis 

mo bano 6 decoccion. • „ 
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1 89 De este modo, una vez sabida la causa de la 
tenacidad de un color simple , se podra saber mas fa- 
cilmente si el segmido color puede establecerse a si!i 
_*v,lado en aquellos espacios que el primero ha dexado va- 
! cios , pero sin echarle de Ids que ya ocupa. Esta es la 
i|idea que he fbrmado de la coordinacion de diferentes 
colores aplicados sobre un mismo texido ; porque me 
parece mui dificil de comprehender que los dtomos 
colorantes puedan colocarse unos sobre otros , y que 
formando de este modo unas como pyramides , con- 
serve cada uno su color para que del conjunto de todos 
esulte un color compuesto , y que sin embargo de esto> 
W parezca uniforme , y , digamoslo asi , homogeneo. Para 
esto serfa necesario suponer en dichos £tomos una trans- 
. parencia que seria dificil de demostrar. Demds de eso, 
ara que un 4tomo amarillo se colocase inmediatamente 
jsobre un dtomo azul encaxonado ya en el poro de la 
fibra de un texido , y para que permaneciese alii soli- 
damente afianzado , era preciso que se tocasen ambos 
jipor medio de unos pianos extremamente lisos ; y para 
que un dtomo encarnado se estableciese sobre el ama- 
rillo , era tambien necesario suponer otros pianos nue- 
Ijpjvos tan exactos , y tan lisos como los primeros. En es- 
to yaseve que la imaginacion con dificultad se aco- 
moda ai semejantes suposiciones ; y aun & mi me pare- 
ce mucho mas probable , que el primer color no ocu- 
pa mas poros que aquellos que halla abiertos por me- 
dio de la primera preparacion de las fibras del texido, 
| y que al lado de estos poros quedan todavia otros que 
llenar , b dlo menos, unos espacios que atin no estan 
ocupados , y en quienes se pueden abrir nuevos poros 
para acomodar en ellos los dtomos de un segundo co- 
lor por medio de otro cocimiento compuesto de sales 
, corrosivas , que siendo las mistnas que las del primer 
cocimiento de ningun modo destruiran los primeros 
cristales salinos introducidos en los primeros poros. 

Tom, /. h 190 Lo 
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190 Lo que he dicho para explicar el modo con 
que obra una tina de anil puede tambien servir para; 
ddr d conocer la action de la tina de' pastel sabre las 
lanas , y texidos que se pasan por ella \ porque no 
hay mas que suponer en el pastel unas sales existen- 
tes en el por naturaleza y que son , sobre poco mas 
o menos , del mismo. caracter que las que. se agregaa 
jt las. tinas de anil (16), 

CAP ITULQ X. 



DEL COLOR ENCARNADO ( 17 )* 

■ - ■ - " 

191 f^ T, encarnado es, comO' ya. se ha dicho,, 
uno de los. cinco. colores, originates. matrices, d primi- 
tives que los. Tintoreros reconocen por tales.. En et 
tinte mayor 6 bueno hay quatro ctases. prin.tipales, 
de encarnados que son la. basa de todos. los otros., i.° 
La escarlata del kermes , Uamada en otro tiempo es- 
carlata de Franc la , y al presente escarlata de Ft e- 
necia . a,° La escarlata que se usa ahora 6 escarla- 
ta de. color de fuego que antes se llamaba escarlata 
de Olanda , y en el dia es conocida de todo el mun- 
do por escarlata de los. Govelinos , 3. 0 El carmesi\ 
y 4. 0 El encarnado derubia^ 

192 Tambien se hacen medlas-escarlatae , y me- 
dios-carmesies ; pero como estos no son otra cosa que 
unas mezclas de otros. encarnados. , no deben mirar- 
se como colores particulares.. El encarnado 6 naca- 
rado de borra estaba permitido antiguamente. en el 
buen tinte,, pero su poca solidez. did causa para que 
se le separase de el por el nuevo Reglamento.. Facil- 
mente se conoce. que todos. estos. vdrios. encarnados 
tienen sus matices particulares que comienzan des- 
de el mas obscuro , y prosigueh hasta el mas, claro; 
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I pero no impide que puedan contemplarse como que 
I fbrman sus clases separadas , porque los matices de 
los unos jam£s convienen con los de los otros. 

193 Los encarnados se hallan en un caso absolu- 
!■ tamente diferente del de los azules de que acabamos 
HI dehablar, porque ni la lana , ni el texido fabricado 
M con ella se introducen inmediatamente en la tintura 
|H sin que primero hayan recibido una preparacion, que, 
JBlaunque no les dd color, les dispone para que le re- 
|| ciban del ingrediente colorante. Esta preparacion se 

» llama hervido 6 cocimiento , y se executa por lo co- 
mun con dccidos como las aguas acedas , el alum - 
\ bre , y el t dr taro , (que pueden contemplarse como 
tales ) , el agua fuerte , el agua regia , &c. De estos 
li fc ingredientes preparantes se emplean diferentes canti- 
184 I dades segun , y con arreglo al color que se trabaja, 
y al matiz que de 61 quiere sacarse, y tambien se 
sirven con frecuencia de la agalla , y algunas veces 
de las sales alkalinas . Pero esto lo explicare mas 
adelante quando haga la descripcion del tnodo de 
trabajar cada uno de estos colores, 

CAPITULO XI. 




DE LA ESCARLATA DEL KERMES 

0 escarlata de \ Venecia . 




i94 



S 



STA escarlata es mas obscura , y tiene 
• -^efectivamente menos fuego que' la que ahora se estila; 
pero la lleva la ventaja de mantener por mas tiempo 
su brillo , y de no mancharse con el lodo , ni con 
los licores acres. El ropage encarnado que se ve 
en las tapicerlas antiguas de BruselaS , y de otras 
?! Manufacturas de Flandes , estd tenido con este ingre- 
diente , y su color-, que en algunas de estas tapice- 
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rias tiene doscientos anos de antiguedad , casi nada 
ha perdido de su viveza. Esta escarlata que ya ape- 
nas se usa sino en las lanas destinadas para tapices, 
se executa del modo siguiente. 



i 

O 



£ M PA P A D 0 

de la lana . 



CA LAD 0 



1 95 Comienzase esta operacion calando 6 re- 
mojando la lana , y para veinte libras de ella , que es 
la mayor cantidad que yo he visto tenir de una vez, 
echan en una caldera dos celemines de salvado^ con la 
cantidad de agua necesaria para que las veinte li - 
bras de lana se banen , y empapen bien : hacese her- 
bir la lana en este bano por media hora revolviendo- 
la de quando en quando, y despues se saca , y se po- | 
ne & escurrir. Quando se tinen lanas hiladas se pasa | 
un baston por cada madexa , que ordinariamente es 
de una libra , y se dexa en el mientras dura todo el 
trabajo para que las madexas no se enreden unas con 
otras. Con esta precaucion se facilita tambien el po- 
der dar vueltas d las madexas de suerte que entre 
succesivamente en el bano cada parte de el las , y le- 
sulte el color igual eh todas. Para executar esto se le- 
vanta la madexa con el baston , y se saca la mitad 
de ella de la caldera : tienese firme con la mano iz- 
quierda el baston, y cogiendo con la derecha la par- 
te de la madexa que esta hacia arriba , se vuelve hacia 
abaxo para que entre . la primera en el bano. Quando 
la lana esta mui caliente y hay recelo de quemarse se 
puede hacer esta operacion por medio de los baston- 
eillos ; y por mucho que se encargue , nunca se en- 
cargard lo bastante , el que se execute esta maniobra 
mui at menudo, porque de ella depende la igualdad 
del color ; y para que la lana se escurra despues de 



ca- 




FUNDACtON 
JUANELO 
TURRIANO 




( 8 $) 



calada , se coloc^n las dos punfcas del baston en las 
perchas , que debenestar afianzadas en la pared so- 
bre la caldera. . 

COCIMIENTO PARA LA GRANA 

Kermes . 



AID 



m 



§ 



196 Una vez remojada la lana del modo ex- 
plicado , y entretanto que se desagua 6 escurre , se 
prepara un bano nuevo , vertiendo primero el agua 
de la caldera , y reemplazandola con otra limpia: ana- 
dese d 6sta una porcion como su quinta parte de agua 
aceda , y quatro libras d§ alumbre de Roma quebran- 
tado , con dos libras de tdrtaro rubio ; hacese herbir 
el todo , y luego inmediatamente se introduce la lana 
colocada en los bastones , y se dexa alii por dos ho- 
ras , teniendo cuidado de ddr vueltas condnuamente 
d todas las madexas por su orden. 

197 Debe tenerse presente , que quando el bano 
en que se ha empleado el alumbre estd para levantar 
su herbor , se suele hinchar algunas veces con tanta 
prontitud , que se sale de la caldera sino se tiene 
cuidado' de abatir el herbor por medio de un poco de 
agua fna. Y tambien conviene , que quando - r lds Tin- 
loreros trabajan en ello , y temen este accidente , es- 
-ten descalzos , y desnudas las piernas , para que si lle- 
gase el caso de quemarse , no se detenga el agua hir- 
biendo , y no reciban tanto dano , como sucederia si 
tuviesen las medias 6 calcetas puestas. Quando el ba- 
no contiene una cantidad de tartaro considerable como 
en la operacion de que aqui se trata , no se hincha del 
modo referido ; pero si contiene mas que el alumbre, 
se suele inflar tanto , que se sale a veces de la calde- 
ra quasi la mitad del bano al comenzar d herbir sino 
se toman las precauciones <jue se acaban de exponer. 

198 Lue- 
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198 Luego que la lana ha herbido ya por dos ho* 
ras en este. bano , se saca , y se dexa escurrir , se 
ex prime ligeramente, se introduce en. un costal de 
lienzo , se coloca este en un sitio fresco en donde se de- 
xa por cinco o seis dias , 6 tal vez por mas tiempo,' 
y a esto es a lo que llaman dexar la lana en el co~ 
cimiento. Esta detencion sirve para que la lana 
quedemas penetrada ,y para que se aumenteia accion 
de. las sales ; porque como una parte del licor se di- 
sipa siempre , es claro que lo que queda , como que 
esta mas cargado de partes salitrosas , resulta mas 
activo si todavia contiene una porcion suficiente de 
humedad ; pues las sales en llegandose d cristalizar* 
y estando en materia seca , ya no obran. < 

199 Sobre este cociiniento , y el modo de prepa- 
rarle; me he estendido ahora mucho mas de lo que 
me detendrd en adelante , porque hay un considera- 
ble numero de colores en que se emplean estas mis- 
mas dosis con corta diferiencia ; y ash, me contentax 
: re entonces con hacer su descripcion de paso , y con 
senalar solamente los cdmbios que deberan hacerse en 
las dosis 6 cantidades del alumbre , tartaro , agua ace- 
da , u otros ingredientes. 

200 Despues que las lanas han permanecido en el 
cocimiehto por cinco . o seis dias , ya se hallan en- 
tonces en estado de recibir la tintura. Para esto se 
.prepara un bano nuevo arreglado & la cantidad de la- 
ma que quiere tenirse , y quando ya comienza d estar 
tibio , se echan en dl doce onzas de. kermes molida 
6 bien quebrantada para cada libra de lana , si se 
quiere sacar una escarlata mui llena, y de bastante 
color ; y si la grana kermes es : mui anexa , 6 esta ya 
evaporada, serd necesario emplear diez y seis onzas 
para cada libra de lana. Quando el bano comienza d 
levantar el herbor , se introduce en el la lana , que 
para este efecto debe estar todavia humeda si se ha 
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mantenido siempre en el cotimierito, esto es , si s© 
ha tenido siempre metida en el costal d talega ,'y en 
sitio fresco desde que se la cocio; pero si hd mucho 
tiempo que se ha cocido , y por esta razon se la ha' 
dexado secary entonces es pjeciso pasarla por agua 
tibia , y exprimirla para introducirla enda 'tintura. i> 

2or Poco antes de que se: ihtrxaduzca esta lana en 
la caldera del color * :es conveniente' echar.; primero un 
corto punado de la lana de refugo , y dexarla cocer por 
unmomento; porque recogiendo dsta una especie de ne- 
grura o mugre que dd de si la grana kefrnes , toma 
la lana que entra despues un color mas belto. Quan- 
do se saca este punado de lana se mete en la cal- 
dera la que se. quiere tenir , y que esta ya preparada 
con el cocimiento ; y para esto se pasan unos baston- 
cillos por las madexa&y coma se executa en el coci- 
rniento , y se remueven continuamente levantandolas, 
y ventilandolas por su orden. De esta forma se dexa 
herbir la. lana por espacio de una hora larga , y pa- 
sado'este tiempo se coloca sobre las clavijas ,6 en per- 
chas para que se escurra r y Iuego se exprime , y se 
lleva a la.var al rio. , 

202 Si se quiere aprovechar la tintura que toda- 
via puede quedar en el bano no hay mas que pasar 
per el un poco de lana que este ya preparada con sn 
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que tome: con igualdad la tintura. Colocase duego en 
las clavijas, y se introduce en la caldera sin perder 
tiempo la otra porcion de lana , que debiendo ser de 
mi matiz mas obscuro que la primera , se dexa por 
mas tiempo en el color ; y continuando de este mo- 
do basta el ultimo matiz, se.mantiene la lana en la 
caldera por todo aquel ; tiempo que se ve necesita pa- 
ra adquirir el color que se desea. 

204 La razon que hay para comenzar la escala 
por el matiz mas claro es , la de que aunque se dexe 
la lana en la caldera por mas tiempo que el que ne- 
cesita para tomar su matiz , nada se aventura , por- 
que en tal caso se reserva aquella madexa de lana 
para un matiz mas obscuro ; y si se comenzase por 
los matices mas obscuros , no habria remedio alguno 
quando por casualidad se errase qualquiera de los ma- 
tices claros. La misma precaucion es necesario obser- 
yar con .todos los colores de que se hacen matices de- 
gradadps 6 en escala que van siempre en diminu- 
cion ; y aunque rara vez se hace esta escala en el co- 
lor de que ahora se trata , porque sus matices baxos 
no son mui usados , con todo eso , como la maniobra 
es la misma para todos los colores , puede servir pa- 
ra los demas lo que con motivo de este dexo referido. 

205 Luego que las lanas estan tenidas de este mo- 
do , y antes de llevarlas' al rio , pueden pasarse por uu 
bano de agua algo tibia en que se haya disuelto exac- 
tamente una corta porcion de xabon , porque esto da 
lustre , y brillo al color , aunque al mismo tiempo le 
rosa un poco,.esto es , le hace que tome un viso que 
tira a carmesi. Y como me servire muchas veces de 
aqui en adelante , y con especialidad quando hable de 
los encarnados , de los terminos rosar , y avivar , se- 
ra conveniente explicar primero lo que debe entender- 
se por estas palabras. 

206 Rosar es , como acabo de decir , dar un viso 
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calmest al encarnado , haciendole que tire algo & mo* 
rado. El xabon , y las sales alkalinas , tales como la 
legia de cenizas , la potasa , las cenizas graveladas , y 
la cal rosan los encarnados , y asi sirven de medio 
para hacerlos llegar al matiz que deben tener quando 
se les ha dado algo mas de viveza , 6 estin enran- 
ciados. 

207 El avivar consiste en hacer precisameute to- 
todo lo contrario , esto es , dar mas fuego d el en- 
carnado , y hacerle que tire un poco d amarillo , 6 na- 
ranjado. Tatnbien se llama esta operacion enranciar , 
y se.hace en la lana con la ayuda de los accidos , ta- 
les como el tartaro ri'ibio , el bianco , la crema de tdr- 
taro , el vinagre, el limon , y el agua fuerte sola, em- 
pleando mas b menos cantidad de estos accidos , se- 
I gun que el color se desea mas 6 menos naranjado. 
Si , por e^emplo , en el caso presente se requiere que 
la escarlata de kermes tenga mas fuego , y que se 
acerque mas £ la escarlata comun , no hay mas que 

jagregar al bano , despues de haber echado en ei el 
I kermes, un poco de la composicion de escarlata , de 
que se hablara mas adelante, y con este Iccido se 
laclarara inmediatamente el color obscuro del bano, y 
quedara de un encarnado mas vivo. La lana que se 
'•pasare por el tirara mas al naranjado , pero al mismo 
tiempo quedara mas expuesta mancharse. con el lo- 
1 do 6 el cieno , 6 con los licores acres , como expon- 
dre en el capitulo de la escarlata de los Govelinos. . 

208 Sobre este color de la lana de kermes he prac* 
ticado un gran numero de-ensayos para sacarle mis 
bello , y mas brillante que lo que el es por lo comunj 
pero de ningun modo logre sacar un encarnado que 
•pudiese compararse con el que da la cochinilla. De 
• todos los cocimientos que dispuse para preparar la 
lana , ninguno me salio mejor que el que se hizo con 
arreglo a las proporciones que he referido. Alterando 
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la tintura natural del kermes con diferentes clases de 
ingredientes , de disoluciones metalicas , &c. se sacan 
diversos colores , como presto veremos. 

209 Sobre el raodo de tenir los texidos del mismo 
encarnado que la lana de que acabamos de hablar , so- 
lamente dire lo mas preciso ; porque no pudiendo de- 
terminar , 6 prescribir proporcion alguna para cada 
vara de texido , en atencion d la infinita variedad de 
su ancho , de su grueso , 6 de la cantidad de lana 
■que entra en el , unicamente puede el uso ensenar las 
dosis necesarias para cada genero de - texido. Pero si 
se quiere , sin embargo , tenet una regia precisa pa- 
ra no aventurar las experiencias , lo mas seguro es, 
pesar el texido que se quiere tenir , y rebajar cerca 
■de la quarta parte de los ingredientes colorantes se- 
nalados para las lanas hiladas ; y esto se executa asi, 
porque los texidos toman menos color en el interior, 
-por razon de que lo unido , y cerrado de las hebras 
le impide que penetre ; pero la lana hilada , y en ra- 
iha , le toma tan facilmente por su interior como 
por su exterior. 

210 Del propio modo se deben disminuir en la mis- 
ma proporcion , sobre poco mas 6 menos , el alum- 
bre , y el tartaro que entran en el cocimiento de pre- 
paration de los texidos ; y estos no necesitan perma-I 
necer por tanto tiempo en el cocimiento como la lana, 
porque aun se pueden introducir en la tintura al dia 
siguiente de haberlos preparado con el. 

21 1 Si se tine eh el encarnado de la grana ker- 
mes la lana en rama para incorporarla despues en los 
panos de mezclilla , 6 para texer parios con ella so- 
la , hard en estos un efecto mucho mas bello que la 
•lana tenida en el encarnado de rubia ; pero de esto 
hablare en los colores compuestos con aquellhs otros 
en que entra el kermes , 6 en que deberia entrar con 
preferencia a la rubia , que no da un encarnado tan 
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bueno , y que solamente se emplea casi en todas par- 
tes porque es mas barata. 

212 Llamase es car lata de media- grana aquella eti 
que se emplea la mitad del kermes , y la otra mitad 
de rubia , cuya- mezcla dd un color mui solido , aunque 
no vivo , porque tira un poco d color de sangre. Su 
preparacion y trabajo es precisamente - como el de la 
escarlata de pura. grana kermes , a exception de que en 
el bano no se echa. mas que la mitad de esta, y la otra 
mitad de rubia. Esta escarlata es por consiguiente mas 
barata; pero sucede muchas veces que los Tintoreros 
que la hacen la sacan mucho menos bella que lo que 
debia ser , porque disminuyen la cantidad de l^ermes, 
y aumentan la de rubia. 

v 213 Por las pruebas que se han practicado sobre la 
escarlata de grana kermes ya exponiendola al Sol , 6 ya 
pasandola por diferentes cocimientos de prueba , se re- 
conocio que no hay color alguno como el , ni mas so- 
lido , porque es igu il en todo a los azules que quedan 
explicados. Sin embargo de esto , ya no se usa el ker- 
mes en parte alguna sino en Venecia ; y habiendose 
pasado enteramente el gusto de este color desde que 
se introduxo la moda de las escarlatas color de fuego, 
se le da al presente el nombre de color de sangre de 
buey. No obstante , lleva grandes ventajas a la otra, 
| porque no se obscurece , ni se ( mancha , y si cae en el 
texido alguna mancha de grasa se puede sacar sin da- 
nar al color. Pero ya no es de moda ; y esta razorr, 
que es la que prevalece sobre todas, hizo cesar ente- 
ramente el consumo del kermes en Francia. Apanas 
hay Tintorero alguno que conozca esta droga ; y quan- 
do hube dejiecesitar una cierta cantidad de el la para 
los experimentos arriba expuestos , me fue preciso ha- 
cerla venir de Paris , porque los Mercaderes Droguis-. 
tas no piden mas que aquella que pueden vender para 
el uso de la Medicina. 

M2 214 Quan- 
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214 Quando unTintorero se ve precisado 3 . tenir 
alguna pieza de pan.o del color conocido todavia por el 
nombre de escarlata de kermes, como ni sabe quees, ni 
de que modo se usa , la tine con la coehinilla de la 
manera que expondre en el Capitulo siguiente , y de 
esta suerte le cuesta mas caro el color , y no es tan so- 
lido como el que se hace con la grana kermes. Lo mis- 
mo practican con las lanas hiladas que se destinan pa- 
ra las tapicenas ; y como es mui dificil de conseguir 
este matiz con la coehinilla , mezclan con ella por lo 
comun el palo brasil , que hasta el presente ha sido im 
ingrediente falso , y solamente permitido en el tinte 
menor; y esto es causa de que estos generos de encar- 
nados duren mui poco , y de que aunque salgan mucho 
mas vivos de lo que es necesario de las manos del Tin- 
torero, pierdan frecuentemente todo su brillo antes de un 
ano, porque blanquean,y pardean extraordinariamente. 
Por esto , pues , seria de desear extremamente que vol- 
viese d establecerse el uso del kermes ; y porque ademas 
de esto ,es tambien cierto que si algun Tintorero se apli- 
case d emplear esta droga sacaria muchos colores con 
mas facilidad , y menos gasto , y pudiendose tener la 
seguridad de que serian mejores , y mas solidos llega- 
ria de ese modo a tener mas estimacion. Por mi parte 
he hecho con el kermes cincuenta experimentos de que 
se puede sacar alguna utilidad en la practica ; pero 
solamente expondre aqui los que han dado los colores 
mas singulares. 

21 $ Empleando la grana kermes sin alumbre con la 
crema de tartaro , y otra tanta composition como la 
que se gastaria para una escarlata de coehinilla , se 
saca en un solo bano un color de canela extremamen- 
te vivo ; porque como no entra mas que el &ccido en 
este bano , se ateniian 6 adelgazan tanto las pardculas 
en carnadas del kermes, que se pierden,digamoslo asi, de 
vista. Pero si se pasa este color de canela por un ba- 
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no de alumbre de Roma, se hace que se manifieste una 
parte de aquel encarnado , ya sea porque el. alumbre 
saca una porcion del Accido de la composicion , 6 ya 
porque precipitandose la tierra del alumbre por la as- 
triccion del kermes , que en este caso ha,ce el efecto 
; de la agalla , reune esta misma tierra las partfculas en-' 

1 carnadas e^parcidas 6 dispersas , y se pega con ellas £ 
1,1a lana; pero el encarnado que se descubre p»r este 
medio no es bueno. 

2x6 Con la crema de tartaro, la composicion que 
I se hace para la escarlata , y el alumbre en mayor can- 
I tidad que eltirtaro, da el kermes un color de Mas, 
que varia segun se diferenciau las proporciones de estos 
p ingredientes. 

217 Si en lugar del tartaro , y alumbre se emplea 
s el tartaro vitriolado ya preparado , que es una sal mui 

'?'$> dura que resulta de la mezcla del accido del vitriolo 
H con un alkali ftyo tal comb el azeyte de tartaro, la 
legfa de potassa , &c. y despues de haber puesto d her- 
bir la grana kermes en una corta cantidad de esta sal 
i| se introduce el texido, y se le dexa herbir por una liora 
id cerca de ella,se saca un color de agatba bastante- 
^ ; mente bello. En este color se percibe poco encarnado, 
i porque como el accido de la composicion divide y se- 
para demasiado las partfculas encarnadas del kermes, 
y e l tartaro vitriolado carece tie la tierra que tiene el 
. alumbre, no puede precipitar , ni juntar por este me- 
j dio aquellos atomos encarnados esparcidos. Sin em- 
Hfebargo, estos colores de agatha son de buen tinte ; por- 
Khp ue •> co ®o ya he referido en el Capitulo del anil , el 
■ , tartaro vitriolado es una sal dura que no se calcina , esto 

Ml es » ®° se conv ® rte • en cal a los rayos del Sol , ni oue- 
g de disolverse por la lluvia. 

218 La sal de Glaubero empleada en el kermes des- 
truye enteramente su encarnado, y le da un color de 
tierra que no resiste a las pruebas , porque esta cal se 
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disuelve con el agua fria , y los rayos del Sql la redu- 

cen d harina. , . . 

2io El vitriolo 6 caparrosa verde , y el vitriolo 
azul empleados separadamente en lugar del alumbre, 
pero mezclados con el crista) tartaro , destruyen igual- 
mente u ofuscan el. color encarnado de la grana iierrnes,> 
que en estas dos experiencias hace el mismo efecto. 
que si se hubiese usado de la agalla o del zumaque, 
porque precipita el hier.ro del vitriolo verde que tine 
el pano de un pardo obscuro , y el cobre del vitriolo 
azul que da al suyo un- color azeytunado. 

220 En quanto al vitriolo azul he puesto en su lu- 
gar una disolucion de cobre en agua fuerte , y he sa- 
cado tambien un color azeytunado , con lo qual me he 
asegurado. de que el kermes conttene la facultad de pre- 
cipitar que tiene la agalla , pues que precipita el co- 
bre de este vitriolo del mismo modo que lo executarta 
una decpccion 6 cocimiento de, esta. 

221 Hay grande apariencia de que lo que hace que 
el encarnado de la grana kermes sea tan solido como el 
de la rubia , proviene de que sustentandose este insecto 

en un arbol astringente ,c.onserv,a , sin embargo de la 

mutacion que pude causar al jugo del arbol la diges- 
tion que se hace en el estomago del insecto , la vn tud 
astringente del vegetal , y por consiguiente la facultad 
de dar mas elasticidad ^ las paredes de los poros de la 
lana para que se vuelvan d cerrar mas presto y con 
mas fucrza quando se la saca del agua hirbiendo , y se 
la expone a el ayre frio; porque tengo observado que 
las tqaderas , cortezas , raices ,/rutos y demas mate- 
rias que contienen alguna astriccion , dan todas colores 
de buen tinte. v 
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COLORES FIOLADOS 6 MORADOS 

sin pie de azuL 

■ 222 El vitriolo bianco de Goslar , cuya basa es el 
zinc (segun tengo expuesto en mi Memoria del ano 
de 1735 sob re este semimetal ) , empleado con el crys- 
tal tartaro , cambia en color morado el encarnado de 
la grana kermes. Por este orden , con una sola droga 
colorante, y ciertos simples alterantes , se pueden sa- 
car los colores morados sin necesidad de dar antes d 
los texidos el pie azul , en atencion a que este color com- 
puesto , 6 d lo menos tenido por tal , porque hasta aho- 
ra no se habia podido sacar sin aplicar el azul sobre 
el encarnado , 6 el encarnado sobre el azul , sale tarn- 
bien bueno con la cochinilla, y aun con la rubia , se- 
gun veremos quando se trate de estos dos ingredientes. 

223 Como el vitriolo bianco se saca de una mina 
que contiene plomo , arsenico , y otras muchas mate- 
rias cuyos restos derretidos despues con la arena , y las 
sales alkalinas se vitrifican en una masa azul d que se da 
el nombrede safre 6 zafre (18) ,sospeche que el vitriolo 
bianco podria mui bien contener una porcion de este 
azul , que seria el que convertta el encarnado de la 
grana kermes en morado ; y qu^ por consiguiente la mi- 
na de bismuto (19), que encierra realmente esta mate- 
ria, y aun el mismo bismuto, harian el propio efecto 
que el vitriolo bianco ; y ya se vera que no me engane 
en mi conjetura , porque habiendo ecbado la extraccion 
de la mina de bismuto en el bano de un experimento 
que yo hacfa con la grana kermes * y disolucion del 
bismuto mismo en otra decoccion de la propia grana, 
ambos banos tineron en morado el pano bianco. 

224 Nada dire aqui sobre el modo de hacer la ex- 
traccion de la mina de bismuto , porque ademas de ser 
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una operacion algo t dificil para un Tintorero , no se | 
halla esta mina en Francia , y asi es necesario hacerla I 
venir de la Misnia , de donde no se permite sacar tan. \ 
facilmente. Si , no obstante, desea qualquiera saber que ’ 
es lo que yo entiendo por extraction de la mina de 
h’smuto , hallara la operacion en las Memoiias de la 
Academia de las Ciencias del ano de 1737 ’ - c l l]e / 
encontrard una Memoria mia sobre las tintas simpati- 
cas. Y en quanto d la disolution del bismuto , que hace’ [ 
con corta diferencia el mismo efecto, vease aqui el mo- g 
do de executarla , que es el mismo con que yo la he j 
puesto en practica. Tomense quatro partes de espiritu 
de nitro , y quatro de agua bien pura : mezclense , y ■ 
hagase disolver en esta mezcla una parte de bisniuto 
o de estano depurado reducido a trozos mui pequenos, 
y vayanse estos echando poco a poco en el licor para 
que no resulte desde el principio una fermentacion mui | 
violenta. 

225 Todas las veces que se echan sobre un bano de 
grana kermes accidos en gran cantidad. , bien sea el es- 
piritu de vitriolo , el de nitro 6 agua fuerte , el vina- i 
gre , el zumo de limon , y aun el agua aceda , se divi- 
den d4 tal suerte las partlculas colorantes del kermes, 
que el pa no no recibe mas que un color de canela que 
tira al de aurora quando hay mucho accido , y un co- 
lor algo mas encarnado quando se. ha empleado rnenos 
accido. 

226 Las sales alkalinas fixas juntas con el agua ace- 
da , y con la crema de tartaro en lugar del alumbre, 
no destruyen el encarnado del kermes, como los acci- 
dos \ pero le rosan , y le ensucian de tal suerte quando 
las dosis son demasiadas, que el pano solamente toma 
un color de lilas bastantemente empanado , y deslu- 
cido. Otros experimentos todavia mas variados que los 
que acabo de expouer me han dado una infinidad de 
colores : pero co.mo.no ofrecen a la vista nada mas her- 
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hacer con o tros ingrediem 



moso que lo que se r 

tes mucho mas baratos que la grana kermes , no he 
creido deberlos referir , porque seria alargar inutii- 
mente este Tratado. 

CAPITULO XII. 

DE LA ES CAR LATA COLOR 

de fuego. 

JL/A escarlata color de fuego , conocida en 
otro tiempo por el nombre de escarlata de Olanda , y 
oy por el de escarlata- de los Govelinos , cuya inven- 
tion 6 hallazgo atribuye Kunkel a Kustero , Quimico 
Aleman , es el mas bello , y el mas brillante color de la 
Tintura ; pero tambien es el mas caro , y uno de los 
mas dificiles de perfection ar. De ningun modo puede 
decirse determinadamente qual es este punto de per- 
Ifeccion , pues ademas de los diferentes gustos en que se 
dividen los hombres sobre la eleccion de colores , hay 
tambien gustos generates que hacen que sean ciertos 
colores mas de la moda en unos tiempos que en otros, 
y entonces los que se usan son los mas perfectos. Antes 
de ahora se querian las escarlatas subidas , obscuras , y 
de un color que la vista le aguantaba facilmente ; pero 
oy las buscan naranjadas , llenas de fuego , y de un bri - 
Ho d que la vista resiste con trabajo. Yo no decidire 
aqui qual de estos gustos merece la preferencia , pero 
dire el modo de hacerlos de una manera y de otra , y 
tambien todos los matices que median entre estos ex- 
tremos. 

. hay Tintorero que no tenga una receta par- 

ticular para hacer la escarlata , y cada uno esti per- 
suadido & que la suya es la mejor de todas. Sin embar- 
go , el buen exito depende de la bondad de la cochinilla 
Tom. 1 N que^ 
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que es la que dij. este hermoso color (20) , de la del agua 
que debe servir para la tintura , y del modo de prepa- 
rar la disolucion del estano , que es d lo. que los Tinto- 
reros Human composition para lei escarlata. Y sien? 
do esta composition con la que se da. el color vivo 
de fuego, a la tintura de la cochinifa , que sin este li- 
cor accido seria naturalmente carmesi , hare la des- 
cripcion del modo de prepararla que mejor me. ha sa- 
lido, 

COMPOSICION PARA LA ESCARLJTJ. j 

np 

- 229 A Omadas: ocho. onzas de espiritu de nitro,, • 
que slempre es mas puro que el agua fuerte cornua .' 
y barata. de. que por lo. ordinario usan los Tintoreros, 
me asegure por los m^todos sabidos- de los Quimicos 
de que no cqntenia accido. vitriolic© , y mitigud este 
espiritu. nitroso anadien.dale ocho onzas de agua. de. 
rio. filtrada. por papel de estraza. Despues disolvi en. 1 
esta rnecla poco d poco media onza. de sal ammo- L 
niaco mui blanca. para hacer una agua regia (at), por- I 
que , como todo.s saten , no es el espiritu de nitro. por I 
si solo disolvente del esta ho, Y por ultimo , afiadi dos II 
dracmas, , y no. mas de salitre refin ado tres veces, I 
que aunque en rigor se pudiera omitir , hube con to- | 
do eso de em.plearle , porque. conoci que servia para | 
unir el color , esto. es,. para hacerle prender o ad he- | 
rirse con mas igualdad, En esta agua regia, mitigada | 
hice disolver una onza de estano de Inglaterra en 1 &- | 
grimas. , que primero reduxe a estas; echandole de.rre- | 
tido desde alto en un. barreno 6 lebrillo de agua fria. 1 1 
Estos granos dlagrimas, de estano los fui. introducien- I 
do uno a uno en el disolvente , aguardando a que se 1. 
disolviesen los primeros antes de echar otros nuevos, [I 
porque de lo contrario se perderian aquellos vapores j 
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encarnados que se levantariun en grands cantidad si la. 
disolucion del metal se hiciese con tnucha precipita- 
cion. Estos vapores es necesario conservarlos , porque) 
como dice Rurikel que lo habia observado en su tiempo, 
contribuyen mucho a la viveza del color , ya sea por- 
que es uu ciccido que se perdena totalraente evapo— 
randose , o ya porque contienen unas partes azuFrosas, 
que son particulates al salitre , y que dan brillo al 
color. 

230 No hay duda que este metodo es verdadera- 
mente mucho mas largo que el que practical! ios Tin- 
toreros, porque estos echan desde luego su agua fuerte 
sobre el estano graneado , y aguardan i que se haga 
una fermentacion viva , y d que se levanten muchos 
vapores para mitigarla con agua cOmun; pero tambien 
es cierto , que quando mi estano se halla disuelto poco 
& poco en los terminos referidos , resulta hecha la com - 
position de e scar lata , y el licor queda de un bello co- 
lor de disolucion de oro sin lodo alguno precipitado, 
ni asiento o sedimento negro , porque yo empleo aquel 
estano puro y sin liga , tai como sale de la primera 
fundicion de los hornillos de Cornouailles , pues rara 
vez se encuentra estano alguno de sombrerillo (22) que 
no dexe un asiento poso b sedimento negro en el sue- 
lo de la vasija. 

231 Esta disolucion del estano que es mui trans- 
parente quando esta recien hecha, se vUelve lechosa^ 
esto es , de color de leche y opaco en los grandes ca- 
lores del verano. La mayor parte de los Tintoreros cree 
que en este caso se ha vuelto la composicion , y que ya 
no sirve ; pero , sin embargo , yo he reconocido que la. 
mia aunque se hallaba con este defecto hacia la escar- 
lata tan viva como si estuviese clara. Fuera de esto, 
en los tiempos frios vuelve a adquirir su primera trans- 
parency , y esto no acontece ciertamente i la compo- 
sicion que no se ha preparado con todas las precaur 

N 2 ciq- 
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Clones que dexo referidas , y que es necesario conser- 
varla en frascos bien tapados para que no se evapore 
Ho mas volatil. - 

232 Los Tintoreros no tienen este cuidado , y asi 
se les inutiliza regularmente su composicion a los doce 
6 quince dias. Por esta razon les aconsejo aqui lo me- 
jor ; y si intentan buscar en ello la perfeccion , es for- 
zoso que muden de metodo , porque el que practican 
es mui defectuoso. Y para que los que se hallan en e$- 
tado de decidir por medio de unas noticias 6 cono- 
cimientos preliminares puedan conocer si los Tintore- 
ros , 6 yo tenemos razon , expondre aqui la practica 
que ellos tienen. 

233 Echan primero en una vasija de barro de bo- 
ca ancha dos libras de sal ammoniaco , dos onzas de 
salitre refinado , y dos libras de estano graneado en 
agua , 6 mas bien raspado , porque quando se derrite 
y se granea se convierte en cal una corta parte de el, 
y esta no se disuelve en el agua regia. Pesan luego 
quatro libras de agua en una vasija a parte : echan cer^ 
ca de media libra de ella en la mezcla que estti en la 
vasija de barro , y anaden luego a esto libra y media 
de agua fuerte comun que produce una fermentacion 
violenta. Luego que ha cesado el herbor vuelven ^ 
echar otra tanta agua fuerte , y de alii & un corto rato 
otra libra de ella. Despues de esto incorporan el resto 
de las otras quatro libras de agua que hablan puesto 
si parte, y cubriendo bien la vasija dexan reposar la 
composicion hasta el dia siguiente. Puede echarse i di- 
solver el salitre y la sal ammoniaco en el agua fuer- 
te antes de introducir el estano , lo que en sentir de los 
Tintoreros viene d ser absolutamente lo mismo ; pero 
lo cierto es , que este til ti mo mtitodo es el mejor. Otros 
mezclan el agua comun con el agua fuerte , y echan 
esta mezcla sobre el estano y la sal ammoniaco ; y 
otros en fin siguen diferentes proporciones. 
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COCIMIENTO • BE LA ESCARLATA- 

234 A L dia siguiente de haber hecho la com- 
position se dispone el cocimiento para la escarlata que 

| en nada se parece al que queda referido en el Capi^ 
tulo anterior. Para una libra de lana hilada , v. g. se 
echan en una caldera chica diez azumbres de agua de 
rio mui clara , y no de pozo , ni de manantia! mui 
'livivo. Quando el agua esti un poco mas que tibia se 
I echan en ella dos onzas de crema de tartaro reducido 
N polvo sutil,y tres adarmes de cochinilla b grana de 
America reducida d polvo , y pasada por tamiz. Au- 
mentase entonces el fuego , y luego que el bano quiere 
I ya herbir se incorporan . con el dos onzas de composi- 
Melon. Este licor accido muda de repente el color del 
bano , que siendo antes carmesi, le convierte en color 
de sangre de arteria. 

235 En comenzando el bano a herbir se introdu- 
ce la lana en £1 despues de haberla mojado antes en 
r agua caliente , y de haberla exprimido. Dexase alii co- 

cer por hora y media revolviendola continuamente , y 
despues se saca ,se exprime suavemente , y se lava en 
agua fria. Quando la lana sale de este cocimiento , sa- 
ca un color mui vivo de carne , o tal vez un matiz 
mas obscuro , porque esto depende de la bondad de la 
cochinilla , y de la fuerza de la composition ; y de tal 
suerte pasa a la lana el color que antes tenia el bano, 
que queda este casi tan claro como el agua comun. 
A esto es d lo que se llama cocimiento de escarlata 
o la primera preparacion que debe darse £ la lana an- 
tes de tenirla en escarlata , y la qual es tan absoluta- 
- mente necesaria , que sin ella no se afirmaria la tintu- 
ra de la cochinilla. 
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BA ft 0 DEL COLOR. ) 

536 pARAacabar de tenir en escarlata la Una 
asi preparada se dispone un bano nuevo. de agua cla- 
ra en la inteligencia de que la bondad del ag.ua contu- 
buye muchisimo a la perfeccion -de la escarlata (23). 
Echase media onza de almidon en este bano , y quan- 
do ya se halla algo mas que tlbio, se le agregan trece 
adarmes de cochinilla en polvo , y pasada por tamiz. 
Un poco antes de que el bano comience i herbir se 
echan en 61 dos onzas de composition . , y esta le na^e 
mudar de color como la primera vez. Dexasele que de 
un herbor , y al instante se introduce la lana en la 
caldera. Mantienesela alii por hora y media meneando- 
la contmuamente , como se hizo al tiempo de daria el 
cocimiento b primera. preparacion , y pasado este tie in- 
po.se saca , se exprime, se lava en el noo en bas- 
tahte a : gua clara , y entoiices queda ya la escarlata en 

su perfeccion. / 

a">7 Una onza de cochinilla por libra de lana es sa- 

ficieiite para sacarla bella y con bastante color ; pero 
para esto es necesario que se trabaje con cuidado en 
Jos terminos que acabo de explicar , y que no quede 
tintura alguna sobrante en el bano- Y si se quiere sa- 
car una escarlata mas cargada de cochinilla , pueden 
aumentarse dos o quatro adarmes mas de esta ; pero si 
,se pasa de estas dosis , perdera todo su brillo y viveza. 

23B La cantidad de composition que he senalado, 
asi para el cocimiento como para el bano clel ^ colot , 
no es nenesario tenerla , ni con mucho , por dosis inva- 
riable , porque rara vez es de una fuerza o virtud iguai 
el agua fuerte de que se sirven los Tintoreros ; y asi, 
se vera que si se mezcla esta siempre en una misma 
cantidad de agua , no causard el mismo efecto la com^ 
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position que se hiciere con el agua fuerte mas floxa 
que- aquella en que se empleare la mas activa. No de- 
xarian de hallarse ciertamente medios de asegurarse 
de los gradoa del lecido del agua fuerte , ypara esto 
podria no usarse sirio de aquella que en cantidad de 
dos onzas disolvie.se una de plata , porque poreste me- 
dio podria llegarse a hacer una composition que fuese 
sjempre la misma \ pero por una parte producina en- 
tonces la distinta calidad de la cochinilla nuevas va- 
riedades ; y por otra ,no es mui considerable la dife- 
riencia que causa ordinariamente en elmatlz de la es- 
carlata , y esa hay modo de componerla , y de darla 
precisamente el punto que se desea.. 

- 239 Si la composicion esta floxa , y no se emplea 
de ella la cantidad que acabo de senalar , resultard la 
escarlata mas cargada de color , y por consiguieote 
algo mas. obscura; pero si,, por el contrario , se em- 
plea un poco mas de ella , saldrd. mas nararijada la 
escarlata,. y sacard lo que se llama un poco- mas de 
fuego.. Para darla este matiz se la puede anadir a lo 
tiltimo un poco- de la composicion en caso de verse 
que toma en el bano. un color mui obscuro ; pero pa-* 
?a. esto es necesario. sacar la 1 ana. del bano , y mez- 
clar bien la composicion en la caldera ,. porque si lie— 
gase a tocar una parte de la lana antes de estar bien 
incorpcrada con lo demas del bano , la manchana. Si 
se advirtiese que’ la escarlata tiene mucho fuego, 
esto es, que estd mui naranjada b mui rmeia , en~n 
tonces no hay mas que- pasarla por un bano de* 
agua caliente despues que se haya concluido de el 
todo; porque este bano la rosa un poco., que es lo 
mismo que decir que la disminuye su brillo naran- 
jado. Y si todavia se observa.. que saca demasiado 
fuego, serd forzoso anadir un poco de alumbre de 
Roma al bano de agua caliente.. . u, 

240 Quando se quiere tenir lana hilada en todos 



los 




FUNDACION 

JUANELO 

TURRIANO 




( I0 4) 

los matices deribados del color de escarlata , no hay 
mas que hacer que echar cerca de la mitad de la 
cochinilla , y de la composicion que se emplearia para 
la misma cantidad de escarlata entera , y disminuir 
tambien la crema de tartaro en el cocimiento ; des- 
pues se reparte la laaa en otras tantas porciones o 
madexas como matices se quieren sacar , y quando ya 
esta preparado el cocimiento se pasa primero por el 
la lana que debe ser la del matiz mas claro , y esta 
se detiene dentro por mui pocos instantes. Luego se 
introduce y se dexa en el bano por mas tiempo la que 
ha de ser mas cubierta , y continuando de este mo- 
do hasta la mas obscura de todas , se lavan por ul- 
timo estas , y se prepara el bano de color para con- 
cluirlas 

241 Quando ya estS el bano en estado , se pasan 
por su orden los referidos matices preparados , co* 
menzando siempre por el mas claro de la escala ; y si 
se advierte que alguno no ha tornado bastante color, 
y que interrumpe el orden de los matices, se vuelve 
otra vez a pasar por el bano. La vista distingue ta- 
cilmente esta degradation 6 escala , y no se necesita 
mas que de un poco de prictica 6 habituacion para 

sacar perfectamente su surtido. _ 

242 Hay una circunstancia en la tintura de es- 
carlata de que todavia no he hablado, y que merece 
atencion , porque consiste en saber de que materia 
debe ser la caldera que para ella se ha de usar. 10- 
dos los Tintoreros estan discordes sobre este^ punto : en 
Languedoc se sirven de calderas de estano fino , y 
tambien usan de ellas muchos Tintoreros en Paris. Sin 
embargo, el senor Juliene , que saca unas escarla- 
tas mui estimadas , no se sirve sino de calderas 
azofar , y lo mismo sucede en la Manufactura de San 
Denis. El senor Juliene tiene solamente la precau- 
cion de colocar una red grande de cuerdas con rna^ 
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Has pequenas en la caldera para que el texido no la 
pueda tocar. Y en San Denis se sirven.de yn cestoii 
claro de mimbres sin corteza , que es menos eomodo 
que la red , porque hasta que se carga de ropa es ne4 
cesario que este un hombre a cada lado de la caldera 
para sujetarle , e impedir que se suba k la superficie 
del bano. 

243 Esta prdctica tan diferente por lo que mira 

al metal* de la caldera , me obligo a elegir el partido 
de hacer por mi mismo la experiencia. Tome para es- 
to dos pedazos de pano de Sedan de cerca de tres va- 
ras cada uno , y los teni en dos calderas iguales , de 
las quales la una era de estano, y la .otra de cobre 
con su red de cuerdas. Pese con toda la exactitud po- 
sible la cochinilla, composicion , y demds ingredien- 
tes : hicelos cocer precisamente por igual tiempo ; y 
por ultimo aplique toda la atencion necesaria para que 
la operacion fuese una misma en todas sus partes , con 
el fin de que si se hallaba alguna diferencia no hubie- 
se ei que atribuirla mas que k la distinta materia de 
las calderas. ’ 

244 De el cocimiento salieron los dos pedazos de. 

pano absolutamente semejantes, ^ excepcion de que 
el que habxa estado en la caldera de estano parecia al- 
go jaspeado , y menos igual o uniforme que el otro, 
lo que podia provenir , segdn toda apariencia , de 
que el un pedazo hubiese salido del bat£n mas desen- 
grasado que el otro. Por fin , yo conclui la tintura de 
ambos pedazos , cada uno en la caldera en que se ha- 
bia comenzado , y ambos salieron mui buenos. Sin em* 
bargo , era faeil de distinguir que el que se habia te- ! 
nido en la de estano , tenia algo mas de fuego b vive- 
za que el otro , y que este ultimo estaba algo mas ro * 
sado ; y aunque hubiera sido facil igualarlos en el ma- 
tiz , no era entonces este el objeto que yo llev'ava en 
semejante experimento. cbol i? 

Tom, I, O 245 De 
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245 De esta experiencia resultaria , qhe quando- 
jhubiese de usarse de caldera de cobre , seda necesa- 
rio echar alguna cantidad mas. de composition que en 
la caldera de estano ; porque ya se sabe. que quanto 
mas composition se etnplea, tanto mas aspem al tac- 
to resulta el pano. Los Tiutoreros que se sirven de 
calderas, de cobre usan para evitar este defecto , de. ! 
uri poco de terra-merita , droga del tlntce. falso prohi- 1 
bidapor los. Reglamentosen el. tinte mayhc ,, # la qua! 
dd a la escarlat-a el matiz. que ahora es de moda que 
consiste en un color de fuego queapenas. puede aguan- 
tarle la vista.; Pero este. genero de falsificacion es facil 
de conocer quando se tiene. sospecha de ella ; porque 
si se fcorta con las. tixeras una muestra. se. vera esta 
de un bello bianco por el corte sino se ha empleado 
la terra-merita en su tintura.; pero si se ha usado de 
ella, se hallara el corte amarillo., Entiendese por cor- 
te en la Tintura el interior del pano, el pie ala tela 
urdida; y quando esta queda tenida (sea. del color que 
fuere): del mismo modo que la tram a , que es. la que 
forma la superficie del texido , se dice que. la. tintura 
penetra , y al contrario. quando queda en bianco. La 
escarlata legitima. jamas, penetra ; y yo la. llamo. con *• 
trahecha a aquella en que e.ntra la terra.- merit a 6 cur- 
cuma , porque : esta. mas suje.ta & perder el color al ay- 
re. Pero como.sucede que el gusto, de los. colores va- 
ria mucho : que las escarlatas, mas vivas son ahora de 
moda; y que para contentar al comprador es necesa- 
rio que tengan un viso amarillo ,. es much© mejor to- 
lerar el usa.de- la terra-merita , aunque de tinte falso, 
qu.e permitir que se. emplee. una. grande cantidad de 
composition, para sacar la. escarlata de ese. color , por- 
que en este Ultimo, caso quedard el. pano, alterado ; y 
ademas de que quanta, mas composition iccida entra 
en la tintura del pano , tanto mas se mancha este con 
®1 lodo ,, resulta tambien que se. rompe con mas faei- 
f ■ T ■ r> 1. . _ . li- 
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lidad, porque los adcidos roen las fibras de la lana , y 
las debilitan. • 

246 A esto se ha de agregar , que quando se use 

de caldera de cobre , es necesario que se limpie pri- 
mero con un cuidado extraordinario ; porque en dife- 
rentes ocaslones me salieron mal las muestras de es- 
carlata por no haber hecho limpiar con bastante exacti- 
tud la caldera. Por esta razon no puedo dexar de con- 
denar aqui la practica de algunos Tintoreros , aun de 
los mas afamados , que preparan hdcia las seis de la 
tarde el cocimiento en sus calderas de cobre , y le 
mantienen callente toda la noche para ganar tiempo, 
y meten en el los texidos al dia siguiente al amane- 
cer; porque no hay la menor duda en que el cocimien- 
to roe la caldera en'todo aquel tiempd , y eri que in- 
troduciendo partes de cobre en el pano se. deteriora 
la‘ belleza de la escarlata. Por mas que digan los Tin-, 
toreros que no echan la composicion en el cocimiento 
hasta que vdn d introdacir en ei el pano , deben saber 
que la crema de tartaro bianco que emplearon en el 
referido cocimiento desde la tarde antes ^ es una sal 
dccida que bdsta por si- sola para corroer el cobre de 
la caldera , y format urn cardenillo , que aunque d la 
verdad se disuelve conforffie se forma ■, no por eso de- 
xa de hacer su efecto. ' : p ' 

247 Por eso seria muchb mejor el uso de calde^ 
fas deestafio para la tintura de escarlata , porque ade- 
mas deque dsta no puede sacarse sin el estano, tam- 
poco puide dexar de contribuir d subondad la calde- 
ra de este metal. Pefo por una parte , estas calderas de 
tamaho Sufidente cuestan de ddce a diez y seis mil rea- 
les; y por dtra f estdn expuestas d derretirse d la pri- 
ffiera tfianiobrd pdr descuido de' los Operafios. Ade- 
ihas de esto , es' casi imposible ei fundirlas en unmol- 
de de tan grande volunien sin que saquen vientos , que 
es necesario Ueddr despues ; y como la caldera es pre't 

O 2 ci- 



fundaCion 

JUANELO 

TURRIANO 




( io8) 

dso que obsolutamente sea de estano fino , no pueden 
sold arse aquellos vientos para que queden igualrnente 
lisos que lo restante , del modo que el Estanero lo exe- 
cuta con un plato de peltre ; porque i este le intro- 
duce enteramente formado en un bano de estano dul- 
ce , llamado asi, porque por razondela legia de plo- 
mo que tiene es mas facil de fundir que el estano fi- 
ne. Y si se Henan de estano dulce estos vientos con 
el hierro de soldar, 6 de otro qualquier modo , re- 
sultara que habiendo espacios en la caldera que con- 
tienen plomo , Uegari este & corroerse por el accido 
de la composition , y empanara la escarlata. De suer- 
te , que por todas partes hay sus inconvenientes ; pe- 
ro si, no obstante, eso , se hallase un Artifice „de tat 
habilidad que de una vez sacase una ca'ldera del es- 
tano de Melac sin vientos , no hay duda que - :sem,e- 
jante vasija seria preferible d todas las demas , por- 
que ni criaria orin, ni moho , y aunque el dccido del 
licor llegase a desprender algunas partipulas del esta- | 
no i no podrian estas causar dano alguno a los panos, 
segun queda expuesto. r - 

248. Como la caldera de estano no puede corref 
riesgo de derretirse sino quando se la desocupa para 
hacer en ella un bano nuevo expondre aqui las pre- 
cauciones que pueden evitar este.accidente. En. pri- 
mer lugdr debe sacarse de la hornilla,<todp el fuego 
de llama , 4 y : aun rtambien, las , brasa s s : y en cas'd de 
que estas no se saquen del todo. serd mui .convenien*. 
te echar sobre ellas un poco de agua , porque el va- 
por. hurnedo que se levanta modera nfiueho. el ardor 
antecederitfi: del fuego. Hecho* esto , .se.y,acia : la mitad 
del bano con un cubo , y entretanto menea, otro Ope- 
rario violentamente la porcion del bano que queda en 
la caldera a fin de humedecer las partes superiors 
de esta que se hallan en seco ; y para refrescarla mas, 
y templar el bano que todavia contiene , .se shade de 
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agua fria conio'hasta la mitad de la portion de bano 
que se ha sacado. Despues se prosigue vaciandola sin 
dexar de agitar siempre el bano con la pala , y ana- 
diendo agua fria hasta que lo que quede este unicamen- 
te tfbio , y pueda tocarse el suelo de la caldera con la 



raano sin quemarse. En este caso se acaba de vaciar, 
y por ultimo se sacan los sedimentos 6 asientos con es- 
ponjas mojadas. Con este cuidado se preservan seme- 
jantes calderas tan caras de los accidentes por cuyo 
miedo no se hace uso de ellas. 

249 Explicado ya el modo de tehir-las lanas hi- 
ladas en escarlata , y de sacar de este color todos los 
matices deribados 6 en escala , que son necesarios pa- 
ra toda clase de tapicerfas , conviene dar una idea 
del modo de tenir en este color muchas piezas de pa- 
no de una -vex. Esta operacion la referire del modo 
que se practica en Lenguadoc, y segun se me comunicd 
por el senor de Fondieres , que entonces se hallaba de 
Inspector General de Manufacturas. Yo he hecho la 
prueba de ella en algunas varas de ropa , y . me ha 
salido perfectamente , pero no he hallado , que su es- 
carlata sea tanFiella como la de los Govelinos. 

250 Debe saberse primero que los panos , y otros 
•fexidos no se tinen jamis en lana , esto es no se ti- 
ne la lana en este color antes de .hilarla; y que para 
ello hay dos razones. La primera es comun 4 £ lo me- 
nos deberfa serlo , d todos los texidos de un color en 
que no entran lanas de diferentes colores , que son at 
los que se dd el nombre do texidos de mezcla . Estas 
clases de texidos no se tinen eii lana , principalmente 
quando deben ser.de, colores altos 6 finos , porque en 
«1 discurso de su fabrica , ya sea mientras se carda 6 
se hila la lana , 6 ya quando se texe , sera casi imposi- 
ble que en un grande obrador en que hay muchos Ope- 
rarios dexe de volar atguna particuja de Jana blan- 
ca, o de algun otro color que eciie i perder la tin- 
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tura del texido jaspeandola 6 salpicandola uti poco. Poe 
esta razon no se tinen los encarnados , azules , amari- 
llos, verdes, y demds colores que se quieren perfecta- 
mente iguales y unifornaes , hasta despues de estar los 

panos fabricados. „ N 

251 La segunda razon , que es particular a la es- 
carlata , 6 por mejor decir a la cochinilla avivada pot 
un dccido , es la de que no puede resistir al batan; 
y como la mayor parte de los texidos de mucho pre-. 
cio deben pasar por el despues de sacados del telar, 
perderia la cochinilla una parte de su color , o a o 
menos se r os aria mucho con el xabon , que hace este 
efecto porque contiene una sal alkali na que destru- 
ye la viveza que el aceido facilita al^encarnado de 
esta droga. Por estas razones no se tinen los panos, 
y otros texidos en escarlatas , sopa en vino , carmest , 
tnorado , purpura , y otros colores semejantes , lasti 
que est£n abatanados , y enteramente prepaiados. ^ 

252 Para tenir de una vez cinco piezas de pano 
de Carcasona de cinco quartas de ana de ancho , y e 
veinte y dos 6 veinte y quatro varas de largo cada una, 
debe executarse lo siguiente. Hacese primero la com- 
position , que es mui diferente de aqiiellas que dexo 
ya explicadas , y para ello se echan en una olla de 
barro vidriado doce libras de agua fuerte , y vein e 
y quatro de agua coman , y se le^ anade libra y me- 
dia de estano graneado en agua o reducido a lima- 
duras. Su disolucion se hace con-mas o menos lenti- 
tud , segun el mas 6 menos dccido del agua iuerte. 
Dexase reposar esta disolucion;. por doce boras a a 
menos , y en este tiempo se precipita al suelo de _ 
vasija una especie de cieno negrusco. Sacase por in- 
ch nacion lo que nada sobre este sedimento , que 
un licor claro y cetrino, y esta es la oompostcm, 
que no requiere otra cosa que conservarla a parte. 

253 Ya s_e ve quan -diferente es esta operacion de 
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la primera por la cantidad de agua comun que 
se mezcla con el agua fuerte, y por la .corta por- 
tion de estano de que casi nada puede quedar en 
el licor , porque ya se sabe que el agua fuerte no 
es por si sola su disolvente , ni hace tampoco otra 
cosa mas que corroerle , y reducirle a cal 6 & magis- 
terio , respecto & que no se le, anade el salitre , ni la 
sal ammoniaco que es: la que formarfa una agua re- 
gia. El efecto de esta composition no es con todo eso 
diferente de el de las otras sina para aquellos quees- 
t^n acostumbrados ^ distinguir este color. Esta com- 
posicion hecha sin sal ammoniaco , y de que han usa- 
do por largo tiempo los Fabricantes de Carcasona^ 
erefdos sin duda en que se debia su efecto al preten- 
dido azufre del estanos, puede durar sin corromperse 
treinta y seis dias en hibierno , y veinte y quatro en 
verano. En pasando este tiempo se enturbia ,, y vd 
cayendo all suelo de la vasija una nube que se cam- 
bia en sedimento a asienta bianco ; y esto no es otra 
cosa que la corta porcion de estano que estaba sus- 
pendida en el accido r el qual no estaba preparado 
para este metaL 

254 La composicion que por sf debe ser amarilla f , 
| queda entonces clara con el agua » y si se usasede ella 
; en este estado, no. serfa. aproposito y causaria el mis- 
| mo efecto que aquella que se Gambia en color de le- 
j che. El senor Baron , ya difunto, pretendio ser el pri- 

mero que descubrio en Carcasona que era necesa- 
rio agregar a la composicion la sal ammoniaco para 
| que el estano no se precipitase y si esto es. asi, 
i no parece que habia en aquella Ciudad quien supiese 
| que el estano no puede disalverse sino enel agua r^gia. 

255 Preparada la composicion en los terminos. que 
< acabo de explicarla con, arreglo a lo que dice el se- 

, -nor de Fondieres , se echan en una caldera grande cer ■ 

. ca de sesenta pies cubicos de agua (34) para la canti- 

dad 
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dad de pano que se ha tornado por exemplo , y quati- 
do el agua comienza a calentarse se introduce en ella 
un saco lleno de salvado. Algunas veces es tambien 
forzoso emplear las aguas acedas , porque estas , y el 
salvado sirven , segun dicen , para corregir el agua 
del bano, esto es, para absorver las matenas ter- 
reas , y alkalinas que puede ella contener , y que ya 
he dicho que rosctn la tintura de la cochinil a. a$t, 
debe conocerse la calidad del agua que se emplea , y 
la experiencia- misma ensena si es 6 no necesano re- 
currir d estos expedientes , 6 si por ser el agua raut 
pura , y no contener sales 6 partes terreas , puede 
desde luego emplearse sin semejante socorro. 

a <6 De qualquiera manera que esto^ sea , quando 
el agua comienza d estar algo mas que tibia se echan 
diez libras de cristal o crema de tartaro en polvo, a 
razon de Sos libras por cada pieza de pano. Palejase 
mui bien el bano, y quando ya se halla un poco mas. 
caliente’, se le echa media libra de cochinilla en pol- 
vo que se mezcla e incorpora mui bien en el bano 
con un palo. De alii d un corto rato _se le agregatt 
veinte y siete libras de composicion bien cjara , ie- 
volviendo mui bien el todo, y quando el bano ya co- 
mienza d herbir se introducen en el los panos , y se 
dexan cocer d borbotones por dos horas , revolvien- 
dolos continuamente pdr medio del torno que estd co- 
locado sobre la caldera. Sacanse despues y acomo- 
dados en unas angarillas , se pasa el onll ° * ie * 0 ^ . 
tro veces de una punta d otra por entie las ma 
fin de que se ventilen , y enfrien , y despues se con- 

ducen al rio para lavarlos bien. ✓ 

2 e? Despues de lavado mui bien el pano, se va- 
cia la caldera , y se prepara un nuevo bano en qu 
go coloca , si es necesario , un saco de salvado , o un 
poco de agua aceda , que puede escusarse si se cono- 
ce que el agua es de buena calidad. Quando ^ 
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no esti ya proximo d herbir , se echan eti el ocho li- 
bras y quarteron de cochinilla en polvo pasada por 
tamiz , y se la hace incorporar con el bano lo mas' 
igualmente que es posible. En dexando de revolver el' 
bano se observa , luego que la cochinilla suba a la su- 
perficie , y forme una costra de color de lias 6 heces 
de vino , el momenta en que se abre por- varias par- 
tes , y entonces se eclian en el bano diez y ocho 6 
veinte libras de composition. Cerca de la caldera debe 
tenerse una vasija con agua frfa para echar de ella 
en el bano , si acaso despues de haberle agregado la 
composicion se infla y se sale por encima del borde 
de la caldera , como suele suceder. 

258 Luego que la composition se ha echado en la 
caldera , y se ha distribuido e incorporado mui bien 
por todas partes , se introducen las piezas de pano 
por encima del torno dandolas las dos o tres prime- 
ras vueltas con bastante celeridad para que con igual- 
dad tomen todas las piezas la tintura de la cochinilla, 
y despues se mueve el torno lentamente para dexar 
que pueda herbir el agua. Hacese herbir el bano d 
borbotones por una hora, sin cesar de dar vueltas a 1 
torno , y cuidando siempre de hundir bien el pano en 
el bano quando el herbor le levanta demasiado. Sa- 
case despues , pasanse los orillos por entire las ma- 
hos para ventilarle y enfriarle , y por ultimo se 
lleva al rio para lavarle , secarle luego , y apare- 
jarle. 

259 Ya se ve que entra una libra y tres quartero- 
nes de cochinilla en la tintura de escarlata de cada 
pieza de pano de Lenguadoc destinada para Levante; 
porque para las cinco piezas se emplea media libra en 
el cocimiento de preparacion , y ocho libras y quarte- 
ron en el bano de color. Esta cantidad es suficiente 
para dir al pano un hermoso color ; y si empleando 
mas cochinilla se quisiese sacar un color naranjado. 
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seria necesario aumentar la dosis. de la composicion, 
v entonces perderia el pano una parts de. su fondo , sin 
que pareciese mas cargado a subido. de color qae lo 
que lo estaria con la cantidad. de cochinilla que acabo, 
cj 6 

260 Quando. hay una. grande cantidad de texidos, 
que tenir en escarlata resulta de hacerlos todos se- 
guidos una considerable utilidad , porque se. aprovecha. 
para la segunda entrada una parte del bano que sir— 
vio para la primera. La razon es , porque. quaitdo. se. 
concluyen las. cinco piezas primeras r queda siempre 
en el bano. una cierta cantidad de. cochinilla % que. so- 
bre siete libras puede Uegar a doce onzas ; y estbse 
eonoce en que si se hace con. este bano uu cocimien- 
to para, tenir otras. piezas , resultaran lo.s. patios que 
se pasaren por el. con el. mi&mo mattz de. colot. de. tosa. 
que saearian si se hu.biesen teiiido. en ua bano o coci- 
miento ouevo. hecho. eon. do.ee onzas. de cochinilla*. Sin 
embargo , puede. variar mucho esta. cantidad de cochi* 
nilla que queda en. el bano,. ya. por la calidad o. el 
escogido de la misma cochinilla , 6 ya segun que se 
haya reducido a. polvo mas o menos fino.. Y de esto. 
hablare antes de coacluir este Capitulo.. 

261 Pero Como por poco color que quede en el 
bano no dexa de merecer atencion a. causa del mucho. 
precio de esta droga * se sirven. de aquel bano. viejo, y 
hacen en e\ et cocimiento. para otras, cinco piezas em- 
pleando otro tanto menos. de cochinilla , y de compo- 
st cion , quanto juzgan. que con. poca. diferiencia puede 
haber quedado % y con esto se ahorra tambien la le- 
fia y el tiempo,. Mas no se. puede dar sobre. esta ma- 
niobra explicacion; por menor alguna , y debe. ser su- 
ficiente el haberla indicado ; porque es cierto que to- 
do hombre: inteligente y habil hallara, por si. mismo 
facilmente los medios mas, seguros. de aprovecharse de 
qila , en atencion a. que si despues de habertenido en 
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el bano que ha servido para la escarlata un texido eq 
color de rosa , se hace todavia una tercera prepara-? 
cion , se podra tenir otro texido en color de carne. Si 
los Tintoreros no tienen tiempo para hacer estos do$ 
cocimientos y el tercero en veinte y quatro horas, 
se corrompe la tintura del bano , y el agua que an-* 
tes estaba de color de rosa , se enturbia , y le pier-* 
de enteramente. Para impedir que este bano se cor- 
rompa le ec'han algunos un poco de alumbre de Ro •> 
ma ; pero sucede que las escarlatas que despues se 
preparan en el se rosan todas. 

262 Las escarlatas que se rosan de este modo en 
el mismo bano en que se han tenido , no tienen jamds 
el propio viso que las que se rosan en un bano nue- 
vo , porque las drogas que se destruyen recfproca- 
mente su efecto , obran mucho mejor empleandolas 
unas despues de otras. 

263 Quando se quieran tenif panos de diferen- 
te calidad , 6 alguna otra clase de texido , es el 
medio mas seguro el be pesarlos , y eniplear para ca- 
da cien libras cerca de seis de cristal 6 crema de 
tirtaro , diez y ocho libras de composition en el coci- 
miento , y otra tanta cantidad en el bano de color, 
con seis -libras y quarteron de cochinilla , asi en uno 
eomo en otro; de suerte , que corresponda b cada li- 
bra de texido de qualquiera cldse que sea , una onza 
de crema de tartaro , seis onzas de composicion , y 
una onza de cochinilla. Otros Tintoreros de Paris , que 
aciertan mui bien en la escarlata , emplean las dos ter- 
ceras partes de la composition y la quarta parte de 
la cochinilla en el cocimiento , y la otra tercera par-* 
te de la primera con las tres quartas partes de la se- 
gunda en el bano del color. 

264 No esta en uso emplear en el bano de co- 
lor el cristal de tartaro ; pero yo se , sin embargo, 
por experieqcia propia , que nada echa a perder , con 
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tal que no se emplee mas que la mitad del peso de 
la cochinilla d lo mas ; y aun a mi me ha parecido 
que hace -el color mas solido. Algunos Tintoreros ha 
habido que han hecho las escarlatas de tres veces, 
y en este caso se las pasa por primero y segundo 
cocimiento , y despues por el bano de color , pero 
siempre se emplea la misma cantidad de drogas. 

• 265 ’• Dixe en el Capitulo antecedente , que por la 
poca costumbr.e que.habia en servirse de la grana 
kermes para las escarlatas obscuras 6 de Venecia , se 
hacian estas clases de colOres con la cochinilla. Para 
conseguirlo se hace el cocimiento por el metodo or- 
dinal^ , y al bano de color se le atiaden ocho libras 
de alumbre pot' cada cien libras de texido. El alurn- 
bre se disuelve a parte en un caldero con cantidad 
suficiente de agua , y despues se incorpora con el ba- 
iio antes de echar en- el la cochinilla. Lo restante se 
executa precisamente como la escarlata comun ; y 
aunque. de este modo se da al pano el color de la es- 
carlata de Venecia ,con todo eso no tiene , ni con mu- 
cho, la misma solidez que si se hubiese hecho con la 
grana kermes. 

266 Ningunas sales alkalinas hay que no rosen 
tambien la escarlata-: de, este numero son la_ sal rde 
t-dnaro - , la pOtassa, las cenizas graveladas bien cal- 
cinadas , y el nitro fixa'do por medio del fuego ; pero 
se sirven mas comunmente del alumbre, porque las 
sales alkalis no dan solidez al color , y porque ademds 
de esto , si se hacen herbir con el texido , es de te- 
nter que le alteren considerablemente , en atencion a 
que todas las sales alkalis fixas disuelven todas las ma- 
terias animales. Si por medio de la calcinacion se lfi 
priva al alumbre de su flema , entonces rosa mu- 
cho mas seguramente. El bano que ha servido para 
Tosar queda encarnado , y tanto mas lo queda quanto 

mas se ha rosado la escarlata; y de aqui se infieie 

que 
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que estos colores pierden en el bano , en que se los 
obscurece, una parte de su fondo. Sin embargo , no se 
sabria obscurecer 6 subir el color en el buen tinte si- 
no con sales ; y por eso dice el senior Baron en una 
Memoria que presento a la Real Academia de las Cien- 
cias hacia el aiio de 1737 , que de todas las sales , la 
que mejor le habia probado en el obscurecimiento pa- 
ra unir el color , y conservar su brillo , y fondo, fue 
la sal de orina ; pero el“ mismo repara que es cosa de- 
masiado incomoda el sacar esta sal en cantidad consi- 
derable. 

267 Dexo dicho al principio de este Capitulo , que 
era importante la eleccion del agua que se emplea en 
la tintura de escarlata ; porque la mayor parte de las 
aguas comunes la rosan , en atencion a que contienen 
casi siempre una tierra de yeso , o de cal , y aun tal 
vez algun dccido de azufre , 6 de vitriolo. A estas aguas 
es a quienes comunmente se da el nombre de aguas cru- 
das o gordas , y por este termino 6 significado se 
entiende una agua que no disuelve el xabon , y en la 
qual se cuecen con mucho trabajo las legumbres. En 
encontrando el medio de absorver o de precipitar to- 
das estas materias heterogeneas o estranas , quedaran 
‘todas las aguas igualmente buenas para este genero 
;de tintura. Si el agua contiene algunos alkalis que des- 
truir , se conseguira esto con ^un poco de agua aceda: 
cinco o seis pies cubicos , echados en sesenta , o se- 
tenta pies cdbicos de otra agua antes que haya 
herbido , hacen que estas tierras alkalinas se eleven 
en espuma , y esta se saca con facilidad del bano. Un 
saco de lien'zo lleno de alguna raiz blanca y viscosa 
(25) reducida a pedazos pequenos o quebrantada si es- 
td ya seca , corrige una agua de que se est& en du- 
da , con solo dexarle dentro de ella por media hora 
o tres quartos de hora mientras hierbe , y el salvado 
b afrecho produce tambien mui buen efecto , como ya 
dexo notado. 268 To- 
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268 Todo quanto he dicho hasta aqui en este Ca- 
pitulo ha sido para instruir & los que quisieren de- 
dicate si adquirir conocimiento del Arte de la Tin- 
tura ; pero ahora intento ver si puedo satisfacer d los 
Fisicos presentandoles lo que me han dado d conocer 
los experimentos en el mecanismo invisible, diga- 
moslo asi , de todas estas operaciones. 

269 La cochinilla , ya sea echada en infusion , 0 
ya no mas que cocida en agua. pura , da un color car- 
mesi que tira al purpura, y este es su color natural. 
Coloquesela en un vaso , y echesela espiritu de nitro 
gota d gota , y se vera que su color se aclara de tal 
suerte que resulta amarillo; y si todavia se continua 
en agregarla espiritu, apenas se conocera que ha ha- 
bido color encarnado en el licor del vaso. En este 
supuesto , el accido destruye el encarnado de la co- 
chinilla disolviendole , y dividiendole en partes tan 
tenues , que la vista no puede percibirlas. Si en este 
experimento se emplea el accido vitriolico en lugac 
del accido nitroso , serdn primero purpuras las prime- 
ras mutaciones 6 cdinbios del color encarnado , des- 
pues se convertirdn en lilas-purpuras , luego en Mas 
claras , eu color de came , y por ultimo quedara el 
licor sin color alguno. Esta diferiencia de un color azu- 
lado que se mezcla con el encarnado para sacar los 
colores purpuras , puede- provenir de la corta porcion 
de hierro de que rara vez estd esento todo azeyte de 
vitriolo. En el cocimiento preparativo de la escarlata 
no se emplea mas sal que la crema de tdrtaro , y 
tampoco se ahade alumbre alguno como en el coci- 
tnignto ordinario de los otros colores , porque rosaria 
la tintura con su accido vitriolico. Pero , sin embar- 
go , es necesario que haya una materia terrea que sea 
blanca , 6 una cal que con las particulas encarnadas 
de la cochinilla pueda formar una especie de laca co- 
tno la que gastan los Pintores , la qual se encaxone 0 
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engaste en los poros de la laaa con el auxilio del cris*- 
tal de tartaro . y esta cal blanca es la que se encuen- 
tra en la disoliician de un estano mui puro. 

270 Hagase- la experience de esta tintura en una 
vasija chica de barro vidriado , y quando la cochini- 
Ua haya comunicado su tintura al agua , echesela la 
composition gota a gota y examinando con un vi- 
drio de aumento lo que pasa con cada una de estas 
gotas quando cae , se verd un circulo pequeno en que 
se hace una fermentation bastantemente viva,, y se 
percioira que la cal de estano se separa , y se tine 
inmediatamente del misitio color vivo de que despues 
se ha de tenir el pano. . *■ 

2.71 La prueba de que esta cal blanca del estano 
es necesaria. para^ la operacion se deduce de que si se 
em please la cochinilla con el espiritu de nitro 6- anua 
fuerte sola , se sacarfa Uncarmesi tnui feo.. Si se usase 
de la disolucion de qualquiera otro metal en el mismo- 
espiritu de nitro , tal coma la del hierro b la del mer- 
curio (que es el azogue),. resultarfa dela disolucion 
del primero un color pardo bceniciento. obscuro ; y de 
la del segundo. r un color de castana jaspeado.' , sin que 
en el uno , ni en el otro se pudiese percibir vestigio al- 
guno del encarnado de la cochinilla. 

272: Pues ahora como por lo que acabo de decir 
es mui razonable suponer que la cal blanca del estano, 
tenida ya por las particulas. colorantes de la cochinilla. 
avivadas por el dccido del disolvente de este metal, 
ha lonnado aquella especie de laca terrea , cuyos ato- 
mos se han introducido en los. poros de las fibras de la 
iana , abiertos durante el calor de la agua hirbiendo; 
se mfiere que. se han convertido (los 3tomos) en una 
especie de betun con el auxilio. del crista! de tartaro, 
y que cerrandose estos, poros con. el frio repentino que 
se le comunica al pano quando se le orea b ventila , qiie- 
<lan aquellas particulas colorantes suficientemente con- 
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tenidas , y cofflo en'gastadas para que sean de buen tin— 
te. Si en adelante las hace el ayre perder su primera 
vivacidad , no hay que pensar que sea esta perdida una 
misma en todas partes, pero si relativa a las materias 
heterogeneas de que esta impresionado el ayre. En el 
campo , v. g. y en los lugares altos conserva el pano 
tehido en escarlata su viso vivo por mucho mas t tem- 
po que en las Ciudades populosas, en que los vapores 
orinosos y alkalinos son mas abundantes. Del mismo 
modo , el cieno del campo , que fuera de los caminos 
reales no es otra cosa mas , por lo regular , que un po« 
co de tierra desleida con la lluvia , de ninguna suerte 
mancha la escarlata como el lodo de las Ciudades que 
se hall a mezclado con materias orinosas , y frecuente- 
mente con mucho hierro disuelto , como sucede en el 
lodo de Parts. Ya se sabe , y yo lo llevo dicho , que to- 
da materia alkalina destruye el efecto que ha produci- 
do un accido sobre qualquiera color ; y esta es la ra- 
zon que media para que si se hace herbir un pedazo 
de pano de escarlata en legia de potassa, dara primero 
a la escarlata el color de purpura ; y si se continua en 
hacer herbir el pedazo 'de pano, desaparecera enteia- 
mente el color , porque de este alkali fixo , y del cris- 
tal de tartaro se forma un tartaro soluble , que el 
agua disuelve y despega facilmente de los poros de la 
lana ; y en este caso , quedando destruido el betun de 
las partes colorantes , se incorporan estas con la legia 

de las sales. . , . 

27q Otras muchas alteraciones de la tintura de la 

cochinilla he probado para conocer que es to que pro- 
ducia la union de su encarnado con otras diteren e 
materias que por lo regular no se reputan como co o 
rantes ; pero aqui no expondre mas que aquellos expe- 
rimentos cuyos efectos fueron mas singulares. 

2-74 El zinc (26) disuelto con el espintu de mtro 
convierte el encarnado de la cochinilla en un co or ^ 
pizarra morado. 2 ^ 
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275 La sal de Saturno (27) empleada en lugar del 
cristal de tdrtaro , saca un color de Mas algo empana- 
do , y es serial de que algunas partes del plomo se 
juntan coti el color de la cochinilla. 

276 El tartaro vitriolado hecho con la potassa y 
el vitriolo 6 caparrosa , destruye el encarnado de la co- 
chinilla, y solo produce un color ceniciento de agatha . 

277 El bismuto (28) disuelto en el espfritu de ni- 
tro mitigado con otro tanto de agua comun , y echado 
en un bano de cochinilla , da al paho un color ceni- 
ciento de tortola mui bueno , y mui vivo. 

278 La disolucion de cobre- en el espfritu de nitro 
puro , sin mitigarle , da con la cochinilla un c arms si 
sucio. 

279 La disolucion de la plata afinada , hace que 
de la cochinilla un color de canela algo musco. 

’ 280 El arsenico (29) echado en el bano de cochh- 
nilla produce un color de canela algo mas vivo que el 
antecedence. 

281 El oro disuelto en el agua-regia hace que la 
cochinilla de al paho un color de canela tan salpicado, 
que parece que el paho se ha texido con lanas de mu- 
chos colores. 

282 El mercurio o azogue disuelto en el espfritu 

de nitro hace con pcca difeirencia el mismo efecto que 
el oro. v . 

283 La sal de Glaubero (30) sola echada en un bano 
de cochinilla destruye su encarnado del mismo modo 
que el tartaro vitriolado , y produce como el un color 
ceniciento de agatha ; pero no es de buen tinte , pot- 
que esta sal se disuelve con mucha facilidad aun en el 
agua frfa ; y ademas de eso , es del ntimero de las que 
se calcinan mui presto al ayre. 

284 La sal fixa de la oiina da un color ceniciento 
claro en que no se percibe la menor tintura de encar- 
nado , y , del mismo modo que Ja sal de Glaubero , tam- 
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poco es de buen tinte , porque es una sal que no puede 
formar un betun solido en los poros de la lana , en aten- 
cion d que se disuelve por la sola humedad del ayre. 

285 Y por ultimo , la extraccion de la minade bis- 
muto convierte el encarnado de la cochinilla en 
un color de purpura casi morado , tan bueno como si 
,este encarnado se hubiese aplicado d un pano tenido 
antes de azul celeste. 

286 Por pocas reflexiones que se hagan sobre to- 
dos estos experimentos se concluye facilmente, que las 
sales , y disoluciones metdlicas producen unas particu- 
las que se unen con las de los ingredientes colorantes 
empleados para tenir , y que es fdcil demostrar que 
estas mismas particulas anadidas contribuyen mucho 
d la tenacidad , y firmeza del color. 






OBSERVACIONES 

la escarlata. 
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287 -UjL lodo de las calles, ni otras muchas ma- 
terias" acres no pueden manchar la escarlata , si se tie- 
ne cuidado de lavar al instante la parte manchada con 
un poco de agua pura , y un lienzo bianco ; pero si se 
da tiempo al lodo para que se seque , entonces la man- 
cha que parecera de un morado negrusco , no se po- 
dra quitar sino con un jtccido vegetal , como lo-es el vi- 
nagre bianco , el zumo de limon , b una disolucion ca- 
liente de tartaro bianco , poco cargada de esta sal; 
en la inteligencia , de que si no se usa de estos dccidos 
con un poco de cuidado y destreza al quitar la man- 
cha negrusca haran una amarilla ; porque , como ya 
se ha visto , los dccidos enrancian , y aun destruyen 
el accido de la cochinilla. Una capa encarnada man- 
chada de fango 6 cieno , quedara medianamente limpia 
pov medio de la agua aceda, De estas manchas hay 

al- 
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algunas que para sacarlas sera necesario pasar el texi- 
do por el bano que queda despues de hecha la tintura 
de escarlata ; y hay , en fin , otras que requieren que se 
destina el texido , y se vuelva a tenir. 

288 No son los alkalis solos los que tienen la pro- 
piedad de comerse , digamoslo asi, el color de la es- 
carlata. Si se introduce en el cocimiento que sirve de 
preparacion a este color una pieza de pailo de escarla- 
ta , perderd desde luego una gran parte de su tintura; 
y esto sera de tal suerte , que si se apuntan con ella 
otras tres piezas de pano en bianco , sera dificultoso 
despues de haber herbido juntas las quatro por una ho- 
ra , distinguir entre las otras la que antes era de escar- 
lata. 

289 Si se echase una pieza de pano de escarlata, ya 
tenida,en un cocimiento nuevo hecho con las mismas 
drogas , perderfa luego todo su color , porque las sales 
del primer cocimiento se disolverian, y semezclarian 
con las del segundo. Pero si se continua en hacerla her- 
bir de nuevo en un cocimiento preparativo de co- 
chinilla , o en un bano de color de dsta , volverd la pie- 
za a tomar todo su primer color acompanado de nuevas 
parttculas colorantes ;de suerte , que excediendo en mu- 
cho la suma total de estas particulas colorantes d la 
cantidad que unicamente es necesaria para sacar una 
bella escarlata, resultana este pano con mucha menos 
viveza de la que tendrfa quando saliese de igual opera- 
cion hecha por el metodo ordinario. Y en vista de es- 
to, parece que los primeros inventores de este magni- 
fico color. debieron hacer un numero considerable de 
combinaciones antes de hallar este punto , digamoslo 
asi , unico de perfeccion. 

290 Las escarlatas pierden siempre una parte de su 
bnllo en el aprensado , porque este tiende el pelo de 
a trama , y obliga d sus fibras d que queden casi pa- 
ralelas con la tela. En este estado tiene entonces el 
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pano numericamente menos superficies , y por consi- 
guiente reflexan de el rnenos rayos de luz. A esto se 
agrega que las puntas del pelo son siempre las que han 
quedado mas penetradas en la tintura , que es lo que 
constituye la mayor vivacidad del color ; y que quando 
estas puntas estan tendidas sobre el pano ,se pierde 6 
sio parece la mayor parte de ellas. 

CAPITULO XIII. 

DEL C A R M E 3 I. 



291 E L Cannes i es , corno queda expuesto , el 
color natural de la cochinilla , 6 por mejor decir , el 
que esta dad la lana en el cocimiento con el alumbre, y 
el tartaro, que es el cocimiento or din aria para rodos los 
colores. Vease , pues , aqui el metodo que , por lo co- 
mun , esta en uso para las laoas hiladas , y que es casi 
el mismo que se sigue para Iqs panos , como despues 
veremos. 

292" Echanse en una caldera dos onzas y media de 
alumbre , y una y media de tdrtaro bianco por nada 
libra de lana , y quando todo comienza a berbir se in- 
troduce la lana , y revoiviendola bien se la dexa cocer 
por dos horas (31). Sacase despues , y exprimida lige- 
ramente se la colocaen un saco,y se dexa a si en el 
cocimiento , como se executa {bara la escarlata del ker- 
mes , y para todos los otros coiores. 

293 Para tenirla de carmesi se prepara un nuevo 
bano con una onza de cochinilla por cada libra de la- 
na , y quando el bano se halla algo mas que tibio, y que 
comienza a querer herbir , se introduce la lana en los 
bastones como se debio hacer en el cocimiento , se re- 
vuelve en ellos mui bien , se dexa asi por una bora , y 
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despues Se saca , se exprime , y se lleva d lavar al rio. 

294 Si se quiere sacar una escala de carmesies en 
todos sus matices , y cuyos nombres son puramente ar- 
bitrarios , se executa lo mismo que dexo ppevenido pa- 

la escarlata , esto es ^ que no se debe emplear mas 
que la mitad de la cochi nil la , y que se pasan los mati- 
ces por el bano segun su orden , dexando siempre por 
mas tiempo en la tintura los unos que los otros , y co- 
menzando siempre por los mas claros. 

295 La hermosura del carmesi depende de que 
quede extremamente rosado. Yo he hecho muchas ten- 
tativas para llegar ^ poner el carmesi en un grado de 
perfeccion mayor que el que hasta ahora le han dado 
los Tintoreros ; y con efecto , he conseguido sacarle tan 
bello como el carnaesi falso , que siempre es mas vivo, 
y mas brillante que el fino. Vease pues * aqui el prin- 
cipio sobre que yo he trabajado. Ya se sabe por lo 
que dexo expuesto , que los alkalis rosan la cochini- 
11a ; y asi , siguiendo esta primera senda hice varios en- 
sayos con el xabon , la sosa , la potassa , y las cenizas 
graveladas. Todas estas sales ponen ciertamente el car- 
mesi del matiz que yo buscaba , pero al mismo tiempo 
le empanan , y disminuyen'su brillo. Ocurriomc enton- 
ces el servirme de alkalis voldtiles , y halle que el al- 
kali vo.Mtil de la sal ammoniaco producia mui buen 
efecto ; pero como se evaporaba al instante, y era nece- 
sario echar en el baiio una cantidad considerable, su- 
bia mucho el precio de la tintura. 

296 En este estado recurri d otro expediente que 
me salio mejor , y cuyo gasto es de poca entidad. Re- 
ducese , pues , a echar en el bano el alkali voladl de la 
sal ammoniaco al mismo tiempo que sale de su basa ; y 
para esto , despues que mi carmesi estaba tenido por 
el metodo ordinario, le pasd por un bano nuevo en que 
habia hecho disolver un poco de sal ammoniaco. Quan- 
do el baiio se hallaba algo mas que tibio incorpore en 
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el otra tanta porcion de potassa como habfa empleadb 
de sal ammoniaco, , y entonces tomo la lana un color 
mui rosado , y mui brillante. Este metodo ahorra tam- 
bien a'lguna parte de cochiniila ; porque como el nuevo 
banb la sube de color , puede emplear'se eh este caso al- 
go menos que la que se gasta en esta operacion quando 
se hace por el metodo ordinario i pero la mayoi patte 
de los Tintoreros , y aun los de mas fama , rosan los car- 
mesies con la orchilla que es droga del tinte ialso. 

•: 297 Hacense tambien mui buenos carmesles dando 
si la lana el cochniento de preparation como para la 
escarlata ordinaria , y formando despues un segundo CO' 
cimiento con dos onzas de alumbre , y una de tartaro 
por cada libra de lana en que se dexa esta por una 
hora. Preparase inmediatamente undoaiio nuevo en que 
se echa a razon de doce adarmes de cochiniila , y quan- 
do ya se ha mantenido la lana por una hora jen este baiio, 
se saca , y se pasa sin detencion por un baiio hecho con 
barrilla, y sal ammoniaco. Del mismo modo se sacan por 
este metodo unos matices de carmesi mui bellos dismi- 
nuyendo la cantidad de la cochiniila. 

298 Es necesario observar que en esta operacion 
se empiean solamente doce adarmes de cochiniila pa- 
ra tenir cada libra de lana, porque en el primer coci- 
miento de escarlata que se la da ,'se ec'nan tres adar- 
mes de cochiniila para la misma cantidad de lana. 
Y tambien es preciso atender a que para rosar estos 
carmestes no se necesita que este mui caliente el baiio 
de sal alkalina y sal ammoniaco , porque el espiritu 
volatil de la ultima de estas sales se disolveria mui 
apriesa, y el cristal tartaro del primer cocimiento per- 
deria su propiedad convirtiendose , como ya he nota- 
do , en tartaro soluble. 

299 Tambien puede practicarse la misma operacion 

empleando una parte de cochiniila silvestre en lugar 
de la fina 6 mesteca , y el color noresultara por eso 
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menos bello , con tal que se emplee bastante cantidad, 
porque ordinariamente quatro partes de £sta no hacen 
ijias efecto que una de la fina. Del propio modo puede 
igualmente emplearse la cochinillasilvestre en la es- 
carlata , pero esto debe executarse con grandes pre- 
ciuciones , y siempre sera mejor no emplearla mas que 
para las medias- escarlatas , y medios-carmesies , segun 
dire al tratar en particular.; de est.os dos colores. 

300 Quand.o;.una escarlata ha salido manchada , 6 
se ha echado d perder en la operacion por algun am 
cidente imprevisto , y tambien quando ha faltado la tin- 
tura , el remedio ordinario que hay , es el de tenirla en 
carmesi , y para esto no se hace otra eosa que intrpdu? 
cirla en un bano en que se hayan echado cerca de dos li- 
bras de'aiurnbre por cada cien libras de lana-, pasandola 
toda prontamente por este baho., y dexandola en elhasta 
que haya adquirido el mattz de carmesi que quisiere dar- 

CARMESI DE LENGUADOC. 

301 _/\.Hora expondre el modo con que en Lem 
guadoc se hace una bellisima especie de carmesi en los 
panos que se remiten al Levante , que poes tan rosa- 
do como el de que acabo de hablar , sino que se acer- 
ca mucho i la escarlata de Venecia. 

302 Para cinco piezas de pano se prepara un bano 
por el metodo ordinario , introduciendo en el un saqui- 
llo lleno de salvado si acaso lo necesita. Luego que s§ 
halla algo mas que tibio, se echan en el diez libras 
de sal marina en iugar de cristal de tartaro , y quan- 
do ya esta inmediato d levantar el herbor vacian en el 
veinte y siete libras de la composition que se prepara 
para la escarlata pero hecha segun el metodo de 
Carcasona ; y sin emplear cochinilla alguna , se pasa el 
pano por este bano durante dos horas sin dexar de darle 
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vueltas en el torno , y sin que cese de herbir. Sacase 
despues deeste tiempo , y quando _ya esta oreado d 
ventilado se lleva a lavar al rio. Disponese luego un 
nuevo bario con ocho libras y tres quarterones de co- 
chinslla en polvo pasada por tamiz , y quando ya esta 
para herbir se incOrporan en el veinte y una libras de 
lomposicion. Hacese herbir alii el paho por tres quar- 
tos de liora con las-precauciones ordmarias , y sacado 
despues , oreado dy lavado^quedade un bellisimo car- 
mesi aunqvie poco rosadoi Si se quiere mas rosado se 
echa en el cocimiento 6 bano primero preparativo ma- 
vor cantidad de alumbre; y en el segundo , que es e 
bano de color., menos composicion , y un poco de sal 
marina. Y la costunibre ensenara facilmente a sacar por 
bste metodo todos los matices que se denban del car 

, / 

meSI 

- oor. Despues de todas las operaciones que se prac- 
tical en los co lores que proceden de la cochinilla , y 
de quienes se ha hablado en estos dos^ Capitulos , se 
encuentra en el asiento de cada bano de color un se* 
dimento 6 poso obscuro que se arroja como el bano 
Por inutil. Yo hice que me llevdran este sedimento pa- 
fa examinarle , y hall* que el de los banos de color de 
la escarlata Contenia una cal de estano precipitada, 
y aunque hice yo mismo revivir este metal , fue a a 
verdad con tanto trabajo , que de ning.uu modo seria- 
de provecho alguno el volver a repetir la operacion- 
I : as otras partes de este sedimento son las heces o ba- 
glra del tirtaro bianco 6 crema de tartaro , umdas con 
las partes groseras delos cadaveres de la cochinilla, 
que^ como se veri en su Descripcion , es un msecto 

^oo^lave entonces yo mismo estas partecillas am* 
males 4 en agua fria , y revolviendola recogi con u 
tamiz fino todo aquello que la agitaciom del hco 
hacia subir a su superficie. De este modo iui-separando 
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estas partes ligeras de entre.todo lo que habia terreo y 
metdlfco. Hicelas secar aparte , y despues las moll en 
la piedra de moler los colores con otro tanto de cris- 
tal tdrtaro. nuevo , esto es , que no habia servido ; y 
quando ya esta mezcla quedo reducida a . polvo impal- 
pable , puse a herbir una porcion de el con un poco de 
alumbre , y mantuve hirbiendo por tres quartos de ho- 
ra en este bano una muestra de pan6 bianco , que sa- 
lio tenida al cabo de este tiempo en mui hello carmesi. 
Por eso , habiendonie demostrado este experimento que 
aunque se reduzca d polvo la cochinilla , y se pase sim- 
plemente por tamiz , no se saca sin embargo toda 
la utilidad que puede dar esta preciosa droga , he crei- 
do deber comunicar aqui este hallazgo , y exortar d 
los Tintoreros que sean dociles , dque se aprovechen 
de dl. 

305 Tomese ,*por exemplo , una onza de esta co- 
chinilla reducida a polvo , y pasada por tamiz , que es 
como se acostumbra emplearla ordinariamente , y mez- 
clese con ella la quarta parte de su peso de crema de 
tartaro mui blanca , cristalina , y seca. Coloquese todo 
[en la piedra, y reduzcase con la moleta d un polvo real- 
mente impalpable. Echese esta cochinilla asi dis- 
jpuesta en el cocimiento preparativo , y ei\ el bano de 
| color , rebajando del cristal de tartaro que debe em- 
iearse en el cocimiento la corta cantidad de el que 
incorporo con^la cochinilla para molerla : en la inte- 
igencia,de que lo que se echa de este cristal en el 
ano de color , aunque meclado con una quarta parte 
e la misma sal , no tan solamente no perjudica d esta 
intura, sino que antes bien me ha parecido que la ha- 
x mas solida ; y se verd , que los que me imitaren ha-* 
laran en ello mas de una quarta parte de utilidad. 
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C A P I T U L O XIV. 

BE -LA ESCARLATA BE GOMA 

laca ( 33 )* 



306 JL Arabian puede emplearse la parte encar- 
nada de la gomd-laca para hacer la escarlata ; y si es- 
te color no saca perfectamente todo el brillo que una 
escarlata hecha con sola la cochinilla fina , tiene para 
eso la ventaja de ser algo mas permanente. 

307 La goma-laca mas^ estimada para la Tintura 
es la que viene en ramos 6 palillos , porque es lamas 
cargada de particulas animates ; y <£sta debe escogerse 
la mas encarnada por dentro , y la que mas se acerca 
al color obscuro negrusco por defuera. Algunos Tin- 
toreros la emplean reducida d polvo , y metida en un 
saquito de lienzo para tenir los texidos; pero este es 
mu'i mal metodo, porque siempre se pasan por entre 
las mallas del lienzo algunas porciones de,la gomo- 
resina , que disolviendose en el agua hirbiendo de la 
caldera se pega de tal forma al pano , y queda & & 
tan adherents 'quando se enfria , que es necesario ras- 
parla con un cuchillo. ; Otros la reducen a polvo , la 
bacen herbir en agua , y quando ya ba comunicadoa 
esta todo su color la dexan enfriar para que la parte 
resinosa se precipite al fondo. Luego decantan el agua 
colorada , la ponen a evaporar al ayre en donde por 
lo regular se corrompe , y quando ya se halla en con- 
sistency de conserva de membrillo , la colocan en va- 
sijas para guardarla con cuidado. Pero cotno de esta 
forma es mui dificil conocer a punto fixo la cantidad 
de ella que se emplea, poresto'me fue forzoso buscar 
el medio de conseguir. esta tintura separada de su go- 
mo-resina , sin estdr obligado a hacer evaporar tan 
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grande cantidad de agua para lograrla seca , y poder- 

la reducir d polvo. , , , 

008 Omlto aqui el por menor de todos los ensayos 
que hice con el agua de cal mitigada , con la decoccion 
del corazon de agarico, y con la de la raiz de aristolo- 
quia recomendada en un Codigo ant'iguo de la Facultad 
de Medicina de Paris ; porque aunque el agua dexa , a 
la verdad , una parte de la tintura que ha extraido en 
el filtro del papel por donde se pasa , con todo eso 
resultando todavia demasiadamente tinturada , seria ne- 
cesario evaporarla para conseguir toda su tintura. Y co- 
mo esta evaporacion era la que yo queria evitar , por 
eso me fue forzoso recurrir d raices mucilaginosas, 
que no diesen por si mismas tintura alguna , pero q .e 
su mucilago retuviese las partes colorantes , de sueite 
que se quedasen con el mksmo mucilago en el filtro. 

009 Para esto la raiz que hasta ahora me ha sa- 
lido mejor ha sido la de simphito , 6 consolida gran- 
de , y asi laemplee seca , y en polvo grosero , y 
eche d razon de un adarme para cada dos libras de 
apua , que hice herbir por un quarto de hoi a largo. 
Despues la pase por un lienzo , y echada caliente so- 
bre la goma-laca que estaba reducida a polvo 7 y pa- 
sada por- cedazo de crin, sac6 inmediatamente una e- 
11 a tintura carmesi. Puse la vasija en digestion (34) 
fuepo lento por doce horas , y x tuve cuidado de revol- 
ver 'por siete u ocho veces la goma que desde luego 
se precipita a lo hondo. Luego decant^ o verti por 
inclinacion el agua cargada del color en una vasija 
bastantemente grande para que las tres quartas par- 
tes de su cabida pudiesen quedar vacias , y ia uene 
de agua fria. Despues agregue una cantidad mui cor- 
ta de una disolucion fuerte de alumbre de Roma a es- 
ta tintura extractada, y ya mezclada con el agua fria. 
En este caso se precipito la tintura mucilaginosa y 
si quando se pusiere. en prictica esta operacion se vie- 
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re que el agua que tiada por encima esta todavia co 
lorada , se le anaden algunas gotas de la disolucion 
de alumbre para acabar la precipitacion ; y esto se 
continua hasta que el agua que sobrenada se mani- 
fiesta tan clara como la comutl. Luego que la visco- 
sidad 6 mucilago carmesi se ha asentado bien en el 
s«elo de la vasija , se saca el agua clara con una bom- 
ba , y se echa lo demas en un filtro para acabarla de 
extraer, y despues se pone a secar al Sol. 

310 Si la primera agua mucilaginosa no ha saca- 
do toda la tintura de la goma-laca, esto es-, si esta 
goma no x queda de un color de paja baxo , se echa 
otra agua hirbiendo , y se repite todo lo que se exe- 
cuto en la primera extraction. De este modo se sepa- 
ra toda la tintura que la goma-laca puede dar de si; 
y como despues se hace secar para reducirla d polvo, 
se sabe la cantidad que ha producido, y se_emplean 
dosis mas seguras en la tintura de los texidos , que 
las que echan los que se contentan con evaporarla has- 
ta que queda en consistencia de extracto , porque lo 
que quedare mas compacto dara mas color que lo mas 
hiimedo. 

31 1 Una laca bien escogida , y despegada de los 
palllios , no da en. tintura seca , y reducida a polvo mas 
que la quinta parte de su peso , 6 un poco mas , y 
al precio que actualmente vale , no hay tanta venta- 
ja como muchos creen en servirse de ella en lugar 
de la cochinilla. Pero si se quiere hacer la tintu- 
ra de la escarlata mas solicfa que lo que ella lo es or- 
dinariamente , puede emplearse la laca en el cocimien- 
10 preparativo , y gastar la cochinilla en el bano de 
color. 

312 Si se intenta hacer la escarlata con la tintu- 
ra de la goma-laca sacada segun mi metodo , hay una 
precaucion que tomar para desleirla , que es iniitil 
quando se usa de la cochinilla. Esta se reduce a que 
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si la laca se echase en el agua del bano quando bste 
se halla proximo & herbir, como.se hace con la co- 
chinilla , se pasarian mas de tres quartos de hora de 
tiempo perdido para el Tintorero antes de disolverse 
enteramente. Y asi , para abreviar esta operacion eche- 
se la desis de esta tintura seca que haya de emplear- 
se en una vasija grande de loza , o de estano fino , y 
viciese sobre ella agua caliente : quando este ya bien 
humedecida , anadase la cantidad necesaria de compo- 
sition para la escarlata , y agitese la mezcla con una 
mano de vidrio. Este polvo que antes era de un color 
de piirpura sucio , y dbsquro , toma luego que se di- 
suelve. un encarnado de color de fuego extremamente 
vivo. Vaciase la disolucion en el bano en que anterior- 
nieSite se ha echado el cristal de tartaro , y asi que 
el agua de este bano comienza a herbir , se introdu- 
ce el pano en ella , y se le trata segun el Artede Tin- 
torero. Todo lo demds de la operacion es conforme £ 
la de la escarlata con la cochin ill a , y solamente creo 
que he observado que el extraeto de la goma-laca, 
preparado segun mi metodo , dd como una novena par- 
te mas de tintura que la- cochinilla ; & lo menos , que 
aquella de que me servi para hacer este cotejo. 

313 Tambien se pueden extraer las partes coloran- 
tes de la goma-laca con sola el agua derio, sin mas 
adiccion que la de ponerla a calentar , y en estando 
algo mas que tibia , colocar la laca reducida d polvo 
en un taJego de un texido de lana grueso, y hacer 
que un hombre la amase en la caldera con los pies. 

314 Si en lugar de cristal de tdrtaro , y de com- 
position se emplea alguna sal alkalina fixa,o el agua 
de cal , se convierte el encarnado vivo de la goma- 
laca en color de heces 6 lias de vino ; y asi, esta 
tintura no se rosa tan fdcilmente como la de la co- 
chi nil la. ' 

315 Si en vez de estos alterantes se usa de sola 

la 
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la sal ammoniaco , se sacaran unos colores de caneh, 
6 de castana claros & proporcion de la mas 6 menos 
sal que se emple&re. 

316 Tainbien he practicado con esta droga otras 
veinte experieacias que no referire aqui, porque solo 
me han producido unos colores mui comunes , que se 
pueden sacar mas facilmente con ingredientes que va- 
len baratos. Y como el objeto de mis ensayos era el 
de hermosear el color encarnado de la laca , que es 
lo que priucipalmente se ha de buscar , cieo que se 
debera estdr a lo que dexo expuesto sobre el modo de 
extraer sus partes colorantes ; porque d la verdad, 
quantos mas ingredientes hubiere para hacer una tin- 
tura tan cara como la escarlata , mas se disminuiri 



su precio. 

317 Por ultimo, todos estos expenmentos hechos 
tanto sobre la cochinilla como sobre la laca , y otras 
drogas que parecen iniitiles al Tintorero , no lo seian 
para un Fisico que buscare la causa de estas muta- 
ciones en los colores materiales i y lo poco que he 
dicho basta para hacer ver , que esta materia es una 
de las mas fecundas que puedan tratarse. 



CAPITULO xv. 



DEL ENCARNADO DE RUBIA( 3s). 



L 



318 1 j A raiz de la rubia es la sola parte de esta 

planta que se emlpea en la Tintura. De todos los en- 
carnados el suyo es el mas solido quando se apliea 
sobre una lana 6 su texido bien desengrasado , y des- 
pues preparado por las sales con que se le hace her- 
bir por dos o tres horas , porque sin semejantes cir- 
cunstancias , este encarnado que es tan tenaz quando 
ha precedido la preparacion de lo que se ha de te- 
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fiir , no resistiria mas a las pruebas que lo que resis- 
ten los encarnados que dan los otros ingredientes de 
tinte fako. Esto mismo demuestra que los poros de 
las fibras de la lana deben quedar no solamente bien 
desengrasados de la juarda 6 transpiracion grasienta 
del animal que puede quedar en ella , sin embargo 
de su desengrasado con el agua , y los brines , sino 
que tambien es necesario que estos mismos poros se 
hallen barnizados iuteriormente con una capa de algu- 
nas sales, d que yo he llamado duras , porque ni se 
calcinan al ayre, ni pueden disolverse con la humedad 
del agua en tiempo lluvioso , ni aun con el agua de 
la lluvia. Tal es, como ya se ha visto en otros Capi- 
tulos , el tartaro crudo bianco , el rubio , y el cristal 
de tartaro , de que se emplea , segun la practica co- 
mun , cerca de la quarta parte en el cocimiento pre- 
parativo con dos terceras partes de alumbre de Ro- 
ma , y aun tres quartas partes. 

319 Para tenir en encarnado de rubia se hace el 
mismo cocimiento que para el kermes sobre poco mas 
d menos , porque siempre se prepara con el alumbre, 
y el tartaro. Los Tintoreros no estdn mui de acuerdo 
sobre las proporciones , y yo por mi parte estoy en 
que la mejor , es la de echar cinco onzas de alumbre, 
y una de tartaro rubio por cada libra de lana hifada. 
Aiiadase tambien cerca de una duodecima parte de 
agua aceda en el bano del cocimiento , y dexese her- 
bir en el la lana por dos horas. Si la lana es hilada 
guardese bien humedecida con la disolucion de estas 
sales por siete u ocho dias , y si es pano concluyase 
al quarto dia. 

320 Para tenir esta lana preparese un bano nuevo, 
y auando el agua se halle en un grado de calor que 
todavia le pueda sufrir la mano , echese a razon de 
media libra de la mejor nibia sin corteza. por cada li- 
bra de lana. Tengase cuidado de palejarla , y de mez- 
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clarla bien en la caldera antes de mtrodncir en ella 
la lana ; y quando ya se haya metido esta en el baiio, 
dcxesela alii por una. hora sin hacctla heioii , porcjue 
en este caso saldria enapanado 6 deslucido el color. 
Pero para asegurar mejor la tintura se puede dexar 
lierbir el bano solamente quando ya se final ice laope- 
racion por quatro o cinco minutos , en la hiteligencia 
de que quanto mas se haga herbir la iubia , tanto 
mas empaiiado , y de color de ladrillo resultaia su ea~ 

carnado. . 

321 Si se quieren sacar matices de la rubia , no 
hay mas que gobe»rnarse\ con ellos del modo mismo 
que he ensenado para los otros colores ; pero ya no 
estan mui en uso estos matices,, porque sus- colores no 
son bellos. Semejantes matices degradados^ o en esca- 
la , no se necesitan sino en los colores rormados de 
la mezcla de otros muchos ; y hay un nutnero consi- 
derable de estos , d quienes se debe dar en el buen 
tiate un pie b fondo de rubia. 

322 Quando ocurren muchas piezas de pario que 
tenir de una vez cn encarnado de rubia , no hay que 
variar la operacion , porque esta es la misma ; y asi, 
aumentense las dosis b cantidades de los ingredientes 
en la proporcion que acabo de exponer. Pero tenga- 
se entendido , sin embargo , que en las operaciones 
que se hacen para cosa' corta , es necesario aumentar 
siempre un poco.mas de los ingredientes , que aqueilo 

■ que se emplea para cosas por mayor ; y esto debe 
entenderse , no solamente de los encarnados de rubia, 
sino tambien de todos los demas colores. 

323 Estos encarnados jamas. son tan hermosos co- 
mo Los de la grana kermes , ni llegan con mucho £ 
los de la laca , y cochinilla ; pero como cuestan po- 
co , los emplean por eso en aquellos texidos comunes, 
ciayo inferior precio no pudiera soportar el de una tim 

tura ma.s cara, Por esto , la mayor parte dejos cocai- 
ne 
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nados de los panos que sirven para la Infanterfa , y 
Cavalleria , son por lo comun de riibia, rosada tal vez 
con la orchilla ,6 con el brasil , aunque drogas de tin- 
te fa Iso , para hacerlos mas bellos , y mas aterciope- 
lados , porque no se les podria facilitar esta perfec- 
cion con la cochinilla sin aumentar mucho el precio.' 

324 Ya he dicho que la riibia que se aplica sobre* 
los texidos sin haberlos preparado antes con el coci- 
miento de alumbre y tartaro para recibirla, los da 
verdaderamente su.coior encarnado, pero este ni es 
igual , ni tiene solidez alguna. Las sales , pues , son 
las que aseguran la tintura , y esta circunstancia es 
comun a todos los colores encarnados , y amarillos 
que no pueden a.firmarse en los texidos sin que pre- 
ceda el cocimiento preparativo. 

3 2 5 es ^ e supuesto , conviene ahora indagar si 
libertando totalmente a la lana de todos los restosde 
la transpiracion crasa 0 azeytosa del carnero ,quedar4 
mas bien preparada para recibir inmediatamente la* 
partes colorantes , o si una porcion de estas sales em- 
pleadas en el cocimiento , y principalmente de aque- 
Ua de las dos que ni aun el agua tibia puede despren- 
der,se queda en la lana para asir ,y como pegar con 
betun ^ ella el 3 tomo colorante quando se halla rari- 
ficada , 6 abiertos sus poros por el calor del agua , y 
retenerle quando despues se coagula aquella sal con 
el frio. 

326 Para obligar d los que siguieren la primera 
opinion a que la abandonen , no es menester mas que 
echar en lugar del alumbre y el tartaro alguna sal 
allcali como potassa , legia clarificada de c.enizas de 
encina, u otra qualesquiera sal lixivial pura , y en can- 
tidad convenientemente proporcionada para no disol- 
vei la^ lana , y pasar despues por un bano de riibia 
el texido ; y se verd que este saldra con efecto tenido 
de encarnado , pero que el color no resultara solidb 
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en atencion a que sola el agua hirbiendo le sacaii 
con el tiempo mas de las tres quartas partes de el. 
Ademas de esto , no puede decirse que una sal alkali 
fi-a sea incapdz de desocupar y limpiar los poros de 
la lanade su juarda 6 grasa del carnero, pues que se 
sirven de las sales lixiviales , y hacen buen efecto en 
muchos casos en que se trata de sacar a un texido la 
crasa que el agua sola no le quitaria. Y todos saben 
mui bien que con estas grasas , que son diferentes , y 
distintas del texido, y con la sal alkali , se forma una 
especie de xabon que el agua saca , y se lleva des- 

pues mui facilinente, , . 

7 027 Fuera de esto , tomese un pedazo de text- 

dokenido en encarnado de mbia por. el metodo or- 
dinario y dexese herbir por algun tiempo en la so- 
lucion de una corta cantidad de sal alkalina nxa , y 

verd que se destruye tambien el encarnado ; por- 
cue atacando el alkali fixo a los dtomos pequenos de 
d'ristal de tdrtaro, 6 del tdrtaro crudo que cubrenlos 
poros de las fibras de la lana, se forma entonces un tar- 
taro soluble , que se disuelve , como se sabe , en el 
agua con mucha facilidad ; y que por consiguiente 
abriendose los poros en el agua caliente del expen- 
mento , se escapa el dtomo colorante con el atorao 
de la sal a que estaba^ como encolado. Si este texiuo 
se lava despues, se ve que el resto del color encarna- 
do se deslie, y que el texido queda de un color c.o- 
mo de raiz 6 sucio. Pero si en lugar de esta sal aka- 
lina se visa del xabon , que es una sal alkalina mitiga- 
da con elazeyte, y se b ace herbir por algunos mi- 
nutes otro pedazo tenido igualmente en encarnado de 
rubia, queda este color mas bello , porque ekalkal 
del xabon que estd por todas partes circundado 
azeyte , no ha podido atacar & la sal 3ccida vegeta , 
y el herbor no ha podido sacar mas particulas colo- 
rantes que aquellas que estaban mal eneaxonadas , y 

x * -CU- 



FUNDACION 

JUANELO 

TURRIANO 




( I 39 ) 

euyo numero disminuido hace que lo que queda de 
ellas en el texido parezca menos cargado 6 mas claro. 

328 Tod avia dire para mayor prueba de la exis- 
tence de las sales en los poros de la lana de un te- 
xido preparado con el cocimiento, y antes de darle 
la tintura de la rubia , que el mas 6 menos tdrtaro for- 
ma variedades infinitas con esta sola raiz , no solamen- 
te en quanto d matices , sino tambien en quanto a co- 
lores enteros ; porque si se disminuye la dosis del 
alumbre , y se aumenta la del tdrtaro , se saca un en- 
carnado de canela ; y aun sino se emplea en el coci- 
miento mas que el tartaro , se pierde el encarnado , y 
solo se saca un color de canela obscuro , 6 un color de 
raiz , pero de buen tinte , porque el t dr taro crudo, 
que es una sal accida , disuelve de tal modo las par> 
ticulas que pueden tenir de encarnado , que no que- 
da mas que una corta porcion con las fibras duras 
de la raiz ; y bsta , como otra qualesquiera de las co- 
munes , solo da entonces un color musco 0 leonado, 
mas o menos obscuro, segun la cantidad que de ells 
se emplea. Con esto dexo probado ya que el accido 
que hace que los encarnados se aviven , los disuel- 
ve quando se emplea mayor cantidad de el , y los 
divide en unas par ticulas tan tenues que no las perct- 
be la vista. 

329 Si en lugar del tartaro , que es una sal dura, 
*e emplea con el alumbre en el cocimiento de prepa- 
ration para el encarnado de rubia una sal fdcil de 
disolver , tal como el salitre , queda iniitil la mayor 
parte del encarnado de riibia, porque desaparece , 6 
no se aplica al texido ; y asi , no se saca mas que 
un color de canela , d la verdad mui vivo , pero que 
no resiste suficientemente d las pruebas , porque las 
dos sales que se emplearon en el cocimiento no tienen 
la dureza que la sal de tartaro. 

33 ° Los alkalis volatiles orinosos, que desenvuelven 
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de ciertas plantas , como la perella oromaza , la or- 
■chill a de Canarias y otros mohos 6 lichenes , un en- 
carnado que antes no se sospecharia en ellas , desen- 
vuelven tambien el encarnado de la raiz de rubia; pe- 
ro al mismo tiempo le comunican su volatilidad de tal 
suerte , que quando se quiera emplear esta rubia pre- 
parada del mismo modo que la orchilla con orines 
fermentados , y cal viva , solo conseguirdn , como a 
mi me sucedio , unos colores de ctvellcitia , mas o me- 
nos claros, pero sblidos : lo primero , porque no en- 
tra en el bano mas que la corta porcion de volatil 
orinoso que es suficiente para humedecer la rubia, y 
esa basta el herbor para hacerla evaporai ; y ° 
gundo , porque el pano queda bastantemente cargado 
de sales en el cbcimiento ordinario de preparacion , pa- 
g*a poder retener las particulas coloi antes. 

oqi Quando se aplica un encarnado puro , v. gr. 
el de la cochinilla , a un pano tenido antes de azul, 
y despues preparado con el cocimiento de tartaro y 
alumbre para que reciba , y retenga aquel encarna- 
do se saca un color de purpura , b un morado pro- 
porcionado a la cantidad de azul , 6 de aquel encar- 
nado puro. Pero el encarnado de la rubia tm hace el 
anismo efecto , porque no es puro como el de la co- 
chinilla , a causa de que , como ya dexo dicho , esta 
•alterado con el musco 6 leonado que es el color pro- 
pio de las fibras lenosas de su raiz , como el de las 
fibras lenosas de toda otra raiz ordinaria. Y asi , este 
encarnado ensuciado por el musco hace sobre el azul 
un color de castana mas b menos obscuro , segun la 
intensidad o mas o menos color azul que se ha apli- 
cado antes. En este supuesto, si se quiere que este 
color de castaua saque un viso de purpura , enton- 
ces es preciso emplear un poco de cochinilla para que 
la cosa tenida resulte de buen tinte. 

332 Los Tintoreros que sacan los mas hermosos co- 
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lores encarnados de riibia , tienen gran cuidado para 
evitar este color musco de la raiz de no usar del 
: bano de rubia sino quando se halle un poco mas que 
j tibio , y de sacar de el el texido un minuto 6 dos 
despues que ha comenzado & herbir ; pcrque si hier- 
be por mas tiempo , se empana d desluce considera-. 
blemente la rubia , por razon de que entonces es el ca- 
lor de la agua bastante fuerte para que las particu- 
las que dan el color musco se desprendan , y se apli- 
quen al texido con las encarnadas. Este inconvenien- 
te se evitaria , si quando todavia esta fresca la raiz 
de rubia se pudiese hallar el medio de separar facil- 
mente del resto de esta raiz el circulo encarnado que 
contiene debaxo de su pellicula obscura , y que cir- 
cunda 6 rodea el meollo 6 tuetano de la raiz. Pero co- 
mo semejante trabajo aumentaria el precio de este 
ingrediente , y ademas de eso no daria jamas un en- 
carnado tan bello como el de la cochinilla lo que asi 
se separdse con mucha paciencia, desde luego pare- 
ce inhtil hacer la prueba en gran cantidad. A lo mas 
se podria intentar para tenir de encarnado el algo- 
don , cuyo precio podria soportar el de esta prepara- 
cion. 



333 Siendo la rdbia la mas barata de todas las 
materias que se emplean para tenir el encarnado de 
buen tinte , se usa de ella para mezclarla con las 
otras , y disminuir de esta suerte el precio de estos 
colores. Y asi , con la rubia , y el kermestse hacen las 
medicts-escarlatas 6 medias- gran as de kermis ; y con 
la rtibia , y da cochinilla las media s-gnands comunes 

1 7 el medio- Cannes/. 

334 Para tenir la escarlata media-grana se hace 
el cccimiento , y se executa todo.lo dem^s de la ope- 

) tacion como si se quisiese sacar la escarlata de grana 
j kermes 6 de Venecia ordinaria ; a exdepcion de que 
J en lugar de emplear el kermes solo en ei segundo ba- 
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ffo 6 bano de color , no se echa mas que la mitad 
de la porcion que seria necesana , y la otra mitad se 
reemplaza con otra tanta cantidad de la mejor rubia 

qoc Para la media-escar lata color de fuego se 
hace la composition , y el cocimiento por el metodo 
ordinario. En el cocimiento no se emplea mas que co- 
chinilla pura , pero en el bano de color se ecna la 
mitad del total de la d6sis de cochim la y a otra mi 
tad de rubia. En este caso se puede tambmm usar de 
la cochinilla siivestre; porque una vez 
miento de. preparation con la cochinilla fl “ . 

ca , se puede echar en el bano de color media ora 
de esta con libra y media de la siivestre , y ua ^ 
de rubia para aquella porcion de lana que en 
de color necesitase de dos libras de grana fina p 
quedar tenida en la media-escarlata comun. 

0.6 Para que la lana , y los texidos resulten tern 
dos tan igualmente como sea posibte , es esencia que 
las dos clases de cochinilla est6n bien molidas , y e - 
pues pasadas por tarniz , y lo mismo la rubia con, 
quien han de incorporarse mui bien antes de ec . 
el todo en el bano : debiendo entenderse tambien lo 
oropio de todos aquellos colores para los quales se 
mezclan muchos ingredientes. Esta media-escarlata sc 
concluye de tintura como la escarlata ordinal la , J 
puede del mismo modo rosarse con el agua caliente, 

b con el alumbre. j 

El medio- carmes( se hace como el carmes 

ordinario sin mas diferencia que la de emplear mitad 
de riibia , y mitad de cochinilla. Y tambien puede effi- 
plearse la cochinilla siivestre , cuidando de no reba- 
far mas que la mitad de la cochinilla fina , y de ree n- 
plaz” esta mitad con tres tamos de la st vescre ; p t- 
que 'si se emplease mayor cantidad de v-sta , y , 
bajase de la primera , no seria tan hermoso el colo^. 
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338 Si se quisieren sacar unos matices menos he- 
llos de todos estos colores, y fuere forzoso asemejarlos 
a algunas muestras , se puede entonces aumentar , 6 
disminuir la proporcion de la rubia , y de la cochini- 
11 a. Y aunque sobre esto no puede darse regia alguna 
fixa , podra qualquiera , con lo que acabo de exponer, 
hallar facilmente el modo de acertar. 

COLOR DE PURPURA CON 

la rubia , sin pie de azul ( 36 ). 



G 



339 \^Oncluyo este Capitulo con la exposicion de 
nn experimento que me produxo un color de purpura 
bastante bueno sin haber empleado la cochinilla , y sin. 
que al pano se le hubiese dado antecedentemente el pie 
azul. Hice herbir un pedacito de pano que pesaba me^ 
dia onza , con diez granos (37) de alumbre de Roma, 
y seis de cristal de tdrtaro. Pasada media hora le saque, 
le exprimi , y le dexe enfriar , y luego anadial mismo 
bano veinte y quatro granos de riibia sin corteza. Des- 
pues que esta dio su tintura al agua del bano impreg- 
nada todavia de las sales, eche en ella veinte gotas de 
una disolucion de bismuto hecha con partes iguales de 
agua comun , y espfritu de nitro, y volvi d introducir 
en ello la muestra. De alii a media hora la saque , y 
despues de haberla exprimido , y lavado , quedo de un 
carmesf casi tan bello como si se hubiese hecho con la 
cochinilla ; y aun tenia bastante fondo e igualdad de co- 
lor para haber le dexado en este estado. Sin embargo, 
para saber qual seria la diferencia aumentando d la 
muestra su color , la volvi d introducir de nuevo en el 
mismo bano , y habiendo continuado en hacerla her- 
jjbir todavia por un quarto de hora , la saque despues de 
tun color de piirpura mui vivo , que probado en el co- 
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cimiento de alumbre se avivo y hermoseo , y con el 
de xabon quedo de un encarnado mucho mas bueuo que 
!os encarnados comunes de rubia. 

340 Si se guarda por machos dias el pano hutne- 
decido de su cocimiento de tartaro y alumore : si se 
le tine despues en un baiio nuevo de simple rubia , y 
sin sales segun el metodo ordiuario hasta que haya to- 
rnado un color de canela vivo; y se le anade luego & 
este bano la misma. disolucion del bismuto , solo se 
sacara un color de castana sin nada de purpura. Esto 
mismo hace ver la exactitud que se necesita en des- 
cribe las operaciones de la Tintura , y que por este de* 
fecto han sido hasta ahora inutiles quantos libros se han 
publicado sobre esta Arte ,* por haberse despreciado en 
ellos , b no haber atendido d indicar las circunstancias 
uecesarias para acertar en el color que se busca. 

341 En este segundo experimento torao el pano 

primeramente muchas sales que se mantuvieron en el 
por mucho tiempo , y el baiio de color no las tenia. 
Esta falta de alumbre hizo que el color de purpura no 
se dexase ver , porque la tierra blanca de esta sal no 
pudo precipitarse con las partes disueltas del bismuto, 
que f cotno se ha visto en el Capitulo del kerines, 
ilevan consigo la parte azul del esmalte que se halla 
siempre en la mina del bismuto , y de que verisimil* 
mente se une una porcion con este semi-met~pj'cii su 
fundiciom Y esta precipitation reciproca se jm* 

esta operacion de tintura con el auxiiio de las partes 
astringentes de las fibras lenosas de la raiz de la rubia. 
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C AP ITULO XVI. 
DEL A MA R ILL 0 ( 38 ) . 



342 J. J.Asta ahora se han conocido en la Tintu-' 
ra diez especies de drogas que tinen de amarillo; pe- 
ro por las pruebas que se han hecho , se ha quedado 
en la seguridad de que de estas diez no hay mas que 
cinco que sean bastantemente soiidas para poderse 
emplear en el buen tinte ; bien que no por eso se de- 
xarian de encontrar otras muchas que anadir a estas 
cinco, porque los amarillos no son dificiles de hallar. 
Las cinco que comunmente se usan son la gualcla , la 
agedrea , la retama , el palo amarillo , que viene de 
Indias , y el be no griego 6 alholvas , porque todas es- 
tas son- de buen tinte. 

343 La gualda es de todas estas materias la que, 
mas general mente se emplea , y la que t'ambien da el 
amarillo mas completo. La agedrea , y la retama son 
mejores para las lanas que se han de tenir de verde, 
porque su color natural tira un poco & verdoso. Y las 
otras dos dan unos matices • de amarillo un poco dife- 
rentes. 

344 Los matices de amarillo mas comunes en el 
Arte db'ia Tintura son el amarillo de paja , el ama- 
rillo palido 6 amarillo baxo , el amarillo de Union , y 
el amarillo naciente 6 mata-amarillo. Los amarillos 
naranjados hechos segun se acostumbra , no son colores 
simples; y asi , no hablare de ellos por ahora. 
v 345 Para tenir de amarillo se da a la lana hilada, 
o al texido el cocimiento de preparacion ordinario de 
que ya se ha hablado muchas veces , esto es , el del t£r- 
taro y alumbre. Echanse quatro onzas de alumbre para 
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opcracion del cocmfcnto 6 el mode de darte d lo que 
se ha de tenir,. es semejante a las antecedentes^ Para 
el: bano de gualda se echan en ua nuevo bano v despues 
que la. lana 6 e.l t.exido se ha preparado en el cocimien - 
to , de cinco a seis libras de gualda para cada libra de 
texido. Introducese esta gualda en una talega de lien- 
zo claro. a fin de que no se roezcle, ui emede en lo que 
se tine •, y para que no se suba a lo. alto de la caldera, 
se la ca’rga con. una cmz de naadera pesada. Otros de- 
xan herbfr su gualda hasta que ha comunicado toda su 
tintura al agua del bano ,'y se ha precipitado al sue- 
lo de la caldera ; y despues colocan sob re ella una carn- 
pana 6 cerco de hierro guarnecido con su red de cuer- 
das. Y otros. , en fin , la sacan con. un rastrillo quanda 
ya esta cocida , y la arpojan.. 

0 4 6 Tal vez mezclan con la gualda el para ama- 
rillo , y algunos de los otros ingredientes deque acabo. 
de hablar , segun el mariz de atnarillo que q.uferen sa- 
car., Pero en variando las dosis ,. y las proporciones.de- 
las sales del coc-imknto , y tambien la cantidad del in- 
grediente colorants , y el tietnpo .de el herbido ,. me 
he aseeurado de que se puede conseguir una infinidad 
tie. estoS matices. He tocado la prueba de esto en 
los ensayos que yo mismo he hecho con la fior de la 
virm aurea de Canada. (39), que seria un buen hallaz- 
go para el Arte de la Tintura si alguno intentase mul- 
ti pliearla , poraue. esta- es una planta que brota mucho 
per el pie,, y cuyos renuevos: ptteden transplantarse. 
con facilidad. 

047 Para, la escala b matices claros del amarillo 
se ex.ecuta lo mismo que para tod as las demds escalas 
6 degradaciones de otros colores ,.a exeepcion de que 
es mejor hacer para, estos amarillos claros un cocimien- 

- to- menos fuerte. Para esto podran no emplearsc mas. 
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que doce libras y media de alumbre para cien libras 
de lana, y cercenar el tdrtaro , porque el cocimiento 
deteriora algo las lanas ; pero estos matices dares no 
resisten a las pruebas como los demas obscures que han 
si'do hechos sin su-priiriir aquella porcibn de tartaro. 

• 348 Algunos Tin toreros creen remediar este incon- 
veniente con dexar por mas tiempo las lanas y los texi- 
dos en la tintura , porque entonces la toman tan to 
mas lentamente quanto el cocimiento estd mas floxo ; de 
suerte , qtte si se introducen en el bano de color la- 
nas c'nyos cocimientos hubleren side de dire rente ac- 
tividad , tomaran en el mismo tiempo matices distin- 
tos. Estos cocimientos mas floxos unos que otros se 
llama n medio s cocimientos , 6 quartos de cocimiento , y 
se tiene grande atencion en servirse de ellos , especial-* 
mente para los matices claros de las lanas que se ti- 
nen en rama o antes de hilar-las* y que estan destina- 
das a la fabrica de pa nos, y otros texidos de mezcla; 
porque quanto mas alumbre se emplea en el cocimien- 
to preparativo , tanto mas aspera , y dificil de hilar re- 
sulta la lana. 

349 De aqui proviene que las hilanderas la hilen 
mas gruesa , y que por consiguiente el texido no sea 
tan buenb. Esta observacion no es tan importante d las 
lanas hiladas destinadas para tapices , y texidos , pe- 
ro siempre es bueno hacerla , a'un quando no sea para 
otra cosa que para probar que la dosis de los ingre- 
dientes del cocimiento no esta encerrada en llmites tan 
estrechos que no se pueda qualquiera apartar de ellos 
sin riesgo, ya sea para ddr el mismo matiz a las lanas 
cuyo cocimiento fue diferente , o para no hacer mas 
que un solo cocimiento quando esto es mas comodo pa- 
ra sacar distintos matices. 

350 Para emplear el palo amarillo se hace por lo 
regular astillas , b mas bien se le da a un Carpintero 
para que lo reduzca a acepilladuras , porque de este 

T 2 mo. 




FUNDAOOJM 

JUANELO 

TURRIANO 





1U li.lloll.lv/ OV, V/VWULI* O « \ 1 

do se emplean en lugar de la gualda , o se mezclan 

con esta para cambiar su matiz. 

Dexando para el tinte menor los otros cinco 
ihgredientes conocidos hasta ahora para tenir de ama- 
rilTo , solo dire aqui , por lo que mira al biien tinte, 
que la raiz del lapat'oo 6 romaza salves ire (40) ; la cor- 
corteza del fresno , especialmente la que se saca des- 
pues de la primera sabia 6 jugo , las ojas del almen- 
dto , del alb. rcbigo ,y petal ; y en una palabra ,todas 
las hojas , cortezas , y raices que mascapdolas hpcen 
P“rctbir un poco de astriceion , dan amanllos de buen 
tinte , mas 6 menos hermosos , segun el tiemro que se 
las dexa herbir , y 1 proporcion de la do^is dominan- 
te de! alumbre y del tartaro que hay en el cocmnen- 
to. El alumbre empleado en cantidad hace que estos 
dos amarillos se acerquen al amarillo hermoso de la 
gualda : y si es el tartaro el que domina , tiraran estos 
amarillos al color naranjado. Y eh. 611 , si se dexanco- 
cer por demasiado tiempo estas raices , hojas, o corte- 
zas , se empahara 6 deslucira el amarillo, y tomara unos 
matices de musco 6 color de raiz. , 

o£2 Aunque muchos Tintoreros acostumbran usar 
en el buen tinte de la curcwra 6 terra-merit a , raiz 
n.ci.np Hp las Indias Orientales , y que da un 
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ella eli la escarlata comun para ahorrarla cochinilla, y 
dar a su texido un encarnado vivo naranjado ,son dig- 
nos de reprehension ; porque las escarlatas tenidas de 
esta suerte pierden dentro de poco tiempo su viso na- 
ranjado , y se o’oscurecen considerablemente al ayre, 
como queda dicho. Sin embargo , parece que en cierto 
modo ohliga d tolerar esta falsification el que en un 
tiempo en que este viso naranjado es de moda , seria 
imposible darsele £ la escarlata sin emplear mayores 
dosis de la composition , cuyo dccido superabundante 
altera considerablemente el paiio. 

CAP1TULO XVII. 

DEL MU SCO COLOR DE RA1Z , 
6 de avellana . 

353 -EsTE color es el quarto de los colores pri- 
mitives de losTintoreros; y se coloca en este orden, por- 
que entra en la composicion de un gran nfimero de colb- 
res. Su trabajo es en todo diferente del de los otros, por- 
que , por.lo comun, no se' da preparacion alguna d la 
lana para tenirla de color de raiz 6 musco; y del mis- 
mo m'odo que para el azul , no se hace mas que mojar- 
la en agua caliente. 

354 Sirvense para la tintura de color de rafz , de 
la cascara verde de nuez , de la raiz de no gal , de la 
corteza de aliso, del palo de sdndalo ( 41 ), del zuma 
que , del bollin , &c. 

_ 355 De todos los ingredientes que sirven para te- 
mr de musco 6 color de raiz , ningtino es mejor que la 
cascara de- nuez ; porque ademds de que sus matices 
son bellos , y su color solido , suaviza las lanas , y me- 
jorando su calidad facilita su hilado. Para usar de la 
cascara verde de nuez se llena una caldera de agua hasta, 

la 
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ia mitad , y quando comienza a entibiarse se eclia eti 
ei'la la cascara d proporcion de la cantidad de texidos 
que hay que tenir , y del color mas 6 menos obscuro 
que se los quiere dar. Hacese despues herbir la ealde- 
ra; y quando ya ha herbido por nn buen quarto de ho- 
ra , se introducen en ella los texidos , que antes de esto 
deben haberse reraojado en agua tibia , y se vuelven 
y revuelven mui bien en la caldera por medio del tor- 
no hasta que han tornado el grado de color que se 
dcSGci. 

35 6 Si son lanas hijadas las que hay que tenir, 
V es necesario surtir sus matices con la mayor exacti- 
tud , se emplea al principio poca cascara verde de nuez, 
y se comienza por los matices mas claros , y despues 
se va ahadiendo cdscara a proporcion del color que se 
Va extray endo del bano con los matices , y entonces 
se pasan las degradaciones o matices de la escala mas 
obscuros. 

3 5 7 Por lo que mira d los texidos , se comienza 
siempre por los que deben ser mas obscures y quando 
se disminuye el color del baho se pasan los mas cla- 
ros. Su ventilacion y oreo es la misma que queda ya 
dicho que se acostumbra para enfriarlos , y despues se 
ponen & secar , y se ' aparejan. 

3^8 La ratz de nogal es , despues de la cascara 
verde de nuez , la que hace mejor efecto para. el color 
de raiz , por que da tambien mui grande nurnero de ma- 
tices , que son poco mas 6 menos los mismos que los 
de la cascara. Y asi , se puede emplear una^ en lugar 
de otra, segun la mas 6 menos proporcion 6 facilidad’ 
que haya de adquirir qualquiera de ellas. Sin embargo, 
el modo de usar de la raiz de nogal es diFerente. 

359 Para esto se llenan de agua de rio las tres 
quartas partes de la cabida de una caldera , y se echa 
en ella , despues de reducida i astillas mui pequenas 
o acepiUaduras y acomodada en una talega , la cantida 
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de raiz que se juzga arregfada a la porcion de larra 
que hay que tehir,y al matiz que se quiere saear. Quan- 
do el baho llega a estar tan ealiente que a penas Je 
puede sufrir la roano , se introduce en el la lana , 6 el 
texido, y se revuelve hasta que ha tornado el matiz que 
se desea, cuidando, de ventilar la lana de quando en 
quando ; y si. es paho , de pasar los, orillos por entre 
las roanos: Despues se intrcducen en este mismo baho 
los texidos que heben ser de matices mas claros , y 
se continua de esta suerte hasta que la raiz no da de 
si mas tintura. Si son lanas hiladas se comienza siem- 
pre por los matices mas claros para surtirlos b for- 
mar mejor su escala , como se ha dicho hablando de 
las escala s 6 degradaciones de los dcmas colores. Y lo 
que mas se ha de cbservar sobre tcdo , es el no atro- 
pellar el calor del baho. hasta haeerle queeomience £ 
berbir desde el principio , porque en este caso daria 
esta itaiz todo su color a la primera pieza de texido, 
y no quedaria el suficiente para las otras., 

360 El modo de tenir las lanas eon la raiz no es 
por eierto mui facil , porque si no se a plica una gran-, 
de atencion al grade de calor del bano. , y d revolver 
bien las lanas y los texidos de suerte que queden bien 
sumergidos en el baho con igualdad por todas partes,, 
se correriesgo de que 6 resulten mui obscuros , o sa- 
quen unas manchas que no tienen mas remedio que el 
darlos. despues por recurso el color de ciruela seca , 
castana , d cafe,, como dire' quando se trate de los ma- 
tices que resultan del color de raiz , y del negro. Para 
evitar , pues estos: inconvenientes es, Decesario revol- 
verb dar vueltas continuamente d los texidos cornel 
torno , y aun pasarlos pieza por pieza por el baho de 
color , y tener cuidado de que este no llegue a herbir 
hasta que la raiz. casi no de ya color , o se la quiera 
acabar de sacar enteramente su substancia. Y quando 
ias lanas. b texidos estdn ya tenidos del modo referido, 
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y ventilados u oreados , se llevan al rio , y lavados 
mui bien se ponen a secar. 

35 1 De la corteza del alls 0 digo lo mismo que de la 
raiz de nogal , con sola la diferencia de que hay menos 
inconveniente en dexarla herbir al principio , porque 
esta da menos fondo de color al texido. P01* lo regu- 
lar se usa mas bien de ella para la tintura del hilo , y 
para aquellos colores que quieren obscurecerse con la 
caparrosa verde. Sin embargo , hace un buen efecto en 
la lana para los colores que no son extremamente obs- 
curos, y resiste perfectamente ala accion del ayre y 
de el Sol. 

362 El zumaque es con poca diferiencia lo mismo, 
porque se emplea del propio modo que la cascara ver- 
de de nuez ; y ademas de d 4 r tambien menos fondo al 
color , tira al mismo tiempo un poco d verdoso. Mu- 
chas veces se gasta de el en lugar de la agalla para 
los colores que quieren obscurecerse con la caparrosa 
verde, y produce para ello un buen efecto ; pero es 
necesaria mucha mayor cantidad de el que de la aga- 
lla. Su color es tambien mui solido al ayre. 

. 363 Algunas veces se mezclan estas diferentes ma- 
terias ; y como todas son igualmente buenas , y pro- 
ducen con corta diferencia un mismo efecto , se con- 
sigue con esto mayor facilidad paia sacar ciertos ma- 
tices. Entretanto la costumbre 6 la practica es la maes- 
tra de los matices del color de raiz 6 musco , pues 
depende absolutamente.de la vista, y por si misma no 
encierra dificultad alguna. 

364 En quanto al modo de us'ar de la mezcla de 
estos ingredientes , y del sdndalo molido , se echan 
quatro libras de este ultimo en la caldera con media 
libra de agalla bien quebrantada , doce libras de cor- 
teza de aliso , y diez libras de "zumaque, que son las 
dosis suficientes para una pieza de treinta y cinco a 
quarenta varas de patio. Hacese todo herbir , y des- 
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pues de haber abatido el herbor con un poco de agua 
frla , se introduce el pano , y se le da vueltas en el 
torno por dos horas : pasado este tiempo se le saca, 
y una vez ventilado u oreado , se le lava en el rio. 
Pasanse luego por el mismo bano otros texidos que 
hayan de ser de un matlz mas claro , y se contimia 
de esta forma si todavla esta el bano cargado de co- 
lor. Aumentase , 6 se desminuye la cantidad de estos 
ingredientes k proporcion de lo subido que debe ser 
el matlz , y tambien se hacen herbir para ello por mas 
6 rnenos tiempo las lanas o los texidos; porque ya he 
dicho que solo de este modo se le puede extraer al 
•sdndalo su color. 

365 He hablado en este Capitulo del sdndalo , y 
del modo de tenir con el , sin embargo de que serla 
mas propio hacerlo quando se trate del tinte menor, 
en atencion d que el sdndalo no deberla servir si no 
para los texidos de poco precio por el defecto que ya 
he referido. Pero como se emplea casi del mismo rrio^ 
do que los ingredientes que se gastan para tenir de 
color de ralz , y ademas de eso hay algunas Provin- 
cias en donde el sandalo es tolerado en el buen tinte, 
porque no resiste menos que los otros al ayre , y al 
Sol ; he creldo que serla conveniente exponer i. con- 
tinuacion de Ids otros el modo de usar de 61 ; y ahora 
por la misma razon hare la Descripcion del modo de 
tenir con el hollin, aunque solo es permitido en el tinte 
falso ; porque no tan solamente tiene menos solidez 
que los demds , sino que endurece 6 enerva la lana , y 
da k los texidos un olor desagfigdable. 

366 Echase el hollin al mismo tiempo que el agua 
en la caldera , y se dexa cocer en ella por dos horas. 
Quando ya se ha reposado mui bien se vacia el bano 
en otra caldera sin mezclarla con hollin alguno , y se 
pasan por bl luego las lanas y texidos. Dexanse cocer 
estos por mas 6 menos tiempd a proporcion de la in- 
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tensidad del mattz que quiere sacarse , y despues se 
tinen los mas claros. Y aunque las lanas y texidos sa* 
len de este modo menos asperos y secos , no por eso 
es mas solido el color ; y asi , sera mas acertado el 
no usar jamas de este ingrediente para latintura de 
los texidos de valor, mayormente quando este se pue- 
de reemplazar dn todos sus matices por los ingredien- 
tes que quedan ya expresados , que por una parte son 
mejores y mas solidos , y por otra endulzan o suavi- 
zan la lana. 

367 Lo que dexo dicho antes de ahora para dar 
razon de la solidez de los colores de buen tinte , po- 
dra quizas parecer que no conviene a los colores de 
raiz 6 muscos de que he tratado en el presente Capi- 
tulo , en atencion a que estos se aplican solidamente 
d las lanas sin haberlas preparado anteriormente para 
recibirlos con el cocimiento de alumbre y tdrtaro; y 
por consiguiente sin haber introducido primero en los), 
poros de la lana una sal capdz de endurecerse al frio, 
•y de encolar los dtomos que dan el color musco. Pe- 
ro si se examinan por analysis quimica la cdscara ver- 
de de nuez, la raiz de nogal , y la corteza de aliso, 
ademas de conocerse ya sus propiedades. astringentes, 
•se.- hallara tambien en descomponiendolas segun el Ar- 
te , que contienen un tartaro vitriolado , que es una 
sal que ni se calcina al Sol , ni se disuelve sino en el 
•agua hirbiendo. Y asi , se vera entonces que estos in- 
gredienteS' bastan por ;si mismos para producir en los 
texidos , sin otro auxilio alguno estraho , los mismos 
efectos que las otras dcpgas , cuyos colores no se apli- 
can* solidamente si les falta una sal que sea capaz de 
encoldr , y afianzar los atomos colorantes. 

368 Ei'LholUn no da un musco tan tendz, porque so- 
lo confiene una sal volatil , y una sal terrea mui fa- 
ciles de disoiver. En efecto, no componiendose el hollin 
mas que de las partes mas ligeras , y mas volatiles de 
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los cuerpos combustibles que han servido de alimento 
al fuego , no pudo llevar consigo tdrtaro vitriolado, 
porque este no asciende por el calor , y ademas de 
eso, rara vez se halla en la lena que comunmente se 
quema en nuestras chimeneas. 

CAPITULO XVIII. 



DEL NEGRO ( 42 ). 

369 El negro es el quin to color primitivo de 
los Tintoreros , y contiene una cantidad prodigicsa de 
matices , comenzando por el color de perla hasta el 
de mora , y por ultimo, hasta el negro. Por razon de 
estos matices es por lo que se le colocaen la clase de los 
colores primitivos , en atencion d que la mayor parte 
de los obscuros , de qualquier color que sean , se con- 
cluyen con la misma tintura que en la lana bianca ha- 
ria un color pardo ceniciento mas 6 menos cubierto. 

A esta operacion se le da el nombre de obscurecimien- 
to ; y ya tratare de ella quando llegue d los matices 
que resultan de la mezcla de los colores primitivos; 
pero ahora voy d explicar el modo de hacer el bello 
negro en la lana , y al mismo tiempo me sera forzoso 
bablar de una operacion que corresponde al tinte me- 
nor ; porque para tenir perfectamente de negro un te- 
xido , se debe comenzar por el Tintorero del tinte ma- 
yor , y concluir por el del menor. 

370 Lo primero , es necesario dar d las lanas 6 i 
sus texidos quando se quieren tenir de negro un co- 
lor azul el mas obscuro que sea posible , y d esto es 
ti lo que se llama un pie , 6 fondo. Dado , pues , al te- 
xido el pie de azul obscuro , que corresponde al Tin- 
torero del buen tinte en los terminos que quedan en- 
senados en el Capitulo del azul , se lava el texido en ^ 
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el rio al salir de la tina de pastel , y se le hace descar- 
gar bien .en el batdn. Y es mui importante el lavar 
el texido luego que sale de la tina, porque la casque 
contiene el bano se pega al texido , y le degrada si- 
no se observa esta precaution. Tambien es necesario 
descargarle en el batdn , porque de lo contrario en- 
negreceria la ropa blanca , y las raanos , como suce- 
de quando no se le ha descargado bien. 

371 Despues de esta preparation se lleva el texi- 
do al Tintorero del tinte menor para concluirle , y 
darle el negro , y este lo executa del modo siguiente. 

372 Para cien libras de pano 6 de otro qualquier 
texido que , segun los Reglamentos , debio recibir el 
pie de azul obscuro , se echan en una caldera media-; 
na diez libras de palo campeche en astillas 6 ace- 
pilladuras , con diez libras de agalla de Alepo reduci- 
da d polvo ; y colocado uno y otro en un saco , se 
dexa herbir por doce horas en suficiente cantidad de’ 
agua. Despues se transporta d otra caldera la tercera 
parte de este bano con dos libras de cardenillo , y se 
pasa por el el texido sin cesar de darle vueltas en el 
torno por dos horas. Entonces es necesario tener cui- 
dado de que no comienze a herbir este baiio , porque 
basta mantenerle bien caliente sin que levante el her- 
bor. Pasadas dichas dos horas se saca el texido, se 
incorpora en la caldera la segunda tercera parte del 
bano con la primera que ya tenia , y se la anaden 
ocho libras de caparrosa verde. He.cho esto sedismi- 
nuye el fuego debaxo de la caldera, y se dexa disol- 
ver' la c&parrosa, y refrescar el bano por cerca de 
media hora , y despues se introduce el texido por 
una hora, dandole- siempre vueltas con el torno, y 
al cabo de este tiempo se saca y se ventila. 

373 Tomase luego la dltima tercera parte dr esto 
de aquel bano primero , y se mezcla con las otras dos 
terceras partes , exprirniendo tambien alii el sac.o d 
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talego en que se puso el palo de campeche y aga- 
11 a. Anadense entonces ‘quince 6 veinte libras de zu- 
maque y despues de haberle hecho ddr un herbor d 
este baiio , y haberle agregado dos libras de capar- 
rosa , se le refresca con un. poco de agua.. fria:, ,y se;; 
vuelve d pasar por el el texido manteniendole; por una 
hora. Sacase despues , y en habiendolo oreado d- ven- 
tilado se pasa otra vez por el bano en los mismos 
terminos , y cantidad de tiempo que en la tiltima en- 
trada , y concluida se Ueva al rio , se le lava mui bien, 
y se le descarga en el batdn. 

374 En estando perfectamente descargado , de 
suerte que el agua saiga cjara , se prepara un nuevo 
bano con la gualda que se juzg^re conveniente , y 
despues de haberle hecho dar un herbor, y de ha- 
berle refres.cado , se pasa por el el texido. Este tiki- 
mo bano suaviza el texido , y asegura de tal suerte 
el negro , que resulta de este modo el mejor que es 
posible hacer sin que el texido padezea. Pero las mas 
veces no se hace , ni aun con mucho , todo esto ; por- 
que contentandose , quando ya tiene el pano el pie 
de azul , con pasarle por un bano de agalla en que le 
hacen herbir dos horas , le sacan despues , echan en 
el bano la caparrosa , y el palo de campeche, pasan 
por el el pano por dos horas. sin dexarle herbir , y 
concluido esto le lavan y abatanan. 

375 Vease ahora otro negro que yo mande hacer. 
Paia una pieza de pano de veinte y dos varas , teni- 
do ya de azul obscuro , hice echar en la caldera li- 
bra y media de palo amarillo , cinco libras de cam- 
peche , y diez libras de zumaque. Pusose a herbir por 
ties horas el pano en este baiio , y despues se Saco, 
y se agregaron a la caldera diez libras de caparrosa. 
Quando ya se hallaba esta disuelta , y el baiio refres- 
cado, se paso por el el pano por dos horas y saca- 
do, y oreado, se volvio d introducir por otra hora. 
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Despues de esto se lavo , y se descargo en el batan, 
y resultd mui bueno, aunque menos aterciopelado que 
el antecedente. 

376 Estaba tnandado por el antiguo Reglamento 
que se hubiesen de tenir con rubia los texidos des- 
pues de haberlos dado el pie de azul , y antes de in- 
troducirlos en el negro. Quise ver la ventaja que re- 
sultaba de esto, y para ello tome un pedazo de pa- 
no azul obscuro , y le dividi en dos partes. Hice her- 
bir la una mitad con alumbre y tartaro, y despues la 
pase por la tintura de rubia. Despues de esto hice to- 
mar el negro d esta mitad en un mismo bano , con la 
otra mitad que no habia repibido la rubia. ; y esto lo 
execute con arreglo al primer metodo de tenir de ne- 
gro de los dos que acabo de referir. Ambos pedazos 
de pano salieron de un bello negro; pero, sin em- 
bargo, me parecio que el que se habia tehido con la 
rubia tenia un viso vermejo y que el negro del otro 
estaba mas aterciopelado , y mas bello. 

377 Es verdad que hay menos que temer que el 
pano que ha sido tehido con la rubia ponga negras 
las manos , y la ropa blanca , porque el alumbre y 
el tartaro del cocimiento han sacado todo lo que el 
azul podia soltar ; pero yo no hallo que esta ventaja 
sea tan considerable, que puedarecompensar los in- 
convenientes de la tintura de rubia , que consisten en 
que el alumbre y el tartaro degradan siempre un po* 
co el texido : en que la rubia le da un viso vermejo 
desagradable d la vista ; y en que ademas de eso en- 
carece esta operacion inutilmente el precio de la tin- 
tura. 

378 Hay algunos Tintoreros que para cortar una 
parte de estos inconvenientes dan d los panos el bano 
de rubia sin haberlos dado anteriormente el cocmien - 
to del alumbre y tdrtaro; pero ya he dado a cono- 
cer que la rhbia empleada de esta forma no tiene so- 
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lidez alguna. Y asi, no creo que se pueda sacar ven- 
taja de tan mala practica. . • • . ' • 

379 Tambien se tine tal vez de negro sin haber 
dado antes el pie azul., y se han permitido tenir de 
esta suerte las estamenas , los velos y algunos otros 
texidos de la mismaclase , que son de poco valor pa- 
ra que puedan soportar el precio. de la tintura azul 
obscura antes de darles el negro. Pero se ordeno al 
mismo tiempo que se diese a estas telas un pie de cas- 
cara verde de nuez , 6 de raiz de nogal , a fin de no 
verse precisados k emplear una cantidad grande de 
caparrosa para tenirlas en negro. 

380 Este trabajo tocarfa enteramente al tinte me- 
nor ; pero con todo eso, como en los parages en que 
se ha permitido se dio licencia de hacerlo d los Tin- 
toreros del buen tinte igualmente que k los del tinte 
tnenor , me ha parecido que es aqui lugar oportuno 
para hablar de el , por quanto se strata de los colores 
que participan del tinte mayor y y del menor. 

381 No hay dificultad alguna en esta operacion. 
Tiiiese el texido con la raiz de nogal , 6 con la c£sr- 
cara de nuez , como se ha visto en el Capitulo del 
color de raiz , yi. despues se le .hace tomar el negro 
del modo que acabo de exponer, 6 de alguna otra ma- 
nera que sea poco mas 6 menos semejante ; porque 
sucede lo mismo con el negro que con las escarlatas, 
esto es , qne hay pocos Tintoreros que no crean te- 
tter algun secreto para sacar un negro mas bello que 
los otros , siendo asi que solo consiste su pretendido 
secreto en aumentar , o disminuir las dosis d cantida- 
des de los mismos ingredientes , duen emplear ien su 
lugar otros que causan el mismo efecto. Yo he pro- 
bado hacerlo de muchas maneras , y me ha pareci- 
do que lo que se entiende rigurosamente por salir 
perfecto , depende mas bien del modo de trabajar , y 
de manejar , y ventilar u orear el texido k tiempo r que 
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de la exactitud de las dosis de las ingredientes. Por 
esta razon he referido con un genera de escriipulo , que 
parecera superfluo d muchos lectores , todas las parti- 
cularidades del metodo que me parecio el mejor. 

382 Ahora conviene explicar aqui la razon que ha/ 
para que los texidos tengan un pie de azul , 6 a lo 
menos decolor de ratz, antes de tenirlos de negro,/ 
de que este prohibido expresamente el tenir texido al- 
guno de bianco en negro. Lo primero es , porque si se 
quisiese tenir de este ultimo modo , y sacar un negro 
mui obscuro , seria necesario emplear desde luego 
una gran cantidad de agalla : ■ y aunque esto en reali- 
dad no seria inconveniente , porque la agalla por no te- 
ner nada corrosivo no perjudica a la lana; pero para 
sobrepujar la agalla (hablando en terminos del Arte), 
esto es , para ponerla negra 6 hacerla tinta sobre el 
texido , porque esto no es otra cosa , seria necesaria 
un®i 'grande cantidad de caparrosa , que no solameote 
pone dspero el texido , sino que le dexa fragil , por 
el aecido que esta sal imprime o dexa en las fibras de 
la lana. Pero quando el texido tiene ya su pie , que 
consiste en una fuerte capa de qualquiera color obs- 
curo que Ie pone menos distante del negro que si es- 
tuviese todo bianco , entonces se necesita mucho me- 
nos de agalla , y caparrosa. 

■ ; 383 Dasele al texido el pie de azul con preferen- 
cia d todo otro color ; lo primero , porque un azul 
obscuro es el que mas se acerca al negro , pues en 
realidad no es este otra cosa mas que un azul suma- 
mente' obscuro. Y lo segundo , porque como no es ne- 
cesario que la lana pase antes por el ^cocimiento , y 
la preparacion, con eso no se la daha en manera 
alguna. La misma razon de conservar la lana hizoque 
el color de raiz le sobstituyese al azul en aquellos te- 
xidos cuyo precio se aumentaria demasiado con la tin- 
tura azul ; y asi , entonces es necesario . dar este pis 
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de color de rah el mas obscuro que sea posible ; por- 
que quanto mas cubierto quede , tanto menos se ne- 
cesita de caparrosa para acabarle de poner entera- 
mente negro. > ■ 

384 Igualmente sucede con frecuencia que se ti- 
nen de negro los texidos de toda clase de colores que 
se tineron mal , 6 se mancharon ; y para esto es lo me- 
jor pasarlos entonces por el bafio de azul antes de dar- 
los el negro , a rnenos que el color que tuvieren no 
sea mui obscuro , porque en este caso no dexardn de 
tomar un negro mui bello. Pero este es el ultimo re- 
curso, y comunmente no se tinea en negro estos te- 
xidos sino quando no es posible darlos otra tin- 
tura , porque como se cocieron en tartaro , y alum- 
bre para el primer color, la caparrosa que es preci- 
so emplear para darles el negro , los degrada consi- 
derablemente, y disminuye mucho su calidad (43) . 

D E LOS GRISES. 

385 Los matices del negro son los grises des- 
de el mas obscuro hasta el mas claro ; y todos de uu 
grande uso en la Tintura , tanto en su solo color ,co-. 
mo aplicados d otros colores. En este dltimo caso se 
los da el nombre de obscurecimiento ; pero no hablare 
de ello hasta que llegue a la mezcla de los colores 
primitivos entre si. Y ahora solo tratare de los grises 
simples considerados como matices que se deriban del 
negro , 6 que conducen a el , y que se hacen de dos 
modos. 

386 El primero y mas cornua se reduce d dexat 
cocer por dos horas en una cantidad conveniente de 
agua la agalla quebrantada. Hacese disolver aparte la 
caparrosa verde tambien en agua , y preparado en 
una caldera un. bano para la cantidad de lana , 6 de 
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texidos que quieren tenirse , se echa en el quando el 
agua estb tan caliente que no: la puede sufrir la ma- 
ijo , uirp'Oco de aquella decoccion de agalla , y otro- 
poco de la disolucion de caparrosa. Pasanse entonces 
las lanas 6 texidos que se han de tenir en el matiz 
mas claro , y quando ya estan en el punto que. se de- 
sean , se sacan , se anade al bano otra porcion del 
cocimiento de agalla , y de la disolucion de capar- 
rosa , y se pasan por dl las lanas , b . texidos del 
matiz que sigue al primero. De esta suerte se con- 
tinua hasta los matices mas obscuros , anadiendo 
sienaore de los dos expresados licores hasta el matiz 
de mora , y ado hasta el negro. Pero es mucho me- 
jor para' el color de mora , y los otros matices ex- 
tremamente obscuros , dairies antes un pie de azul 
mas 6 menos fuerte segun se pueda, y esto por las 
razones que ya quedan expuestas. 

387 El segundomodo de hacer los grises me pa- 
rece que es.p referable al primero, pOrqQe el jugo de la 
agalla se incorpora mejor en la lana ; y ademas de eso 
se esta con la seguridad de no emplear mas caparrosa 
que aquella que es absolutamente necesaria. Tambieh re- 
sulta de los experimentos hechos por mi , que los gri- 
ses salen de este modo mas bellos , y que la lana que- 
da con mas lustre. Y aun me ha parecido que sonde 
una solidez igual ,pues unos y otros resisten igualmen- 
te a la accion del ayre y del Sol , siendo lo que me 
deter mina a referir el segundo m^todo , el que sobre 
ser tan f3cil como el primero, altera mucho menos la 
calidad de la lana. 

388 Hacese herbir por dos horas en una caldera la 

cantidad de agalla que se juzga conveniente , despues 
de haberla primero quebrantado, y colocado en un sa- 
co o talega de lienzo claro. Pasase luego la lana d el 
texido por este bano , palejandole de quando en quan- 
do , y revolviendo el texido con el torno mientras 
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euece por una hora. Sacase entonces , y anadiendo at 
este mismo bano tin poco de caparrosa disuelta en una 
pore ion de el, se pasan las lanas, otexidos que debenser 
mas claros. Quando ya estdn tenidos se vuelved echar 
en la Caldera otro poco de la disolucion de caparrosa, 
y se continda de- esta suerte hasta los matices mas 
obscuros como en la primera operacion. 

3B9 Tambien se puede en uno y en o.tro metodo* 
quando no hay precision de cenirse 4 algunas muestras, 
comenzar por los grises mas obscuros, y acabar pop 
los claros 4 proporcion que se va consumiendo la acti- 
vidad de los ingredientes del bano ; porque para esto 
no es necesario mas que- detener en dl por mas 0 rne^ 
nos.tiempo cada entrada de lanras-* o de texidos , hasta 
que adquieran el maths que se desea. 

390 ES imposible fixar la cantidad de agua que 
es necesaria para es'tas operaciones , y lo mismo suce- 
de con la de los ingredientes, y el tiempaque la lana 
debe permaneeer en el bano. ; La vista es la que ha de 
determiner todo esto; Si el bano se halla mui cargada 
de color , tardara menos tiernpo la lana en adquirir su 
matiz ; y al contrario, habra de permanecer alii por 
mas tiempo si ya el bano comienza d descargarse. Quan- 
do la lana no sale tan obscura como se requi-ere , se 
vuelve a introducir segunda,. ytercera vez hasta que 
lo esta. Toda la. atencion que debe tenerse se reduce d 
que el bano no llegue a herbir , y que mas bien este 
puramente tlbio que mui caliente. 

391. Si por casualidad hubiere salido el color dev 
masiadof-^bscuro , se remedia con pasar ^el texido por 
uii bano nuevo y tibio en que se hay a echado un po- 
co de la decoccion de agalla ; porque sacando este ba- 
no una parte del hierro precipitado de la caparrosa, 
hace que por consiguiente resulte mas aclarado el ter- 
xido 6 la lana que quedo mas obscuro que lo que.se 
pretqndia. Pero, eh -rigor r mas vale sacar de quando en 
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qtiando del bano la lana 6 el texido , y examlnarle pa- 
ra que no tome mas color del que es menester. Tam* 
bien pueden pasarse , para aclararlos , por un bano de 
xabon , 6 de alumbre , pero entonces se lleva este* cor- 
rect ivo una gran parte del color , y es necesario mu- 
chas veces volverle a obscurecer despues en perjuicio 
de la lana, que padece siempre haucho por la accion 
reiterada de estos ingredientes. Todos esitos grises de 
qualquier modo que se hay an liecho , se deben lavar en 
el rio , y los mas obscuros con xabon. 

392 Todos estos obscurecimientos , tanto los mas 
claros como los mas obscuros , se consiguen por me- 
dio de la misma operation con que se hace la tinta de 
escribir. Lacaparrosa verde contiene hierro ; y quando 
es azul, es porque contiene cobre. Echese un poco de 
la disolucion de la caparrosa verde en un vaso , y pues- 
to a la luz del dia , hagase caer dentro gota d gota un 
poco del cocimiento de agallas. Las primeras gotas ha- 
ran tomar a la disolucion pura de esta sal ferruginosa 
un color encarnado : otras: gotas le haran pasar al color 
azulado : despues otras al morado siicio ; y por ultimo, 
4 un azul casi negro , y entonces ya queda convertida 
en tinta^ Anadase a esta tinta mucha agua pura , y de- 
xese reposar en el vaso por bastantes dias. El color se 
ird aclarando poco d poco , de suerte que volverd d ad- 
quirir casi la pureza del agua comun , y entonces se 
hallara en el suelo del vaso un polvo negro. Echese es- 
te polvo despues desecoenun crisol : calcinese agre- 
gandole un poco de sebo , 6 de otra qualquier materia 
grasienta , y entonces resultard un polvo negro d quien 
atraera el imdn ; y con esto se vera que es hierro , y 
que este metal es el que pone negra la tinta. 

393 En este supuesto , el hierro es el que, precipi- 
•tado por la agalla , se coloca 6 establece en los poros 
de las fibras de la lana dilatados b ensanchados por el 
calor del bdno , y cerrados con el ayre frio , d que se 
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expone el texido ventilandole con frecuencia. Ademas 
de la astriccion de la agalla , que es por la que esta 
tiene en grado eminente la propiedad de precipitar el 
hierro de la caparrosa , y de formar la tinta , contiene 
tambien una porcionde goma,de que qualquiera se pue- 
de convencer haciendo evaporar su decoccion filtrada. 
Esta goma , que entra en los poros con los £tomos ferru- 
ginosos, sirve como para pegarlos 6 encolarlos ; pero 
como se disuelve facilmente en el agua , no tiene to- 
da aqueila tenacidad que tendna si estuviese hecha 
con una sal dificil de disolver. Por esta razon no tie— 
nen los grises en la tintura lasolidez.de los otros colo- 
res del buen tinte aplicados & un texido preparado con 
el cocimiento de tdrtaro y alumbre , y esto es lo que 
media para que lo's grises simples no esten sujetos £ 
las pruebas de los cocimientos. 

394 Creo que he expuesto hasta aqui el mejor mo- 
do de hacer todos los colores primitivos de los Tinto- 
reros , 6 a lo menos de los que tienen entre ellos este 
nombre , porque de sus combinaciones , y mezcla se de- 
riban todos los demas colores. Ahora los recorrere de dos 
en dos, guardando el mismo orden con que los he ex- 
plicado en razon de colores simples ; y quando haya 
expuesto el modo de hacer los colores que resultan de 
este primer grado de combinacion , juntare tres , y 
continuando siempre de esta forma , dexare dada cuen- 
ta , digamoslo asf , de todos los colores descubiertos 
en la Naturaleza , y que el Arte ha querido imitar. 



CA- 




FUNDACION If 

JUSNELO 

TURRIAN0 




(TAPITULO XIX: 

BE LOS CO LORES QUE PRODUCE 

la mezcla del azul y del encarnado. 



395 BeXO dicho, hablando del encarnado ,que 
hay de el quatro especies dife^entes en el buen tinte; 
y ahora veremos lo que sucede quando estos diferen- 
tes encarnados se aplican i un texido que anterior- 
mente se ha tenido de azul. Si se toma un texido azul, 
y haciendole herbir con el alumbre y el tartaro , dal 
modo , y con .las proporciones que quedan. notadas en 
el Arriculo del encarnado, se tine despues con la -grana 
kermes, resuitara lo que se llama el color de Rey,i el 
color de Principe , el color de pensa.niento , el morado\ 
y el purpura , con otros muchos colores semejantes. 
Pero pocas veces se sirven del kermes para estos coio- 
res,no solamente por su alto precio , y por la canti- 
dad que seria necesaria , sino tambien porque la cochi- 
nilla , y la rtibia los ddn o mas bellos , 6 con mas faci- 
lidad. Por otra parte , ya he advertido que esta mui 
poco en uso el emplear el kermes , aunque hay muchos 
colores compuestos en que hace mui buen efecto co- 
mo en adelante se verd con mas particularidad. 

396 Quando. se emplea el kermes para aplicar un 
encarnado sobre el azul, es indiferente que el pie de 
azul se de antes 6 despues que el texido este tenido 
de encarnado ; porque el del kermes es un color de- 
masiadamente solido para que se altere con la cal de 
la tina de pastel sino esti sobrecargada de ella , ni 
tampoco padecera por las cenizas. graveladas que con- 
tiene la tina de anil. Y asi , si la tina de pastel no es 
mui aneja se podra comenzar por uno de los dos co- 
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lores que sejuzgdre conveniente , y: $e creyere mas 
comedo para sacar mejor matiz. Y facifmente se con- 
cibe que aunque yo no haya nombrado mas que un 
eorto numero de colores , se pueden hacer muchos con 
estos dos principales d proporcion de lo mas que dorm- 
ne el uno a el otro. 

397 Como nunca se sirven de la mezcla del azul 
con la escarlata color de fuego en ninguno de sus ma- 
tices , qui.se yo descubrir por mi mismo la razon , y pa- 
ra ello pase por la tina de azul un pedazo de pano te- 
nido en escarlata , y teni otro pedazo segun el metodo 
de la escarlata , despues de haberle tenido antes de 
azul. Uno y otro resultaron tan feos , y con una espe- 
cie de morado empanado y salpicado , que parecia 
que no se habfan unido los dos colores , si no que ca- 
da uno se habia aplicado sobre diferentes partes de la 
lana ; y sin duda que esto procede de los decides que 
entran en la composition de la escarlata. Pero sin de- 
tenernos d examinar la fisica de esta operacion , que 
daria motive a una disertacion mui larga y enfadosa 
por las repeticiones de todo lo que ya queda dicho, 
parece que debe ser aqui suficiente la relacion del 
hecho. Este prueba que no puede sacarse color algun.o 
bello de la mezcla del azul con la escarlata a menos 
que no se pase esta por un jbano de alumbre que apar- 
te el dccido de la composicion , y entonces resultarfa 
un earmesf,que es color mui diferente de la escarla- 
ta, y cuya operacion queda ya expuesta en su Capi- 
tuio particular. 

MEZCLA DE AZUL T CARMESL 



398 33 e la mezcla del azul y del carmesi se 

forma el color de cuello de paloma , el purpura , el 
de amaranto } el morado , y el color de pensamiento . 

Fue- 
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Fuera de eso contienen estos colores un gran numero 
de matices que dependen de que el uno 6 el otro de los 
colores de que se deriban, sean mas 6 menos obscu* 
ros 6 subidos. En esta parte habiendome estendido 
bastantemente sobre todas- las tnenudencias y circuns- 
tancias de la practica de los colores primitives , no 
puede quedar la menor dificultad en la ..execucion de 
estos compuestos; porque primero se tine eltexido,d 
la lana hilada en un color , y despues se tine en el otro, 
como si en este segundo caso estuviese todavia blan- 
ca. Solamente se observara en el asunto presente el 
tenir primero de azul el texido antes de pasarle por 
el carmesi; porque ya he dicho , que los alkalis de una 
y otra tina de azul ( la de pastel , y la de anil ) ofus- 
can considerablemente el brillo del encarnado de la 
cochinilla. Y para los morados , purpuras , y otros 
matices semejantes, se tendrd cuidado de poner en 
practica todo quanto dexo expuesto en orden d los 
carmesies , porque estos colores no tendr&n brillo y 
viveza sino se trabajan con todas las precauciones que 
son necesarias.para sacar hermosos carmesies. 

MEZCLA DEL AZUL T DEL 

encarnado de rubia . 



399 Del azul y del encarnado de riabia se sa* 
can tambien el color de Rey , el de Principe ( aunqne 
mucho menos bellos que quando para ellos se emplea 
el kermes , porque el encarnado de la riibia'se empana, 
y deslostra siempre por el color de raiz de sus fibras 
lenosas), el color de cast aria obscuro 6 color de ha- 
bit o de Mhiimos , el canele , el amaranto obscuro , y 
el rosa seca ; pero siempre menos vivos que. quando 
se emplea el kermes. Algunas veces mezclan , sin em? 
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bargo , esta grand con la rubia , como ya he dicho, 
’para hacer las escarlatas medias- granas ; y los colo- 
res que entonc.es resultan son mas hellos que quando 
se emplea la rubia sola sobre un texidotehido antes de 
azul. Tambien se mezcla la rubia con la cochinilla , co- 
mo se practica para sacar el medio-carmesi , y de aqui 
proviene un gran numero de matices hcrmosos,que noes 
posible explicar con titulos particulares , pero que to-, 
dos tiran i los que acabo de nombrar. 

400 Hay igualmente algunos de estos colores que se 
pueden sacar tan hellos como si para elio se em- 
pieasen los ingredientes mas caros ; y en esta parte to- 
ca al Tintorero buscar su ventaja , y no servirse de los : 
de precio alto quando pueda conseguir el mismo efec^ 
to con los complies. A mi me es imposible dar ins- 
truccicn --a.lguna sobre este punto, porque solo el uso 
esel'que puede ser maestro. Y aunque muchos se apro- 
vechan tambien de ios banos servidos de cochinilla, 
0 de rdbia , de quienes no se ha apurado enteramente 
la tintura, con un ahorro considerable , y sin que resul- 
te por eso el color menos hermoso ; tampoco puedo de- 
cir nada de positivo sobre ello , porque el efecto que 
debe resultar depende de la tintura que quedare en el 
bano, y del matiz que quisiere sacarse. 

CAPITULO XX. 

DE LA MEZCLA DEL AZUL 

y el amarillo. 

401 De la mezcla del azul y el amarillo so- 
lamente resulta el color verde ; pero este contiene una 
infinidad de matices , entre los quales los mas princi- 
pales son los siguientes : verde amarillo , verde de es - 
meralda , verde gay , verde de yerva , verde de laurel % 
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verde obscuro , ver de-mar , verde celedon , verde de P^' 
pagayo , y verde de col \ y a estos anado yo el verdt 
de ala de anade , y el verde celedon sin azul. Todos 
estos matices , y los intermedios se hacen de un mismo 
modo , y con la propia facilidad. Tomase el texido, o 
la "lana tenida de azul mas 6 menos obscuro , y des- 
pues deque sele ha dado el cocimiento con el alum- 
bre y el tartaro , como se executa para dar el amari- 
llo & un texido bianco , se tine despues con la gualda, 
la agedred , la ret am a 4 el palo amarillo , 6 las alhol- 
vas. Todas estas materias son igualmente buenas eii 
quanto a la solidez; pero como dan unos amarillos lift 
poco diferentes , resultan tambien distintos los verdes 
de sus ; m'ezcias.' 1 Entre ellas la gualda' ,■ y la agedrea 
son las dos plantas que -din los mas bellosoverdes. 

402 Pira hacer los ; matices de verde que tiran i 
amarillo, es necesario que el texido sea de un azul mui 
claro , y que sele pase por el cocimiento comun de 
tartaro* y alumbre para recibir el amarillo ,, porque.sin 
estas sales de ningun modo se-rta solido. Pero para ua 
verde de Pdpagayo , 6 un verde de col , ha de ser el azul 
mui obscuro ; y como solamente debe tener una tintura 
ligera de amarillo , no es necesario dir al texido mas 
que medio cocimiento que ya he .dicho como .se en- 
tiende , y aun tal vez no es necesaria mas que la quar- 
ta parte de las .sales que entran en un cocimiento or- 
dinario. 

" 403 Por lo comun no pesan los Tintoreros las sa- 
les para hacer estos generos de colores , porque solo se 
contentan con echar a ojo la que creen necesaria segun 
el matiz que quieren sacar ; y aunque una larga habi- 
tuacion puede tal vez hacerlos exactos , serra , sin em- 
bargo, mucho mejor que no se gobernasen por su cal- 
culo. Yo he conocido por experiencia que estos mati- 
ces de verde- azul se hacen igualmente bien pasando 
el texido por el cocimiento ordinario , porque el ama- 
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rjtllo. que se nplica despues es mucin o mas soiido-; pero- 
ento.nces es necesario echar en el bano de;- tintura mu- 
cho menoshcantidad de guajda , o,de .otpa materia co- 
lorante, y no dexqr en pel.- por tanto, tiempp el texido.. 
No obstante , -hay dos razones para, no hacerlo la pri- 
mera, y da mas interesante para ios Tintoreros , consiste 
en que Jcreerlan consumir inutilrpente mayor cantidad, 
de drogas de : lo que es preciso. ; y la sqgunda , en que , 
quanto menos al u rn bre- se emp.lea en el coeimiento -pr-e~>> 
parativo , tanto mas se conserva la suavidad , y cali-- 
dad de la lanap y tambien. se altpra menos da tintura 
azul que t-iene eh texido , porque el alumbre'haee par-\ 
dear un poco ah azul quando proviene de tina de, pas- 
tel. Y asi,:yo crpp -que>e§ nepesariq dexar al . Tint-ore-, 
10 enda prdctioa habitpql, eq que esta.de reglar. la, 
fuerza de su coeimiento- de preparation sobre Id mas 6- 
menos subido que debe ser el color. 

.■404 Llevo .dicho que para tenir de verde es ne- 
cesario que la lan a este antes tenida en azul , porquQ 
los dos colores ; aplicados po.r qste orden resispen qae^ 
jor; y qqe el color no serla; tan bueno.,sh se ; hiqiese.-de ; 
otra manera. De esto me hq a-segurado haciendo^pjlips.- 
verdes de que acabo de hablar con las cinco materlas, 
colorantes ya -cpnocidas , y que dan un . arnariho.de 
buen tinte. Para clip tenf una misma porcion de texi-: 
do en amarillo con cada ,una de ,e- 5 ta^ 3 propiaq ipat^rj' 
rias , y pasados despues estos cinco pedazos amarillos 
por la • tina- de azul , saque uno.sverde.s tan buenos , en 
un todo como los prifneros. Expuse despues al Sol dq 
verano los unos y lp$ otros , y resistieron bastantemente; 
bien para que se reputasen por de. buen tinte . 

405 En la prueba del coeimiento , o en el coeimiento 
de prueba se percibe mucha menos diferencia que al 
Sol. Por eso en las circunstancias que absolutamente lo 
tequieren , . se debe permitir ah Tin-torero que comien- 
ce dando el amarillo a los texidps que Jaubiere de te- 
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nlr de verde. Eero Tos verdes que hubieren re'cibido el 
color azul d lo bltimo , ensuciardn la ropa blancamu- 
cho mas que los otros ; porque quando se d& primero 
el azul, extrae el cocimiento de alumbre todo lo que 
de el se puede desprender , Vo que no sucede quando 
el azul , se aplica sobre el amarillo. Por lo dem£s , el 
remedio de este defecto se consigue con lavar bienel 
Verde despues de haberle sacado de la tina , y enton- 
ces se hall a en el mismo caso que el azul de que se ha' 
b’lo eii el Capitulo' 9. 

406 Un pano de color azul de Rey tenido en ver- 
de con la flor de la virga aurea Canadense , sale de un 
bello verde pasando el texido por un cocimiento en que 
se hay a empleado el alumbre en la proporcion de tres 
partes jiistas por cada parte de t&rtaro bianco , y este 
Verde fesiste a lo menos tanto como el que se hace 
con gualda. 

407 Tambien tehi de verde unos azules con la cor* 
teza del fresno reducida a polvo ; pero aunque son de' 
bitten tinte , no son con todo eso hermosos , porque 
sdlo pueden servir para ciertos colores de alguna es- 
.trafia librea. Las hojas de almendro , de alberchigo, 1 
petal ,.&c. que tambien dan amarillos , pueden servir 
para barer aquellos matices de verde que con traba- 
jo se podrian sacar de una v'ez con los ingredientes 
que' hasta aqtit se ban empleado para tenir de amarillo. 
■ ' 408 Un tejddo tenido en azul de Rey , bien lavado, 
y despues pasado por un cocimiento compuesto de 
quatro partes de alumbre , y una detartaro, toma un 
bello Verde obscuro del matfz de ala de anade si se 
pone zi herbir por dos buenas horas en un bano en que 
Se haya echado’ -suficiente cantidad de la raiz de Ici- 
patum folio acuto , 6 romaza silvestre reducida a pol- 
vo grueso. 

409 Esta raiz es tambien un buen hallazgo para el 
Arte de la Tintura , porque por si sola , y sin otra adic- 

cion 



FUNDACION 

JUANELO 

TURRIANO 



(‘ 73 ) . 

cion que la preparacion del texido con el cocimiento, 
da una infinidad de matices desde el amarillo de pa- 
ja, hasta un bello azeytunado ; y para ello no hay otra 
cosa que hacer , que ecbar mas 6 menos raiz en el ba- 
no,y hacerle cocer desde media hora hasta tres ; en 
la inteligencia de que todos estos matices resisten d 
todas las pruebas de cochnientos . Por esto aconsejo mu- 
cho que la multipliquen cultivandola en sitios hume- 
dos , y que usen de ella para la Tintura , como se hace 
ya en la Medicina. 

410 El verde celedon , color particular , y del gus- 
to de los Pueblos de Levante, se puede hacer en rigor 
en el buen tinte , dando al texido un pie de azul , pe- 
ro tan baxo , que no sea otra cosa mas que aquel azul 
bianco 6 mata-blanco , que con dificultad se saca : uni- 
do e igual. Quando se tiene la fortuna de conseguir 
este mariz , se le dd mejor el color amarillo que le 
conviene con la virga aurea de que acabo de hablar, 
que con la gualda. Pero como los Tintoreras de Len- 
guadoc, que son los que mas hacen estos generos de co- 
lores, ni conocen todavia esta virga aurea, ni tampoco 
es rnui facil sacar el madz de azul necesario , se les 
permite tal vez el tenir sus verdes celedones con el car- 
denillo , aunque entonces resulte este color de la clase 
de los del tinte ivenor. Los Glandeses le sacan bueno , y 
le hacen mas solido de lo que comunmente lo es con 
el cardenillo. Vease , pues , aqui el modo con que lo 
executan. 

41 1 Tienen para esta operacion dos calderas mon~ 
tadas d mui corta distancia una de otra. Echan en la 
una para dos piezas de pano. que compongan sesenta 
d setenta varas de largo , ocho 6 diez libras de xabon 
bianco reducido d trozos pequenos , y le disuelven alii 
exactamente. Quando el baho esta ya proximo d le- 
vantar el herbor, introducen en el las dos piezas de 
pano , y las dexan herbir por media hora larga. Hecho 
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esto , preparan otro bano en la caldera inmediata • y. 
en estando ya tan caliente que apenas le pueda sufrir 
lamano, meten en el un talego de lienzo con ocho 
b diez libras de vitriolo de Chipre o azul , y diez 6 do- 
ce libras de cal , reducido uno y otro a polvo , y bien 
mezelado , porque es necesario que esta mezcla se 
haga con la mayor exactitud que sea posible. Pasean 
este talego por el agua caliente , sin que Uegue a her- 
bir , hasta que todo el vitriolo queda disuelto en el 
bano. Entonces colocan sobre la caldera el torno en- 
vuelto en un lienzo grueso bien sujetado en la circun- 
ferencia por medio de una costura. Ponen una de las dost 
puntas b remates de las dos piezas de pano sobre. este 
torno , y dando vueltas a la cigiiena .con toda celeri- 
dad , hacen que pasen los panos prontamente desde la 
caldera del xabon ila del vitriolo. Despues dan vuel-> 
tas al torno mas lentamente para d^r tiempo al pano 
d que se cargue de las partes de cobre que la cal ha 
obligado d repartirse por el bano separandolas , y pre-> 
cipitandolas del vitriolo azul que las contenta. 

412 Estos panos los mantienen en el bario , que ja- 
mas debe herbir , hasta que liegan a adquirir aquel ma^ 
tiz de verde celedoti que se desea ; y entonces los sa- 
ean por encima del torno , y los orean y ventilan por 
los orillos. Dexanlos enfriar enteramente sobre el ca- 
ballete antes de lavarlos en el rio , pero sin que 
toquen d madera alguna hasta que se hayan lava- 
do , porque de lo contrario se mancharian. Y esta es 
la razon que hay para que se envuelva el torno con 
tin lienzo , y se cubra con unos manteles el caballete 
antes de colocaf sobre el' el pano por baladas o plie- 
gue a pliegue. 



CA- 



eundacion 

JUANELO 

TURRIANO 



BE 



(m) 

C APITULO XXL - 

LA MEZCL A DEL AZUL 

y del musco 6 color de ratz. 

H a ' 

Acese poco uso de los matices que pod r fan 
resultar de la mezcla del azul y del musco 6 leonado 
gue son unos grises verdosos bunas especies de azey- 
Uinados , que no pueden convenir mucho sino para sur- 
tir de matices duna Fabrica de Tapices. Quando se 
necesjtan estas suertes de colores no hay dificultad'en 
hacerlos , y es absolutamente indiferente comenzar dan- 
oo a la lana hiiada el color azul, b el musco excep- 
cion de que para exeeutar este ultimo se debe tener 
ciiio.a.Qo de descargar bien la lana , que es como seHa 
ae practicar siempre para dar al texido el color azul, 
y todos los dem^s colores compuestos que se conclu- 
yen pasandolos por la tina. En ocurriendo que hacer 
estos colores se pueden emplear indiferentemente todas 
las materias que tinen de musco ; porque la unica cosa 
que debe determinar la que haya de ser , es que las 
unas dar£n mas facilmente que las otras los matices 
que puedan necesitarse. t,b. 

CAPITULO XXII. 

r ' > : • ; • . f 

BE LA MEZCLA DEL AZUL 
y del negro. 

414 No se saca de esta mezcla de azul- y ne- 
gro matiz alguno particular , porque. de , ello • no se 
conseguiria mas que obscurecer el azul , y en este ca- 
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so saldrd mucho mas bello, y mejor obscureciendole 
en la tina misma hasta aquel punto enque se quiera 
conseguir. Sin embargo , puede hacerse el gris de mo~ 
ra con la mezcla del azul , y de los grises que son 
matrices del negro, como se ha manifestado en el Ca- 
pitulo 1 8 , y en este caso no debe ser mui obscuroel 
azul. El modo de trabajarle es el mismo que el del 
negro , & excepcion de que como el color no debe ser 
(tan obseuro , se echa menos caparrosa. Pero repito 
que este color no ha de reputarse mas que por un 
matiz del negro ; y asi , siempre se podra .decir con 
verdad , que no se saca matiz alguno del azul y del 
negro solos , y mui pocos del azul y del color de 
raiz. 

CAPITULO XXIII. 

BE LA MEZCLA DEL ENCARNADO 

y del amarillo. 

4 r g t§Acanse de la escarlata de gratia kermes y 
i del amarillo los colores de aurora , de tornasol 6 ma- 
rav'Hcit Y el naranjado. Puedese para esto , despues 
de haber dado el cocimiento & la lana con el alum- 
bre y el tdrtaro , tenirla primero en uno de estos 
colores , y despues en el otro : 6 introducir en un mis^ 
mo bano la grana kermes con la gualda , la agedrea, 
&c. y tenirla de este modo en una sola vez. Pero es 
masofdcil de conseguir la exactitud de los matices ti- 
nendola en dos veces , porque se puede pasar la lana. 
b el texido alternativamente por uno, 6 por otro bano 
hasta que estd precisamente en el color que se desea. 

416 De la escarlata comun 6 de los Govelinos 
y del amarillo se sacan los colores de langosta , y de 
fior de gran ada , que por cierto no son de mucha so- 
lidez. Para psto se comienza la escarlata precisamen- 
r .1 ■ te 
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te por el metodo que ya dexo ensenado, esto es, se 
hace herbircon la crema de tartaro la cochinilla y 
la composition , y despues se saca, se orea , y se 
ljeva a Javar al rio. Para concluirla se prepara un ba- 
jio nuevo semejante al que se hace para concluir la 
.escarlata; pero se emplea en el menos cochinida y 
se echa en lugar de ella un poco de! palo amarillo 
molido. Yo no puedo senalaraqui d punto fixo la can- 
tidad de cochinilla , y de palo amarillo que es nece- 
saiia , porque esto depende del color que se quiere 
dai al texido ^ y asi , quanto mas se deseare que ti- 
re al naranjado, tanto mas se empleard del palo ama- 
rillo , y se disminuira de la cantidad de cochinilla. 

4 - / ensayado hacer este color de tres mane- 
ras , y de todas tres me ha salido bueno. La primera 
es, la que acabo de explicar: la segunda , consiste 
en emplear el fustet (44) en lugar del palo amarillo, 
y en esta se ahorra considerablemente la cochinilla 
pmque el matiz del fustet es mucho mas naranjado 
que el del palo amarillo ; pero no teniendo este ingre- 
diente solidez alguna , no se deberia usar de el mas 
que en el tinte menor. Y por eso , si se tolera en la 
tintura de los panos de Lenguadoc para los colores de 
angosta. de que gustan en Levante , es porque el pa- 
lo amarillo no da jamas este color tan bello como el 
ustet , y es necesario disimular algo para la mayor 
xacilidad del surtimiento. 

_ 418 La tereera manera es, la de hacer el color de 
langostct , flor de granada , &c. con la cochinilla.so- 
la, y aumentar la composicion , porque <enranc’ando 
esta. la cochinilla , la pone tan naranjada como se de- 
sea , pero este metodo tiene tambien mui grandes in- 
convenientes. r.° El color resulta mui caro , porque 
para el es necesaria mayor cantidad de cochinilla que 
para la escarlata ordinaria , en atencion k que la gran 
cantidad de composicion , que es accida , la hace per- 
Tom. I. z ‘ der 
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der una parte de su foffdo. 2. 0 Por la misma razon pa- 
reee siempre el color coma hambriento , esto es , pa- 
rece como que se ha ahorrado la cochinilla » porque 
la composition ha. disuelto una parte de ella. 3. 0 Esta 
gran cantidad de composicion endurece la lana ,,y aun 
la dexa mucho mas; f&cili de mancharse con el lodo, 
y con los licores acres,;: y por consigulente este ulti- 
mo- modo es quizes el peor de todos., 

419 He dicho que el inconveniente de la segunda 
tnanera de hacer el. color de langosta ,. era usar del 
fustet ,, que es, un palo prohibido en el buen tinte , y 
en este supuesto deberia ser preferida la primera si le 
diese tan vivo como la segunda pero este color he- 
chocon el palo amarillo,, na tiene tampoco toda la so- 
lidez que puede desearse , segun lo he verificado ex- 
poniendole all Sol. Y aunque a primera vista parecera 
.esto extraordinario' porque no se emplean en el sino 
ingredientes que tienen toda la solidez posible , vease 
aqui lo que hace que en el caso presente, no sean tan 
huenos.. 

420 La cochinilla empleada con la composicion de 
escarlata y la- crema d'e tartaro es mui solida , y 
por eso nada pierde al ay re' en. estos; col ores de lan- 
gosta. Pero no> sucede lo mismo con el palo- ama- 
rillo aunque sea mui solido- en. la lana quando esta ha 
recibido el cocimiento preparativo de tartaro y alum- 
bre , y especial’mente quando se ha anadido un poco 
de alumbre al bano de su tintura ;: porque no- es tan so- 
lido , ni con mucho-,, quando: la lana , o el texido ha 
recibido el cocimiento preparativo para la escarlata, 
en que no se puede empiear ell alumbre. Por eso quan- 
do se. exponen estos generos-. de colores al ayre , se 
rosctn en mui poco tiempo r esto es. , pierden una par- 
te. de su- color naranjado> que resulta de la mezcla del 
amarillo- con el: encarnado. Y en esto , aunque el efec- 
to, del ayre: parezca. diferente del que causa en todos 
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]os otros , que ordinariamente los dexa^ palidos y des- 
coloridos , y en este al contrario, le sube el color , y 
le obscurece , porque le hace perder una parte de su 
viso naranjado ;,sin embargo , siempre es uno mismo en 
este como en todos los demas. Esta demostrado por 
muchos experimentos qiumicos que reside en el ayre un 
dccido vitriolico semejante al que puede sacarse del 
alumbre descomponiendole. Y como si se pasase un te- 
xido tenido en color de langosta por una ligera diso- 
lucion de alumbre , le rosaria sin detencion el accido 
de esta sal , y h aria que el encarnado de la cochini- 
11a eclipsase la tintura naranjada; debe, pues, acon- 
tecer lo mismo quando se expone semejante color al 
ayre, pues que este se halla impregnado del mismo 
accido. 

421 Sacanse del carmesi y del amarillo pocos ma< 
t-ices, ya porque es. alto el precio del primero , y ya 
porque se consiguen con poca diferencia los mismos- 
matices empleando para eilos la rubia , o la grana ker 
mes. Y tambien pueden sacarse del amarillo y de 
la media-escarlata de kermes, igualmente que del me- 
dio-carmesi y del amarillo ; porque con estas dife- 
fentes mezclas se sacan todos los colores :de tornasol, 
naranja , amarillos , dorados , y otros matices seme- 
jantes, que se ve mui bien deben resultar de la com- 
binacion del amarillo con el encarnado. 

CAPITULO XXIV. 

BE LA MEZCLA DEL ENCARNADO 

y del color de ralz 0 musco. 



422 i ARA los colores que resultan de esta mez- 
cla casi no se sirven del encarnado del kermes , o del 
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de cochinilla, porque la rhbia hace totalmente igual 
efecto e.n estas suertes de colores que no pueden re- 
sult'ar brillantes , porque los empana y ofusca el color 
de raiz. Y lo que hacen solamente es , pasarlos des- 
pues de tenidos con la rubia por un bano servido de 
cochinilla , 6 de grana kermes. Pero rara vez sucede 
que se prepare de proposito un bano de estos ingre- 
dientes , porque a la verdad son demasiado caros pa- 
ra emplearlos en colores tan comunes , y que pueden 
bacerse eon igual facilidad con la rtibia. 

423 Si despues de haber dado & un texidosuco- 
cimiento con la cantidad de tartaro , y alumbre pro- 
porcionada al matiz de encarnado de' riibia que se le 
quiere dar , se pasa luego por . el bano de esta raiz, 
corno queda expuesto en el Capitulo 15, y despues se 
pasa por otro bano de ratz de nogal » 6 de cdscara 
verde.de nuez , se sacaran todos los colores de cane- 
la tabaeo , castana , almizcle , pelo de oso , y otros 
semejantes , que son , digamoslo asr , innumerables , y 
se hacen sin dificultad alguna eon solo variar el pie 
d fondo de rubia desde el mas obscure hasta el mas 
claco , y deteniendclos por mas 6* menos tiempo en el 
bano de la raiz. . Para esto puede comenzarse por el 
color que se quiera ; pero lo mas eomun es , por el 
encarnado, y porque el cocimiento preparati-vo , que es. 
absolutamente necesario para la rribia , no dexarla de 
danar un poco al color de raiz. Y asf , de ningun 
modo se deben jamas mezclar, eo.mo he dicho quese 
mezclan algunas veces ,.el encarnado y el amarilio. 
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CAPITULO XXV. 



m LA MEZCLA DEL ENCARNADO 

y del negro. 

524 fbSTA mezcla' sirve para hacer todos los 
enearnados obscures de qualquiera especie que sean; 
pero no-se usan ordinariamente mas que en las lanas 
desfinadas para la Fdbrica de Tapices. Es necesa-; 
riO’ tener presente lo que he dicho con motivo de los 
grises , que se reduce at que pueden hacerse 6 en un 
bano solo echando en la caldera el cocimiento de 
agalla y la disolUcion de caparrosa , 6 en dosbanos 
pasando primero la lana por el de agalla , y anadien- 
dole despues la caparrosa ; pero este metodo es algo 
embarazoso quando hay que obscurecer unos colores 
imitados que deben igualarse con las muestras. Por 
eso , loi mas comodo es preparar un bano de agalla 
y caparrosa con arreglo a lo que dexo ensenado en 
el Articulo de los grises , y pasar por el las lanas des- 
pues de tenidas de encarnado- , sea cOn el ingrediente v 
que fuere , hasta que se hayan obscurecido todo lo 
que s e necesitav Por este metodo se sacara'n todas las 
escarlatas , y ctxrmesies obscuros , y todos los demas 
enearnados obscuros 6' sombrios de qualquiera matiz; 
que seam 

425 Tambien resultan de esta mezcla todos los gri- 
ses avinados , dando primero a la lana una tintura 11- 
gera de encarnado con el kermes , la cochinilla , 6 
la nlbia , y pasandola despues por el bano de obscu- 
recer , y deteniendola en el por mas o menos tiempo, 
y a proportion de lo que se quiera que en el gris do- 
julne el avinadOi Sobre este trabajo no puedo dit una 
lustruccion mas extensa , ya porque depende del co- 
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lor que se quisiere sacar , y ya porque no es presumi- 
ble que en ello se halle la menor dificultad. 



CAPITULO XXVI. 

DE LA MEZCLA DEL AMARILLO 

y el color de ratz . 



426 I Ormanse con esta mezcla los matices de 
ja muerta , y de pelo de oso , en que se acostumbra 
bastantemente emplear el hollin en lugar de la cas- 
eara verde de nuez , o de la raiz de nogal, porque 
con el salen efectivamente mucho mas bellos •; pero 
para ello es forzoso cuidar mucho deque se descar- 
gue mui bien la lana , o el texido despues de tenida, 
para libertarla del mal olor que contrae en este ba- 
no. Tambien se ha de atender a no emplear en esta 
t-intura mas que el licor claro que se saca del hollin, 
como queda advertido ; y auti yo aconsejaria siempre 
que se .prefiriese al hollin la cascara verde de nuez, 
d excepcion de quando sea preciso hacer el matiz de 
hoja muerta eon la mayor exactltud , porque este no 
puede sacarse con la cascara verde de nuez , ni eon 
la raiz de nogal que son los dos muscos solos de que 
se usa para estos matices, para quienes el zumaque, 
y la eorteza de aliso no dan bastante fondo. Hagase 
herbir la lana en el cocimiento de tartaro y , alumbre 
para tenirla despues en amarillo antes de pasarla por 
el color de raiz ; y si se conociere que el pie de ama- 
rillo que se la ha dado primero no ha sido suficlente, 
se podrd entonces pasar de nuevo por el bano de ama- 
rillo , aunque ya se la haya dado el musco. /’Bien » 1 ue 
si he de decir lo que siento , este modo de hallar 
exactamente el matiz , no consigue un color tan soli- 
do comp quando se ha dado primero un amarillo su- 
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CAPITULO XXVII. 

DE LA MEZCLA DEL AMARILLO 

y: del negro . 

427' mezcla de estos ; dos colores no es litil 

sino quando 1 hay que hacer algunos grises que deban 
tirar zt amarillo. Estos' grises se sacan tambien mucho 
mejor con et color de raiz ; y los Tintoreros le prefie- 
ren por lo coroun , no’ tan> solamente porque es mas 
solido^ „ y se hace con mas facilidad ,, sino porque al 
mismo tiempo es: m as: barato y & esto se agrega que 
no hay necesidad de hacer que llegue i herbir la la- 
na; lo que sera- mui. conveniente. evitar todas las ve- 
ces. que se. pueda.. 

CAPITULO XXVIII. 

DE LA MEZCLA DEL COLOR DE 

raiz y del negro.. 

428 B E esta mezcla 1 se saca un gran numero 
de colores , que son el de cafe r castana , ciruela , almiz- 
cle . espino ,, y otros malices semejantes , que siendo 
infinitos ,. y de grande uso se trabajan del modo si- 
guiente.. Despues de dado a las lanas , 6 texidos el co- 
lor de raiz. de- la- manera que he dicho , y de haber 
hecho- muchos. matices de el relativos a los que se quie- 
rer) ’ sacar obscureciendolos: luego , y cuidando de que 
salgati: mas: obscuros; los: que han de ser cafees , cas- 
tanas , & c. se echan en una caldera agallas, zumaque, 
y corteza de aliso ', con arreglo a la cantidad de te- 
xidos que hay que tenir. Hacese todo esto herbir por 

una 



FUNDACION 

JUANELO 

TURRIANO 




(184) 

una~hora , y anadiendo luego la caparrosa verde , st 
pasan despues por este ,bano los texidos que deben 
ser mas claros; y quando ya estan concluidos , se sa- 
can , y se pasan los otros que debea ser mas obscu- 
tos , sin mas diligencia que anadir caparrosa en ca- 
da vez , y.d rnedida que se advierte que la necesita 
el bano , lo que fdcilmente se reconoce en que no obs- 
curece con prontitud lo que se tine. 

429 De este modo , y sin cambiar el bano , se 
continua hasta que todos los texidos quedan obscure- 
cidos. Tienese cuidado de mantener siempre lumbre 
debaxo de la caldera , pero mui mansa para que no 
llegne a herbir , .porque basta que el bano mantenga 
un grado de calor que le pueda sufrir la mano. Para 
esto , luego que se han hecho herbir la primera vez 
las. agallas y los otros ingredientes , se contiene el 
herbor refrescando un poco el bano con agua fria an- 
tes de introducir en el la' lana , 6 el texido ; porque es- 
ta es una precaucion absolutamente necesaria , como 
he dicho muchas veces. Tambien es preciso acordar- 
se de que deben mojarse los texidos en agua tibia 
antes de meterlos en la caldera , en caso de que des- 
pues de haberlos dado el color de raiz se hayan se- 
cado ; y que es necesario ore.arlos 6 ventilarlos de 
rato en rato mientras se mantienen en el bano del 
obscurecimiento , porque sin tal precaucion correrian 
riesgo de mancharse , y rayarse los texidos resultan- 
do tenidos desigualmente. Ademas de esto , por falta 
de ventilacion no seria bastante solido el obscureci- 
miento , porque no se haria una congelacion succesi- 
va de la parte salina del vitriolo b caparrosa. 

430 Hasta aqui he recorrido , tanto como es ne- 
c-esario , todos los colores 0 matices que pueden re- 
siiltar de la mezcla de los primitivos 6 matrices to- 
rnados de dos en dos. Las particularidades 6 explica- 
. cion por menor que he dado de ellos me parece bas- 
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tantefflente extensa , y por poco que se quiera seguir 
este Tratado , obrando por el orden que yo he se- 
guido, es mui probable que en menos de dos anos 
adquiiira con este socorro qualquier Operario , por 
poco inteligente que sea , los principales conocimien- 
tos que le son necesarios. 

43 1 A este mismo fin voy ahora a presentarle el 
exatnen que yo propio he puesto en practica de las 
comoiuaciones de estos mismos colores primitives to- 
rnados de tres en tres. Esta mezcla da un gran nu- 
raero de ellos ; y aunque es verdad que se hallardn 
algunos semejantes a los que provienen de la mezcla 
de dos solos , porque hay . poebs colores que no pue- 
dan hacerse de muchos modes , tambien lo, es que en 
igual caso podra. elegir el Tintorero cl que le pare^- 
ciere mas facil quaudo el color sea igualmente bello. 

ft. GAPITULO XXIX. .. 

de las Principales mezclas 

de los color es primitivos tornados de tres 
en tres. 

Mezcla de ctzul encarnado y amarillo . 

D _ r ■ -uu. idAa 

S el azul de el encarnado y de ei ama - 
ritl'O se sacan los colores azeytunados rubios , y los 
grises verdosos , con algunos otros matices semejan- 
tes, que, d excepciou de los. que se hacen en lasla- 
nas hiladas para las tapicerhs,,; son de poco uso. Y 
para no yolver precisamente a decir una misma cosa, 
no repetire aqui Id que ya he explicado sobre el mo- 
do de hacer estos colores , porque ya lo queda bas- 

tantemente en los Articulos.' anteriores. ' 
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433 En las mezclas en que entra el azul se co- 
tnienza comunmente por este color. Dase despues al 
texido el cocimiento preparativo para hacer que to- 
me los otros colores , y se le pasa por estos succesi- 
vamente , esto es , uno despues de otro. Algunas veces 
se suelen mezclar los tres colores en uno , y no por 
eso salen nienos buenos si requieren todos un mismo 
■'cocimiento de preparation , como sucede , poi exem- 
plo , en el encarnado de rdbia , y el amarillo. Por lo 
que hace a la cochinilla , o a la grana kermes , no se 
emplea por lo regular en estos colores comunes , sino 
solamente en aquellos colores claros que tienen un vi- 
so avinado , y que deben ser vivos y brillantes , en 
cuyo caso solo sirven en el ultimo bano : quieio de- 
cir , que no se pasa por el suyo el texido , sino quan- 
go ya ha recibido los otros colores , 4 menos que no 
sea forzoso obscurecer algo estos mismos colores; y 
esto se consigue pasando el texido por remate de to- 
do por el bano del obscurecimiento. Tambien es im- 
'posible dar reglas algunas precisas sobre esta opera- 
cion ; pero la mejor experiencia manual ensenara mas 
de lo que podria explicarse con una relacion mui por 
menor de operaciones. 

, Mezcla. del azul encarnado y musco. 

434 De el azul de el encarnado y del color de 
ratz se -sacan los azeytnnados o azeytunies , desde 
los iuas obscuros hasta los mas claros , y con solo dar 
al texido un corto madz encarnado, resultan los grises 
■ apizdrr ados , los grises de color de espliego o alhuce - 
Wt i, y otros semejantes. 

Mezcla del azul encarnado y negro. 

4^ De el azul de el encarnado y de el negro 
j ■ se 
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se saca una infinidad de grises de fcodos matices , co- 
ro o gris de scilvia , gris de paloma torcaz , gris de 
pizarra , gris aplomado , los colores de Rey , y de 
Principe mas obscuros de lo que la son comunmetlte, 
con ottos infinitos, que no es facil rmmerar , y de; 
quieaes muchos de sus matices vuelven d recaer era 
aquellos que se hacen por otras combinaciones. 

Mezcla del azul amarUIo y color de rate. 

436 De el azul de el amarillo y de el color de 
falz 6 musco se sacan los verdes de estiercol de gan~ 
so , y los azeytunados de toda especie. 



Mezcla del azul amarillo y negro. '? 

: 437 De el azul , de el amarillo , y de el ne'gfoc 
se hacen todos los verdes obscuros . 



438 De el azul de el color de rate y del negro , 
los azeytunados obscuros , y los grises verdosos. 

Mezcla del encarnado amarillo y musco . 

439 De el encarnado del amarillo y del color 
de rate se sacan los naranjados , colores de oro , tor - 
nasol d maravilla , carnes de viejos , canela quemada , 
y atabacados de todas especies. 

Mezcla de encarnado amarillo y negro. 

440 De el encarnado de el amarillo y del negro , 
los mismos matices sobre poco mas 6 menos , y la bo? 
ja muerta obscura. 

"■ i Aa 2 Mez- 



Mezcla del azul musco y negro. 
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Mezcla del amarillo musco y negro. 

441 Y en fin , de el amarillo de el color de rafa 
y del negro , los colores de pelo de buey , de avellana 
obscuros , y algunos otros semejantes. 

442 Toda esta enumeracion no la presento mas 
que como una tabla que puede manifestar por mayor 
solamente lo.S: ingredientes que se deben emplear pa- 
ra hacer estas clases de colores que participan de otros 
muchos. 

443 De el propio modo se pueden mezclar quatro 
de estos colores , y tambien cinco , aunque esto es, 
sin embargo , mui raro. Vease ahora el modo con que 
vi sacar hasta quarenta matices distintos de carnes 
en la lana hilada , y este exemplo ensenard todo lo 
que se debe practicar en los demas casos. No habia 
entre estos matices ninguno de aquellos colores vivos 
que son matices de la escarlata , y que se hacen , co- 
mo queda expuesto en el Capitulo que trata de este 
color. Todas estas carnes eran de viejos, 6 para som- 
bras; y asx , fue preciso sacarlas todas de la mezcla 
del encarnado de la grana kermes con el amarillo , el 
color de raiz , y el negro. 

444 Diose primero d estas lanas un cocimiento que 
no era igualmente fuerte , y se reservaron para los 
•matices claros aquellas lanas que habfan recibido el 
cocimiento mas floxo. Despues de haberlas conservado 
en la humedad del cocimiento por quatro 6 cineo 
dias segun costumbre, se dio principio a la tintura 
por los matices mas claros. Los quatro colores se ha- 
bian cplocado se parados en quatro distintas vasijas, 
que se tuvo cuidado de mantener tan calientes como 
era necesario , pero sin que llegasen a herbir. Pasose 
.primero por un momento una madexa de lana por el 
bano de grana kermes , y habiendola sacado , y ex- 
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primido , se introduxo en el de gualda; de alii d 
un momenta en el de color de raiz , y salio del co- 
lor que el Tintorero deseaba. Luego se paso otra que 
permanecio por mas tiempo en cada baiio. D& este. 
ipodo se continuo; y quando se hallaba alguna made- 
xa , que despues de haberla exprimido bien parecia 
que la faltaba un poco de encarnado , 6 de algun otro 
color , la introducfan en el bano que necesitaba. 

445 Con este mbtodo se llegaron d poner todos es- 
tos colores en el matiz que debian tener , y se pasa- 
ron por el bano obscuro aquellos que necesariamente 
debian quedar mas obscuros o subidosv Entonces me 
confirm^ por este modo de trabajar , en que no se re- 
quire mas que paciencia , y un poco de habituation 
para conseguir de esta forma todos los colores imagi- 
nable?. 

446 Por mucho que se encargue , nunca se encar- 
gara lo bastante , que se comience siempre en esta 
clase de operaciones por los matices mas claros ; por- 
que sucediendo con frecuencia que se dexan por mas 
tiempo del necesario en alguno de estos bahos , en- 
tonces se ven obligados d destinar aquella madexa 
para un matiz mas obscuro ; pero luego que los ma- 
tices claros estan bien surtidos en escala 6 bien de- 
gradados , no hay ya dificultad en hacer los otros. 

447 Lo que acabo de exponer solo mira d las la- 
nas que deben servir para tapices , y cuyos matices 
han de sacarse eon la mayor precision, porque sin 
esta seria imposible imitar los colores de carnes que 
el Pintor ha dado al lienzo que se quiere copiar. Por 
lo que hace a los texidos , rara vez sucede hacerjos 
en este orden de matices, ni que se mezclen tantos co- 
lores ; porque para ello basta que se mezclen dos o tres, 
pues se ha visto que resultan tantos colores de su com- 
bination , que no se puede hallar bastante diferencia 
de nombres para significarlos. 
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448 No creo haber omitido cosa atguna de quan- 
to corresponde a la tintura de las lanas , 6 de los te- 
xidos en el tinte mayor , y bueno ; y no dudo que 
observando exactamente quanto dexo prevenido sobre 
eada color , se Uegaran A sacar todos facilme'nte con 
l r a mayor perfeccion , lo mismo que los matices ima- 
ginables , tanto en las lanas en rama , como en las 
hiladas , y en los texidos fabricados en bianco. 

449 Sin embargo , tambien creo que por otra par- 
te debo anadir alguna cosa en quanto a aquellos texi- 
dos , cuya latia $e tine antes de fabricarlos ; y al mis- 
mo tiempo ensenar el modd con que se debe hacer la 
mezcla de las lanas tenidas de diferentes colores para 
cardarlas despues, y hilarlas juntas , de suerte que re- 
sulte un solo color de todas ellas. 

450 Bien podrA decirseme que este Arttculo- perte- 
nece mas bien & la fdbrica de los texidos que £ su tin- 
tura ; pero £ eso respondere , que tal vez se hacen coni 
la mezcla de las lanas de diferentes tinturas unos co- 
lores que no ser£ facil iinitar dando al texido un solo 
color compuesto de todos estos matices; y que tambien 
habrd en algunos de estos colores unos ingredientes que 
piden diversa preparation. Al contrario , dando su tin- 
tufa a cada parte de lana separada , se hace la mez- 
cla sin inconveniente. Como quiera que sea , no me 
persuado que esta explicacion sea inutil ; y asi , voy £ 
exponer el modo de incorporar las lanas de diferentes 
colores para la fabrica de los texidos de mezcla, y la 
de hacer los fieltros para probar en poco ( porque es- 
to es siempre necesario) las corabinaciones que deben 
hacer mas agradable efecto. 
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CAPITULO XXX. 

DEL MO DO DE INCORPORAR 

las lanas de varios colores para los panos 
6 texidos de mezclilla . 

f! - ; t : ' h.ib sn u ~ 

45 1 Un solo exemplo de este modo de mezclar 

con la mayor exactitud posible muchas lanas de di^ 
versos colores , serd suficiente para que de 61 se pue- 
da hacer aplicacion en los casos que puedan ofrecer^ 
se. Suponiendo , pues , para ello queqniere haeerse .ua 
pano de mezclilla de color de cafe , vease el modo con 
que lo executan en las Fdbricas de Lenguadoc , que es 
lo mismo que se practica,con corta diferencia, en las 
demas Manufacturas. . . 

452 Dase primero la tintura de color ; de cafd d 350 
libras de lana , ai que se llapia land de fondo , porque 
esla que debe salir , y dominar en el texido. Tomanse 
despues cinco libras de lana texiida de encarnado de 
Tubia , 6 de grana kermes , y dos libras de la de azul 
de Rey , y £ estas se las da el nombre de lanas de 
mezclilla. 

453 Distribuyense estas lanas d. diferentes mugeres 
que estan puestas'en rueda en un grande desvan. Ei 
factor, 6 el que tiene cuidado de la mezcla , esta 
colocado con un palo enmedio de esta rueda , y las 
mugeres establecidas a seis pies de distancia. de el.; 
Por lo comun se reciben ocho 6 diez para. este trqbar- 
J° 1 y entre ellas se reparte toda la lana. Para el tqasa 
presente habra seis destinadas para llevar la del fon- 
do o color de cafe , y otras dos llevaran una la azul, 
y otra la encarnada ; pero deben estar entre si orde- 
uadas de tal suerte , que haya tres seguidas que ten?* 



FUNDACION 

JUANELO 

TURRIANO 



m 




gan la lana caf£ , luego la que lleva el ertcarnado, 
despues otras tres la de cafe , y la ultima , da de azul. 
Y quando hay mayor ndmero de colores se colocan 
i'gualmente en orden , cuidando siempre de interpo- 
larlas lo mas que sea posible unas con otras. 

454 Dispuestas asi estas mugeres , andan d paso 
lento alderedor. del Factor, observando siempre entre 
si una igual distancia , y d cada paso que dan echan 
d los pies de aquel una vedija pequeha de la lana que 
t'ienen ; con la diferencia , de que las que llevan el en- 
carnado , 6 el azul , de que no tiene cada una mas que 
tlna corta cantidad que distribuir, echan mui poca de 
Cada vez , al contrario de las otras que deben echar mu- 
cha mas. El Factor revuelve con el palo la lana mientras 
las mugeres la sueltan ; y para que la mezcla quede bieti 
hecha , es necesario que todas d un rnisrno tiempo aca- 
ben de distribuir la lana que estaba a su cargo , la qual 
se revuelve todayia un poco , y despues se entrega d 
lbs 'Cardadores.' 

' 455 Las cardas acaban de perfeccionar esta mez- 
cla de tal suerte que no se distingue color alguno en 
particular , ni resulta mas que uno. Despues de esto se 
hila , se fabrica el pano , y se lleva al batdn. Ya se 
ddxa comprehender lo mucho que importa hacer con 
toda exactitud jesta mezcla ; pues si los colores estu-^ 
bi^seh distribuidos - desigualmente , pareceria estar el 
paho todo manchado. 

- • 456 Como en la composition de estas mezclas no 
fes posible conocer el efecto que puede producir la com- 
binacibn de todos estos colores en diferentes propor- 
ciones , voy d decir el modo con que se hacen Ins 
pruebas eh cosa Corta ; porque quando se tiene satis- 
faction de un color formado con la mezcla de otros 
en proporcion conocida , se executa por mayor con la 
segufidad de que el color del texido sera igual al de 

la muestra.' i . 

11 CA- 
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CAPITULO XXXI. 

PEL MO D O DE PREP ARAR 

los fieltros de prueba 6 ensayo. 

r? 

t* 457 JLbSTA'corta maniobrd es mm sencilla ,■ y 
mui util , porque por medio de ella se puede ver 
en im quarto de hora lo que sera un texido de mez- 
elilla despues de fabricado , y aun despues de aparejada 
enteramente. Tomanse para este efecto lanas de dife- 
rentes colores , y despues de haber pesado cada una en 
particularise hace la mezcla con los dedos en la pro- 
portion que se ju'zga conveniente pero todo ello eii 
corta cantidad , y de suerte que despues de hecha la 
mezcla sea poco mas 6 menos cOmo el puno. Hume- 
decese entonces esta lana con un poco de azeyte , y se 
tarda repetidas veces con uffas cardas chicas hasta que 
;e ve que todos los colores estan bien batidos , y mez- 
dados perfectamente. Tomase despues esta lana , que 
se halla mui abierta , y de la figura quadrada de la car- 
ds , y haciendola quatro dobleces se aprieta ligera- 
mente entre las manos. Introducese entonces en una 
agua mui cargada de xabon , y fria , y Volvieiidola £ 
poner entre las mands se aprieta fuertemente por mu- 
chas veces dandola algunas palmadas. Frotanse las dos 
manos suavemente una contra otra par a que se afirme la 
lana, cerrandola por todos lados , y haciendola que 
abulte menos. Metese otra vez en agua de xabon , y se 
continua en apretarla hasta que haya tornado consis- 
tency , y resulte poco mas 6 menos como el pano or-* 
dinario. 

458 Este fieltro es entonces una verdadera imagen 
de lo que sera el pano despues de fabricado ; porque 
Tom. I. 3 b quan- 
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quando estd bien apretado , y la lana se ha estendido 
con mucha igualdad sobre la mano despues que ha 
salido de la carda , y que todo se ha hecho con cuida- 
do , se halla tan igual , y tan liso como lo puede estar 
el pano. Para concluirle tan perfectamente como el pa- 
no , despues de haberle lavado bien para sacarle todo 
el xabon , se pone a secar , y colocandole luego entre 
dos papeles , se aplancha con un hierro algo caliente, 
y de este modo toma un lustre que le hace parecerse 
enteramente a un pano aprensado. 

459 Quando el color del fieltro sale d satisfaction, 
se hace la mezcla del pano en mayor cantidad si- 
guiendo exactamente las mismas proporciones , y se 
tiene la seguridad de que sera en todo semejante i 
aquel ; porque no solamente las lanas de diferentes co- 
lores se hallan tan exactamente mezcladas en el fieltro 
como en el pano , sino que el xabon de que se uso pa- 
ra apretarle d abatanarle , hizo el mismo efecto en el 
primero, que debe hacer el batan en el segundo; por- 
que hay muchos^colores , y principalmente aquellos en 
cuya composition entran matices del negro , y del gris, 
que pierden en el batan una parte de su obscurecimien- 
/0,de-tah suerte que es necesario siempre tehirlos de 
un color mas subido de lo que han de quedar. Este 
defecto de solidez en la tintura del obscurecimiento no 
quita que resista mui bien d la accion del ayre ; pero, co- 
mo ya he dicho , se mancha mui facilmente con los li- 
cores acres. 

460 No sucede esto d los colores obscurecidos en la 
tina de anil, 6 la de pastel, porque casi nada pier- 
den en el batan ; y asi , nunca se sacan mas subxdos de 
lo que deben ser despues. El fieltro hace el mismo 
efecto , y se puede tener la seguridad de que el texido 
no perdera en el batdn mas de lo que pierde el fieltro 
en el xabon. Y por consiguiente , se debe tener esta 
operation por guia segura para escoger , y surtir las 
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lanas que debenentrar en la composicion de los panos 
de mezclilla. 

461 Los fieltros se hacen todavfa mejor con el xa« 
bon negro que con el bianco, pero los da un color des- 
agradable , que con trabajo se los quita lavandolos mu- 
chas veces en diferentes aguas. 

4 62 Tambien se pueden tenir los fieltros despues 
de enteramente formados si se quieren hacer los texi- 
dos de un color que cubra todos los demas. En tal ca- 
so , despues que el pano este mezclado de los propios 
colores que el fieltro , no hay mas que pasarle por la 
inisma tintura por donde aquel se paso", y de este mo- 
do saldrd del propio color ; pero esto no se debe prac- 
ticar con el texido hasta que vuelto del batan se ha- 
ya tundido en fino , y no reste ya otra cosa que hacer 
mas que aprensarle. Este metodo se empleara ultima- 
mente quando sean mezclas en que se quiera hacer 
entrar la cochinilla , porque esta se rosa demasiado , y 
se mancha en el batan. Y as! , quando se hubiere de 
emplear en los texidos de mezcla , es necesario com- 
poner un nuevo bano de cochinilla , y pasar por el el 
texido quando ya no le falte mas aparejo que el que 
se da a un pano tenido en bianco despues que sale del 
tinte. 

FIN 

DEL TINTE MAYOR , Y BUENO. 
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DE LA TINTURA 



DE LAS LANAS 

EN EL TINTE MENOR. 
CAPITULO XXXII. 



EXO dicho al principio del Tratado 
antecedente, que la tintura de las lanas, 

® tie ^s texidos fabricados con ellas, se 
aistmguia en tinte mayor , y en tints menor ; y que 

i| S' de los ^mentos se establecieron las ca- 

aaades de las lanas y de los texidos que deben tenirse 
cn uno t y cn otro. Esta distincion se hizo en el supues-* 
to de que los texidos de un cierto valor, que por lo 
regular sirven para el adorno exterior 6 lo principal 
oe los vestidos , debian recibir un color mas solido , y 
durable que los de poco precio, que precisamente se- 
inan mas caros , y de mas dificultoso despacho si : se 
uebiesen tenir de buen tinte , porque este cuesta real- 
tnente mucho mas que el tinte mencr. 

. 4<5 4 Por otra parte , los texidos baratos que se per- 
*“ ,te . n temr en el tinte menor 6 false , soiamente se 
empiean en forros , de suerte que casi no est^n ex- 
puestos a la accion del ayre ; y si se sirven de ellos 

uso ? ’ . se rom P en P r esto por razon de Jo 
ncleble de su fabrica , y por consiguiente no es nece- 
sario que su color sea tan solido como el de untexido 
de mucho mayor duracion, 

465 He 
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465 He referido con fa mayor precision y exacti- 
tudque me ha sido posible . el modo de haceri eh e| 
biten tinte todos los colores imaginably ; y ahora exe* 
cutare lo mismo en el tinte menof. Palra 'ello ehsenare 



los medios de hacer los propios colores con' otros in- 
gredientes distintos de los que hasta aqui he express*, 
do; y que si no tienen la soliddz de estos , tieneti por lo 
regular. la ventaja de dar unos colores ’mas vivos , y mas- 
brillantes ; d que se agrega , que la : mayor parte, de ellos 
din el color mas igual ,’y con mucha mayor-' facilidad 
que los ingredientes del buen tinte. 

466 Estos , pues , son los beneficios que producen 
las materias a que se di el nombre de ingredientes 
fa/sos; y aunque seria de desear que su UsO se hubiese 
estendido i menos que lo que lo dsta', con todo esp vl-Jio 
puede decirse que dexen de ser htiles para unos texidos 
que estan menos expuestos al ayre,o que no necesi- 
tan ser de un color mui durable. Fuera de esto , los 
colores se surten casi siempre Con mucha mas facilidad,: 
y prontitud en el tinte menor que lo que sd podria en 

el mayor. • , . 

467 No Seguire para Cste genero de tintura la mis- 

ma regia que observe en la explicacion del buen tin- 
ts por quanto aqui no se reConocen los colores primi- 
ti vos. Hay pocos de ellos que sirvan.de pie d losotros, 
v su mayor parte no nace de la . combination de dos 0 
de muchos colores simples ; y asi , hay algunos , como 
el azul , que jamds se hacen en el tinte menor. . 

468 Este , pues , es el orden que intento seguir ; y 
en el expondre primero los nombres de todos los in-’ 
rrredientes que particularmente deben estar afectos al 
tinte menor ; y despues el modo de emplear ^cada lino de 
ellos , y de sacar todos los colores que paeden dar. n y 
muchos ingredientes de estos que din sus colores pa- 
recidos unos d otros , y por esta razon' seria impost* 
bie tratar de ellos separadamente sin mcurriren iepe- 
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ticiones embarazosas , y aun molestas. 

469 Los ingredientes del tinte menor que hasta 
aqui se conocen, y que nombrare por el mismo ordera 
que sigue su explicacion , son los siguientes. La tint li- 
ra de borra : la orchilla : el palo campeche : el palo 
brasil: el fustet : el achiote V ia granilla de Avinon ; 
y la curcuma 6 terra-merit a , sin hablar del sdndalo , 
ni del hollin ; porque aunque son ingredientes del tin- 
te menor ya queda explicado el mode de usar de ellos 
en el Capitulo 17 , que trata del color musco , y en el 
qual se dan las razones que tuve para colocarlos alii. 

CAPITULO XXXIII. 

DE LA TINTURA DE BORRA. 

r '- !■>. ' 'ey .. ;;T * ; ; $ • ^ > ijh 

47 ° HAY en la tintura de borra dos prepara- 1 
clones que son mui diferentes’ una de otra : la prime- 
raes para la rdbia , y <esta pertenece al tinte mayor y 
bueno; y la segunda consiste en disolverla , y usar de 
ella , y su practica corresponde al tinte menor. La tin- 
tura de borra se permitia antes en el tinte mayor; 
pero esto mas bien era porque se saca de la rdbia , que 
porque se hubiese becho prueba alguna para asegu- 
rarse de su solidez. Yo bice la experiencia con todo' 
cuidado , y reconod , sin quedarme en ello el menor 
escrupulo de duda , que no hay color que se desvanez- 
ca mas presto al ayre ; y desde luego por esta razon 
semando por el nuevoReglamento de 1737 , que so'o 
se usase de ella en el tinte menor. Sin embargo , como 
en semejante Reglamento no se permite a los Tinto- 
Wos del tinte menor servirse de la rubia , ni aun te- 
oerla en su casa , se establecio que solamente se per- 
witiese a los del tinte mayor el mezclar la borra : con •> 

la 
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la rubia, y & los del menor el disolverla , y usar de elta'J 

471 Esta tintura de la borra con la rubia debie- 
ra haberse incluido en el Capitulo 15 del Tratado an- 
tecedente ; pero he querido mas bien referir seguida-> 
mente las operaciones que tienen entre si una co- 
nexion necesaria, que atenerme con demasiado esertipu- 
lo a esta distincion del tinte mayor, y del menor, que 
e.sel objeto particular de la policia de esta Arte, y que 
nada tiene que ver con tal Arte considerada en si misma. 

472 Para la preparacion de la borra con la rubia 
se toman quatro libras de la dicha borra 6 igual can- 
tidad de pelo de cabra bien escarmenado , y batido, 
para que la tintura le pueda penetrar mejor. Hacese 
herbir por dos horas en cantidad suficiente de agua 
aceda, y puesta luego & eseurrir por una hora se la 
vuelve d introducir en una caldera mediarta , y media- 
da de agua , con quatro libras de alumbre de roca. (45), 
dos de tdrtaro rojo , y una de rubia. Hacese herbir el 
tpdo por seis horas , reemplazando siempre con agua 
caliente lo que pierde en vapor el bano , y se dexa este 
quleto por toda la .noche , y dia siguiente. A1 tercer dia 
se sacala borra del bano , y se pone d eseurrir en una 
cesta ; y aunque algunos Tintoreros la dexan en el ba- 
ne por ocho dias , es porque no advierten que por lo 
regular se ernpana por tan dilatada detencion en una 
vasija de cobre , y que el bano tiene tiempo de corroer 
algunas particulas de este metal. 

. 473 Despues de bien lavadas eStas /quatro libras de 
borra o pelo que han recibido el cocimiento de la ru- 
bia , se llena la caldera mediana hasta las dos terceras 
partes de su cabida con mitad de agua aceda , y mitad- 
de agua comun , y q.uando ya estd el bano para her- 
bir se introducen en el ocho libras de rubia bien me- 
nuda estregandola entre las manos al tiempo de echar- 
la, En estando bien incorporada la rubia en el bano .se 
echan en el las quatro libras de borra o pelo , y se 
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hace herbir todo por seis horas. Pasado este tiempo 
se lava bien la borra , y al dia sigiente se la vuelve £ 
pasar por otro bano de la misma clase que el ante- 
rior , pero hecho con quatro libras de rubia en lugar de 
las ocho que se emplearon el dia antes. Conclufdo ya 
este segundo bano se lava bien la borra , y se pone it 
secar , porque ya entonces queda quasi negra , y en 
estado de podersela ernplear. Por medio de esta ope- 
ration quedan las quatro libras de borra 6 pelo carga- 
das de la tintura de trece libras de rdbia ; pero toda- 
vfa queda el bano con bastante tintura , que con el nom- 
bre tie bano viejo b bano servido de rubia , se guarda 
para aprovecharle en los colores de tabaco , de cane- 
la , y otros. 

474. Preparada ya asi la borra 6 pelo de cabra con 
la rubia por el Tintorero del tinte mayor , la vende al 
del tinte menor , que es el que tiene la facultad de di~ 
solverla , y emplearla. El metodo ordinario con que lo 
executan, y que al paso que no dexa de tener su difi- 
cultad le conocen pocos Tintoreros , es el siguiente. 

475 A las siete y media de la manana echan seis 
cubos de agua clara en una caldera mediana ; y en es- 
tando tibia , introducen en ella cinco libras de cenizas 
graveladas bien molidas. Hacen herbir el todo hasta 
las once ; y como ya entonces se ha disminuido el ba- 
iio considerablemente , y puede caber en una caldera 
mas pequena , le pasan d ella , teniendo primero cuida- 
do de dexar que se sienten bien 6 depositen en el sue- 
lode la caldera en que esta el bano las heces de las 
cenizas, d fin de no ernplear mas que lo mas clarodel 
licor. Desocupase, y limpiase la caldera mediana, y 
despues se echa en ella un cubo de dicho bano, y se 
enciende un poco de fuego debaxo de ella. Luego se 
v an echando dentro las quatro libras de borra mui po- 
co ^ poco y mui abierta , y se anade al mismo tiempo 
una porcion del bano que se paso a la caldera peque- 
Tm ■ 1 • Cq r iia 
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na con el fin de abatir el herbor que se levanta de 
quando en quando. hasta- lo alto- de. la caldera en que 
se hace la operaeiorr.. 

476 Quando ya se- ha introducido en la caldera to- 
da la borra , y sobre ella el bano de la caldera chi- 
ca „ se echa. un cubo de agua- sobre los; asientos de 
las, eenizas. graveladas. que quedan en ella y con esta 
agua se va reemplazando lo que por la coccion se 
evapora del bano en la caldera mediana.. Toda la bor- 
ra se: disuelve por la accion de las eenizas- gravela- 
das ; y esto de tal suerte , que pasada la media hora 
primera ya no- se percibe el menor pelo de ella ,.y en- 
tonces; ya se halla el bano- de un color encarnado mui 
obscuro. Hacese todavia herbir de este. modo sin 
anadir cosa alguna a fin de que la borra se disuelva 
coir mas. exaetitud y enhances: se atraviesa un palo> 
sobre la caldera , y en el se- coloca un cubo lleno de 
orines fermentados.. Este: cubo debe tener en su asien- 
to un agugero pequeno sobre el qua! se tiende-un po- 
co de- paja larga para que: por- entre: ella puedan caer 
lehtamente en: la caldera lbs orines. Mientras esto se 
verifica , se hace herbir e! bano i borbotones ,.y con: 
los orines se- va reemplazando. la parte, del licor que se: 
pierde por la evaporation. 

477- Esta maniobra dura por espaci'o de cinco flo- 
ras; ly en: el las; se- echan hasta tres: cubos de orines,. 
t@-nie.ndo cuidado de que el chorro que saiga: del cubo- 
sea mayor quando- el herbor sea violento , que quando- 
sea moderado.. Debe advertirse que por razon de la 
eorta cantidad de. borrai que- se tomb, para la experien- 
ce que acaba de explicate , se- emplearon hasta cinco 
libras, de: eenizas graveladas „ porque quando se disuel- 
ven treinta libras; de borra. de una vez , que es la can- 
tidad que; comuhmente emplean los Tintoreros de Pa- 
rts,, no se echan: mas que doce onzas de eenizas. grave- 
ladas; por cada: libra de. borra.. 
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478 Durante esta operacion se pereibe un olor fuer- 
tisiino de sal volatil orinosa, y, nada cast siempre en 
este bano una espuma que es bastantetnente obscura 
al principle ,, y despues rnucho mas quando ya se. ban 
anad’do los orines. Conocese que cl bano ilia -cocido ya 
lo suficiente quando no se hincha , y hierbe. mansa- 
mente ; y entonces ni seatiza, ni se aumenta la lutn- 
bre debaxo de la caldera , sino se la cubrea esta con su 
tapadera y unas mantas , y se la dexa as! hasta el 
(Siguiente dia. Habianse tornado desde las :tres hasta. las 
ocho de la noche diferentes muestras del color del 
bano , remojando en el varios pedazos pequenos de pa- 
pel ; y de estos , los primeros estaban mas obseuros , pe- 
ro se iban aclarando cada vez mas , d medida que obra- 
ba el volatil de los orines sobxe las particulas coloran- 
tes del bano. pn: 

• 479 Ya no restaba mas que tenlr la lana en este ba- 
no asi preparado , & que se da el nombre de borra 
fundida 6 disolucion de borra , y cuya operacion es la 
mas facil que hay en la Tintura. Para ella , pues , se 
procedio de esta forma: Un quarto de hora antes de 
tenir en este bano se. echo en el un terron pequeno de 
alumbre del mas puro , y se palejo el bano para que 
se disolviese el alumbre. Como este bano , que se ha- 
llaba en la caldera mediana , se habfa mantenido cu- 
bierto por toda la noche , y no se habta apagado iql 
fuego de la hornilla, estaba todavia tan caliente que 
no lo podia .sufrir la mano. Tomose de el lo mas cla- 
ro, y despues deechado en una caldera con suficiente 
cantidad de agua tibia, se introdaxo en ella lana teni- 
da en amarillo de gualda , y tomo .un bello .color na- 
ranjado que tiraba algo al color de fuego , esto es , al 
color llamado por los Tintoreros nacarado de 1 borra , 
porque comunmente se hace con la disolucion de bor- 
ta. Pero puede sacarse tan hermoso , y aun mucho rne- 
jor en el buen tinte , como se puede ver en el Capitu- 
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lo 23 del Tratado antecedente , en que se habla de los 
colores que resultan de la mezcla del encarnado y 
del amarillo. 

480 Pasaronse despues por el mismo bano veinte 
tnadexas de lana blanca por su orden , comenzando por 
las que debian ser mas obscuras , y para cuyo efecto 
se mantuvieron en el bano por mas 6 menos tiempo 
segun el matfz que se las quiso dar. Hizose de esta 
forma Una degradacion 6 escala desde el color naca- 
rado hasta el de cereza , y para ello se tuvo cuidado 
de anadir a la caldera chica porcion del bano de la 
mediana , a proporcion que se iba consumiendo con la 
tintura de la lana. Y al mismo paso se cuida'oa de 
no menear el asiento del bano al tiempo de sacarle de 
la caldera mediana para echarle en la chica , y de 
mantener un poco de lumbre debaxo de dsta , d fin 
de ’conservar al bano un mismo grado de calor sa- 
bre poco mas 6 menos. 

481 Continuase de esta suerte en pasar la lana 
hasta que haya servido todo el bano , y se haya 
apurado enteramente su color ; pero ya en este es- 
tado no se pueden tenir en el los matices mas cla- 
ros ; porque quando la tintura del bano se halla 
tan descargada eomo es necesario para semejantes 
colores, resulta por lo comun tan llena de impurezas, 
que quitarian la viveza necesaria a estos generos de 
matices mas que a todos los otros. 

482 El metodo que se observa para sacar los ma- 
tices mas elaros que el colar de cereza , es el siguien- 
te. Echase agua clara en una caldera , y despues se 
introducen en ella cinco h seis: madexas de la lana 
de color mas subido tenida en la borra , esto es , de 
la que inmediatamente sigue al color nacarado. En 
llegandO' a herbir el agua , extrae todo el color que 
la lana habia tornado y entonces. se pasa por este 
nuevo bano la otra lana que qulere tenirse desde el 
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color de cereza hasta el de carne mas baxo, comen- 
zando siempre por los mat ices mas obscures. 

483 La mayor parte de los Tintoreros que no sa- 
ben disolver la borra , 6 no quieren tener este traba- 
jo , compran algunas libras de esta escarlata de bor- 
ra, y haciendola herbir del modo referido sacan to- 
dos sus matices dares, que , como se ve, se consi- 
gns con mucha facilidad. Pero esta misma apera- 
cion prueba quan poco se debe con tar con la solidez 
de un color que se desprende tan faeilmente de la 
cosa tenida en el agua hirbiendo. En efecto , es uno 
de los peores colores que hay en la Tintura , y por 
esta razon se ha desterrado del buen tinte por el nue- 
vo Reglamento para no tolerarle sino en el menor, 
como ya queda referido. 

484 Por esta operacion se demuestra que puede 
sacarse un color mui malo de un ingrediente, que 
quizes es elmejor, y mas solido de todos los que se 
gastan en la Tintura. Porque la nubia es conocida por 
ta\ ; y sin embargo , quando esta borra a pelo teni- 
do en ella con todas las precauciones necesarias pa- 
ra asegurar el color en quanto es posible , llega k 
disol verse en un bano de cenizas graveladas , tomando 
sn color un nuevo brillo , pierde toda su solidez , y 
no puede ya contarse sino en la clase de las tintur-as 
mas falsas. 

4^5 Pudiiera creerse que la poca solidez de este co- 
lor precede de que la lana no ha recibido preparacion 
alguna, ni retuvo parttculas de sal antes de pasarla 
por la dtsblucion de la borra; pero yo mismo he pro- 
bado que no consiste en eso , pues he pasado por esta 
tintura lana preparada en el cocimiento comun , y otras 
lanas diversamente preparadas , sin que el color que 
tomaron fuese mas sblido por eso , porque antes bien 
tentan menos brillo , esto es . salieron mas emna-fia- 
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486 Aunque dexo dicho que las lanas no reciben 
preparation alguna antes de tenirlas en el bano de k 
disolucion de borra , con todo eso , es preciso aziifrat 
aqueilas que se destinan para ios matices claros , por- 
que esto las da mucha vivacidad y brilip ;; plies el 
encarnado de la disoludion de borra se aplica en este 
caso sobre un fondo mas bianco de lo que do seria sin 
el azufrado , que es lo que le dexa perfectamente 
bianco. Lo mismo se executa para los azules claros, , 
6 mata-blaacos , y para algunos otros colores ; pero 
esta operacion no se .practica por lo comun sino en 
las lanas destinadas para la Eabrica de alfombras , b 
Ja de tapices. 

487 Este azufrado de la lana se executa colgan- 
dola de unos haros , 6 sobre unos varales largos en un 
quarto bien cerrado. Colocanse en el suelo unas cha- 
fetas 6 braseros de lumbre en que se echa el azufre 
reducido d polvo., y -cerrando despues das puertas y 
•ventanas del quarto para que el humo se conserve por 
mas tiempo., y haga su operacion v se dexa .alii da la- 
na hasta que resulta enteramente blanea. Esto es d lo 
que se llama lana azufrada., y cuy,a preparacion es 
la que debe tener para dar vivacidad a flos colores de 
rosa , cereza , y came que se sacan con : la disolucion 
4e la borra. . 

C A P IT U LO XXXIV. ' 

DE LA ORDHILLA , T MODO DE 

usar de ella (46) . 

• 488 T / A orchilla es una pasta blanda de un en- I 

carnado obscuro , que sin mas que desleirla en el agua 
•caliente , di un gran numero de matices diferentes. 
La mejor , que es la de Canarias se usa , despues de 
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preparada , del modo siguiente. Echan agua clara en 
una caldera , y quando ya cotmenza a. entibiarse des- 
]fea en ella la canddad de orchilla d'e Canarias prepa- 
jala que juzgan neeesarfa> a proporcion de la can ti- 
dal de lanas ,. 6 texidos que hay que: tenir , y del ma- 
tiz que se quieren. sacar.. Calientan despues el bano has- 
ta que. va a levantar herbor , y en fences, pasan por 
eJ la lana,. 6 el texido sin mas pre para cion, que la de: 
iriantener en. el bano por mas tiempo el. matiz que 
debe ser mas obscuro. Y quando advierten qne la or- 
chilla del bano no da ya mas color , dexan que lie— 
gue a: herbir el bano. para acabarle. de extraer todala: 
tintura que le queda- 

489 Si la orchilla: esde la de Auvernia ,.llamada co- 
tnunmente otchill'a de : tier r a , dd los colores sacados: 
en el bano hirbiendo mas empahados que los que dio . 
primero: antes de hacer herbir el- bano ; y al contra- 
rio ,, la orchilla de yerba 6 de Canarias ,. nada per- 
dera de su brillo aun quando se haga herbir. el baiio 
desde el principio.. Es verdad que' esta iiltima es mas. 
cara pero como da much a mas tintura r hay mas:uti- 
lidad: en servirse de ella v aun quando no se mire la 
ventaja que lleva a la otra en bondad ,. y belleza.. El i 
color natural que- se saca de la una , y de la. otra por 
el metodo referido,. es el gris-delin , que tira a.mora- 
do; y ademds: de este se: sacan el: rmrado , y vio-,- 
ktas r el' color de- pensamiento ,, de • amaranto yy ptros 
setnejanfes , dando al texido un pie de azul mas b me- » 
nos obscuro antes de pasarle por el bano de orchilla. - 

49 o ; Solamente hay que tener presente , que a fin 
de que los: matices: claros. de estos colores resulten tan i 
hriilantes como pueden serlo , es conveniente que la 
lana est£ azufrada , segun queda expuesfo en el Capi- 
tulo- anterior ,. ya sea antes de pasarla por Ja orchilla 
para ei color de gris-delin , 6 ya antes: de darla e l pie 
de azul para, los morados , y otros colores de esta 
naturaleza.. 491 Es.- 
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49 1 Este modo de emplear la orchilla es el mas 
sencillo de todos , pero los colores que produce de 
este modo no tienen solidez alguna. Tal vez pudiera 
ereerse que resultarian mejores dando i la lana una 
preparacion antes de tenirla , como se practica en 
el buen tinte quando se emplea la rubia , la cochini- 
11 a , ia gualda , &c. Pero la experiencia ha manifesta- 
do !o contrario , porque yo he empleado la orchilla 
en lana pasada por el cocimiento de alumbre y tic- 
taro , sin que por eso resistiese mas a la accion del 
ayre , que la que no habia recibido preparacion al- 
guna. 

492 Hay , sin embargo , un modo de emplear la 
orchilla de Canarias , y de darla casi tanta solidez 
como la . que tienen los mas de los ingredientes del 
tinte mayor , y bueno ; pero entonces pierde su color 
natural gris-delin , y da un color encarnado, 6 escar- 
lata , 6 , por mejor decir , el color qonocido por el nom- 
bre de media-escarlata. Tambien se pueden sacar de 
ella por medio de los accidos el color del kermes , 6 
de la escarlata de Venecia , y otros muchos matices 
que tiran al encarnado , y al naranjado; en la inte- 
ligencia , de que todos los colores de la orchilla he- 
chos por semejante metodo deben tenerse por mu- 
cho mas solidos que los que resultan del otro modo, 
aunque en rigor no scan con todo eso de buen tinte. 

493 Hay dos modos de sacar de la orchilla estos 
colores encarnados. El primero consiste en incorpo- 
rar algun accido en la misma composicion de que se 
hace uso para reducir la planta a aquella pasta , que es 
la que conocen los Tintoreros con el nombre de orchilla , 
que se la da antes de prepararla. Se me ha asegura- 
do que se podia h'acer esta pasta de color de violeta, 
y aun azul , lo que verisimilmente se habrd de exe- 
cutar por medio de la mezcla de algunos alkalis; 
pero yo confieso que no 1 q he podido conseguir aun- 
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que hice para ello mas de veinte ensayos. En este su-> 
puesto, voy pues, £ explicar el segundo metodo de 
sacar de la orchidia un color encarnado bello , y bas- 
tantemente solido , porque le conseguf por quatro ve«* 
ces con acierto. 

MEDIA-ESCARLATA DE ORCHILLA. 



494 JL Omese la orchilla de Canarias preparada, 
y despues, de desleida por el metodo comun en un 
batlo de agua tibia , anadasela una corta cantidad de 
la composition para la escarlata , que es , como se 
ha visto en el Tratado antecedente , una disolucion 
del estano en una agua regia floxa. Este accido acla- 
ra al instante el bano , y le d£ el color de escarla- 
ta, y entonces no hay mas que pasar por el el texi- 
do,o la lana , manteniendo lo uno , 6 lo otro hasta 
que haya tornado el matiz que se desea. Si se advier- 
te que el color no ha sacado bastante fuego , anada- 
se al bano algo mas de composition , y sigase para 
este genero de tintura el mismo metodo con poca di- 
ferencia que para tenir la escarlata comun. Yo hice 
Ja prueba de sacarla como esta a dos banos, esto es,, 
dando primero al texido el cocimiento con la compo- 
sition, y un poco de orchilla, y concluyendo des-' 
pues la tintura en el bano de color con mayor can- 
tidad de uno y otro. El color me .salio tambien bue- 
no y, la operacion mas larga ; pero como igualmente 
saque un color tan bello en un solo bano , podra el 
Tintorero escoger de los dos metodos el que mejor 
le pareciere. / 

495 No puedo fixar con precision la dosis de los 
tnateriales que deben emplearse en esta operacion : lo 
primero , porque esto depende del matiz que quiere 
darse al texido ; y lo segundo , por ser un trabaio nue- 
Tom.I, Dd vo 
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vo en la tintura r y no haber tenido ocasion de ha- 
eer tenir de esta suerte bastante cantidad de texidos 
para conocer la cantidad de orchilla, y de composi- 
cion que debe emplearse ; ademds.v de que se sabe 
tambien que el efecto depende del mas b menos ac- 
cido de la composition . En fin , es tan facit este mo- 
d'o de tenir con la orchilla , que apenas se hayan he- 
cho dos 6 tres ensayos; , aunque sea en corta canti- 
dad , se llegard a saber mas de lo> que se podria en- 
senar con una dilatada explication por menor.. 

496 Solamente debo advertir , que tanto mas so- 
lido es: el color sacado de este ingrediente , quanto 
mas se acerca & la escarlata. En el gran niimero de 
matices diferentes que yo he hecho , sacados todos con 
la misma orchilla , y que por consiguiente no se di- 
ferenciaban sino por la mas 6 menos composition 
con que estaban hechos, experiment^ siempre ,, que 
quanto mas se la alexa a la orchilla de su color na- 
tural , tanto mas adquiere de solidez , y permanen-' 
cia ; y esto de tal suerte, que quando la ponta en el 
matiz conocid.o por el nombr'e de media- esearlata, 
resistfa- quasi tanto a la aceion del ay re , y a la del 
cocimiento de prueha , comO' la que se hace comun- 
me rite con la cochihilla „ y la rubia, 

497- Si- se echa demasiada. composicion en el ba- 
fio , resulta la lana , del texido de un color naranjado- 
feo ; pern esto mismo sucede con la cochihilla sin 
que sea un ineonveniente particular a este genero de 
tintura. Por otra parte,, es; mut facil evitarle , porque 
edrno siempre se esta. i tiempo. de poder aaadir com- 
position no hay mas que Irs© poeo; & poco , jr em- 
plear al prihcipio; menos. de: 1a- que es; necesaria antes 
de exponerse al riesgo; de haber echado demasiada. 

498 Aunque he praeticados varios ensayos con dis- 
tintos decides en lugar de la composition de escarlata, 
ninguno, halld rque. hiciese tan. buen lefecto como el do 
c, . ■ ; .. i$- 
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est a. El vinagre jamas pudo dar al. bano bastante en- 
carnado , y el texido que se tino en el solamente to- 
•mo un color’ de faeces de vina>, que tampoco era mas 
•sdlido al ayre que el de la orchilla pura-en su estaf 
do natural. Los otros accidos empanaron el color ; y 
as! , parece que del mismo modo que en la opera- 
cion de la escarlata de cochinilla , se necesita unir 
con el encarnado de la orcfaiila una basa metalica mui 
blanca, qual lo es la cal del estano de que consta la 
composition. Estas mismas pruebas execute tambien 
con la perella , llamada orchilla de tierra d de^huver-f 
nia , que todo es una misma cosa , pero los colores 
no salieron ni con mucho tan faermosos , ni tan bue- 
nos ; con que todo lo que acaba de exponerse solo ha 
de entenderse de la orchilla de hierba b de Canarias^ 

( • n ' '• ‘ A «- -■’* ' * ; H •' •- U i. 5 ~ A'lljCl C Tj 

CAPITULO XXXV. 

DEL PALO CAMPECHE. 

499 E L palo campecbe es de grande con su- 
mo en el tinte menor , y'seria de desear que no se 
sirviesen de dl en el buen tinte, como sucede por lo 
eomun ; pues el color que dd, pierde en mui poco 
tiempo todo.su brillo , y aun desaparece en parte 
quando esta expuesto al ayre. Lo poco que cuesta es 
una de las razonds que hay para que se sirvan de el 
a cada paso; pero la mas fuerte es , la de que por 
medio de distintas preparaciones , y diferentes sales, 
se saca de este palo una grande! cantidad de colores^ 
y de matices , que se consiguen consgran tfaibasj© qiian- 
dose quieren ! hacer con solos los ingredientes del buen 
tinte. Sin embargo , es posible , coma ya he insinua- 
do , hacer todos los colores sin este recurso ; y asi, 
ha faabido mucha razon para prohibit en d buen tim- 
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te el uso de una materia , cuya tintura no tiene so- 
lidez , ni permanencia alguna. 

500 Ya se ha visto en el Capitulo 18 , que el pa- 
lo campeche es necesario para suavizar , y atercio- 
pelar los negros , que es lo que hace tan estimados los 
de Sedan : en este supuesto, me refiero , por lo que 
mira al uso del palo campeche para este color , £ lo 
dieho en aquel Capitulo ', ya porque nada tengo que 
afiadir aqui , y ya porque alii tuve cuidado de adver- 
tir que el acabado de los negros era obra pertene± 
ciente’ al tinte menor. Ahora solo dire alguna cosa so- 
bre los otros colores en que se sirven de este palo , y 
que en general , quando se emplean en la tintura qua- 
lesquiera maderas, deben reducirse primero d astillas 
b tazepilladuras pequenas , y colocarlas en un. talego 
de lienzo. para que no se peguen a la lana , b d los 
texidos ; porque ademds de que tal vez pueden rom- 
perlos , los manchardn en aquellas partes a que se pe- 
guen ; y asi , es por lo mismo absolutamente neeesa- 
ria esta precaueion. 

501 Sirvense del palo campeche con la agalla, 
y -la caparrosa para todos los matices cenicientos 6 
aplomados que tiran a color de pizarra , de flor de 
espliego , de paloma torcciz , de plomo , y otros serne- 
jantes. Para ell© echan agua elara en una~caldera, y 
^obre ella la cantidad de agalla que juzgan necesaria, 
$egun la porcion de texidos; que hay que tenir , y el 
matiz mas 6 menos obscuro que quieren darles. Lue- 
go anaden a este bano un talego con palo campeche, 
y quando el todo ha dado ya un herbor , refrescaa 
el bano., pasan por 41 el texido* y despues. van echan- 
ido poco d poco la caparrosa verde disuelta d parte en 
agua. 

502 En este asunto no puedo fixar dosis algunas 
de estos ingredientes , y mayormente quando los Tin- 
toreros del. tinte menor no acostumbran pesar las dro- 
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gas, ni ingredientes de que usan. Gobiernanse para 
ello d ojo ; y como su trabajo ordinario consiste en 
teriir los texidos de poco valor ,.y surtirlos para for* 
ros de los panos de que se les dan muestras , comien- 
z-an tinendolos mas claros de lo que deben ser , y des- 
pues anadiendo caparrosa los obscurecen hasta rue 
llegan al matfz que deben tener. Si advierten que no 
es suficiente el palo campeche que han empleado, 
anaden de el lo que les parece , y executan lo mis* 
mo quando hay muchos texidos que pasar consecu- 
tivamente por el mismo bano, si contemplan que el 
palo empleado ha dado ya todo su color. Reconoce* 
se facilmente por lo que acaba de decirse , que este 
trabajo no tiene dificultad alguna, y que no requiere 
mas que una cierta prdctica 6 habituation para ha* 
cer juicio , sobre poco mas 6 menos, de la cantidad 
de ingredientes que es necesario emplear , y para co- 
nocer^en un texido todavfa mojado de la tintura si 
tendrd despues de seco el color que se le ha debido 
oar. 

503 Hay . sin embargo , una practica bastante- 
mente segura para conocer en toda clase de colores 
si el texido 6 cosa tenida resultara despues de seca 
igual con la muestra d que debe asemejarse ; y esta 1 
:onsiste en torcer fuertemente una punta , y soplar- 
a con violencia , porque por este medio se la quita 
a mayor parte de la humcdad que habia acudido d 
a superficie del texido en el heeho de torcerle. En-* 
tonces se reconoce por un momento el color que so- : 
we poco mas 6 menos tendrd despues de seco ; pe- 
ro para ello es necesario format- el juicio mui p’ron* 
tamente, porque la humedad cercana se comunica 

instante d la parte seca , y puede tal vez causar- 
algun engano. 

504 Sacase tambien con el campeche un color 
dorado bastantemente buerio dando d la lana el co- 
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qjmiento acostumbrado con el alumbre y el t^rtaro 
y pasandola despues por un bano de este palo, d\que 
antes se anade un po.co.de a’unabre disuelto. Pero tor 
davia sale- mucho mejor dando prlme.ro al texido el' 
pie de azul en la tina de pastel, y despues de un 
corto engebe , pasandole por bano de brasil mezclado 
pon un poco de campeche. Este morado , aunque de 
tinte falso , es mucho mejor que el primero , por 
quanto el pie azul subsiste siempre, y sobstiene por 
algun tiempo mas el color morado, 

505 Tambien da el campeche el color azulado; 
pero por una parte es de tan poca duracion , y por 
ptra cuesta tan poco el de buen tinte quando no es 
de ;lps mas pfescuros 0 cargados , que jamas se sir- 
ven del que : s.e saca de. este palo; Si , no obstante , se 
quipre Hacer aunque no sea mas que por mera curio- 
sidad , no es menester otra cosa que preparar un bano, 
con el campeche , y un poco de vitriolo azul 6 de 
Chipre , y pasar por el la ,1 ana sin otra preparacion. 

506 Por el mismo medio se puede hacer en un 
solo bano ; y para etlo se echa en la caldera el cam- 
peche , gran ilia de A virion , y cardeaijlo , eon lo qual 
resulta el bano de un bello color verde. Entonces bas- 
ta pasar por el la lana hasta que este tan subida de 
color como se desea ; y aunque este verde saldra del 
niattz que se quisiere empleando el campeche y la 
granilla que se juzgare convenient©, con todo eso, 
como semejante color no sera mejor que el azul que 
acaba de explicarse , convendria mucho que uno , y 
otro se desterrasen del Arte de la Tintura , pues 
si aqui se han expuesto sus operaciones , es solo por 
no omitir cosar algu.na de quanto concierne al Ar- 
te. 

50^ El consumo mas ordinario del palo campeche 
en el tinte menor , es para los colores de ciruela en- 
drina , die ciruel.a sec a, purpura y sms mat ires , los 
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quales se consiguen facilraente mezclando con la de- 
coccion del palo la agalla , y pasando por el la lana 
despues de haberla dado el pie de azul. Luego se los 
obscurece con la caparrosa verde , y por este medio 
se logran de un golpe unos irratices que son mucho 
mas dificiles de sacar en el tinte mayor , por quanto 
los diferentes grados de obscurecimiento no son tan 
fitches de hacer , qua! se qtiieren en una tina de pas- 
tel , con el hierro que con dene la caparrosa. Pero es- 
tos colores, tienen el defecto de pasarse prontamente 
al ayre ; y asi , en pocos dias se encuentra nna gran- 
de diferencia entre las partes del texido que ban es- 
tado mas descubiertas , y las que no lo han. estado , 6 
ha sido mui poco. y 

508 Habiendo experimentado , como dexo dieho fetfj' 
el CapitulO precedente , que la composition de esc'a'rla- 
/fl cambiaba el color de la orchilla r haciendole mas 
solido y permanente , quise ver si sobre el palo cam- 
peche harfa tambien algun efectO' que fuese sobre po- 
co mas. o menos semejante ; pero encontre , que por 
mas composition que yo echase en el bano de lade- 
coecion de este palo, no por eso se cambio su color 
de violeta ; y esto me parecio una cosa singular. No 
obstante , queriendo ver si este ensayo se podia re-> 
ducir a alguna practica * tent un pedazo de pano coins 
e! campecbe , y incorpore en el bano una cantidadt 
de composition ,, igual con poca diferencia a aquelTaf 
que yo hubiera empleado en otra tanta cantidad de' 
bano de orchilla. El pano saeo con efecto un color ' 
de violeta bastantemente bello pero habiendole pues- t 
to al ayre por doce dias de : verano.,i reConoci que el 
color no era mejor que el: tenido sin la composition 
uien , que habiendo- anadido una corta cantidad de 
cristal tartaro d otro bano compuesto como el ante- 
cedente , resulto un color mas solido , y durable'^ pe- 
tto mui diferentc, 
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C APITULO XXXVI. 

DEL PALO BRASIL . 

509 C*Omprehendese baxo el nombre de pah 
brasil el de Fernambuco , el de Santa Marta , el del 
Japon , y algunos otros. De todos ellos es cierto que 
bay algunos que d£n mas color que otros ; pero esto 
proeede por lo regular de que las partes de los unos 
ban estado mas expuestas al ayre que las de los otros, 
6 de que algunas se hayan evaporado , 6 podrido ; y 
as 1 , es necesario escoger para la tintura el mas sano, 
y el mas subido de color. 

5 10 Todos estos palos d 4 n un color bastantemen- 
te hermoso , bien sea sirviendose de ellos solos , d ya 
mezclandolos con el campeche , u otros ingredientes 
Colorantes. Ya se ha visto que en el color de violeta 
false se emplea un poco de brasil con el palo campe- 
che ; pero en los colores de plomo avinados , o que 
tienen un viso encarnado , se emplea mucho mas. Unas 
veces se echa un poco de agalla con el brasil , y se 
obscurece con la caparrosa ; y otras se anade un po- 
co de campeche , o de orchilla , o de alguna otra 
materia segun el matiz que se intenta sacar ; y por 
esta razon no es posible d£r regia alguna fixa sobre 
esta clase de trabajo, d causa de la diversidad casi in- 
finita de matices que se sacan de estas diferentes 
inezclas. 

51 1 El color natural del palo brasil , y en que 
mas comunmente se emplea , es la escarl&ta falsa , 
que no dexa de ser bello , ni de tener brillo , aunque 
inferior al de la escarlata de cochinilla , o de la de goma 
laca. Para sacar el color de este palo es necesario ser- 
yirse de agua de pozo la mas gorda , que es la que 
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de ningun modo disuelve el xabon , sino que le corta, 
porque la de rio no hace , ni chn mucho , tan buen 
efecto. Despues de haber hecho herbir por tres bo- 
ras este palo reducido & azepilladuras 6 astillas me- 
nudas , se aparta aquella primera agua , y se depo- 
slta en una cuba d tonel : luego se echa nueva agua 
de pozo sobre el mismo palo , y quando ya ha her- 
bido por igual tiempo que la anterior , se incorpora 
con ella en el tonel. Esta tintura llamada decoction d 
jugo de brasil , debe dexarse fermeritar , y anejar 
hasta que haga hilo como el que hace el vino craso, 
y entonces poderla usar. Para sacar un encarnado vivo 
es igualmente necesario que el texido se haya prepa- 
rado con el cocimiento ordinario en que domine mas el 
alumbre , porque el tartaro solo altera mucho la 
belleza de este color , del mismo modo que las 
aguas acedas , y , en una palabra , todos los accidos, 
porque disuelven la parte que produce el color encar- 
nado. 

512 En este supuesto deben emplearse desde seis 
hasta ocho onzas de alumbre de Roma por cada li- 
bra de lana , o de texido , y dos onzas de tartaro , y 
aun menos. Hacese herbir en este cocimiento la lana 
por tres horas , y despues de esprimida ligeramente, 
se la mantiene asi humeda en sitio fresco a lo menos 
por ocho dias, a fin de que con la retencion de es- 
tas sales resulte bastantemente preparada para reci- 
bir la tintura. Para tenirla , se echan en una caldera 
de cabida conveniente uno o dos cubos del jugo de 
brasil mui anejo , y se pasa por el qualquiera texido 
basto , a que tambien se debe haber dado el cocimien- 
to del alumbre y tartaro. Despues de tenido este 
texido ordinario , se anade al bano la mitad de la 
cantidad del jugo que se le echo la primera vez , y 
se dexa herbir bien en el otro texido basto , prepa- 
rado igualmente con las sales referidas \ de forma, 

Tom- L Ee que 
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que entre los dos texidos consuman como las tres 
quartas partes del color. En estando este bano asi 
descargado , 6 debilitado de tintura , se pasa por 61 
-la pieza de texido que se ha mantenido por ocho 6 
diez dias con la huraedad del cocimiento de prepay 
racion , repasandola mui bien en el torno , y sin ha- 
cer herbir mucho el bano hasta que haya tornado el 
color con igualdad. En este caso debe tenerse mucho 
cuidado de exprimir de quando en quando una pun- 1 
ta de este texido , como ya queda notado , para po- 
.der hacer juicio de su color ; pues quando esta mo- 
jado parece de tres matices & lo menos , mas obs- 
curo que lo que sera despues de seco. 

5 r 3 Por este metodo , que a la verdad es un po- 
co largo , se sacan unos encarrtados vivos', y mui he- 
llos , que imitan perfectamente ciertos colores que los 
Ingleses venden con el nombre de escarlata de palo 1 
campeche , y que pasados por el cocimiento de prue- 
ba se ve que no son mejores que los de que aqui'se 
trata , a excepcion de que a los de los Ingleses pare- 
ce que se les ha dado algun pie ligero de riabia. El 
encarnado , cuya operacion acabo de explicar , y que 
hasta^ aqui no se ha publicado , resiste al ayre por 
tres o quatro meses de hibierno sin perder cosa al- 
guna de su matiz : antes al contrario , se obscurece, 
■y como que adquiere fondo , pero de ningun modo 
aguanta el cocimiento de prueba hecho con el tar- 
taro. 

5 i4 Algunos Tintoreros del tinte mayor , y bueno 
se sirven del brasil para sacar mas subidos de color 
los encarnados de rubia , ya sea por ahorrarse esta 
raiz,'o ya por ddr al encarnado que ella produce mas 
^ viveza que la que tiene por lo comun ; y esto lo exe- 
cutan pasando por un bano de jugo de brasil el te - 
xido que ya se ha comenzado a tenir con la rubia. 
Pero semejante clase de tintura fraudulenta esta ex- 
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presamente prohibida por los Reglatnentos , del mis- 
mo modo que otra qualquier mezcla del tinte mayor 
con el menor , porque no puede servir sino de enga- 
nar , y hacer pasar por un bello encarnado de riibia 
un color que pierde en pocos dias al ayre todo su bri- 
llo, y aquella porcion de mati'z que se saco del bra- 
sil en un bano de este palo preparado por el meto- 
do ordinario. El primer color que se saca del bano de 
la decoccion del palo brasil , jamas es de buen tinte , y. 
esto sin duda por ser un jugo mal digerido , y cuyas 
particulas colorantes no se han atenuado bastantemen- 
te para encaxonarse , y retenerse en los poros de la 
lana que se tine. Quando estas particulas groseras del 
color han sido ya extraidas por los texidos bastos* 
como ya se ha dicho , son las que quedan en corta 
eantidad mas finas ; y estas , mezclandose con las ama- 
rillas que da la parte del palo puramente lenosa , 6 
considerada como tal , producen un encarnado que es 
tnucho mas permanente. 

515 Por medio de qualesquiera accidos , sean los 
que fueren , se puede sacar d un texido todo el co-* 
lor encarnado de este palo ; y entonces el texido que 
se tine en el bano en que se ha practicado el despojo 
de la tintura de brasil , toma un color de vientre de 
Ciervo , mas 6 menos obscuro , segun el mas 6 menos 
tiempo que al texido se le mantiene en eh bano, y es- 
te color es de mui buen tinte. Dicese que hay algu- 
nos Tin toreros que tienen el metodo siguiente por se- 
guro para afirmar el color del palo brasil. Despues 
que han dado una tintura ligera de rubia a sus texi- 
dos ordinarios , y luego los han pasado por un;' bano 
de gualda en cuyo caso han recibi'do por dos veces 
el cocimiento de tartaro y alumbre , echan en el ba- 
5 o de la decoccion de brasil una eantidad suficiente de 
arsenico , y de cenizas graveladas , y con esto creen 
que el color asi dado resisted los cocimientos de pruer 
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ha ; pero yo hice la experiencia de esta operation, y 
no me salio bien. 

516 Quando no se pretende sacar del palo brasil 
un encarnado mui brillante , me consta por experien- 
cia que se puede afirmar el color que produce ; y es- 
to de tal suerte , que habiendole expuesto por treinta 
dias a los rayos del Sol ea el verano , nada perdio; 
pero estas clases de colores son los de cafe , y de cas- 
taria apurpurado. Para hacerlos , mantuve por quince 
dias en la cueva el texido con la humedad del coci- 
miento , compuesto como para los encarnados de que 
ya he hablado. Despues ech6 de agua de pozo las dos 
terceras partes de la cabida de la caldera , y acabe 
de llenarla con el jugo 6 decoccion del brasil , al qual 
anadi cerca de una onza de agalla de Alepo por cada 
libra de texido , y tanta goma arabiga como impor- 
to el peso de la agalla. Luego hice herbir el todo por 
hora y media 6 dos horas , segun lo mas 6 menos su- 
bido del matiz que querla sacar ; y cuidando de ven- 
tilar el texido de quando en quando hasta tomar el 
color que yo deseaba, le dexe enfriar bien antes de 
lavarle. Quando este texido tiene ya sentado el pelo, 
y se ha aprensado en prensa fria , resulta mui her- 
moso , mui igual , y de un brillo perfecto. 

CAPITULO XXXVII. 

DEL PALO FUSTET. 

S T 7 palo fustet da un ' color naranjado que 

no tiene solidez-- alguna ; y por lo comun se emplea en 
el tinte menor , del mismo modo que la raiz de nogal, 
o la cdscara verde de nuez , sin dar el cocimiento d 
los texidos , y por eso no tiene la menor dificultad 
el emplearle. Muchas veces se. mezcla con la cascara 
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verde de nuez , 6 con la gualda para hacer los colo- 
res de t&baco , canela , y otros matices semejantes; 
pero este palo se puede mirar como un ingrediente mui 
malo , porque su color expuesto al ayre por mui po- 
co tiempo , pierde todo su brillo , y la mayor parte 
de su matiz amarillo. Si se pasa por la tina de azul 
un texido tenido con el fustet , se saca un color de 
azeytuna mui feo , y que adernas de no resistir al ay- 
re , se pone horroroso en poco tiempo. 

518 Ya he dicho que en Lenguadoc se sirven del 
fustet para hacer los colores de langosta que se em- 
bi'an d. Levante , porque con el se ahorra considera- 
blemente la cochinilla. Para ello mezclan en un mis- 
m bano la gualda , el fustet , y la cochinilla , con un 
poco de crema de tartaro , y despues de hacer herbir 
el texido en este bano , resulta del color referido de 
langosta , mas 6 menos encarnado , 6 mas 6 menos 
naranjado, segua las dosis de los expresados ingredien- 
tes. Aunque este uso de mezclar los ingredientes del 
tinte mayor con los del menor sea digno de prohibir- 
se , parece , sin embargo , que en este caso , que es mui 
raro , y para este color que de quando en quando pi- 
den los Comisionados de Levante , se puede tolerar el 
fustet ; porque habiendo yo intentado sacar el mismo 
color con los ingredientes solos del tinte mayor, no lo 
consegui mas solido. Vease lo que queda dicbo en el 
Capitulo 23 del Tratado antecedente. 

519 La mutacion que el ayre ocasiona en el co- 
lor de langosta hecho con el fustet , es mui visible, 
pero no tan desagradable como la que experimentan 
otros- colores en quienes todo el matiz se borra , y 
debillta de una vez; de suerte, que mas es una dismi- 
nucion que una mudanza de color, en lugar de que 
el color de langosta hecho con el fustet se va con- 
virtiendo poco a poco en color de cereza. 
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CAPITULO XXXVIII. 
DEL ACHIOTE (47). 



520 .El achiote d 4 un color tiaranjado como el 
del fustet con corta diferencia , pero cuya tintura no 
es mas firme que la de este. Sin embargo , no se po- 
dria hacer juicio de la tintura del achiote por medio 
del cocimiento de prueba del alumbre , porque en lu- 
gar de alterar este su color , le aviva , y le pone mas 
bello; pero por una parte se le come , digamoslo as/, 
el ayre , y por otra hace el xabon el mismo efecto; 
y as/ , este es el cocimiento con que se debe probar, 
segun esta mandado por la Instruccion sobre estos ge- 
neros de pruebas. En lugar del achiote se sirven fa- 
cilmente eti el buen tinte de la gualda , y de la rubia 
mezcladas ; pero en el tinte menor emplean el achiote, 
y executan su tintura del modo siguiente. 

521 Disuelven en una caldera cenizas graveladas 
con suficiente cantidad de agua, que hacen herbir por 
una hora para que las cenizas se disuelvan exactamen- 
te. Echan luego tantas libras de achiote reducido £ 
polvo como emplearon de libras de cenizas , y des- 
pues de bien palejado el todo , y de haberlo dexado 
herbir por un quarto de hora , pasan por este bano 
las lanas , 6 texidos que hay que tenir , sin mas pre- 
paracion que la de remojarlos en agua tibia para que 
tomen el color con igualdad. Mantienenlos'en este ba- 
no removiendolos sin cesar hasta que adquieren el ma* 
t/z que se desea , y por ultimo los lavan bien en agua 
corriente , y los ponen £ secar. 

522 Muchas v eces mezclan el achiote con otros in- 

gredientes del tinte menor ; pero yo no puedo dar ins- 
. ’ true- 
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truccion alguna sobre esta tnezcla , porque depende de 
]os matices que quieren sacarse , y por otra parte no 
tiene dificultad alguna su practica. Hice la prueba de 
dar al texido el cocimiento de tilrtaro y alumbre an- 
tes de tenirle con el achiote ; pero aunque el color 
adquirid un poco mas de permanencia , con todo eso, 
no era esta suficiente para que se le reputase por de 
buen tinte. 

523 En general , el achiote es un ingrediente mui 
malo para la tintura de las lanas ; y ademds de eso, 
como no dexa de ser caro , se pueden emplear en su 
lugar otros mas tenaces , y mas baratos. Si la lana te- 
nida con el achiote se pasa despues por la tina de anil, 
ode pastel , toma un color azeytunado bermejo , que en 
mui poco tiempo queda casi todo azulado en expo- 
niendole al ayre, porque la tintura del achiote se des- 
vanece. 

CAPITULO XXXIX. 

DE LA GRANILLA DE AFINONW). 

* 

524 T,A gran ilia de Avinon , que es de mui po- 
co uso en la Tintura , da un color amarillo bastante- 
mente bello , pero no tiene solidez alguna, y lo mismo 
sucede con el verde que resulta dado con ella sobre 
el pie de azul. Para emplearla es necesario haber pa- 
sado el texido por el cocimiento del alumbre y tar- 
taro , como se hace para la gualda. Preparase des- 
pues un bano nuevo con la granilla ,.y se pasa por el 
el texido , manteniendole por mas 6 menos tiempo , se-> 
gun el matiz que se desea , sin que haya dificultad al- 
guna en el modo de usar de esta droga. Y asi , no 
me detendre mas en quanto a ella ,advirtiendo”solamen- 
te que no debe usarse sino en el caso de carecerse ab^ 
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solutamente de todas las demas materias que sirveii 
para tenir de araarillo , y que ni son caras , ni raras. 

CAPITULO XL. 

DE LA CURCUMA 0 TERRA - 

merit a ( 49 ) . 

525 T jA terra-merita es una raiz que nos vie- 
ne de las Indias Orientales, y de ella es la mas estima- 
da la de Patena. Los Tintoreros de aquellos parages la 
llaman haleli , y en el Reglamento del senor Colbert se 
la da el nombre de concomma. Para usar de ella se 
reduce d polvo fino del mismo modo que la granilla 
de Avinon , y se emplea como ella , aunque en rnucho 
menor cantidad , porque da mucha mas tintura.. Esta 
es algo menos mala que la de los otros ingredientes 
que dan amarillo, y de que ya se ha tratado en los 
Capitulos antecedentes ; pero como es cara , por eso 
se gasta poco de ella en el tinte menor. 

526 Algunas veces se sirven de ella en el bueii 
tinte para dorar los amarillos hechos con la gualda , y 
tambien para aclarar , y dar un viso naranjado a las 
escarlatas ; pero esta practica no debe permitirse , pot 
quanto en poco tiempo disipa el ayre la parte de co- 
lor que da la terra-merita , y por esta razon se vuel- 
ven los amarillos dorados a su primer estado , y las es- 
carlatas se obscurecen considerablemente. En este su- 
puesto , quando sucede semejante cosa a estas clases 
de color , se puede seguramente creer que se han adul- 
terado con este ingrediente falso , que no tiene la mas 
leve permanencia. 

527 Nada dird aqui en orden al azafran ,que pue* 
de tambien servir para tenir de amarillo , aunque no 
se que se haga algun uso de el para este efecto , 
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porque es mui caro , y ya porque todavia es peor que 
las dos drogas anteriores. Esto es todo lo que se me 
ofiece decii sobre los ingredientes del tinte menor los 
quales no deben emplearse en la Tintura mas que para 
los texidos de poco precio : no porque yo crea que 
sea imposible saear de ellos colores solidos , y firmes 
sino poique entonces ya no serdn estos precisamente 
los que semejantes ingredientes dan por su naturaleza 
y por los metodos comunes; pues siendo necesario ana- 
djrles la astriccion , y la parte gomosa que ies faita 
ya entonces no sera la misma la coordinacion de sus 
particulas , y por consiguiente reberverando los rayos 
oe la luz diferentemente , ya no daran los colores que 
quedan explicados. 



DEL TINTE MENOR , O FALSO. 




I 




INS. 
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INSTRUCTION 



SOBRE EL C0C1 M IENTQ 



Abiendose reconocido, que el metodo para los 



.cocimientQs de prueba de las tinturas , esta- 



blecido en el Arriculo 37 de los Reglamentos 
para los Tintoreros del tinte mayor , y bueno en los pa- 
nos , sargas., y otros. g^neros de lana, en el mes de Agos- 
to de 1669 y en los A.rt1c.222 , y siguientes de la 
Instruccion general para la tintura de las lanas de to- 
dos colores , y cultivo. de las. drogas e ingredientes que. 
en ella se emplean. , con fecha de 18 de Marzo de 1671., 
no era suficiente para juzgar con exactitud de labon- 
dad , o false.dad de muchos colores ; V que aun este 
mismo metodo podrta tal vez causar algunas veces 
equivocacion , y dar lugar a pleytos ,se hicieron de or- 
den del Rey diferentes. experimentos en las, lanas. des- 
tinadas para la Fabrica. de tapicenas. , con el fin de 
conoeer el grado de bondad de cada. color , y los co- 
cimientos de prueba mas. convenientes para cada uno. 

Para conseguirlo se mandaron tenir lanas finas en 
todo.genero de colores ^ asi del tinte mayor , como del 
menor , y se expusieron al ay re ,, y al Sol por el espacio 
de tiernpo que se juzgo conveniente., Los colores, bue- 
nos se mantuvieron perfectamente , y los falsos se des- 
vanecieron mas 6 menos presto , a proporcion, del 
grado de su mala calidad ; y como; un color no. debe 
reputai'se, por bueno , y firme. mas que en. razon. de. lo 



de prueba de las lanas 7 y de sus 

texzdos* 
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q ue resiste a la accion del ay re , y del Sol , esta fue la 
prueba que sirvio de regia para decidir de la bondad 
de semejantes colores. 

Despues se hicieron en las mismas lanas , cuyas 
muestras habian estado expuestas al ay re , y al Sol ,di- 
ferentes pruebas de cocimientos , y primero se recono- 
cio que no podian emplearse indistintamente unos mis- 
nios ingredientes en los cocimientos de prueba de to- 
dos los colores , por quanto sucedia tal vez que el co- 
lor reconocido por bueno, por haber estado expuesto 
a' la prueba del ayre , se alteraba considerablemente en 
el cocimiento , y que otro falso resistia d esta misma 
prueba. 

Estas diferentes experiencias hicieron ver la inuti- 
lidad del limon , vinagre , aguas acedas , y aguas fuer- 
tes,por la imposibilidad de asegurarse del'grado de 
accidez de estos licores ; y por esto parecio que el me- 
todo mas seguro era el de servirse en el agua comun 
de unos ingredientes cuyo ' efecto siempre es el mis- 
mo. Siguiendo , pues , esta idea , se tuvo por necesario 
el separar en tres clases todos los colores eri que las la- 
nas pueden tenirse tanto en el tinte mayor como en el 
menor , y fixar los ingredientes que deben emplearse 
en los cocimientos de prueba de los colores compre- 
hendidos en eada una de dichas tres clases. 

- Los que comprehende la primera clase deben pro- 
barse con el cocimiento de-alujnabre.de Roma ; los de la 
segunda , con el de xabon bianco ; y los de la tercera, 
con el del tartaro rubio. Pero como no basta para ase- 
gurarse de la bondad de un color por la prueba del 
cocimiento , el emplear en estos los ingredientes cuyo 
efecto siempre es igual , sino que es necesario determi- 
Uar exactamente el tiempo que debe durar la opera- 
tion , y tambien la cantidad del licor , porque la mas, 
omenos porcion de agua auinenta , 6 disminuye con- 
siderablemente la actividad , y eficacia de los ingre- 

Ff a dien- 
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dientes que seincorporan con ella para format el _co- 
eimiento, po.r eso se prescribira en los Articulos siguien- 
tes el modo de proceder en los diferentes cocimiea- 
tos. 

ARTICULO PRIMERO. 



y L cocimiento de prueba con el alumbre de Roma 

debe executarse del modo siguiente. Echese en vasi- 
ja de barro una libra de agua , y media onza de alupi- 
bre : pongase al fuego la vasija , y quando el agua- 
llegue a cocer i borbotones , introduzcase la lana que- 
haya de probarse , y dexese herbir por cinco minu- 
tos : saquese despues , y lavese mui bien en agua fria, 
en la inteligencia de que el peso de esta muestra debe 
ser de dos adarm.es sobre poco mas 6 menos. 



IL 



/N habiendo muchas muestras de lana que probai! 
juntas , es necesario duplicar , 6 triplicar la cantidad del 
agua , y la del alumbre,. porque esto de ningun modo 
causara mutacion en la fuerza. y efecto del cocimiento^ 
eomo se observe la proporcion del agua ,.y del alum- 
bre; y asl, para cada libra de agua se hade empleajf 
siempre media onza de alumbre^. 



P 



ARA que sea mas cierto el efecto del cocimi'ent? 
de prueba , debe- tenerse cuidado de no herbir en- el a 
un. tiempo lanas. de distint os colores.. 

• IV* 
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IV. 

P ARA el cocimiento con el xabon bianco echense erj 
una libra de agua quatro adarmes de xabon corta- 
do en pedazos pequenos : pongase al fuego la vasija, 
y tengase cuidado de revolver el agua con un palo 
para que se disuelva el xabon ; y quando ya este 
bien disuelto , y el agua hirbiere d borbotones , y- no 
de otra forma , introduzcase la muestra , y dexesela 
herbir por cinco minutos contados desde el mismo iosV 
tante en que entra en el cocimiento.. j 

. V. 

C^Xjuando haya mucbas muestras de lana que probar 
£ un propio tiempo , observese el metodo estable- 
cido en el Articulo segundo , empleando para cad?| 
libra de agua quatro adarmes de xabon. 

VL 

El cocimiento de prueba con el tartaro nibio ha de 
hacerse precisamente del mismo modo , con las pro- 
pias. cantidades ,, y en, iguales proporciones que el co- 
cimiento con alumbre , cuidando de reducir bien & 
polvo el tartaro antes de echarle en el agua , a fin de 
que se halle ya disuelto del todo quando se introduzcan 
las. muestras de lana. 
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Los colores que deben probarse con el cocimiento 
de alumbre de Roma son los siguientes. El carmes/ew 
todos sus matices : la escarlata de Venecia : la escar- 
lata color de fuego : el color de cereza , y otros matices 
de la escarlata : los morados , y gris-delin de todos ma- 
tices : los purpuras : colores de langosta : azofay fa : 
for de granada : azules : aplomados de pizarra : los 
de espliego : los aplomados avinados \ y los mas obs- 
curos , y demas matices semejantes. 



Si contra las disposiciones de los Reglamentos dela 
Tintura se han empleado ingredientes del tinte falso 
para tenir las lanas finas en carmesi , se recotiocera 
facilmente la <contravencion por medio del cocimiento 
de prueba con alombre , porque este no hace mas que 
violentar un poco el carmen -, haciendole que tire al 
gris-delin ; pero destruye los matices mas altos del 
carmesi falso , dexandolos de un color de carne mui 
muerto, y al mismo tiempo blanquea casi del todo los 
matices baxOsg^de forma , que este cocimiento es un 
medio segufo , y cierto para distinguir los carmesies 
finos de los falsos. 



JL/A escarlata de kermes , Tlamada comunmente es- 
carlata de Venecia , no recibe dano alguno en este 
cocimiento : la escarlata color de fuego 6 de cochi- 
ai'lla sube & color de pdrpura , y sus matices baxos se 
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IX. 
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moratean un poco\ pero el eocimiento se come casi 
toda la escarlata falsa d e- brasil , y la dexa reducida & 
un color de cascara de cebolla , haciendo todavia mas vi- 
siblemente el mismo efecto en los matices baxos de, 
I este color falso. Del propio modo destraye el mismo 
; eocimiento de prueba casi enteramente la escarlata.de 
\ borra , y todos sus matices. 



X, 



At 



Unque el color morada no sea un color simple , si* 
no formada de los matices del azul , y del encarnado, 
con todo eso es un. color tan importante que merecg 
un examen particular. El mismo eocimiento con el 
alumbre de Roma quasi no hace efecto alguno en el 
morado fino r al paso que destruye mucho el falso. 
Pero debe tenerse entendido que su efecto no consists 
«n sacar siempre igualmente una gran parte del ma- 
rt 2 morado, falso ; porque eomo a dste su.ele darseie £ 
veces un pie. de azul de pastel , 6 de afiil , que es de 
buen tinte resulta que solo se come el bano la partfe 
encarnada , y hace que los matices morenos quedep 
casi azules , y los. baxos de un color feo de lias 6 
bates de vino.. '•> 



XI. 



L 



'OS colores morados: semi fino s prohibidos por el 

presente Reglamento se pofidrdn en la clase de los 
morados falsos , porque no resisten mas que ellos al 
eocimiento de prueba. 
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“EL propio modo se conoceran los gris-delines fi- 
nos de entre los falsos , cuya diferencia es corta,por- 
que los primeros solamente pierden algo menos que 
los segundos. 

XIII. 



L, 



rfOS picrpuras finos resisten perfeetamente al cod- 
miento con el alumbre , en lugar de que los falsos 
pierden la mayor parte de su color. 



XIV. 



L< 



iOS colores de langosta , azofay fa , y ftor de gra- 
nada tiraran al color purpura despues del cocimien- 
to, si se han hecho con la cochinilla ; pero resulta- 
ran considerablemente palidos , si se ha empleado en 
ellos el palo fustet , cuyo uso esta prohibido. 

XV. 



L>OS azules de bueft tinte , sean de pastel , 6 de anil , 
bada perderdn eri el cocimiento de prueba ; y los de 
: tinte falso perderan la mayor parte de su color. 

XVI 



*0$ colores de ptomo apizarrados , y los de esplfc 
go , los mas obscuros , y Iqs avinados , perderan casi 

“ ftp 
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fcodo su color si son de tinte falso ; pero si son de 
buen tinte aguantaran perfectamente. 

XVII. 

j ' ^ -• f. IV: 'n/; x •;* * ; y PC , 

Con el cocimiento de xabon bianco se probaran !os 
colores amarillos , los dejunquillo , de limon , los nu- 
ranjados , y. todos los matices que tiran £ amarillo* 
los del verde , comenzando desde el verde amarillo 6 
mata-verde , hasta el de col , 6 de papctgayo 5 los £/i- 
carnados de rubia , colores de canela , de tabaco , j 
otros semejantes. 

XVIII. 



>STE cocimiento da d conocer perfectamente si 
los amarillos y los matices que se deriban de ellos son 
de tinte bueno , o de tinte falso , porque saca la ma- 
yor parte de su color si se han becho con la granilla 
de Avinon con el achiote , la terra-merita , el fustet, 
0 el azafran , cuyo uso esta prohibido para las tintu- 
ras finas ; pero no altera los amarillos hechos con la 
agedrea , la biniesta 6 ret am a , el palo amarillo , la 
gualda , y el fenu-greco 6 albolvas. 



XIX. 



E, 



/L mismo cocimiento descubrird tambien la bondad 
de los verdes , porque los de tinte falso pierden casi 
tedo su color , 6 resultan 'aznles si se les ha dado pie 
de pastel , 6 de anil ; y , al contrario , los de buen tin- 
te casi k nada pierden de su matiz , y permanecen 
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XX. 



Los encarnados de pur a rubia nada pierden en el 
cocimiento de prueba con xabon , porque antes se po- 
nen mas bellos ; pero si se ha empleado en ellos bra- 
sil , se desvanece el color de este a proporcion de la 
cantidad; del palo que entro en la tintura. 



Los colores de canela , de tabaco , y otros seme- 
jantes , nada se alteran en el cocimiento si son de buen 
tinte ; y al contrario , pierden mucho si se han adul- 
terado con el cCchiote , el fusiet , 6 la disolucion de 
horra. 



JBl cocimiento de prueba hecho con el alumbre 
no seria de utilidad alguna , y aun podria dar moti- 
ve d muchos hierros en varios colores de esta segun- 
da clase , porque . no perjudka' al fustet , ni al achio- 
te , los quales , sin embargo de esto , no resisten i la 
accion del ayre ; y por otro lado destruye una par- 
te de la agedrea , y de la retama , que dan , no obs- 
tante , mui buenos amarillos , y buenos verdes. 



C^QN: el coqimiento del tdrtaro rubio se probar^n 
todos los colores muscos o colores derate que se sa- 
can con la cascara verde de nuez, la raiz de nogal, 
la corteza de aliso , el zumaque , el sandalo , y el bo- 



XXI 



XXII. 
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llin: cada uno de estos ingredientes da un . gran n&- 
mero de matices distintos , y todos se comprenden ba- 
xo el nombre general de muse-os , color es de raiz , 6 
leonados. 

XXIV. 

LoS ingredientes expresados en el Artfculo antece- 
dente son buenos , d excepcion de que el sandalo , y 
el holiin no lo son tanto , y que ponen aspera la ia-r 
na quando se emplea una cantidad grande ; de ellos* 
Y asi, todo lo que el cocimiento de prueba debe dar 
a conocer en estas clases de colores , consiste en des- 
cobrir si han sido 6 no sobrecargados de sdndalo ^ d> 
de holiin. En tal caso pierden considerablemente por 
medio del cocimiento de tartaro; y si se han hecho coit 
los otros ingredientes , 6 nose ha empleado en. ellos 
mas que una cantidad moderada de sandalo , 6 de holiin,,, 
resisten mucho mas. 

XXV. 

Slendo el color negro el dnico que no puede com- 
prehenderse en alguna de las. tres clases que ya se 
han expresado , porque es necesario ^epvirse de un cor: 
cimiento de prueba mucho mas activo para reconocer 
si d la lana se la dio el pie de azul prevenido por los 
Reglamentos , se hara su cocimiento del modo si- 
guiente. 

Tomese -una libra o quartillp de agua , y echese 
en ella una onza de alumbre de Roma , y otro tanto 
de tdrtaro rubio, ambas drogas reducidas d polvo: ha-> 
gase herbir el todo , y introducida ya la muestra de 
la lana , dexese cocer a borbotones por un quarto de 
hora : lavese despues en agua fresca , y entonces se- 
ra facil conocer si se la dio el pie azul , porque 
en tal caso quedara la lana de un azul casi negro ; y 

Gg 2 si 
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&i no se la ha dado , perdera raucho. 

XXVI. ' 

(ZoMO se acostumbra obscurecer tal vez los colores 
con la agalla , y la caparrosa , y que esta operation 
llamada obscur'ec imiento , que debe permitirse en el 
buen tinte , puede hacer un efecto particular en el 
cocimiento de prueba de estos colores , se observara 
que aunque despues de la prueba se encuentre el ba- 
no cargado de tintura por haber extraido de la lana 
la que sirvio para el obscnrecimienro , no por eso se 
dexari de reputar por de buen tinte si ha conservado 
su fondo; pero si,al contrario , ha perdido su fondo 
6 su pie de color , entonces se declarara por de tinte 
falso. 

X X V 1 1. 

J^\.Unque el obscurecimiento que se da con la aga- 
lla , y la caparrosa sea de buen tinte, como ordina- 
riamente dexa dspera la lana , conviene en quanto pue- 
da ser que se execute con preferencia por medio de 
la tina de pastel , 6 la de anil. 

XXVIII. 

No deben sujetarse d prueba alguna de cocimiento 
los aplomados , pardos , 6 cenicientos commies hechos 
con la agalla , y la caparrosa , porque estos colores 
son de buen tinte , y no se hacen de otra forma ; pe- 
io debe tenerse presente que se han de pasar primero 
por el ban-ode agalla, y despues por un segundoba- 
no de caparrosa fnucho menos caliente que el de aga- 
lla, porque de esta manera resultan mas hermosos,/ 
siias firmes. 
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NOTA PRIMER A , PAG. TERCERA, 



I->A ana es la medida de longitud de que se 
sirven en Francia , y otras partes para medir los panos, 
lienzos , cintas , &c. La de Paris consta de tres pies, 
siete pulgadas , y ocho lineas de aquel Reyno , y se di- 
vide del mismo modo que la vara castellana en media 
ana , tercia , media tercia 6 seisavo , y en dozavo ; y 
en media ana, quarta , media quarta u octavo , y diez 
y seisavo. En el Comercio esta recibida al respecto de 
140 por ciento de nuestra vara de Castilla ; de suerte, 
que 100. anas de Francia hacen 140 varas castellanas. 



TkT 0 puede negarse que la Francia debe el progreso 
JlH de la Tintura a los sdbios , y oportunos Regla- 
mentos establecidos en 1669 por su Ministro Colbert; 
pues aunque despues se variaron en algunos puntos , fue 
esto relativo al uso de algunos ingredientes , y no a la > 
legislacion del Arte , la qual ha subsistido , y subsiste 
desde entonces en todo su vigor , y fuerza. 

Estos Reglamentos , y la Instruccion que los acom- 
pana (la qual podemos decir que hizo veces de des- 
cripcion del Arte de la Tintura de lanas , y sus texidos, 
hasta que Mr. Hellot publico la suya ) , dieron tal uni- 
formidad d los profesores en todo el Reyno , y al mis- 
mo tiempo produxeron tal enmienda en el modo de 
hacer las tinturas , que desde entonces en nada ha des- 
caecido, porque hay gran cuidado en que todo lo man- 
dado se observe, 

Lo primero que se hizo , fue obligar d los que te- 
m'an obrador a que presentasen sus Titulos , Licencias, 

0 Privileges , y a que hiciesen sentar sus nombres en 
los Registros de los Juecesde Policia de Artes , y Ma- 



NOTA 2. PAG. 4, 
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nufacturas, y en los de su propia comunidad. Se pro- 
hibio ten ir d todo el que no fuese Maestro, Se hizo di- 
vision del Arte en tinte mayor 6 bueno , y en tinte ma- 
nor o falso , y a cada uno de ellos se le prescribieroii 
sus limites. Se establecio la pieza de examen para la 
Maestria ; y se mando que al tiempo de tomar posesion 
de ella , jurasen exercer bien , y fielmente su Arte. 

Para establecer en lo posible la perfection de las 
tinturas r y faeilidar los medios de descubrir los abu- 
sos que pudiesen cometerse,se ordeno que a expensas 
de la Comunidad del tinte mayor y bueno se tinesen 
err cada Ciudad doce pedazos de pano de d tres quo- 
tas cada uno- en doce distintos colores ; y que partido 
cada pedazo por mitad , se custodiasen por los Fabri- 
cantes de patios , y por los Tintoreros , con el fin de 
que sirviesen de patrones 6 muestras de la buena tin— 
tura , y se ocurriese a ellas en caso de dtidas. 

Con el fin de obviar los inconvenientes que pudie- 
sen resultar entre el tinte mayor , y el menor , se le 
senalaron d cada uno las cosas que podia tenir , y los 
ifigred'i elites de que podia usar ; y aun se les dieroa 
las reglas con que cada color debia teiiirse , y las que 
debian servir para la averiguacion de los fraudes. Se 
establecio la visita de los tintes e ingredientes , el sella- 
do de las cosas tenidas , y con esto otras muchas pre- 
cauciones para que el Publico no pudiese ser enganado 
en quanto fuese posible. 

Tambien se prohibio que aquellos texidos que se 
mandaban tenir en tinte mayor y bueno en el Reyno, 
se admitiesen de los' estranos si no llevaban la mis- 
tna calidad de tintura ; y que en .qualquiera parte que 
se encontrasen se embargasen , y confiscasen. 

Despues se establecio toda la legislacion con que 
se habia de gobernar el Arte en quanto a la admisioU) 
y ensenanza de aprendices exercicio de los mance- 
bos , obligaciones ■ de los Maestros , y de los mancebos, 
y aprendices , y pieza de examen para conseguir la 
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Maestria. A cada Maestro se le obligo d tener su libro 
de registro en que sentar las mercaderias que recibta, 
Ja clase de tintura que debia darlas , y el dueno a quien 
pertenecian. 

Igualrnente se- erigio en cada Ciudad en que hubie- 
se Comunidad de Tintoreros una especie de junta Mu- 
nicipal para que en fin de cada ano informase al Go- 
biernode el estado dedichas tinturas , de sus progre- 
ss, y de los medios que juzgase mas d proposito pa- 
ra perfeccionarlas , y de las contravenciones hechas, 
y modo de evitarlas , &c. 

La Instruction publicada en 18 de Marzo de 1671 
estd dividida en doce Articulos. El primero trata de los 
cinco colores simples de la tintura de las lanas, y de la 
preparacion que necesitan los texidos para que reci- 
ban bien el color del ingrediente colorante, ' 

En el segundo , del modo de emplear bien las dro- 
gas de la Tintura, y de hacer con perfeccion los cinco 
colores primeros simples , y por consiguiente los demas 
de la tintura de lanas que 6 se deriban ,6 se componen 
de ellos. 

En el tercero , se explican todos los matices que 
resultan de los cinco primeros colores simples. 

En el quarto , los colores compuestos que se hacen 
por la adiccion de uno 6 de mas colores simples sobre' 
otro color igualrnente simple. 

En el' quin to , se establece la division de todo el 
cuerpo de Tintoreros en dos Comunidades , que son la 
del tinte mayor y bueno , y la de el tinte menor 6 
falso , con las razones de esta division los eolores , y 
los texidos que cada una podria escoger para tenir , el 
aprendizage , las obligaciones de los mancebos , y el 
examen que deberfa hacerse al que quiera llegar d ser 
Maestro Tintorero. 

En el sexto , se expresa como se ban de tenir las 
lanas para los tapices , alfombras , &c. el modo de re- 
ducir la Maestria de las Ciudades del Reyno a tinte ma- 
yor. 
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yor , y menor , y se fixa el metodo necesario e indis- 
pensable de los plornos o tnarcas que deben ponetse 3 
los texidos , y las rosetas que han de dexar sin tenir 
los Tintoreros para impedir la degradation de los texi- 
dos , y la falsificacion de los colores. 

En el septimo , se disponen por orden las drogas 
que debe emplear cada una de las dos Comunidades de 
Tintoreros , y las que deben quedar prohibidas para 
ambas ; y se establecen la necesidad de los libros.de 
asiento de cada Maestro , y las visitas del Arte. 

En el octavo , se din las razones que hubo para 
permitir unas drogas , y prohibir otras , ya absoluta- 
mente , 6 ya en unos colores , y no en otros ; y se ex- 
ponen todas aquellas reflexiones que pudiesen servir de 
respuesta a las objeciones que se intentasen hacer i 
esta Instruccion. 

En el noveno , se demuestran las drogas , y el mo- 
do de dir el negro bueno con los pies de pastel , y ni- 
bia necesario* segun !acalidad,y duration de los te- 
xidos ; y tambien el engallado , y conclusion de los ne- 

gros. t 

En el decimo , se expecifica el pie y modo de dar 
el negro a los texidos que se hubiesen de catnoiar de 
color 0 ; el que debia darse i los texidos que necesita- 
ban abaratar.se : las lanas que sirven para las mezclas: 
los medios de rebajar el precio de sus colores , y el de 
los texidos de poco valor; y tambien el orden , y dro- 
gas que habian de emplearse en los cocimientos de prue- 
bas. 

En el undecimo , se previene el metodo de tenir 
el hilo , y los lienzos de lino , cdnamo , 6 algodon : tocto 
lo necesario para la tintura de las sedas , y para la fa- 
brica , y buen tinte de los sombreros. 

Y en el duodecimo y Ultimo Articulo se expone 
con toda amplitud la ventaja que resultara al Publico, 
de el empleo , cultivo , y precio barato de todas las 
drogas que produce la Francia en sus dominios , y d 



pro- 




FUNDACION 
JUANELO . 
TURRIANO 




( 2 4 >) 

progreso que con semejantes precauciones podrian te- 
ller las Manufacturas. 

De esta suerte , y haciendo que todo ello se observe 
inviolablemente baxo de varias multas, castigos , y 
confiscaciones , es como se ha adelantado , y mante- 
nido alii el Arte de laTintura;y no hay que pensar 
que sea tan facil hallar otros mejores medios de ade- 
lantarla entre nosotros , 6 d lo raenos de sacarla del 
iufeliz estado en que actualmente se halla por lo general 
en Espana. 

NOTA 3. PAG. 12. 

L AS drogas colorantes 6 que no ddn color alguno, 
y que sirven en Francia al tinte mayor y bue- 
110, son el alumbre , tartaro , arsenics , rejalgar , sa- 
ltire , nitro , la sal gemma , sal ammoniaco , sal co - 
mm , sal mineral , el cristal de tartaro , agarico , es- 
plritu de vino , la orina , el estatio , el salvado ,la ha - 
rina de trigo , la de guisantes , el almidon , cal , cen- 
dra , cenizas comunes , la potassa,jy las cenizas gra- 
veladas. 

Las drogas colorantes que deben emplearse por 
estos Tintoreros , son el pastel , anil , kermes , la co - 
cbinilla mesteca , la silvestre llamada granilla para 
los texidos de poco valor , 6 de mezclilla , la rubia , 
Jet borra o pelo de cabra , la curcuma 6 terra-meri - 
ta, gualda , agedrea , retarna , y tambien el hollin de 
cbimenea ; pero sin que puedan emplearle mas que en 
los colores de hoja muerta , de pelo , y series- rfe azey- 

Por los mismos Reglamentos se prohibe a los Tin- 
toreros del tinte menor que tengan en sus casas , obra- 
dores , 6 almacenes ingrediente alguno de los referi- 
dos , ni que se sir van de el los d excepcion de la gual- 
™ , de que solo pueden usar para suavizar los negros. 
y obscurecer los grises. 
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Las drogas que deben ser comunes a ambos tintes 
mayor , y menor , ddn poco 6 mucho algun color, 
y estas son la raiz , bojas-, y corteza del no gal , la 
cascara de nuez , la agalla , el zumaque , jy let capar- 
rosa 6 vitriolo verde. Pero los Tintoreros del buen 
tinte deben tener mui poca porcion de estos quatro 
dltimos ingredientes , y solo aquella que pueda series 
necesaria para qualquiera lige.ro obscurecimiento que 
iaayan.de d&r a. aquelios colores que les sea difieil ase- 
mejar a los que se les pidan ; pero sin que por esto pue- 
dan disminuirlas e j l pie necesario , porque este ha de 
ser tan lleno corno el de las muestras que sirven de 
pad rones o matrices. 

Ademas de estos ingredientes comunes al tinte 
■mayor , y a.l menor , pueden tener los de este , y ser- 
■virse del palo campechs , de la orcbilla , y del carde- 
nillo ; pero los del tinte mayor , ni atrn— pueden tener- 
-ios en sus casas , u obradores. 

Las drogas prohibidas a las dos Comunidades de 
Tintoreros, son el palo bras.il , el achiote , el tor na- 
sal , la anchusa tinctcria , las limaduras de hierro , y 
■de cobre , el lodo de las piedras de los amoladores, 
■cuchilleros , y cerraj.er.os , y el zumaque que ya ha 
servido para el curtido de las pieles .; porque dice la 
Jnstruccion , que todo esto no sir-ve mas que para 
falsificar los colores , y endurecer 6 poner broncas las 
ianas , 6 para degradar los texidos. Tambiem prohibe 
el palo fu.st.et , el palo amarillo , el torvisco , la thap- 
sia 6 eanaeja , y la corteza de aliso en aquelios 
parages en que faltaren , 6 no hubiere proporcson de 
•poder conseguir a precios comedos , la gualda , h' 
agedrea , la retarna , la rmz , jy corteza de no gal f a 
mascara de nuez , y el zumaque. 

Sin embargo , ia practica ha hecho que se varien 
estas disposiciones desde el ano de 1737 » P ues a ^ so j 
lutamente se ha prohibido el uso de la borra en el 
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tinfce mayor , y al mismo tismpo se ha permitido el 
de otras drogas que antes estaban prohibidas. 



L pastel de que antiguamente se hacia mas uso que 



ahora para dar el color azul d las lanas , y d 
otras materias , se cultiva actualmente en muchos Pay- 
ses de la Europa. Conocense de el tres especies , y de 
ellas es la primera la que se cultiva en Languedoc. La 
segunda es silvestre , y se diferencia poco de la pri- 
mera ; y la tercera , que es la especie mas pequena, 
solo se ehcuentra en Portugal. Las gentes del campo 
han distinguido siempre dos diferentes semillas de pas- 
tel , una de color de violeta , y otra amarilla ; y 
de estas prefieren la primera , porque el pastel que 
produce , tiene las hojas lisas y suaves ; y el que pre- 
cede de la otra, saca las hojas veiludas , con lo qua! 
se cargan de polvo y tierra , y el pastel que resulta 
de ellas vale menos. 

Eligen para sembrar el pastel los fosos de los Cas- 
tillos , y las tierras mas inmediatas d las Caserias , por 
quanto dicen que abundan mas de abonos ; y es ne- . 
cesario que el terreno sea bueno , y que no tenga pe- 
Ea debaxo. Despues de estercolado le labran con pala 
de hierro , o azadon , y le disponen en tablas, d ta- 
bleros de tres pies de ancho , que aplanan e igualan 
con la rastra. El verdadero tiempo de sembrar el pas- 
tel es en el mes de Febrero , porque madura mas 
presto , y es mejor ; pero, sin embargo , hay muchos 
que para evitar los turbiones de agua del mes de 
Marzo , que por lo regular le eehan d perder , no le 
siembran hasta el mismo mes de Marzo quando ya se 
vd finalizando el mal tiempo. Entonces esparcen la 
semilla mui espesa sobre las tablas de tierra ya pre^ 
paradas , y despues la cubren con la rastra. 
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Quando el pastel comienza d crecer, cusdan tnu- 
cho de escardarle ; y para esto , y poder arrancar to- 
das las hierbas extranas que nacen entre el , es para 
lo que le siembran en tablas 6 tableros. La raiz del 
pastel crece por lo coraun hasta una pulgada de grue- 
so , y un pie 6 tal vez pie y medio de largo , y pro- 
fundizando perpendicularmente en la tierra sin divi- 
dirse , se puebla por toda su circunferencia de fibras 
b barbas largas. La planta echa primero cinco 6 seis 
hojas, que se mantienen derechas mientras que estan 
verdes , y son como de un pie de largo , y seis pul- 
gadas de ancho. Comienzan a madurar hacia San Juan, 
y se conoce en que perdiendo su lozania , se amor- 
tiguan , amarillean , y se dexan caer. Entonces hacen 
los duenos la primera cosecha de la hoja, y para ello 
empunan juntas las de cada mata , y las cortan re- 
torciendolas. Despues escardan de nuevo el terreno , y 
cuidan de repetir lo mismo al concluir cada cosecha. 

La segunda se hace en fines de Julio si sob'e- 
viene alguna lluvia, porque esta , 6 la sequedad la ade- 
lantan , o atrasan por siete u ocho dias , y se executa 
con las misrnas precauciones que la primera. La ter-i 
cera cosecha se practica d ultimos de Agosto : la 
quarta d fines de Septiembre ; y la quinta y bltima, 
ocho b diez dias despues de todos Santos , y es ma- 
yoh que las otras , por quanto el intervalo de tiempo, 
que media entre elia y la anterior , es mas grande. 

De el pastel que se destina para semilla nose ha- 
cen mas que quatro cosechas ; y asi , abandonandole 
desde la quarta en fines de Septiempre , echa unos tron- 
cos de quatro o cinco pies de altura , divididos en va- 
rias ramas , y cuya flor es amarilla. Dexase en pie 
por todo el. hibierno , porque la semilla que produce 
no llega d madurarse hasta el mes de Juniodel anosi- 
guiente , y se conoce que ya estd madura , en que se 
pone negca , y cpmienza d caerse por si misma. 
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Jamas se debe hacer cosecha alguna del pastel 
mientras llueve , 6 hay alguna niebla , porque es ne- 
cesario que el tiempo este sereno , y que antes haya 
dado el Sol d las hojas. Quando el pastel no se desti- 
m para semilla , se labra lanierra despues de la quin- 
ta, y dltima cosecha , para arrancar por este medio 
sus razees ; y despues se siembra el terreno de trigo, 
0 se le prepara para nueva cosecha de pastel. 

Despues de cogida la hoja , la dexan marchitar por 
algunos dias antes de molerla , y esto lo executan ex- 
p r esamente para que se madure mas , y pierda una 
parte de su jugo azeytoso , que podria perjudicar al 
pastel. En este caso no conservan amontonadas las ho- 
jas, porque silo hiciesen al contrario, se fermenta- 
rtan, y pudririan al instante , echando de si un hedor 
ifisoportable. Para molerlas las llevan d unos molinos 
bastantemente parecidos a los que sirven para moler 
la azeytuna , que constan de una muela colocada verti- 
calmente , y que da vueltas alderredor de un exe per- 
pendicular en una especie de pilon de piedra tan hon- 
do como se requiere para que no se saiga lo que se 
muele en el. 

En dstando ya las hojas suncientemente trituradas, 
y reducidas d pasta debaxo de la muela , la sacan , y 
la colocan en la galena del molino a todo ayre. Para 
esto exprimen mui bien la pasta con los pies, y las ma- 
nos, y despues la disponen en montones bien apreta- 
dos , y alisados por encima con la pala ; y a esto es 
a lo que llaman pastel en pila. En esta disposicion se 
forma por la parte de afuera de cada pila 6 monton 
una costra , que poco d poco se pone negra ; y quan- 
do se raja o-abre por algun lado , tienen mucho cui- 
dado de unirla de nuevo con la pala , porque de lo 
contrario se evaporaria el pastel , y formandose en las 
averturas de la costra una clase de gusanos , echanatj 
a perder toda la pasta. 
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A 1 cabo de ocho , diez , 6 quince dias , abren la 
pila de pastel , y mezclando mui bien lo interior de el 
con la costra , le van haciendo bollos 6 bolas del ta- 
rnaiio de una libra , 6 de cinco quarterones cada una. 
A1 pastel asi preparado Hainan pastel en cucana \ y 
por esta razon se dio el nombre de Pays de cucana , 
queriendo significar un Pays rico , d todo aquel en que 
se cultivaba el pastel , porque en otros tiempos se en- 
riquecia qualquiera con el culdvo de esta droga. Es- 
tos bollos. 6 bolas las ponen a secar sobre zarzos de 
mimbres d la sombra , y despues de bien secas las 
reducen a, polvo con unas mazas. En este estado ama- 
san el polvo , humedeciendole con agua corrompida, 
revolvtendo mui bien la pasta , y repitiendo la mis- 
ma maniobra por quarenta dias en el espacio de qua- 
tro meses. Pasado este tiempo , ya se halla el pastel 
en estado de poderle embalar , y de emplearle en la 
Tintura : en la inteligencia de que el pastel viejo es el 
mejor , y de que puede mui bien guardarse sin riesgo 
alguno por diez afios enteros. 

No solamente fue en Espana en donde comenz6 ^ 
declinar , por el hallazgo del anil en nuestra America, 
y sus Islas , el cultivo del pastel , porque lo mismosu- 
cedio en Francia. Y aun hubiera llegado d experimen- 
tarse tambien en aquel Reyno el total abandono que 
ha padecido en el nuestro , si la sdbia precaucion de 
el senor Colbert no hubiera aplicado el oportuno re~ 
medio que establecio en la Instruccion general de r8 
de Marzo de 1671 para las Manufacturas , y Tintes,y 
para el cultivo, y preparaciou de las drogas e in- 
gredientes que en ellos se emplean , segun qucda ex- 
puesta en la Nota 2. En esta Instruccion , despues de 
establecer quantas reglas juzgo convenientes para la 
practica de toda suerte de tinturas, y evitar los mas 
conocidos fraudes , ordeno con la mas escrupulosa aten-^ 
cion elmodo de preparar, y cultivar varias drogas co- 
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lorantes de las que producfa aquel Reyno , y entre 
ellas dio la. preferencia al pastel , declarandole como 
droga la mas util , mas necesaria , y mejor de la Tin- 
tura. 

» El pastel (dice desde el Artie. 259 , hasta el 277 
» de la Instruccion) proviene de una semilla que se 
!> siembra todos los anos a los principles de Marzo en 
» el Languedoc , Diocesis de Tolosa, San Papoul , Mi~ 
» repoix , Lavaur , y Alby. Haeense quatro cosechas 
» de esta p-lanta en cada ano , que todas son buenas; 
t> y aunque la primera sea comunmente mejor que la 
” segunda , la segunda que la tercera , y la tercera 
» que la quarta , sucede con todo eso lo contrario al- 
» gunas veces quando la primavera es demasiado hd- 
» meda , y lluviosa , 6 el tiempo de la cosecha , y que 
« las otras sazones son mas templadas , mas calientes; 
» y secas. Esto proviene de que hacienda la demasia- 
» da humedad que la hoja del pastel resulte mas gran- 
» de , y mas bien nutrida , la disminuye tambien la 
>> fuerza , y la substancia. Ademas de estas quatro co- 
» sechas , hay igualmente algunos Labradores que 
» hacen tambien la quinta , y sexta ; y aunque la 
’> quinta sea tal vez bastantemente buena quando el 
” otono es calido , y seco , con todo eso , jamds va- 
» le cosa alguna,o mui poco; porque hallandose mui 
”baxo ya el Sol para poder madurar la hoja del pas- 
"tel , no la comunica la fuerza , y la substancia ne* 
» cesarias. 

» No hay Cosechero alguno en las Diocesis ya 
citadas que no conozca si esta d no el pastel ma^ 
” duro , y el tiempo oportuno de hacer cada cosecha; 

pero porque no dexard de haber algunos que ig- 
» noren la razon que media para que se ponga a mar- 
chitar por algunos dias la hoja antes die intrddu- 
w cirla debax.o de la muela , conviene que sepan que es- 
* ta precaucion sirve para que la hoja se madure mas, 
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?> y pierda una parte de su jugo azeytoso , que po« 

» dria perjudicar a la bondad del pastel. La hoja mis-:: 
ma , despues de molida , se dexa igualmente en re- 
» poso por ocho o diez dias , y amontonada b apila- 
» da para que acabe de purificarse de aquel humor 1 
» superfluo ; y se cuida mucho de tapar bien las rajas 
» o hendeduras que se fortnan todos los dias en las 
» pilas o montones. 

» Pasado este tiempo se reduce aquella pasta it 
» bollos o bolas pequenas , y se colocan a la sooi- 
v bra sobre zarzos de mirabres para que se sequen. En 
» estandolo , se guardan en un aposento o almacen, 
» hasta que llega el caso de molerlas , y convertirlas 
» en polvo , que ordinariamente se executa en los me- 
» ses de Enero , Febrero, y Marzo. Para ello se valen 
” de unas mazas de niadera; y en estando molido el pas- 
m tel , le mojan mui bien con agua corrompida , y le 
» mezclan con el mayor cuidado para que reciba con 
» igualdad el agua. Despues le revuelven por quatro 
*> meses , y en ellos de treinta y seis d quarenta veces, 
« a fin de que no se recaliente , y de que tome con 
igualdad el agua con que en cada vez le rocian. 
’> Finalizada ya esta operacion , queda el pastel en es- 
» tado de podersele embalar , y emplear en la Tintu- 
” ra ; pero sera mejor guardarle por algun tiempo, 
» porque el buen pastel aumenta siempre su fuerza,y 
t> substancia hasta los diez anos , a proporcion de su 
»> bondad. 

» Los medios para conseguir buen pastel , consis* 
w ten , ademas de la sazon , en que el tiempo sea a 
if proposito , que la tierra estd bien labrada , y des- 
t> terronada , y el pastel totalmente purgado de toda 
^ hierba extrana. Las tierras ligeras nada valen para 
a el pastel , porque las mejores son las medianas ,• y 
if crasas. Las primeras producen mas cantidad de pas- 
tt tel , pero el que se cria en las tierras medianas tie- 
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>> ne mas fuerza , y da mas color ; deblendo tenerse 
» entendido , que Ja mezcla que se hace del uno , y del 
» otro , resulta buena por quanto se hermana mui 
» bien el todo. 

” Ninguno acertaria a sacar buen pastel no sem- 
t> brando buena semilla; y para conseguir la mejor, 
» debe saberse que hay dos especies de pastel pareci- 
» das en las semillas , pero no en las hojas. El bueno 
« tiene la hoja lisa , y sin vello ; y el malo , que es 
” un pastel bastardo , la tiene tan velluda como un ter- 
ciopelo ; y asi , para lograr la semilla buena , se ha 
” de ir arrancando al tiempo del escardado todo ei 
» pastel ba,stardo que se encontrare , y por este me- 
» dio se tendra , en el que se quiera conservar para si- 
” miente ,una semilla pura, y sin mezcla del bastardo. 

” Si el tiempo es mui lluvioso , hace que el pastel 
« bastardee , del mismo modo que en el trigo ocasiona 
» la cizana; y asi , siempre debe cuidarse de arrancar 
” todo lo que se hubiere cam’oiado , y esto antes de 
» hacer la cosecha , porque el pastel bueno pierde mu- 
» cho de su substancia teniendo entre si el bastardo; 
» y las hojas velludas de este se cargan de tierra que 
» dana mucho ^ la calidad del pastel. De la misma suer- 
» te se ha de atender d no cogerle con rocio , y d que 
« entre sus hojas no vaya alguna otra hierba , por- 
?^que nada le es tan danoso como esto; pues ade- 
” mds de que la hierba que no es de su clase no da co- 
s’ lor alguno , se come el del pastel , y le aminora ulu- 
s’ cho su fuerza , y calidad. 

” Aunque las tres primeras cosechas sean ordina- 
» riamente las mejores , y que por consiguiente el pas- 
"tel que resultase de la mezcla de todas tres seria 
» siempre el mejor , con todo eso , es necesario permi- 
” tir d los que no hagan mas de quatro cosechas , que 
« las mezclen todas , porque de lo contrario no po- 
?’ drian preparar la ultima sola , por no ser suficiente 
Tom. L Ii „ i a 
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tt la cantidad del pastel para hacer una pila separada, 
» y darla el respective* calor. Pero a los que hubieren 
de hacer cinco cosechas en los anos en que el tiempo 
« sea favorable , sera bueno obligarlos d que hagan 
n una pila separada con el producto de la quarta y 
» quinta cosecha , y i que vendan este pastel como 
j? inferior, sin permit! rles que le mezclen con ei de las 
» tres primeras cosechas , porque de este modo podra 
>? el Tintorero emplearle solo , b acompahado , segun 
55 le acomoddre , sin poder ser enganado en la venta. 
55 La sexta cosecha debe absolutamente prohibirse; por- 
55 que el pastel que resultare de ella , no servira la 
55 mayor parte del tiempo mas que de consumir la 
55 substancia del otro. 

55 La floxedad , y poca substancia que se halla al 
55 presente en el pastel , proviene del defecto de su 
55 cultura , de la negligencia de su preparacion , y de 
55 el poco cuidado que se ha empleado en separar de 
55 entre el la especie bastarda , y las malas hierbas: de 
55 mezclar indiferentemente , y sin consideracion las 
>5 primeras cosechas con las ultimas : de sembrar el 
55 pastel en las tierras en que antes se ha sembrado mb 
55 jo , y tabaeo, cuyas plantas apuran extraordinaria-i 
55 mente los jugos del terreno en que se crian : de que 
55 por razon del poco pastel que se hace , le prepara 
55 cada qua! k su idea , y hallandose su pila demasia- 
55 do pequena para adquirir , y conservar su necesario 
55 calor , se resfria el pastel , y se deseca perdiendo 
55 mucho de su substancia ; y por ultimo de que por 
v el defecto de pilas grandes se ha ido omitiendo la 
55 prdctica de los ensayos , que eran los que descubrian 
55 el grado de bondad de cada clase de pastel , para 
55 que ni el vendedor pudiese enganar , ni ei compra- 
55 dor ser enganado. 

55 Aunque la semilla , el cultivo , el tiempo , y la 
55 preparacion del pastel contribuyan a aumentar , 6 dis- 

55 mi- 




FUNDACION 

JUANELO 

TURR1AN0 



(®S I ) 

« mta,r la , fnerza - y 1“ substancia de esta dtwa ™ 
„por eso alteran janrfs el color que con etla sedl no, 

” “ bUe ”°’ y el mejor ' y neSrio 

” , de la Tl,,tura ’ P"“ ‘Jus entra en la composition de 

I! hacerse°finos ' 1 v *0 de *“ > *> «h£ 

hacerse linos , y ntoies sin el pastel ; y asi.el cu ),;_ 

” vo f de ,? sta P' anta 1 y el mode de prepara, -la , son ob- 
”J e tos dignos de la mayor reflexion , &c." 

Hasta aqui los capitulos citados de’la Instruccioo de 
aquel celoso Mimstro que tratan del pastel , v de m 
cultivo , y preparation. Y aunque en todo lo que « u ® 
da expuesto podra haber materia bastante para restl 
blecer en Espana semejante cultivo; con todo eso T 
seando que en esta parte se difundan todas las luces’ po- 
stbies para el acierto , he creido que debfa anadir la deS 
ci 1 pc ion que soore la materia hace Mr. Astruc en sus 
Memonas para la Histona Natural de Languedoc va 
por ser obra mas moderna que la Instruccion del senor 
Colbert , y y a por contener algunas particularidade* 

pasteh° S£ h3llan £n l0S den * V han $£1% 

Aunque el pastel , dice , se cultive en otros muchos ' 

dr/h^r 6 3 ^^ ro P a ’ con £ °d° eso i siempre se ha da- 
do hasta aqui la preferencia al del Languedoc (*) Ya 

parte alta deesta Provincia es el terrene mas ( p L^ 

I para el pastel y sobre todo el territorio de Laura ou4 
que es en donde mejor se le cuitiva , y de donde oro’ 
viene que Bastas en su Diccionario le llame Hierba Lau- 

Mr 

t) El pastel de varias Provincias nue'stS^no- faferi^ 
su El que « cultivaba , y preparaba en J a in y 

u term, no, era tan apetecido de los Naturales , y Extranaeref 
denari V1 ° aquefIa Ciudad en la precision de incluir en sue Or- 

P T '« 7 • "" par* 

pastel mlf'S *' 0 ” .* ,ud,es ' " tr « r d ' »> 'Jistrito ,| 
los Tin! i zum J ac l ue » hasta que constase haberse provelda 
Tmtoreros de todo el que necesitasen, 
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raguesct. El gran consumo que en lo antiguo se hada 
del pastel , enriquecio mucho a este Pays , y nun hoy 
es todavia mui considerable su comereio , sin embargo 
de la caida que le hizo dar el descubrimiento del anil; 
y yo no se si el modo de prepar&r esta droga que voy 
a proponer , podM contribuir a r^tablecei su uso. 

El pastel es una- -plants que tiene las flores en cruz, 
y su piton 6 pistilo llega a convertirse en un fruto cor- 
tado en forma de lengiieta , y chato por las on lias, 
que se abre en dos piezas por toda su longitud , y es 
cuyos huecos contiene una semilla oblonga. Los Paysa- 
nos han acostumbrado siempre distinguir dos clasesde 
semillas , de las quales la una es de color de violets, 
y la otra amarilla. Prefieren la primera , por que el 
pastel que produce tiene las hojas limpias , y lisas , y 
el de la otra vellosas , y que por esta razon , cai gan- 
dose de polvo , y de tierra hacen que el pastel val- 
ga menos , y que se le haya dado entre las gentes del 
campo el nombre de burdo 6 bastardo. 

Escogen para sembrar el pastel los fosos de Jos 
Casti!los°, y los campos mas inmediatos a las casas, 
por quanto "creen que son los que esdn mejor abo- 
nados, y atienden * que el terrenosea bueno ,.y que 
no tenga piedra debaxo. Esparcen primero el estiercol, 
y despues labran la tierra con el azadon , y la dispa- 
nen en tablas 6 tableros de tres pies de audio , cjue 

allanan con la rastra. , 

El verdadero tiempo de sembrar el pastel es en el 
mes de Febrero , porque en tal caso madura mas pres- 
to , y es Mejor ; bien que , sin embargo , hay muchos 
que para evitar los turbiones de aguas , y gramzo del 
mes de Marzo , que Muchas veces le echan d. perder, 
no le siembran hasta que en el mismo mes de Marzo 
comienza ya a tener fin el mal tiempo. Arrojan la se 
mil la mui espesa sobre los tableros preparados , y & 
plies la cubren con la rastra. Luego que el pastel, co 
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tnien-za a crecer , cuidan de escardarle , y de arrancaf- 
todas las hierbas extranas ; y por esta razon es por la 
que se dispone el terreno eri tablas o tableros. La raiz 
llega a ser por lo comun de una pulgada de grueso , y 
de un pie , o pie , x. medio de largo ; y profundizanda 
perpendicularmente^in dividirse , se puebla en toda st| 
circunferencia de barbas menudas. 

El pastel echa primero fuera de la tierra cinco 3 
seis hojas , que se manrienen derechas mientras estan 
verdes , y tienen de largo como cosa de un pie , y has- 
ta seis pulgadas de ancho. Comienzan d madurar ha- 
cia San Juan , y se conoce que estan maduras , en que 
se caen , y comienzan a amarillear. Entonces se co- 
gen empunandolas lo mas a raiz de la tierra que pue- 
d'e ser , y retorciendolas. Escardan luego el nuevo 
pastel , y cuidan de repetir lo mismo despues de ea- 
da cosecha. 

Por el mes de Julio , si ha ocurrido alguna lluvia, 
hacen la segunda cosecha, porque la humedad , o la se-? 
quedad la atrasan , b la adelantan por ocho dias ; y la 
executan con las mismas precauciones , y de la propia 
suerte que la primera. A fines de Agosto hacen la ter- 
cera cosecha : la quarta a ultimos de Septiembre ; y la 
quinta , y postrera ocho dias despues de todos Santos. 
Esta ultima cosecha es la mayor de todas , por quanto 
el intervalo de tiempo que ha mediado para hacerla, 
ha sido mayor. En ella cortan la parte superior de la 
raiz de la. planta , que es de donde salen todas las ho- 
jas ; pero el pastel de esta cosecha , y al qual se 3e d& 
el nombre de maroquin , es malo , y como tal se ha- 
11a prohibido por los Reglamentos. 

Del pastel que se aplica para semilla no se hacen 
mas que quatro cosechas ; y asr , luego que se verifica 
la ultima en Septiembre , se l'e abandona , y entonces 
echa unos troncos de quatro a cinco pies de altura, re» 
partidos en varias ramas , y cuya flor es amarilla. De- 
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xase este pastel en pie por todo el hibierno , y la se- 
juilla que da de si , no llega d madurarse hasta el mes 
sde Junio del ano siguiente. 

" _ Jamds se coge el pastel mientras llueve , o hay ne- 
blina , porque es necesario que eL tiempo este sereno, 
y que el Sol haya podido enjugar|)ien las hojas. Des- 
pues de la dltima cosecha , quando el pastel no se de- 
xa para semiila, se labra primero la tierra arrancando 
ipor este medio las raices del pastel , y se siembra de 
trigo , si se quiere , 6 se la prepara para nueva-cose- 
cha de pastel. 

En cada cosecha se llevan las hojas al molino d 
medida que se cogen , para molerlas , y reducirlas d 
pasta fina ; porque si las hojas se dexan amontonadas, 
se fermentan , y pudren bien presto con un hedor in- 
soportable. Estos molinos son bien semejantes a los de 
moler la azeytuna , y las cortezas de arboles para las 
Tenerfas , &c. Quando las hojas han quedado ya bien 
reducidas d pasta debaxo de la muela , se hace de ella 
hn monton ejj las galenas del molino , 6 en el patio a 
todo viento; y despues de haberla comprimido bien 
con los pies , y las manos , la baten y alisan con la 
pala , dandola entonces el nombre de pastel en pila. 

, Eormase por la parte de afuera de esta pila una 
costra negra , y quando llega d rajarse 6 henderse , cier- 
ran las averturas con mucho cuihado , porque de lo 
contrario se evapora el pastel , y se crian en las aver- 
turas unos gusanos que le echan d perder. (*) Pasados 
quin- 

''-(*) Mr - Margraf dela Real Academia de Berlin reduxo l 
pasta , y dexo pudrir una porcion de pastel que por si- misrao 
'habia sembrado , y cogido con la idea de hacet las experiencias 
que se expondran al fin. A losnueve dias ,dice , que hallo sobre 
el pastel podrido una multitud de gusanillos blancos , que vis- 
tos en el microscopio eran casi totalmente transparentes , a ex- 
cepcion de una" lista pequena negra que tenian en medio del cuer- 
£o„ A los quince habtan crecido considerablemente , y la lists 
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quince dias , abren el monton o pi la de pastel , le d es* 
imenuzan mui bien entre las manos , y mezclan la cos- 
ha con lo interior ; y para esto suele ser necesario al- 
gmias veces romper la costra con una maza , y poner-' 
la en disposicion de ^ue se pueda mezclar con el resto 
de la pasta. i 

Luego hacen de ella unas bolas b panes , que de- 
ben pesar , segun las Ordenanzas cinco quarterones. 
Apnetan bien 6 comprimen estos panes al tiempo de 
formarlos , y despues los entriegan a otra persona que 
apoyanciolos sobre una taza o escudilla , los comprime 
de nuevo , los alarga por los dos lados opuestos ,los de- 
xa .de figura oval , y los alisa mui bien.. Todavia las 
ain luego otra tercera preparacioia en escudilla mas 
chica , en la qua! las comprimen , y las unen perfecta- 
tnente. A estas bolas o pelotas las llaman cocas o cu 
ccinas , y al pastel preparado de este modo , pastel efi 
cucana » 

Colocan las cucanas sobre zarzos de mimbres ex- 
puestos al Sol , si hace buen tiempo ; y si no , las guar- 
dan en lo alto del molino. El pastel luego que ha es- 
1 j^ 0 Sol P or algunas horas toma por defuera un co- 
ot negro , en lugar de que el que se ha guardado 

__ ; tie— 

j ^egra comenzaba ya a tenirse sensiblemente de azul , cuyo co- 
Jor se esparcio.a las tres semanas por todo el cuerpo del insec- 
to tinendole perfectamente. Y que por ultimo , habiendo crecido 
e . ste gusano hasta el mes , se cambio en chrysalida, y a 1 cabo 
Oe algunas semanas en una mosca semejante a las comunes pe- 
10 mas larga de cuerpo. 

Em vista de esta observacion exorta Mr. Margraf a los que 
*e ocupan en buscar los materiales propios para la Tintura , a 
que examinen con cuidado diversas especies de orugas, y de otros 
msectos , que se alimentan de plantas, porque cree que conside- 
rs ndol os con mas atencion que lo que se ha hecho hasta aqui, 
encontraran tal vez algunos que puedan servir para el inten- 

n ° ’ 7 q ue P or este medio nos recompensen los danos que eo- 
Kiunmente nos causan* 
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Ciene ordinariamente un color amarilloso , y con espe- 
cialidad si cl tiempo ha sido humedo. Los Mercadeies 
prefieren el primero ;bien , que tambien aseguian que 
la diferencia del uno al otro no es cosa considerable 
en el uso ; y aun sucede que el pastel es casi siempre 
amarilloso, porque losPaysanos no le trabajan, por lo 
regular , sino mientras llueve , y que no pueden hacer 
otra cosa. 

Las pelotas o cucanas quedan comunmente^ secas en 
el verano d los quince dias } pero eu el otono taidan 
macho en secarse las de la ultima cosecha^ Las bue- 
nas se distinguen de las otras en que rompiendolas se 
hallan de color de violeta por la parte de adentio , y 
tienen un olor agradable 4 pero las malas , son de coloi 
de tierra en su interior, y despideia mui mal olor. Eslo 
proviene de que el pastel se cogio quando llovia , y 
las hojas se hallaban llenas de tierra. Tambien se ha- 
ce juicio de la bondad de las cucanas por el peso ; por- 
que si la materia se ha evaporado , o podrido por fal- 
ta de haberla comprimido bien al tiempo de forraar- 
la-s , entonces son mui ligeras. 

De estas pelotas bien preparadas es de lo que se 
hace el polvo de pastel , y para emprender este tra- 
bajo se necesitan k lo menos diez mil de ellas. Eli- 
gese para ello en una casa de campo un almacen mas 
b menos grande , segun la cantidad que hay de pas- 
tel. Este almacen debe teller el suelo bien enladrilla- 
do ,y tambien revestidas las paredes de ladrillos hasta 
la altura de quatro 6 cinco pies ; y atin seria mejor 
que lo estuviesen de piedra , porque quando estan re- 
vestidas de pura tierra , suele esta desprenderse algu- 
nas veces , y echar k perder el pastel. Llevan , pues, 
las pelotas d este almacen , y con unas mazas de ma- 
dera las convierten en un polvo grosero. Amontonanie 
iuego enmedio del almacen hasta la altura de qua 
tro pies , dexando lugar por toda su circunferencia 
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para poder pasar , y entonces le humedecen con agtta, 
que debe ser cenagosa , con tal que antes se haya. 
clarificado. 

Este pastel asi humedecido fermenta , y calentan- 
dose arroja de si un humo mui espeso , y pestilen- 
cial Remuevenle por doce dias seguidos una vez en 
cada uno , echandole con palas de una parte H otra 
del almacen , y humedeciendole tambien en cada dia 
durante los doce. Pasado este tiempo ya no le hume- 
deceri mas , si no se contentan solamente con revol- 
verle bien , al principio de dos en dos dias , y des- 
pues de tres en tres , de quatro en quatro , y de cinco 
en cinco. Por dltimo, le colocan en monton en medio 
del almacen , y ie visitan de quando' en quando para 
ventilate en caso de que se recaliente ; y en este es- 
tado ya es el pastel en polvo que se vende a los Tin- 
toreros. 

El pastel que acaba de describirse no es por cierto 
una droga nueva. Plinio habla de el como de una co- 
sa particular a las Galias , y el nombre de Glustum 
6 Guastum que tiene en el latin , es Celtico de origen, 
y tornado por los Romanos de los Galos. De aqui pro- 
vienen, segun los diferentes Idiomas,los nombres de 
Gues.de , V ouede , V oad , y Guado , que le dan los Fran- 
ceses, Flamencos , Ingleses , & Italianos. En quanto al 
nombre de pastel que se le da en Languedoc, es visi- 
ble que procede del latin , y que no le llaman asi en 
esta Provincia por otra cosa , que por quanto al pre- 
pararle se le forma en pelotas 6 pastillas. 

Cesar , Pomponio Mela , y Plinio aseguran que 
los Antiguos Bretones se Servian en otros tiempos de 
el pastel para pintarse la cara , y aun todo el cuerpo 
con el. Tambien se uso en la Medicina empleandole 
como diurdctico , vulnerario , y adstringente ; pero el 
principal uso a que ahora , y siempre se le ha desti- 
nado , ha sido , y es el de servir para la Tintura , por- 
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que no solamente da un azul hermoso , y firme , estp 
es , que no piaede ser alterada por los accidos , ni por 
los’alkalis , sino que. sirve tambien para otros. rauchoa 
colares. 

El despacho , y consumo de una droga destlnada i 
usos: tan necesarios , y difundidos , era en otro tiem- 
po mui considerable , como ya se ha dicho ; y asi ,el. 
pastel por sx solo enriquecia al Languedoc alto. Toda- 
via se ve- en aquellos. campos gran numero de moli- 
nos de pastel , que ya no son mas que unos tristes res- 
tos de un comercio mui disminuido de mucho tiempo 
a esta parte* Cada dia va decayendo. mas , y mas el 
uso. de esta droga , porque se la prefiere el anil que 
se trae del Oriente,b de la America;, y asi,el des- 
cubrimiento del nuevo Mundo , que por una parte ha 
sido tan util a la Europa ,, fue en quanto a esto perju- 
dicial a la Provincia de Languedoc,, 

La preferencia dada al anil * aunque mas raro, y 
mas cara , parece indicar que merece ser preferido; 
pero esta senal es por lo regular falsa.. Nosotros^ol- 
vidamos nuestra salvia ,, y buscamos el the. de la Lhi- 
na , mientras los. Chinos, cambian voluntariamente dos 
libras- de su the , por una dibra de- nuestra saivia^ Ha- 
cemos poco caso de nuestros- vasos. de vidrio ,. y de. 
fcristal , y miramos. la. porcelana como, l : a cos a mas pie- 
ciosa ; pero, sin embargo/, los. Chinos, Gambian. debue- 
na gana sus porcelanas por nuestros- vasos de vidrio,. 
y de cristaL Yo. no debid ire qua! de- las, dos- partes se 
engalia ,. pero es. preeiso que hay a en la. una ,. o- en 
la otra, 6- quizes en ambas ,. alg.una preocupacion. Es- 
te exemplo basta para concluir que la preiereneia qjje 
se da. alo que;. viene de- lexos: ,. no es: siempre serial 
segura de que- la merece , y que alo. menos no. debe. 
excluir el derecho de. examinarla., 

- Las ideas de los Tintoreros en quanto al paste! ,. y 

-el anil son bien diferentes. , porque unos estan a ia- 
, / vor 
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wr del primero , y otros al de el segundo. Los que 
• estan de parte del anil , dice.n que el pastel no da mas 
que unos azules mustios , pero que los del anil son 
mas vivos , y brillantes ; y d la ve.rdad , es ne.eesario 
•convenir en que la opinion de los que piensan asi ^-es 
mui conforme a la razon. El anil es un polvo fino , y 
sutil , capaz por consiguiente de penetrar con facili- 
dad en los texidos , y de darles un color brillante. El 
pastel , al contrario , no es mas. que una especie. de 
orujo cargado de mucbas parciculas terreas , que afkM 
jan la accion , y movimi’ento de • la$ partes sutiies , y 
las impiden obrar eficazmente. 

Yo no encuentro masque un medio para remediar 
semejante inconveniente , y este se reduce a prepar.ir 
el pastel . del mismo. modo que se prep.ara el anil. Por 
este medio- se data a los colores, hecbosi cdn el pas* 
tel el brillo, y la vivacidad de los qua se hacen con 
el anil , sin disminuir nada de la excelencia , y soli* 
dez, que hacen particuiarmente recomendabies los co- 
lores en que. entra el pastel. Por mi parte he hecbo 
en pequeno . la's ipruebas de ,lo que acabo de exponer, 
y me ban.-salido bien , no solamente en, la^ prepara- 
cion del polvo-'de pastel \ sino tambien en el uso de 
este mismo polvo para la Tinturd. 

Aqui concluye cl sefior Astrue , y Yea.se en apoyo 
•de su idea: loque dice el Aut.or ;d.e ! ,la Tintnra de-La- 
ras. El cbtejo.de los d os - modas: de- preparar ei pas* 
tel , y el anil pueden -ser subcientes d una persona 
» inteligente que se hubiere de encargar en probar, 
» si es posible sacar del pastel una fecula 6 sedimen- 
■w to semejante a la del anil. Para ello no debe ecliar- 
> se mano de Tintorero , ni Fabricante alguno , por- 
» que i aderaas de que uno , y otro comeazarian a des- 
s’ aprobar el proyecto por su novedad , dudo mucho que 
» puedan ser capaces de gobernar. bien una fermen- 
■» taeion , que necesita de mas habituation en las expe- 

Kk 2 » rien- 




FUNDACION 

JUANELO 

TURRIANO 




( 2 <5 o) 

« riencias de esta clase , que la que seraejantes gentes 
» tienen por lo comun. Yo quisiera que esta se exe* 
a cutase en cantidad grande , para que sacando & lo 
n menos 50 libras de esta fecula , se pudiesen tentar 
» varias tinas , en caso de que se errasen las prime- 
» ras. El que fuere nombrado para este efecto debe 
» apuntar exactamente todas las circunstancias de su 
t> operacion ; y aunque puede ser que no le saiga bien 
i> en la primera coseeha de las hojas de pastel , por 
a no haber bastante calor en Junio , con todo eso , es 
w mui posible que lo logre en Agosto. 

» Segun las cartas que he recibido del senor Ro- 
man el hijo , Ingeniero General de la Dominica , su- 
a be el thermometro en la Marti nica en los grandes 
f> calores de esta Isla , desde los 30 , hasta los 36 
a grades de la graduacion de Mr. Reaumur. En Lan- 
a guedoc sube en los meses de Julio , y Agosto desde 
” los 27 , hasta los 33 grades , que es el calor de la 
a boca , del pecho , y de los sobacos ; calor suficiente 
’> para hacer fermentar las hojas del pastel que se eeha- 
a ren a remojar , y rnacerarcorno las del anil ; y qui- 
a zas no serian para ello necesarias. mas que 30 horas, 
tt 6 40, 6 se aceleraria la fermentation eehando en 
a el pilon llamado el pndridero y tres*o quatro calde- 
tt l'os de agua hirbiendo. 

>?E1 que tomare a su cargo esta teniativa , debe 
t> escoger para'ella las; hojas menos marehitas , y aua 
i> quebrantarlas algun tanto, -si lo juzga necesario. Pa- 
ft ra estas primeras pruebas podra mandar construir 
i> unos pilones de cal y canto , de la tercera part? 
» de cabida de los que se emplean comun me nte , y pa- 
t> ra el batido del agua servirse de paletas de madera, 
a si se ve que se carga del color, como 3ucede a aque- 
>t 11a en que el anil ha fermentadOi En lo; demds no 
» hay otra cosa que hacer , que seguir exactamente la 
a explication de hacer el anil \ y si sale bien la ex- 

a pe- 
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» periencia , no hay duda que se hallaran otras mu- 
» chas plantas de el propio caracter que el pastel , y 
» que daran la misma fecula. Es probable que el ver- 
» de obscuro de muchas plantas estd compuesto de 
'n amarillo , y de una poreion fuerte de particulas azu- 
» les , y que si con la fermentacion se pudiese des- 
» truir el amarillo , quedaria el azul. Esta idea no hay. 
» que pensar que sea absolutamente quimerica , porque 
» quizas no sera dificil probar que se puede sacar de 
m ella alguna util id ad. « 

El senor Margraf , que , siguiendo la idea de Mr. 
Hellot , quiso ver si podria conseguir la extraccion de 
la tintura del pastel , dice asi en una de sus Memo- 
rias presentadas a la Real Academia de Berlin en 1764. 

El color azul del pastel no parece que reside en 
su parte grosera , ni en alguna otra de aquellas que 
el agua puede disolver , sino en las que el agua no 
puede disolver , pero que desprendidas por medio de 
la putrefaccion , se esparcen despues en este lfquido. 
Para asegurarme de esto tome una poreion de hojas 
frescas de pastel , y las puse a cocer fuertemente en 
agua lfmpia : luego escurri el agua , que habia adqui- 
rido un color moreno , y comprimi el pastel con las 
Juanos ; y habiendole hecho herbir de nuevo en otra 
agua , repeti la decoccion r y compresion hasta que 
permanecio tan clara como quando la eche sobre el 
•pastel. Dexe despucs secar el residuo,que apenas po- 
dia ya contener mas partes que las resinosas mezela- 
das con las terreas , y halle que habia comservado su 
calidad en razon de tintura , y que aun era superior ^ 
la del pastel ya totalmente preparado por el metodo 
comun. En efecto , habiendo dispuesto- con semejante 
pastel asi depurado una tina pequena con arreglo. al 
metodo que prescribe Mr. Hellot , tino en mui bello 
azul el texido de lana , e hizo el mismo efecto qpe 
©tra qualquiera tina de pastel,. 

Pa-< 
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Para sacar la fecula de es.tc , de el inlsmo 'modo 
que la del anil , es neeesario eraplear igualmente la 
putrefaccion ; y no se acertaria si se moliese el pas- 
tel , y se le echase agua para dexarle despues pudrir, 
porque entonces se mezclaria el polvd pegado d las 
hojas de la planta con sus pardculas colorantes des- 
prendidas de ellas durante la putrefaccion , y no se 
conseguiria buen anil de pastel. Es , pues , preciso in-, 
trodncir las hojas del pastel limpias en un saco ;y sin 
haberlas antes molido , ni quebrantado. , comprimase 
luego el saco sobre una vasija , y echese encima una 
buena porcion de agua de rio , que ya se hay a repo- 
sado por algunos dias ; y colocando algun peso sobre 
el saco £ fin de que se mantenga dentro. del agua, 
;expongase la vasija al ayre durante el , mayor calor, 
tapada con alguna cosa ligera. Al, cabo. de algunos 
dias comenzara el agua a corromperse , y a tenirse 
de azul, formandose en la superficie una telilla - que 
debe recogerse, y guardarse del propio modo que las 
que despues se van formando. Cuelese por ultimo toda 
el agua dada. de color , y despues de bien reposada se 
conseguira un azul semejante al del anil , aunque en 
corta cantidad. 

NOTA 5. PAG. 17. 



E N Espana no entendemos por eendras la cal apa- 
gada al ayre , 6 con agua,como dice el Autor. La 
cendra es en realidad una especie de potassa aunque 
mal hecha , y cuya fabrica es mui aptigua entre noso- 
tros. Hacese con las cenizas de enciiia , de azebuche, 
y de brez© bien mezcladas, y calcinadas qn bor.no ^ 
proposito por doce horas £ fuego lento. El horno es 
semejante a los de cocer el pan, sin mas diferencia que 
la de tener un respiradero en uno de los costados. De 
esta droga tenemos algunas Fabricas pero la priori- 
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pal es la de Monterrubio , que proves de cendra & to- 
da la Andaluda^ y Castilla la nueva. 

Si los Tintoreros conociesen blen la verdadera po- 
tassa y y la usasen , sacarian sin comparacion mejores 
colores , y tendrian mayor seguridad en el modo de 
preparar sus tinas; pero huyen. de la potassa, porque 
siendo droga extrangera , y mucho mas cara que la 
cendra , aumenta el costo' de la tintura , sin aumentar 
el precio de lo tenido. Por eso daremos aqui en la no~ 
tag. la descripcion de los diferentes .modos con que 
hacen esta potassa los extrangeros , para que en donde 
haya proporciones , y aplicacion pueda tal vez inten- 
tarse su Fdbrica. Yo la he sacado en mi casa con las 
cenizaS' comunes , y despues, de calcinada por dos ve- 
ces , ha hecho tan bueno 6 mejor efecto como la de' 
Dantzick , que de intento calcine por quatro veces pa- 
ra hacer la comparacion ; y una y otra produxeron mui 
huen cristal endas Reales Fabricas de San Ildefonso. 

EL uso de la cal para las. tinas- no es uniforme entre. 
nuestros Tintoreros , porque unos , y de esos pocos , la 
gastan. sin mas. que haberla dexado apagar al ayre , y 
atros la emplean viva Cen terrones. De estos dos me- 
todos. es el menos malo el primero ; pero el segundo 
es siempre perjudicial ,. por quanto los vapores que 
despide en: el baho causan mucho mas. efecto en la 
parte en que residen,, que en la restante del mismo ba- 
fio , a la qual no se estiende toda su: actividad. El ver- 
dadero modo de usarla es , apagandola en agua , y de- 
xandola en consistencia de una quajada blanda , poiv 
que entonces se esparce con uniformidad por todo el 
bano , y comunica a todas sus partes una misma fuerza. 
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NOTA 6. PAG. 20. 

S letido la tina de pastel la verdadera pieza de exa- 
men de un Maestro Tintorero , he creido que no 
pueden estar aqui de mas quantas observaciones sean 
dables sobre esta materia; y asi, veanse las que he podi : 
do recoger entre varios Tintoreros nuestros practi- 
cos que han tenido d bien subministrarmelas para la 
pfiblica utilidad. 

Mode de formar , perfeccionar , us at , conservar, 
y despastar las tinas azules . 

L A ley que debe tener el compuesto de las tintas 
azules , para que los coloridos sean perfectos , con- 
siste en que se forme un compuesto de el pastel , anil, 
cendra , o cal , rfibia , y salvado gordo , y limpio de 
foarina. 

El pastel es de calidad ardentisima , y contiene 
muchas parriculas sulfdreas , y voldtiles : extrae , e im- 
prime la tinta del anil quando se llega d unir con los 
demds simples. La cendra , 6 la cal son unas sales fuer- 
tes , que con el calor artificial con que se fotnenta el 
todo , y el natural del pastel , forman una especie de 
legia d quien dulcifican la rubia , y el salvado quitan- 
dola la crudeza. El anil es un material mui docil , y se 
line d la parte ^que sobresale' en el compuesto; y en 
esta conformidad, si los simples se hermanan bien, da 
sus tintas inmediatamente con perfeccion ; pero si es- 
tan discordes , da mui pocas b ningunas , y son tristes, 
y falsas. Si se desunen tanto que llegan al grado de 
fcorrupcion , no imprimen senal de tintas azules ; de 
modo , que si no se exhalan sus particulas colorantes , a 
lo menos se corrompen como los demds simples. 

El agua es tambien parte esencial , y debe ser dul- 
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ce , y clara ; pues ccrro lo que ha de resulfar ha de 
ser una especie de legia dulce , no admite el compues- 
to la salitrosa , gorda , amarga , ni la que pasa: por 
Vetas 6 minerales de vitriolo , al timbre , hierro , u otros 
minerales, y materiales que hacen bastardear las aguas, 
aunque en su nacimiento sean buenas. 

Tambien tiene lugar en este cumpuesto toda esta- 
cion o revolution buena , b mala de tiempo ; y asi- 
mismo los ayres , especialmente el solano. En la ca- 
fllcula es este tan nocivo como favorable el zierzio ; y 
por esta razon , y por la de que las luces de la parte 
del Norte son mas fixas , deben tenbr las tinas su luz, 
y ayre d la parte del zierzo. De todo lo qual se infie- 
re que una tina de azul es un cuerpo artificial que se 
compone del calor natural del pastel , y del artificial 
que necesita , o se le mantiene : del ayre y movimien- 
to dedos palejes , y de los' accidentes del temporal. 
Tambien es parte la materia pastosa , y terrea que se 
forma con el pastel , la cendra , la rubia , y el salva- 
do; porque unidos estos en un grado igual , din rrto- 
Vimiento al anil para que circulen sus tintas , que es 
todo el sbr de este compuesto , b el punto en que con- 
siste el tenir , o no tenir ; pues de lo contrario , o se 
estdn las tinas suspensas , b se pierden. > 

En el principio, medio, y fin de calentarse dsfe 
compuesto, manifiestan sus accidentes distintas sena- 
tes con que informan de su estado a los cinco senti- 
dos, y asi se viene en conocimiento de las causas pa- 
ra aplicar el remedio con acierto. 

No puede dudarse que son extraordinarias las cir- 
cunstancias de este compuesto ; y que sus tintas son 
parte esencial de inumerables coloridos , fuera del azul] 
y el verde , que se imprimen del mismo modo en la 
lana , seda , hilo , y algodon. Su hermosura , y firme- 
za excede d todos los compuestos de tintas azules que 
se han descubierto en el Arte , a que se agrega que 
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en semejante datura no padecen detrimento , ni me- 
noscavo el mas leve los generos a texidos por mui sub- 
les. que sean : que ;e.l costa que tiene es mui poco ; pues 
en estando en su punto critico la data, da eiento por 
uno ; pero , por el contrario , sino se sabe arreglar, 
pueden ,. par ella perderse grandes caudales. 

Moda de fcrrnar las tint as azules.. 

TTJ'N el supuesto de que las tinas sean de cabida de 
JJ* ochocientas a mil arrobas de agua ,.necesitan de 
diez o doce arrobas de pastel nuestro , que , si esta 
bien fabricado , es tan bueno. eomo el de Tolosa de: 
Francia , y el de Olanda ; y llena la tina. de agua dub 
ee , se echa el pastel it pudrir en ella por ocho 6 quin* 
ce dias meneandolo una 6- dos veces en cad'a uno. Al 
eabo.' de estos dias, sobre poco mas o me nos , se pasa el 
agua: sola de la tina a la caldera competent^ „ y se 
inporporan con ella tres celeminesde sal v a do , y diez 
y : S,eis libras: dert|bia naolida. Mientras estos materia-. 
- les co.mie.nzan a , herbir , se e.clian en el pastel doce 
libras de anil cocida ,, molido , yypasado por cedazo 
bien, cerrado,, y diez y sets Qj veinte libras .de: cendra 
ceruida , y bien batida can ag.ua dbano de la tina mui 
eaMente;*: y para ser buena ha de picar bien en lalen- 
gua al gustarla despues de bien banada ,, y batida ;- y 
estos. materiales se incar por an mui bien con la pasta. 
. ■, Lqega q,u.e el bana empieza a herbir ,. debe quitar- 
sele la cabeza o es puma que trace, en particular si los 
banpsjson viejqs ,. porque de este. modo se.quedan lim- 
pjos yrdespejados;. Pasjese al instante este bano a la 
tina por medio de una canal * p- corao: se- pueda ,. ha- 
ck nbola.conla mayor prontitud, y sin dexar que 
cupza- mas que el primer herbor. Mientras se esta pa- 
sando el bano a. la tina , se vuelven a menear , e lincor- 
pocar. banp;> y, sueios-, . para que estos. participen del; 
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calor de los banos , y el todo quede en igualdad de 
color; porque de no revolyerlos bien , y dexartos en 
Su d.ureza resultan difereotes accidentes que se ; diran 
eff-Sli lugar. i '-- '■ - ' - ;:i n.o 

Pasad-o va fcodoelbahoq *£bia”, - y- •SaMtfcr-I' . la" ti’aai; 
tapese esta -con suficiente abrigo para . que guarded e’l 
calor por todo el mas tiempo que pueda ; y quando ha- 
ya.facili'dad de poder ayudar a estas tmas aumeritalido- 
las el calor , es n’eeesario templarle -da caso de exeeso, 
para que no lleghe d ser demasiado. Urn o. 

En estando el bano en este punto , tiene el color 
claro con visos pardos : su olo'r es el del pastel , y Id 
mismo el gusto : el tacto es como el de qualquiera otra 
agi/ay y si se le da uii -golpe con el tMz o batidera, 
chiilci. - f , 

A las quatro 6 seis boras de haber pasado el ba- 
fio d la tina, se la da el primer paleje , porque este no 
importa que sea de mas tiempo que lo coinun de qua- 
tro boras , y entonces se destapa la tina cdn la idea de 
ver si el conjunto de materiales se unen y hermanan 
para la formation de las tintas. Desde este punto d 
primer paleje demuestran el bailo , y el siielo 6 pas- 
ta varias senales , por las quales se ha de formal- jui- 
cio de su estado. Unas veces matiifiestan mas activi- 
dad que otras , originada de distintas causas 6 acci- 
dentes : otras no din muestras de que hay en la tina 
tal conjunto de simples , y entonces vienen suspehsas: 
otras son las senales opuestas : ; y en otras vienen bien, 
y sin ninguna novedad qUe altere , rii se oponga d. la 
mayor perfection de las tintas , y deseo' del Artifice. 
En este supuesto , desde el punto en que se pasa ti ba- 
no caliente a la tina , y desde el primer paleje 6 vista 
que se hace , deben tenerse preseutes las observacio- 
nes siguientes. 

Luego que se destape la tina , y antes de introdu- 
cir el tiraz 6 batidera, deber-an observdrse el olor , f 
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color de los banos , pues uno , y otro deben ser d'jfe- 
rentes de quando se pasaron desde la caldera , porque' 
entonces ollan solo d la rubia r salvado , y pastel , y el 
olor era poco perceptible ; pero despues que se incor- 
pora n todos los materiales con el calor de los ban os, 
vdn tomando otra clase de olor , coy a suavidad deno- 
ta principio de coccion. Despues que se introduce el 
tiraz dando con el un golpe con algo de impetu pa- 
ra que asciendan las senales del fomento o coccion que 
producen los suelos , se ha de atender a si el olor es 
mas subfdo , y diferente del que tenfan antes de mo- 
verlos. El color de los banos mirandolos en el instan? 
te en que esta subiendo el bulls por el itnpetu o sa- 
cudido del tiraz , debe ser un poco mas claro , y a es- 
to suele darse el nombre d e agualdados , aunque ,en 
los primeros palejes el color obscuro es poco discerni- 
ble de quando se mira el bano sin moverle. Tambien 
se ha de observar lo siguiente. Si el color de la floi'cidci 
que va produciendo el bulle es azul hermoso , y res* 
plandeciente : si esta fiorada subsiste , y cierra todo 
el ambito de donde sale el bulle : si viene sorda , y si 
en el gusto , y tacto no hay diferencta de quando se 
pasaron los banos desde la caldera : si el ok* es mui 
activo , y si sobresale mas el de la cendra o el del 
pastel : si al manosear los banos se encuentra que es» 
tin dsperos , y como pegajosos : si saben a la parte li- 
xibial de la cendra , b a lo msipido del pastel i si en todo 
el tietnpo que esta saliendo el bulle , loexecusta sin rui- 
do_, 6 si chi l la a modo de cfcispeo : si la florada que 
hace el bulle es. de color pardo , b de color azul tris- 
te \ y si esta se consume ,, o subsiste por algun tiempoi 
En quanto, a los suelos se ha de tener cuidado de 
si su color es el mismo que el del bano- , porque siem- 
pre ha de ser igual el de este , y el. de la pasta* Esto 
es : en el punto que se de un golpe en el bano con el 
tiraz , ha de repaxaxse. si aquel color que tiene el bant? 
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mierttras estrt saliendo el bulk , es el mismo que tie- 
nen los suelos. en el instante en que se sacan del bano; 
porque asi como los banos se vin obscureciendo des- 
pues que ceso de ascender el bulle , asimismo se de- 
ben obscurecer los suelos. Se ha de ver si estos se po- 
nen pa lid os sin volverse obscuros , b si salen morenost 
si el olor es £ la legia , 6 a la fortaleza del pastel , y 
lo propio el taeto , y el sabor ; en una palabra , a si 
estan disonantes bano , y suelo en el color ,, olor, tac- 
to, y gusto. 

La razon que obliga a tener mui presentes todas 
estas circunstancias desde el primer paleje en que sp 
miran las tinas , eonsiste en que muchas veces est£n 
los banos mui hermosos , y con. mueha florada , p.erq 
no . tiqen por estdr los suelos diseordes 6 enfermos. 
Gtras veces est£n los suelos en obra , y los banos, no 
.manifiestan senales buenas, ni malas , como si estu- 
viesen parados , lo que despues de gastados los mat- 
teriales , el tiempo , y la paeiencia ,sirve de gran con T 
fusion al Artifice. V asi , sin conjeturar de todo expe- 
cificamente , es muchas veces dificil dar en el pun to fi- 
xo de los accidentes que ocurren mientras las tinas 
estdn calientes. 

Senales que dehen tenet las tinas quqndo desde el pri+ 

mer paleje responded friend en pi mas per- 
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Q UE el olor al tiempo .de destapar la tina sea 
mas al pastel , que quando el bano se pa- 
so de la caldera a la tina , y como que se va revi r 
niendo el eonjunto de simples. 2 .° Que pi, color deJ 
bano , sin mover Ie v sea obscuro , y sin que determi- 
nadamente se perciba el color azul , 6 el verde ,, y 
que mirado a la vislumbre este claro. g.° Que luego 
que se introduzca el tiriz dando con el. un golpesu-' 

ba 




FUNDACION 

JUANELO 

TURRIANO 





ba otro ! olormaksubfdo’a pastel , y el bano vaya to- 
mando un color' verde obscuro. 4. 0 Que en el "putit'o 
que cese de salir el bulle , se obscurezca el bano una 
p§ke‘ ! raaS'v y : mirado a la vislurab're- despues del pa- 
leje sba su color mas' claro. g; 0 ' Que las pompas que 
con el bulle saien en forma de espuma , y a que se 
da el nombre de flora da , sean de un azul mui her- 
moso , y brillante ; y que sin dexar de salir por todo 
el tiempo que dure- el bulle', se unan de manera que 
cierren todo el ambito de el , manteniendose sin dis- 
minuirse de ningun modo , porque ' antes bien ban de 
aumentarse a cada paleje. 

El bulle , y florada no hacen ruido , ni armoma 2 
el oido al tiempo de salir , y a esto se llama responder 
la tina sorda , y ■ sin -cbillar g y esto consists en ■ que 
las pardculas voldtiles de el compuesto estan ’unida.s, 
y por eso fib sale el bulle con mipetu , o chillando, 
El gusto del bano es insipido , semejante al del pas- 
tel , y un tanto quanto al del anil ; y el tacto es 2s- 
pero como el de bfra qualquiera agua, y no lixivioso. 

Los suelos , en el mismo-instante en que se sacan de 
lbs banos p ttenen el 1 mi5mO ! bolbr que estos quando 
sale el bulle , y d proporcion que el ambiente los v2 
enfriando <, se van volviendo tan obscuros como el 
bano' lo esta antes 4 b'despues de haberle movido. 

El 5 blbi ! "-de doS- sUelos es algo mas subido. que el 
que tiene el bano, por quanto la pasta 6 suelos son 
los que tienen mayor fomento. El tacto es natural- 
riiente aspero , y el gusto i el anil , y al pastel. 

Quando se menean los suelos , y se da segundo 
-golp'e , repitierido este hasta tres o quatfb veces , st 
*v£» aUtnehtando en'cadadino 'mats la llermosa^ flora da, 
y ; sin : ' dlaallado algiino Van eirculando- o ascendlendo las 
tintas , y cornu nicandose al bano , y entonces se le per- 
ci’oe mas bicn a este su color verde claro , y esparce 
•el olor del pastel a distancia de ; vei'flte , b treinta pasos. 
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Con esto se entera el Artifice , y observa lo que puede 
resultar. Tapase mui bi.en . hasta...0tr.o . > p$j^j£ ; 9 prosi- 
guiendo en la misma ■ coaformidad.de qua|rQ-en qaatr.o- 
boras poco mas 6; menos, observandOneifcfCada Una de 
las partes, y en el to do los anteeedentes , y operac to- 
nes ya hecbas,. hasta el tiempo de estar las tintas per- 
fects, y aptas para tenir; en lo qua l no hay termi- 
no fixo, porque unas veces se verifica a las.veinte y 
qaatro horas , otras antes , y otras. a los dos 6 tres 
dias. Durante este tiempose va aumentando lo her- 
moso de la florada haciendose en ell'a distintas gra- 
duaciones de colores azules , y de violeta , todos her- 
mosisimos , obscu res y r e s pi a n deei en t e s , u pie n do s e 
tanto, que representan como uuqs penascos , que es k 
lo que, como queda dicho. , se llama cerrar , y rfyxn- 
terier la florada. El olor del bano se va aumentando 
hasta llegar a ser tanto como ! el de la pasta , cuya se- 
nal indrea que no tiene crudezas , y que la tinta est£ 
hecha , y revenida. Mirado el bano en el plan de la 
tina es veide obseuro , y a la vislumbre rcsplandece 
como la esmeralda. Si se enfrra , 6 se echa una gota 
en la mano ,, sp obscurece mucho. Moviendole con la 
mano: resulta mas claro ,, y a esto es a lo que se llama, 
lano. agualdado ,. 6 estar. las tfnas db-ientas de bano s % 
cuyo color es cOmo el. de unas hojas 6 hierbasr.secas, 
mas 6 menos obscuras , segun laitabundancia .del pas- 
tel , 6 que las tinas estdn mas 6 menos en obra. Tam- 
bien manifiestan unas venas azules mui obscuras , se- 
gun que est3n en obra , y que ab.und an de pastel el 
gusto es mas suave ,. y r ,el tactoalregulnr.. r . : 

Los suelos al tiempo de sacarlos ’ estsln de color! 
agualdado como los banos : el olor igua] ai de estos, 
el tacto aspero; , y el gusto al pastel como que esta re- 
venido. 

En concurriendo todas estas circunstancias , esta es- 
te compuesto. en su punto formal para poder tenir * y 
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en particular cosas de lana ; pero para esto es preci- 
se que hay an pasado 1 quatro horas desde el ultimo pa- 
: leje , a fin de que se hayan reposado los banes, 
t-: Las ropds deben calatse primero en agua calientej 
y lo misino las Lanas para que despues se igualencoit 
facilidad. N’o debe tenirse de una vez mas porcion que 
ia que buenamente se pueda igualar con respecto a los 
buques de las tinas. Ha de cuidarse de que lo que se 
tinere este bien ca'lado en el bano , y de menearlo coa 
la mano, por estar prohibido executarlo a torno , nii 
pala. 

Se ha de observar a'l tiempo de torcer la cosa te- 
nida , si el bafio que cae de ella hace florada azul , si 
se cierra prontamente volviendose por instantes mas 
obscura , y si no chilla al caeren el bano, y format- 
la dicha florada , porque en teniendo todas estas sena- 
tes estdn las tinas perfectas. Tambien suele salir una 
espumilla verdosa, que toma el mistno color por ia 
fortaleza del pastel. Esta siempre se cierra , ;y no es 
defecto el que chille algo, como no sea demasiado, 
Otras veces por estdr la tina fuertd, o cargada de algo 
mas de cendra , se come esta o consume la florada que 
hace lo que se tuerze sobre el bano , y el color de la 
espumilla' 6 florada es azul triste. 

0 Asimismo se ha de notar que en el tiempo en que 
se saca , y se estd enfriando lo que se tine de azul , de- 
be salir de color verdemar mui hermoso , e irse vol- 
viendo azul al paso que se va enfriando , y dandole 
el ambiente , y esta es otra de das senates de que esta 
la tinta hecha * y la tina en obra, ? y de que tiene sufi- 
ciente pastel. ^ 

Luego que se ha tenido lo regular con respecto a 
el obscuro que se haya dado d los azules , se vuelve 
- a palejar la tina , gobernandola con cendra , 6 con cal 
en caso de no haber cendra. En la cantidad no hay re- 
gia , porque unas veces necesitara de una libra, otras 
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de ocho , y otras de nada , porque esto debe ser se- 
gun la pidan los accidentes , y- el estado de la tina. 
Sh gobernaren con cal , esto es , si se usd-re de la cal, 
se ha de regular esta por la quarta parte que si fuere 
cendra. 

Luego que las tinturas esten frfas , se deben lavar, 
y quitarlas los legfos: advirtiendo , que sin estar las tin- 
tas echas perfectamente , y avenidos todos los mate- 
riales , no se puede empezar d tenir poco , ni mucho, 
por el peligro que hay de que se pierdan , y porque 
no salen los colores firmes , herraosos , y lustrosos, 
ni tinen , lo que teninan estando perfectas ; y asr, 
mas vale que lleven un paleje de mas , y asegurarlas, 
que por adelantar las tinturas , perder las tinas , y que 
los colores salgan defectuosos. 

Pasadas quatro horas de haber palejado las tinas 
ce pueden volver a pasar texidos por ellas en la misma 
conformidad , gobernandolas segun , y como lo nece- 
siten. Y si las tinas tuvieren la ventaja de poderlas 
ayudar con calor , debera este. darse cop mucha cir^- 
cunspeccion , porque tanto quanto es favorable para 
disfrutar las tintas bien , y con brevedad estando en 
el punto debido de calor , si excede este se hard el 
compuesto un legto incapdz de dar color alguno bue- 
no , ni malo. 

Despues que las tinas estan disfrutadas , deberdce- 
sar el aumento de fuego ; pero mientras no lleguen d 
estar totalmente frias , se las debe palejar regular- 
mente , y lo mismo gobernarlas segun lo necesiten, 
porque no cesan sus accidentes porque hay an ya co- 
menzado a tenir , ni porque hayan tenido poco , 6 mu- 
cho , hasta que llegan a. estdr los banos , y suelos 
frios. 
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Ohservaciones que se dehen tener presentes intern 
qus las tinas estan calientes , y obrando, basta 
estdr totalmente frias, 

E S mui cierto que si las tinas viniesen siempre bien 
desde el primer paleje a formacion , y poniendo- 
se en obra se tinese en ellas. con perfeccion hasta 
disfrutar sus tintas , prosiguiendo aslsus efectos por to- 
do el tiempo que estdn calientes , hasta llegar k estar 
frias , y seguras , sin que tuviesen accidentes , ni ries- 
go que se opusiese 6 fuese causa para perderlas , pa- 
rece que no. habria mas que. desear. En este caso se- 
dan tintas; fitias , y resultarian indubitab'emente de las 
operaciones del Arte como las de los demas coloridos, 
lo q;;e no admite duda ; pero en este caso perderfa es- 
te maraviltoso compuesto el renombre de singular , y 
el de ser el mas estimable entre todos los die la Tintu- 
•ra , por quanto, es mas estudioso , y disputable. Y por 
eso , mientras las tinas no estuvieren frias ,. se debe 
cuidar de que no se: pierdan , 6 retiren de flacas que 
es el accidente mas. proximo , observando si el bano 
se pone mas claro. de color , b mui agualdado , sin po- 
nerse verde como antecedentemente , y que las; venas 
d tintas que se descubren en la superficie , saiga n cer- 
-randose 6 uniendose , y siu color debe. ser de un azul 
mui lob.rego , por la oposicion del verdor del banoi 
Tambien se ha de observar que el olor no sea- mucho 
mas. activo que al del pastel , como a putrido 6 cor- 
rompido' : que- la florada saiga en la misma conformi- 
dad' que antes , cerra-ndo sorda ,. y de un azul hermo- 
so , y no blanca ni chillando , ni volviendo a consu J 
mirse tan brevemente como- sale en cada golpe de ti- 
raz : que el sabor no sea totalmente al del pastel: que 
los suelos subsistan tambien en su debido olor , de for- 
ma que: no se pongan de color mui agualdado , tanto 
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que llegue a ser color terreo , ni dexen de volverse co- 
mo antes de color obscuro ; ni que huelan tres , 6 qua T 
tro grad os mas subido que en el paleje anterior , por- 
que .entonces es serial de que va venciendo el pastel al 
gobierno , lo qual sucede por su mucha fortaleza , 6 
por tener, 6 haber tenido demasiado calor ,6 por tracer 
tiempo mui calido , 6 estar revuelto , 6 por mudarse 
el ay re al solano , 6 ser tiempo de canfcula ; todo lo 
qual las vuelve , 6 pierde algunas veces en menos de 
una liora. Todos estos efectos son con mas , 6 menos 
exceso quando se desune de los demis materiales el 
pastel , 6 los vence su fortaleza- Y asi , debe el Artifi- 
ce tener gran cuidado en su manutencion , y gobierno 
mientras las tinas esten calientes , sin omitir tiempo en 
los palejes , pues estan proximas a perderse de flacas 
por todas las razones explicadas. Sobre el conocimien- 
to de estos accidentes , su remedio , y efectos ^ se faa- 
blard mas adelante,. 

Tambien tienen las tinas sus decadencias por otras 
varias circunstancias , que consisten en no desgastar el 
gobierno , 6 faltarlas el abrigo 6 calor ; de forma , que 
se resfrian, y a esto suele llamarse estdr las tinas fuer- 
tes 6 cargadas : la razon es , porque el gobierno que 
se echo a las tinas fue demasiado , 6 mui fuerte , y el 
calor artificial , ni el natural del pastel no le. pudieroa 
desgastar, y tambien porque el tiempo sea mui frio, 
por lo qual las tintas se suspenden , y se cargan banos, 
y suelos igualmente. Semejantes senales en banos , y 
pastas , que se deben advertir con la vista , el oido , el 
olfato , el gusto , y el tacto , asi corao sus causas , y 
remedios, se expondran tambien en su lugar, 

Otras veces estando calientes.se aitan 6 cargan los 
banos solamente , poniendose morenos , y suaves : su 
gusto , y olor es mas ^ la cendra que al pastel : la flo- 
rada es de color triste en el tiempo que sale , y des 2 - 
pues se hermosea ; y los suelos subsisten en su mismo 
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s£r, perfectos , y sin decadeneia; y asi , se las vuelve 
& tapar , y abrigar retardando los palejes; y si hay in- 
dicios de que solo es falta de calor , se las podra ayn- 
dar algun tanto. Si se hace alguna entrada estando las 
tinas en este estado , no salen los colores de ley. En 
el color verde pegan mas por razon de lo que desgas- 
ta la gualda ; pero siempre son colores feos , y nada 
subsistentes 6 firmes. 

Tambien se suelen poner aitos solos los banos , re- 
sultando su color claro, 6 terreo , d diferencia de quan- 
do queda moreno , y el color, gusto , y tactomui sua- 
ves : entonces Chilian al salir el bulle , pero no tanto 
eomo quando estan enflaquecidos ; pero los suelos per- 
manecen en la perfeccion de todos sus accidentes. Es- 
to precede de que estando las tinas frias , y siendo el 
tiempo tambien mui frio , las echan demasiado gobier- 
110 ; y as 1 , se queda este en los banos sin hacer coc- 
cion , ni union con los suelos , en los quales no impri- 
me la cendra su virtud por la frialdad que encuentra: 
esta frialdad suspende a la cendra su descenso , y comu* 
nicacion con los suelos, y por esto se transmutan uni- 
camente los banos. 

En este supuesto , despues de estar frias las tinas* 
d siendo tiempo de hielos , no se las eeha gobierno* 
sino en el caso de tener demasiada fuerza de pastel, d 
haberse tehido en ellas mucho verde , 6 ser el tiempo 
mui cdlido , en cuyas circunstaucias se las. eeha cosa 
competente para asegurarlas. 

Si no tienen ningun accidente de estos , quedanlos 
banos despues de frios mui verdes , y en meneandolos 
descubren color mas claro-, que sellena de venas que 
obscurecen prontamente todo el bano que se movio, 
y se dexo ver claro : la florada es mucha mui her- 
mosa y brillante , y el olor mui perfeeto, sin dife- 
-rencia de quando estan caiientes , y en su mayor per- 
ifeccion.,. y lo mismo todas las demas senal.es. , a las 
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quales acompahan las de los suelos. Y qaanao las tinas 
estan totalmente Mas , y* buenasr, no necesitan de mas 
palejes que de uno, 6 dos al dia. 

Todos estos efectos males T o buenos de las tinas se 
orlginan de las calidades de los simples de que se com- 
ponen ; porque siendo estos unas veces de mas , y otras 
de menos actividad y virtud que otras , ademas de 
que son mui opuestos en su naturaleza , y accidentes, 
desproporciona las tinas aquel simple que supedita mas 
& los otros , porque lo mas vence a lo^ menos. 

El exceso del calor que conservan las tintas , 6 el 
que se las aumenta , si no -es en el grado regular , de 
forma que no lleguen bano y suelos a esccildarse 6 
fermentarse , es suficiente motivo para que se destruyan 
las tinas. Todo temporal extraordinario 6 revolucion 
de tiempo es tambien motivo : el tenir en el las antes 
de hallarse las tintas en el punto de su perfeccion , o por 
no tenir, b quitar las los fuegos luego que estan hechas, 
y avenidas , ^ que suelen llamar pasar'se , son igualmen- 
te motivos de perderse las tinas ; y por esto debe el Ar^ 
tifice tener presentes , y mui prontas estas cireunstanr 
cias , y tambien las oposiciones que pueden . origin 
nar los materiales , reflexionando para ello lo siguien* 
te. Si el pastel es mui activo : si obra & la primera 
vez que se calientan las tinas : si fue mucha , o poca 
la cantidad que se empleo: si estaba mui podrido , o co- 
cido : si la cendra era , d no floja i si la tina , o tinas 
estuvieron enfermas, y si esto fue de flojas , o de car- 
gadas : si se ha tenido en ellas mucho verde , porque 
la gualda enflaquece las tinas: si se tino en ellos eo- 
sa que tuvo muchos legios , porque estos cargan a lo 
menos los banos. De todas estas observaciones deben 
resultar las consecueneias naturales para venir en co- 
nocimiento formal, de los remedios oportunos que de- 
ben aplicarse. 

Tambien debe tenerse presente como regia gene- 
l. ' raly 
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ral , que las tinas tienen sus accidentes , unas veces an* 
tes de responder , ni dar muestras 6 senates de tinas, 
porque suelen pasarse tres , 6 quatro palejes sin mani- 
festar indicio alguno : otras despues de responder lo 
•bien que se puede apetecer : otras despues de estar he? 
ehas, y en estado de tenir; y otras despues de haber ya 
tefiido. Estas senales.son tal vez uniformes en suelos , y 
banos , y tal vez opuestas ; y asi , por maravilla se for- 
mal bien una tina , sino se reflexiona sobre los ante-t 
cedentes , y el estado actual de cada una de sus partes* 

Regtas particulares para quando las tinas calientes 
ni responden , ni dan muestras de tinas , por estar 
Jlacas ,y otros accidentes de esta clase, 

L AS tinas suelen no responder en dos 6 -tres pale- 
jes , 6 hasta el segundo , 6 tercer dia ( 6 tal vez 
suelen estar suspensas todo el tienapo de u k calenton, 
-y de esto es :1a causa el estar flaeas , d el estar car- 
gadas. Quando no responden por flaeas , es porque ven- 
ce la fuerza del pastel a la de la cendra , y en este ca- 
•so estan los. banos de color claro , y revuelto , sin vi- 
sos de que tienen tintas ., pues no se veu las venas; y 
aunque una tina tenga gran porcion de anil, toda la su- 
prime el pastel ^ y asi se quedan los banos de color tris- 
te , al modo del que tiene el pastel lfquido y coci- 
do : esto se entiende antes de mover los banos ; pero 
en el punto en que se ve subir el bulle , chilla , por- 
que las particulas volatiles del pastel estan desunidas 
de los otros simples ; y como se han irritado y fer- 
mentado por el calor natural del pastel y el artifi- 
cial de los banos , y suelos , sale .todo lo volitil coa 
fmpetu , y chillando : la florada es poca , y esa blan- 
quizca , desunida., y que se consume, y el olor es todo 
al pastel. Si se echa una gota del bano sobre la mar 
no , se corre prontamente , y dexa un color pardo tris- 



te 




FUNDACION 

JUANELO 

TURRIANO 



( a 7 9 ) 

te luego que se enfria : el gusto es tambien al pastel: 
el tacto aspero ;y todo ello con mas , 6 menos exceso, 
segun lo mas , 6 menos que el pastel se apodera del 
gobierno. 

Los suelos tienen el olor al pastel , y mas fuerte 
que los banos , como que son los que tienen el mayor 
fomento: el color lo misrao que el bano , y le mudan 
nmi de espacio el tacto , y gusto es solo al pastel. 
Advertidas todas estas circunstancias, es cierto que las 
tinas necesitan de mantenimiento ; y asi , se las debe 
anadir cendra , arreglandose d la fortaleza de esta , y 
de suerte que sea suficiente para atajar la fermenta- 
cipn del pastel , y con proporcion al calor que tengan 
las tinas , y a su buque o cabida , porque unas son mas 
grandes que' otras. Echado ya el gobierno , se menea 
mui bien la pasta, b suelos, para volver a dar dos, o tres 
golpes; y entonces se recodbcera que la florada que 
va saliendo, se mantiene por algun mas tiempo , que 
tiene mejor color , y que el 1 bano se pone mas cubier- 
to ; y esto de forma , que parece que agradece el go- 
bierno que se la ha echado. De esto mismo se infe- 
rira , si podra ser conveniente el anadirla , b no enton- 
ces mas cendra , o en su lugar un terron de cal des- 
hecha , que debera ser siempre como la quarta parte 
del peso de la cendra que se haya hecho juicio r ser 
necesaria , porque la fortaleza de la cal es quatro tan- 
tos mayor que la de la cendra. 

El paleje subsecuente debe ser a las dos horas , o 
antes ,, por si la tina necesita de mas gobierno , y en 
particular si estd mui caliente , para no perder tiempo 
en ayudarla. Y asi , mientras no llegue la tina a corre- 
girse con igualdad en suelos , y banos , en el color,, 
olor ,. gustO' , y tacto , y sin chillar , y el calor artifi- 
cial , o el natural sean excedentes , ha de haber gran 
vigilancia en los palejes , y gobierno. A esto se agre- 
ga^que hay ocasiones en que de quarto en quarto de 
L ho- 




FUNDACION 

JUANELO 

TURR1ANO 





(sSo) 

Lora necesitan palejarse las tinas , y otras en que es tie- 
cesario mover las tintas por instantes. En esta mate- 
ria todo consiste en tener presentes los efectos de las 
operaciones anteriores , atendiendo , y remediando los 
accidentes presentes , y previniendo los futuros. 

Si se continua usando de la cal , por ser floja la 
cendra , o por otro motivo , es necesario tener mucho 
cuidado , por quanto si se vuelve d calentar la tina se 
suele cargar,por estar todavia obrando la actividad de 
la cal , pues esta no solamente comunica su virtud en el 
punto en que hace su efecto , si no que se mantiene 
obrando todo el tiempo que la dura la fortaleza. En es- 
te supuesto , no corrigiendose una tina despues de ha- 
berla gobernado por quatro , 6 seis veces con lo que pa- 
rezca suficiente , y teniendo demasiado calor , se la 
debe destapar,y si tiene lumbre retirarla , y echarla 
un poco de agua fria , p£lejandola por instantes hasta 
ostdr fria , para que no se corrompa , cortando el ardor 
del pastel ya fermentado con lo fresco del agua ; y 
asimismo con el movimiento de los continuos palejes 
subscitar las tintas ya retiradas d que vuelvan a su 
inovimiento natural. 

Quando se retiran absolutamente por esta causa , se 
quedan los banos de color cenagoso claro , y como si 
jamds hubiesen tenido anil ; cosa que admira , pues pa- 
rece que se exhala o se corrompe luego que las tinas se 
pierden. La causa de uno , y otro consiste en haberse 
pasado la debida extraccion de las particulas coloran* 
tes , quedando destruidas , y fuera de proporcion ; ra- 
zon fisiea de la corrupcion en este caso. 

En quanto d que la tjntura del anil es lo que ,se 
exhala b destruye , y no la virtud del pastel , se veri- 
fica en que una vez que las tinas tengan suficiente por-' 
cion de pastel, aunque entres, b quatro calentones 6 
recalentados esten accidentadas por flacas , tanto que 
go tinan cosa alguna , como despues se corrijan, se- 
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gun sucede muchas veces , y mas si es tiempo fresco, 
no necesitan de mas pastel que aquel que se las echo 
en su formation ; porque <en las'tres , 6 mas veces que 
se las calienta,no se disminuye la virtud de el , sino 
que antes bien se purifica de todas las particulas sul- 
fureas volatiles , y salitrosas que en su fermentation se 
exhalan , quedando solo las partes generosas del pastel, 
por lo que despues rara o ninguna vez.se retiran , por 
haberse exhalado todo lo pernicioso de su fortaleza. 
Mas aunque en cada vez que las tinas se. calientfan es- 
tando accidentadas de flacas , se las haya echado la 
•portion acostumbrada de anil , tanto que llegue & te- 
nir cada tina treinta , 6 quarenta libras , quando llegan £ 
-eorregirse , y estar en obra, no trfien mas que si tuviesen 
la portion regular que es costumbre echar cada vez 
que se calientan. Luego en este caso las tintasdel anil 
se exhalan o corrompen juntamente con lo volatil , y 
pernicioso del pastel , pero no la virtud , y esencia de 
-iste. 

^De estos accidentes suele resultar corromperse los 
banos , y aun los suelos ; y si el tiempo fuere muy c4- 
lido, no hay en tal caso que porfiar en volver & calen- 
tarlas , sino verterlas , y formarlas en bianco ; bien que 
algunas veces suelen de corrompidas reducirse & per» 
fectas ,] y en particular si las dexan resfriar bien , y 
es hibierno , y por haber ya tiempo que se las echo el 
pastel , se halla este desgastado. 

Otras veces responden bien , y al tercero , o quar- 
to paleje se suelen poner flacas ; y en este caso es fa- 
cil de cpnocer el defecto, y de remediar prontamen- 
te ; piles aunque no sea mas que por la florada , es raui 
«uftciente senal , y aun serd mas tiara al tiempo de 
salir el bulle que la anterior de los otros palejes , chi- 
llara mas , o menos segun el grado del accidente, y se 
abrira algun tanto. Los banos estardn mas claros a 
correspoudiencia, y lo.mismo el olor , denotando unos, 
’■i Jom. /. Nn y 
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y otros ser defecto del pastel : lo mismo se alteraran 
los suelos , y lo demostrardn en todos sus accidentes, 
El remedio es echarlos el gobierno que parezca con- 
veniente por dos , 6 tres palejes : no acrecentarlas el 
calor ; y aun si se reconoce que tienen demasiado , qui- 
tarsele hasta estar corregidas , y fortalecidas. 

Tambien se debilitan otras veces despues de estdr 
hechas , y aun despues de tenir una , dos , tres , y mas 
veces , interin mantienen calor. Las causas son las que 
quedan expuestas en las reglas generales : las senales 
son las raismas , pues son defectos de una propia na- 
turaleza ; ? y el remedio el propio con la proporcion cor- 
respondiente. 

Otras veces, despues de haber tenido, y aun es - 
tando tibias , quedan sin vigor, mui abiertas de banos, 
y algo flacas ; y de esto suele ser la causa el haber te- 
nido’ en ellas mucho verde , cuya gualda desgasta las 
tinas si no se lavo lo tenido en gualda antes de intro- 
ducirlo d tomar el verde. Las senales en todas sus par- 
tes son las referidas , y con especialidad se dexan co- 
nocer mas bien en los banos : el remedio es el mismo, 
•continuando los palejes de menos en menos tiempo. 

En otras ocasiones se ponen los banos debiles , y los 
suelos se estan en su ser , y perfeccion , y esto acon- 
tece antes , 6 despues de responder , contradiciendose 
estas senales por ser mui diversas , y opuestas. La ra- 
zon de esto consiste en tener los suelos demasiada frial- 
dad , y no haber se incorporado el calor de los banos con 
ellas; por cuya razon se deben mover los suelos con cui- 
dadp antes , y en el tiempo de pasar el bano d las tinas 
(como se dixo al principio ) para que obre el calor con 
igualdad en banos , y materiales ; porque de lo' contra- 
rio , es constante que el calor se apoderard de los ba- 
nos coma mas proximos , logrando el efecto de enfla- 
quecerlos. Y asi , para conocer la causa de las contra- 
xiedades referidas se ha de a tender al olorde los 
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banos , que sera mas subido al del pastel , que el que 
tienen Iossuelos; que estardn suaves , 6 insipidos : que 
el color le tendr£n claro , y sin tintas , d pocas , seguo 
se hay an retirado , y & el div el golpe ascendera el 
bulle chUlando ; si ha respondido , da una florada azul 
triste , y debil ; y si no ha respondido , resulta la flo- 
rada parda , uno y otro inmediatamente que ella se 
forma , y cesa el bulle. Mas en quanto a los suelos, 
no tienen en tal caso mas otor , color , gusto , y tacto 
que el natural que tienen quando estdn perfectos ; d,e 
forma , que sacando de ellos algunos de los mas duros, 
y hondos , se reconocera que estan frios , y que no es 
otra la causa que la de haberse apoderado el calor de 
el vigor que hallo en los banos , produciendo solo en 
ellos su efecto , sin penetrar hasta^ la pasta , o suelos; 
y como en los banos por ser mas Hquidos no hallo el 
calor tanto en que cebarse , como hallaria en los sue- 
los siestuyiesen movidos,y no habiendo hecho efec- 
to en estos por empedernidos o duros , y si solo eti 
La parte mas debil , y prdxima que hallo , que son los 
banos ; de aqui procede que los desgasta el gobierno 
de la parte de cendra, y demas particulas ligeras que 
habia en ellos , enflaqueciendo , y retirando sus tintas 
sin perjudicar d los suelos. El remedio es gobernarlas 
levemente para dar vigor d solos los banos , y remover 
los suelos. quanto sea posible hasta que se unan bien 
con los banos , y estos tengan igual actividad. 

Reglas particulates para en estando las tinas c alien- 
tes sin responder por estar cargadas , y por otros 
... . accidentes de esta clase, 

H AY mucbas ocasiones en que no responden las ti- 
nas al primero , o segundo paleje , y aun hasta 
los dos , o tres dias , por razon de estlr cargadas de 
gobierno r y ser dste de mas actividad que. el pasteld 

Nn z ® 




FUNDACION 

JUANELO 

TURRIANO 



( 2 8 4 ) 

6 por solo tener mas gobierno que el que necesitan, 
6 por falta de calor , y ser el tiempo mui crudo. De 
esto son las senates las siguientes: Al destaparlas dan 
un olor fuerte a los legios que hace la cendra , b d la 
fortaleza de la cal , si acaso en el calenton anteceden- 
ce la hubieron menester , y no llego d desgastarse , lo 
que acontece muchas veces,y en particular si se empleo 
en terron sin deshacer. Los banos estardn como de color 
aplomado lobrego , a que suelen llamar moreno : al tiem- 
po de subir el bulle sale un olor fuerte a la cendra , b & 
la cal , y tanto que algunas veces el tufo ofende 2 
los ojos, mayormente^ si estan mui calientes: producen 
una espuma de color ceniciento , y triste , que siendo 
en poca cantidad, se abre , esparce , y chilla por todo 
el tiempo en que estd saliendo ; pero no es tanto el rui- 
do como quando estan flacas , porque las particulas vo- 
Mtiles estan empedernidas , y sujetas , pero se disminu- 
ye en la misma diferencia de tiempo : el gusto es to- 
do d la cendra ; y si el exceso fue de cal , entonces 
hace al gusto mas repugnancia : y el tacto es seboso. 
Echando una gota en la parte superior de la mano, no 
se corre inmediatamente , y dexa un color triste obs- 
euro. Lo mismo se adyierte mirando el bano d la vis- 
lumbre de la luz : y este color es mas , 6 menos obs- 
curo , y renegrido , segun la fortaleza , y estado d que 
hayan llegado los legios. Los suelos tienen el mismo 
tufo , y-olor d la fortaleza del gobierno , como que es 
la parte en donde'esta la causa que obra. El color es 
el mismo que el de los banos d el sacarlos ; y aun des- 
pues de frios permanecen de color obscuro , y . lobrego: 
el tacto , y gusto son del mismo tenor que los de los 
banos. 

Todas estas senates , asi en suelos , como en banos, 
son mas, o menos activas , segun el fomento , y des- 
union de los materiales , b la falta de calor , o mucha 
crudeza del tiempo. El remedio , quando el dano se 

.<> : re- 





FUNDACION 

JUANELO 

TURRIANO 




m) 



reconoce al primer paleje , es el dedexarlas venir en 
obra , y que ellas mismas se desgasten hasta que res- 
pondan , y en particular si tienen mucfao calor , y las 
acompana fuerza de pastel ; porque en este caso se pue- 
de tener esperanza de que se gastardn , y abrirdn los ba- 
nos , en cuyo supuesto conviene retardar los palejes 
por ocho , 6 diez horas , y ayudar a las tinas con ca- 
lor regular. Pero si no hay sehales de que respondan 
despues de ocho , 6 diez horas de haberse calentado, 
por el motivo referido , 6 por haber mucho tiempo 
que no se calientan ( como suele suceder en dos , 6 tres 
meses) , por lo qual el gobierno no tiene quien le ayu- 
de, y comunique todo el fomento de que necesita pa- 
ra la incorporation de las partes desunidas que se ha- 
llan como resfriadas , e impedidas por falta de movi- 
niiento , &c. ; entonces se remedian si son tinas gran- 
ges , cociendo como media arroba de pastel con ocho, 
o diez libras de rubia comun molida y un celemin 
de salvado gordo , y echandolo todo hirbiendo en la 
tina , incorporandolo mui bien con el tirdz , y ayudan- 
dola con la parte de fuego que sea competerite , hastau 
pasadas quatro , 6 seis horas ,en que se vuelve a ver, :> 
y palejar , sin darla muchos golpes , ni enfriar los ba-a 
nos. Mas si desde el primer paleje , ademas de las se- 
nates referidas , se viere en la superficie del bano una 
telilla- decolor plateado,d que se d& el nombre de te- 
Villa de vidrio , no se aguardard d segundo paleje pa- 
ia ayudarlas con el cocimienttr referido. 

, Las senales con que deben responder al primer pa- > 
leje , quando se van corrigiendo con el tal cocimiento, 
son las siguientes : El color resulta mas claro, y mi- : 
Tado a la vislumbre debe parecer algo verde : la flo- > 
rada ha de ser azul , y que se una , y subsista sin chi- > 
liar al formarse : el olor ha de ser mas subido como al 
debpastel : el tacto, y el gusto a menos legios;y acom- 
panando los suelosa todas estas senales en vista , olor, t 
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gusto , y tacto, es prueba de que se corrige este com’ 
puesto , y que el calor , pastel , rubia , y salvado des- 
gastan la fortaleza del gobierno ; y asi , continuese con 
solo palejes hasta que las tintas queden hechas , y en 
estado de tciur, pefo cuidando mucho de que guarden 
el calor para que no retrocedan. Mas si $ las ocho,o 
diez horas de haber practicado esta diligencia no di 
la tina muestras del desgaste que se solicita , y subsis* 
tq empedernida , entonces cuezaqse diez , 6 doce libras 
de gualda , y echese birbiendo este cocimiento en la 
tina , y aguardese por otras seis, it cho haras £ ver el 
efecto que produce. En lugar de este eocimiento pue- 
den introducirse en la tina por el mismo tiernpo unos 
copos de gualda cruda , y obseryar la operacion. que 
causan. Pero se advierte , que la gualda esta mui ex- 
puesta a corromper las tinas , y miyormente si el 
tiernpo es mui calido ; y asi , en el caso de haber de 
usar de ella , es. precise practicarlo con mucha pr?-* 
Caucioq, 

Tambien, se echa la gualda en un talego. claro, a 
un esportillo con cosa de ocho,o diez libras de estier- 
col de palomas cocido ,en lugar del pastel, y de los 
demds materiales- Este remedio es mui efectivo ; y 
por esta razon , si a las veintp y quatro horas de te- 
ner la palomina no respond? la tina, ya puede sacar- 
se y y no porfiar , ni ayudarla mas , porque suele ser 
ocioso. Lo mas que puede hacerse , es retardar los pa- 
lejes , de sqerte que se la de uno por la manana , y 
ot-ro por la noche , y mantenerla con un calor compe- 
tente, y moderado, porque asi sueleq ellas irse des- 
gastando por si mis mas - r en- la inteligencia , de que si 
el- calor fuese excesiv'o , llegarian. los legios d un gra* 
do tan fuerte, que no seria facil reducirlos aun quando 
antes no se hubiesen perdido absolutamente. 

Otras veces responden, pero demuestran est4r fuer- 
tes de gobierno, y asi se suelen mantener por- veintei 
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y quatro boras , 6 mas , sin abrir los banos en color ver- 
de hermoso , y en este caso no tiene vidrio 6 sarro. 
El olor manifiesta que la tinta est£ cruda , y como que 
la falta que el pastel haga la debida coccion , y union 
con los demds simples. La florada , aunque sale hermo- 
sa, no es de aquel color azul hermosisimo , ni brillan- 
te que debe tener ; pero despues de cesar el bulle , y 
de darla el ambiente , se va hermoseando mas. Esto 
procede de no tener la tina el calor necesario para que 
de el todo rompan los materiales ; y asf , una vez que 
eorrespondan los suelos en su color , olor , gusto , y tac- 
to , se remedia su defeeto con qualesquiera de los re- 
medios prescritos en el §. anterior * proporcionando 
las cantidades segun convenga. De esta forma se con- 
cordardn los simples para poder usar de las tintas de 
este compuesto. 

Si no se puede corregir , ni suavizar la fortaleza 
del gobierno , se quedan los banos morenos , y los sue- 
los lo mismo , eofrespondiendose las senales de unO^ 
y otros. Quando se pierden absolutamente las tinas por 
estos accidentes de cargadas , es por no.haberse podido 
disolver todas las particu las salitrosas que constituyen 
la materia viciada , y por eso pasan al, grado de cor- 
rupcipn , y crian en la super.ficie de los .banos un sarro 
P tela ; del grueso de una feoja de pa pel desde que se 
v|n entibiando. Si se miran con cuidado , se reconocen 
en la dicha telilla las sales que han despedido los le- 
gfos;y esto sucede quando se hace a 1 gun a cristaliza- 
cion de sales que se vdn quajando a propor cion que 
?e v£n enfriando. - 

Otras veces, habiendo respondido , y no prosiguien-4 
do en romper , ni perfeccionarse , y reconociendo que 
el tiempo es mui frio, suele ayudarselas calentando la 
Jnitad de los banos antes de llegar k estkr no mas que 
tlbios , que suele ser k los tres dias despues de haberse 
ealentado la vez anterior. En tal caso no se anade a la 
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tina gobierno alguno , pero si rtibia , y salvado , para 
lograr que el compuesto se suavice. Todo esto se entien- 
de si la falta calor a la tina ,6 corre priesa el tenir; 
porque deno, es mas conveniente que los banos des- 
gasten las legios , llegandase d enfriar naturalmente 
para volver despues d calentarlos , y obviar de esta 
suerte que no se escalden , y pongan tan legiosos , y 
fuer tes , que no sea facil redueirlos en uno , ni en dos 
calentones. Y , por el cont-rario , dandolas tiempo para 
que naturalmente se enfrfen , se logra que el pastel des< 
gaste la fortaleza de la cendra , y de ningun modose 
violenta la tina. En este punto solo conviene que los 
suelos tengan algun calor para volver d calentarlos en- 
teramente , pues asi se adelanta mucho , y vienen mas 
seguras. . as! - . ;:j .. ; 

Otras veces vienen bien , y tinen tres , o quatra 
entradas con”perfeccion , y despues se ponen fuertes, 
sin que sea por falta de calor , por razon del tempo- 
ral , ni por defecto de los simples , sino porque los pa- 
nos , o lo que se ha tenido , solto algun xabon , u otro 
qualquier leglo. Esto se remedia , si lo fuerte no es 
mucho , y si los suelos no se han alterado , ni el todo 
ha manifestado mas senales que las de hacer la flora- 
da algo d£bil , dexandolas descansar y recuperar por 
dos b tres palejes, y conservandolas el calor, para 
observar entretanto lo que puede suceder. Si se re- 
fuerzan , puede tenirse en ellas algo en verde , por- 
que este ayuda con la gualda d que se corrijan. Si con 
todoieso no se desgastan , deben taparse, y palejar- 
las dos veces al dia , para que por si , y sin ningun 
fomento de materiales , se ' corrijan , que es lo mas 
acertado en tales casos. Mas de no perfeccionarse al 
primer calenton , se las debe ayudar con una parte 
mas de rdbia , y otra de salvado , con lo qual vuelven 
facilmente sl su ser. ■ : ^ : 

Tambien suelen cargarse los banos , quedandose 1 os 
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suelos en su perfeccion ; y esto depende de haber 
echado demasiado gobierno estando las tinas frfas , de 
forma , que quedan lo's legios en los banos , y por la 
frescura 6 falta de calor, se quaja el sarro 6 vidrio, 
que son las particulas salitrosas de los legios. Por es- 
ta razon se quedan los banos del color de la cendra, 
por haberse esta echado en bano frio , y entonces 
discurre el Artifice, que es porque estan flacos , por- 
que no advierte que lo que tienen es estar crudos , y 
que solo quando las tinas tienen calor , es quando los 
legios estdn renegridos. En esto se ve el cuidado que 
I debe mediar en atender d todas las senales , y causas 
| de las tinas. El remedio consiste en este caso , si lo 
! cargado es con exceso , en volver d calentar . la tina, 

I y separar algo de los banos , y tambien de los sue- 
los : se entietide de los superficiales , que es donde es- 
I tan los legios , echando en el pie otro tanto de bano 
fresco como se sacd ; pero si lo cargado es de poca 
consideracion , entonces no hay mas que quitar los le- 
gios del pie al tiempo de volver a qalentar la tina, 
porque en ellos es en donde esta la cendra cruda. 

I En muchas ocasiones se apoderan los legios de los 
materiales en tanto extremo , que no los desgastan dos, 
ni tres calentados de las tinas , porque antes bien 
se fermentan mas d proporcion de lo que se calien- 
tan. De esto suele ser la causa , ademas del gobierno, 
el haberse escaldado los banos , y suelos , por no ha- 
ber dado tiempo d que se refresquen , y desgasten por 
si mismos ; y asi , despues de los dos , 6 tres recalen- 
tados , se verdn banos, y suelos mui renegridos , con 
las demas senales que d esto corresponded En llegan- 
do d este extremo , es mas acertado verter los banos* 
y suelos , y ponerlas en bianco , que reducirlas una 
vez que ya esten escaldadas. 

Si en tiempo frio se llegan d cargar las tinas en 
banos, y suelos , pueden volverse d calentar sin aguar- 
Tom. I. Oo da? 
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dar a que se enfrien totalmente, porque de esta forma 
se da mas fomento i lo empedernido de banos , y sue- 
los, y pnede tambien ayudarselas con rbbia ,y salva- 
do , y todo el anil que se quiera. 

Tambien hay ocasiones en que las tinas tienen los 
banos de color lobrego , y como revueltos , sin que 
por esto esten cargadas , ni flacas. El rnotivo de esto 
es , porque siendo tinas ya hechas , o que se han ieca~ 
lentado varias veces , no las quitan la cabeza o espu- 
roa al tiempo de calentarlas , y que es adonde ascien- 
den las particulas ligeras , y sutiles; ni tampoco las 
desahogan los suelos , vertiendo a. los tres , o quatro 
calentones toda la parte superior de ellos , que es en 
donde estan los legios , rubia , y salvado ya disfiuta- 
dos , y que no teniendo ya virtud , embarazan , y en- 
tristecen los banos. Por esta razon ,-y con arreglo al 
buque 6 cabida de las tinas , se vierten diez , quince, 
o veinte calderadas , y con esto se abren , y aclaran los 
banos, y tinen mucho mas; pues ,por no aligerarlas 
de uno , y otro , suelen perderlas tratandolas como 
cargadas , sin que en realidad lo esten. 

Quando las tinas estan faltas de pastel responden 
mui tardas , tienen el color lobrego , tinen poco , sin 
gracia, son falsos los colores , y se cargan con facili- 
dad ; y no atendiendo a los Suelos , que son los que ca- 
recen de pastel , discurren que est-an cargadas , y las 
Suelen perder por ayudarlas con gobieino ; siendo asi, 
que en llegando las tinas a tener falta de pastel , sue- 
]en no gastar una libra de gobiemo , y^ en particular 
si lo que se tine es azul , y son sedas , o paiios , pues 
cbn los legios que sueltan los generos se suelen man- 
tener , y : especial mente si es tiempo frio , 6 no tienen 
mucho -calor. En este supuesto , el temedso es^ desta- 
parlas aligerandolas de todo lo superfluo ae la parte 
superior de los suelos , porque de este tnodo se henno- 
seardii' las .tintas , y teniran mucho , y con perfeccion. 
•mb No 
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No todas las veces en que las tinas responden pron- 
tas , y perfectamente es la serial mas segura de que 
proseguirdn en venir bien ; y por esto' hay ocasiones 
en que conviene que se las atrase por dos , 6 tres pa- 
lejes. Ea esta confbrmidad , las tinas que se volvieron 
a calentar por haber estado flacas , 6 retiradas , por- 
que habiendo sido mucha la actividad del pastel, ven- 
cio este d los demas simples sin que se verificase la 
debida extraccion de sus particulas, y por esta causa 
quedaron destruidas , y fuera de proportion si des- 
i piles que se vuelven d calentar responden prontas del 
primer paleje , suelen volverse a redrar 6 d perder , 6 d 
lo menos ponerse debiles por el mismo motivo'anteceden- 
te. La razon de ser prontas las tinas, y de retirarse b per- 
derse en estos casos , es porque el gobierno del pie , por el 
qual se recobraron la vez anterior en que estuvieron fla- 
cas o retiradas , no fue mas que lo preciso en aquel 
punto para que volviesen a circular las tintas que habian 
mudado su figura ,y despues el gobierno que se las echo 
al pie a el tiempo de volverlas a calentar , tambien fue 
no mas que la parte que regularmente se pracdca echar 
en cada vez que se calientan ; y debfa haber sido en 
una , y otra vez mas considerable a correspondencia 
de el accidente anterior. En ello se ha de adverdr , que 
el pastel esta. en el rigor de su operacion , y que en- 
tonces es forzoso echar suficiente gobierno para que 
se cebe, y tengan las tinas su curso circular con igual- 
dad en suelos , y baiios , y no se retiren. Esto no im-r 
pitca en los casos de adelantarse d responder , porque 
antes es mui .importante echarlas alguna cosa. de go- 
bierno desde el primero ,b segundo paleje , y mayor- 
mente si se abren< los baiios , o si la florada no sale 
mui obscura por razon del fomento del pastel. Con es- 
to se logra que las tinas se detengan , y se aseguren; 
y aunque no se abran, chillen, ni huelan demasiadamen- 
te , como sucedan estos accidentes estando aun el pas- 
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tel con toda su actividad , esto es , que haya poco que 
se echo , 6 que el tfempo sea frio , es preciso discur- 
rir que el adelantarse las tinas tanto,es porque el pastel 
ha desgastado ya el gobierno ; y asi , debe detenerse- 
le para que no prosiga fermentandose ; porque de es- 
to resultara que al tiempo de perfeccionarse las tlntas, 
o despues de haber dado d la tina la primera entrada, 
se ponga la tina flaea , 6 se retire en poco tiempo. 
Por esta razon es mejor que habiendo estado acciden- 
tadas de flacas en la ocasion antecedente en que se ca- 
lentaron , no respondan prontas en uno , ni en dos 
palejes , sino que solo esten suspensas , pero no con se- 
nates de cargadas. De esta manera se aseguran tenien- 
do al pastel sujeto con la cendra , que es su freno; 
porque en tal caso se debe adelantar el discurso a lo 
que puede suceder en consecuencia del accidente an- 
terior , pues la materia tiene mas bien aptitud para 
desgastarse , que para cargarse. Por eso , para obviar 
muchos de estos cases', es mui conveniente despues 
que las tinas han trabajado , y estan tibias , destapar- 
las , y quitarlas todo el abrigo , y recumplirlas de 
agua fresca , y entonces ni se retiran , ni hay que 
echarlas poco , ni mucho gobierno. 

Tambien acontece que a el primero , 6 segundo pa- 
-leje ; y despues de dar el primer goipe , y haber sa- 
lido el bulle , y la florada perfectamente , sate una te- 
-Hlla 6 espuma mui menuda , y blanquizca , que llena 
toda la parte que no esta ocupada con la florada grue- 
•sa , y la qual sate chillando del mismo modo que quan- 
do las tinas estdn mui. flacas. Esto suele dar cuidado 
al que rip tiene la debid.a experiencia , pues suele per- 
manecer blanca , y chillando hasta tanto que se da 
otro segundo goipe. Por eso , en dexandose ver setne- 
jante espuma , se deben menear mui bien los suelos , y 
despues dar segundo goipe para ver si con dl se des- 
hace, 6 subsisteJ la dicha espuma. Si se.. desvaneeib , y 
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dexa de chillar , no se debe anadir gobierno a la tina; 
pero si permanece al segundo golpe del tirdz , se la 
ha de echar inmediatamente gobierno para que se de- 
tenga. Si al paleje subsiguiente vuelve la espumilla £ 
parecer , y a chillar , se deben gobernar mas , porque 
es senal de que el gobierno antecedente fue escaso; y 
es necesario no ddr tiempo a que el pastel haga su 
operacion. 

La razon de esta mutacion de florada 6 de la te- 
lilla que resulta , es la fortaleza de el pastel , y el 
mucho calor artificial que entonces tienen las tinas; 
por lo qual uno y otro expelen las parriculas salitro- 
sas , y sulfureas , y parece que al tiempo de chillar, 
y salir la espumilla como que centellean chispas , cu- 
ya particularidad no se experimentara en tinas que 
no esten mui llenas de buen pastel , y de suficiente 
ealor; y asi , se deben tener presences las cantidades 
de los materiales que en la actualidad tienen las tin- 
tas , e igualmente todos los antecedentes , como se' 
previno al principio de estas advertencias.. 

De lo expresado resulta , que muchas veces re;?- 
ponden bien las tinas desde el primer paleje , y estan 
acompanadas de todas las buenas senales correspon- 
dientes , sin faltar a ninguna , y con todo eso traen in- 
dicios de que se retiraran 6 corromperan suelos , y 
banos antes de empezar a tenir , d a lo menos luego- 
que se haya hecho la primera , 6 la segunda entrada. 
Las senates de estos indicios estan unicamente en el 
color de los banos , y no en su ,todo , sino en parte de 
ellos , no obstante que todo esta en un mismo vaso ; de 
forma , que antes de mover los banos se veran en sola su 
superficie como claros , 6 posados , con visos de color 
agualdado encendido , 6 tostado , y tan transparentes 
que parece se puede ver la cara en ellos ; reconocien- 
dose al mismo tiempo que el tal color esta solo en la 
parte superior , y que no pasa a la inferior , pues por 
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dicha claridad se percibe el perfecto color de lo de 
adentro. De manera, que en tanto que no comienzael 
calor de los banos d hacer su efecto en el todo de el 
compuesto , no declina la florada de su perfecto color 
ni se altera el olor , ni las demas senales, y lo mismo 
sucede con las de los suelos , &c. Esto proviene de set 
superior la fortaleza del pastel , y llevar este vencido 
al gobierno; y mientras que no desgaste su mayor 
cantidad , proporcionandose con la del gobierno , y 
que el calor llegue a obrar con igualdad en suelos ,y 
banos , suele acontecer esto en dos , o tres veces que 
se recalientan. 

Y asi , una vez fermentado o irritado el pastel , aun- 
que se las gobierne con exceso , no. se las puede sos- 
tener , y en particular si es en ocasion de calor exce- 
dente , o no se gobernaron al principio. El remedio 
no es solamente el mucho gobierno; porque aunque pot 
el pronto se detengan o corrijan , como lo que nece- 
sjtan de gobierno es demasiado , las queda gran parte 
que desgastar ,y por esto sesuelen cargar despues ; con 
que lo mas acertado es , gobernarlas adequadamente 
para ver si se corrigen ; y en caso de no conseguirlo, 
destaparlas , y recumplirlas de agua fresca, aunque se 
vierta parte del bano , para que asi se refresquen , y 
se mitigue el ardor del pastel , palejandolas por instan- 
tes para provocar a las tintas a que suban , y se in- 
corporen en el bano ; pues si no quedan aptas para te- 
nir , a lo menos no se retiran , o no se pierden del to- 
do. Debe en esta parte tenerse presente , que en ha- 
biendo estado las tinas accidentadas por estas razones, 
aunque vuelvan en si , no es conveniente. tenir en ellas 
hasta otra vez que vuelvan a calentarse , y para esto 
se ha de tener cuidado.de que los banos, y suelos es- 
ten mui frios. 

Parece que envuelve contradicion el que haya in- 
dicios de pexderse. las tinas en el mismo tiempo en que 
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todas las senales generales de suelos ,y banos son per- 
fects ; y de el lo es p red so dar la razon. Como las ti- 
nas tienen en su principio , 6 al primer paleje todos 
los materiales en obra , demuestran igualmente todos 
ellos las senales perfectas en todas sus partes , sin de- 
tenerse , ni atrasarse en los palejes : mas como en los 
banos tienen mas actividad que la regular , a causa de 
la fermentacion del pastel , cuyas partfculas desunidas 
ascienden de los suelos , y paran en la superficie de los 
banos , tienen estos en tal caso excesivo calor. Este, 
y el incentivo del pastel ya irritado , a que se agrega 
el peso de la atmosphera sobre la superficie de los ba- 
nos en aquel mismo punto en que se destapan las ri- 
nas , y que por haber estado tapadas ban obligado 3 L 
las partfculas volatiles , y sulfureas del pastel d que se 
detengan en la superficie del bano por no haberse po- 
dido evaporar : todo ello causa la transmutacion del 
color , haciendole que resulte agualdado , tostado , 6 
encendido , y trassparente , y que se distinga solo en 
k superficie de los banos . antes de moverlos , e incor- 
porarlos con el todo metiendo el tiraz. Esta es serial 
fisica de el principio de corrupcion ; y asf , desde ar- 
riba , y sin llegar a mover los banos, se conocen los 
efectos futures , y no implica que todos los accidentes 
del oido , olor , gusto , tacto , y vista que tienen por 
dentro , y la florada bermosa , esten pesfectos median- 
te el paleje , 6 al salir el bulle , para que quando ca- 
recen de movimiento 6 circulacion , esto. es , antes de 
haber introducido el tiraz , y haberlas meneado incor- 
porando suelos , y banos , descubran debilidad en los 
mismos accidentes , que es la evidencia de la inmedia- 
ta transmutacion , y corrupcion ; y asf , porque en la 
superficie esta la batalla 6 mayor oposicion del calor 
suspendido , las partfculas sulfdreas , y volatiles irrita— 
das , y el peso del ambiente ; por esa razon se ve en 
sola ella la senal de lo que ha de ser motivo de aue se 
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pierdan , y no en ninguna de las otras partes del com- 
puesto. Por todo lo qual , en evidenciandose esta serial 
en la parte exterior de los banos , no implica que al 
ascender los bulles se reconozcan con su mayor -per- 
feccion , y sin serial indiferente , ni opuesta a las mas 
perfectas , y hermosas de todas sus partes, para que se 
dexen de retirar 6 perder las tinas , porque interin 
que no va actuando , y descendiendo el calor , y la 
fortaleza del pastel va ascendiendo d incorporarse con 
igualdad en los banos , venciendolos con su activa ca- 
lidad , no se mudan todas las demas senales de los sue- 
los , y banos ; esto es , si desde su principio no se cor- 
rigio , y se aplico el remedio. 

Mas claro : quando en un vaso hay un licor , y 
por sus ciertas circunstancias pasa a corromperse , en- 
genira distinta materia , y color , viendose , y distin- 
guiendose esto en varias ocasiones ; pero estando en 
su principio solo se conoce lo viciado en la parte su- 
perior; y si se menea 6 mezcla el todo del licor , aque- 
11a corta parte que llego a transformarse , y tomar 
distinto ser , se disminuye , y pierde su principio vi- 
sual por la dicha mocion , porque la mayor parte de! 
licor , que es la que esta perfecta , deshace , o ven- 
ce d la menor que empezo a viciarse. 

De tal manera son estas senales ciertas para el 
que ya tiene de ellas alguna comprehension , que subs- 
sistiendo en el segundo paleje , y habiendo gobernado 
las tinas suficientemente , se atrevera a decir a la ho- 
ra que se retirardn las tintas de las tinas que llegan 
a este grado , sin poder remediarlo absolutamente, 
aun conociendo las causas. Y aunque parece que el 
gobierno las puede corregir , es incapaz de ello ; por- 
que en llegando d mantenerse en el segundo pajeje 
esta senal clara , y roxa en la superficie de los banos, 
ya estdn todas las partes proximas d transmutarse 0 
perderse , y no alcanza la cendra , ni la cal ; y en- 
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toncfis se'deben destapar luego que se reconoce que 
la florada se disminuye , y muda de color:, y que los 
suelos , y baiios toman un color mui claro , y tienen 
todas las dem as senates que indican que el : pastel se, 
ha fermentado. En este estado , echeselas algo de go- 
bierno , meneense por instantes para que se enfnen en 
breve , y si dan alguna serial en la florada , verter al- 
go del bano , y recumplirle con agua fresca , que es 
mui conveniente , y esti ya experinientado; pero. siem- 
pre resguardandolas del ayre solano. r , 

' Finalmente , para saber quando hay principio de 
corrupcion en los banos, y no perder tiempo en apli- 
car el remedio mientras que las tinas . estan calien- 
tes, y que se hallan con abundancia de pastel sirs 
desgastar , se ha de tener costumbre de examinar los, 
banos desde el primer paleje , y antes de introducir el 
tiraz , y que saiga el bulie. En esta conformidad , lue- 
go que se destapan , y que los vaos se esparcen , se- 
parese con suavidad la florada que hubiere ,-y sin re-: 
volver los banos , porque con esto les dd a estos el 
ambiente , y estando la materia dispuesta hace su efec T 
to; y si realmente hubiere algun principio de vicio , 6 
transtnutacion , se veran de color roxo tostado 6 en- 
cendido , y que el tal color se halla en la superficie; 
porque como los banos estan transparentes , se distingue 
el color que tienen por dent ro ; y para mas qhterarse, 
dese un soplo en los banos , y se vera lo mismo , pues 
meneandolos , 6 palejandolos , se deshace, 6 enturbia 
el color , y se ponen verdes , y mas , b menos claros, 
.segun la abundancia que tienen de anil. En cuyo sur 
puesto , satisfechos de lo visto , deben gobernar las/j^ 
nas aprovechandose de el tiempo, y observando en.ej 
paleje si todas las senales de suelos , y banos son per- 
fectas ; b si acompana la serial referida , porque en es - 
te irltimo caso habrd de emplearse mayor porcion de 
gobierno. . , 
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Si en el segundo paleje se vuelve a Ver la misraa- 
serial , 6 senales de todas las partes , se deberdn gober- 
nar con mas , 6 menos gobierno segun convenga, mien- 
tras tengan fuerza de calor , que es quando hace su 
efecto , y no en estando tibia s | y se las destapard , y 
refrescara. De modo , que acostumbrandose d hacer 
precisamente este reconocimiento , y especulacion de 
banos desde el primer paleje , se lograra la mas se- 
gura ‘evidtncia de los efectos , y accidentes que pue- 
dan acaecer mientras esten calientes. 

Es mui cierto , que muchos Tintoreros , aunque mui 
Mbiles , no suelen hacer reparo en las senales de es- 
fos accidentes ; porque acostumbrados d que asi que 
destapan las tinas ven hermosa florada , que percibeu 
buen olor , y que metiendo el tiraz salen todas las se- 
nales acordes , y perfectas , descuidan ; y as i , pasa el 
primer paleje , y aun el segundo , y en este tiempo al 
salir los bulles no se reconoce disonancia en los acci- 
dentes , porque la mocion del paleje une las particulas 
que se van separando , y deshace la parte del bano 
'que principiaba d viciarse. De forma , que en aque'l 
punto de interpolarse todos Ids simples , no bay se- 
nal que no sea perfecta , aunque en realidad tiene el 
fcano principios de corruption. Llega luego el tercer 
paleje , y al photo que-se destapa la tina, se encuen- 
tra un olor mas fiierte que antes , segun el grado en 
q'ue esta la fermedtation del pastel : esto da algun cui- 
dado al Artifice : introduce el tiraz , y asciende el bu- 
lle dando muestras fisicas en todos los accidentes de 
"que se retira |la tina de flaca : saca una parte de los 
Siielos , y se hace en todo mas evidente el dano ; en- 
tooces se cdrifunde haciendo 'memoria de que quatro 
boras antes do babia tal aceidente : quiere remediar- 
le , y para ello las gobierna suficrentemente ; pero ya 
no aleanza, porque debid aplicarsela el gobierno des- 
de el primer paleje , en cuyo tiempo se pudo advertir, 
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v remediar , como que el vicio estaba eti sus princi- 
ples, y despues tomo mas cuerpo , y de esta forma 
irnposibilito su remedio. • A1 quarto paleje ( auaque sea 
de dos horas) , luego que s© destapa la tina - ,y antes 
de mover el baiio , da endas oarices el tufp fiiertisimq 
del pastel , la florada es de mal color , y poca , se in- 
troduce el tiraz , y entonces aseguran las senales* del 
bulle los mismos accidentes : sacan los suelos , y los yen 
casi sin tintas: vuelveri a ©char mas gobiernb eon 
abundancia , y tal vez r se iValen de-la cal ; y no Obstantt- 
te que cOnocen que se retiran las tintas , prosiguen g.6.- 
bernandolas , aunquq vdn perdiendo el caloj , y.isuee^ 
de que se queda el gobierno solo en los banos sin ha*- 
cer la debida coccion , ni union con los suelos , porque 
ya no 1 es tiempo. Con que : si al volVer a, : calentar^ estas 
tinas (en caso de recuperarse algun tanto) , no vierten 
los banos , y la porcion superior de los suelos , que < es 
en donde esta parte del gobierno , no w bien en 
dos , ni tres veces que se calientam, si antes no se 
pierden, porque el gobierno no fue ,en :tiempo ; y 
que lo hubiese sido , no se debe proseguir no haJoietL- 
do suficiente calor , ni con tanto exceso , conociendo 
que no hace efccto, formal , sino refrescar el ardor de 
el pastel, como se ha dicho. ! 



Modo de aligerar los suelos de las tinas , y ti.empds 
: - en que debe .estoexeeutarse. •* 

D Espues que las tinas se han recalentado por seis, 
u ocho dias , se las desahogan las suelos de.td- 
das las partes supecfluas , y que ya no siryen < mas^ ;qqe 
de impedir la operacion d, las; perfectas :que estaii en 
acto de tehir. Las partes superfluas son aquellas-'que 
ya han comunicado su virtud , tales como la. rubia , y 
el salvado , que deun calenton £l otro dan de si lo que 
tieneri que d£r. Tambien es superfluo tpdo ;g£nero de 
i. ... Pp 2 le- 
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legios , como de cendra , cal , y los que sueltan las se- 
das „ o lanas , asi de xabon , como de juarda , &c. los 
quales son faciles de separar , no obstante que estan 
en: un mismo vaso , y tienen quasi un mismo parecer 
porque luego que los banos se pasan £ la caldera , lo 
primero que se encuentra en la parte superior de’los 
suelos , son todas estas partes ligeras , y superfluas ,que 
son suaves , y sueltas , y precisamente se deben. sepa- 
xar de las tinas luego que se conoce que los suelos tie- 
men algun embarazo , o abundaneia' de 1 estas partes; 
-Asi se logra que los materia-les hagan todo su efecto: 
•que las tinas tinan mucho mas ; y que los colores seao 
-mas perfectos. 



E L tiempo mas conveniente de despastar las tinas^ 
y libertarlas de •algunas contingencias que de no 
macerlo suelen resultar ,, es por la primavera, y eloto, 
•ilo , como .no ocurra precision para executarlo entre 
ano obviando en quanto sea. posible el tiempo de ca- 
‘mcala , y en el que reyne el ayre f solano. Para despas, 
etarlas. se ban de calentar sin; anil, para disfrutar en* 
teramente todo lo que se ha de verter, Despues de 
frias , pasense los banos d. la caldera , y saquense todas 
aas . partes ligeras , y sueltas que hubiese , y . arrojense, 
porque debaxo esta la pasta formal , que se compone 
de el pastel , de la cendra , y de el anil , y esta par- 
s te de suelos es pastosa , de mas rniga , union ; y vfrtud. 
.En .la parte inferior estan todas las particulas terreas, 
ty ; arenosas ^.tanto de dos. materiales , como; de las aguas, 

■' y Is® que sueltan. lasdanas y,' demas cosas que entran 
a tenirse en las tinas. Esta parte es aspera al tacto, 

tamo ‘en se debe verter por ser perniciosa en quan- 
to es mui 'fria. 




Tiempo ,y regimen de despastar las tinas. 
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igual, segun el estado en que estan ‘ de modo, que 
sola la parte que se halla en medio de los suelos , es 
la que se ha de volver a las tinas con la porcion com- 
petente de nuevo pastel. En las tinas grandes es la 
practica de ocho d nueve arrobas , y asimismo los de- 
mas materials , segun se ha dicho. Entonces se las ha 
de cuidar como si fuesen tinas nuevas , 6 puestas en 
bianco : y debe tenerse por escusado el verter el todo 
de las tinas , no habiendo para ello necesidad que obli- 
gue. 

El Maestro Tintorero Diego Barrio , cuya practica, 
yacierto en el manejo de las tinas esaquibien cono- 
cido entre las gentes del Arte , acostumbra usar el rae- 
todo siguiente quando semejantes tinas padecen por 
estdr extremamente cargadas. A1 tiempo de aplicar d 
la tina lo que en su lenguage Hainan una ayuda , y la 
qual se com pone de pastel , ri'ibia , y salvado , agrega 
tres , o quatro cantaros de orines , segun el tamano de 
la tina , mezclados con media arroba de miel ya tos- 
tada. Incorporados bien todos estos ingredientes, los 
echa £ un tiempo en la tina , cuidando de que esta se 
halle entonces en su primer calor , porque de no es- 
tarlo se debe calentar su bano hasta el grado de no 
poder aguantar en el la manq, Asegura , que luego 
que se la eche d la tina esta composicion , se laver^- 
corresponder con toda eficdcia ; y que a los dos , 6 
tres palejados se pod ran tenir en ella azules ,, como lo 
acreditard la experiencia. Tambien advierte , que si 
despues de tenidos estos azules se percibiere que la 
tina manifiesta en su olor que queda algo morena , es- 
to es , que se encapota 6 pone negro el baho ,se vuel- 
van d anadir un par de cantaros de orines bien calien- 
tes , e incorporados con dos libras de rubia , y dos ce- 
lemines de salvado , y que despues de echado todo en 
la tina se la hallara en estado de obra mientras se 
mantuviere caliente. V ; 



u 



( 3 °*) 

El tostado de la miel lo executa colocandola en 
olla nueva a fuego manso , y meneandola con un palo 
liasta que llegue a herbir , pero sin dar lugar a que se 
saiga de la vasija, 

NOTA 7. PAG. 27. 

L AS cenizas graveladas son las lias 6 heces de vino 
quemadas. Estas las haceo los Vinagreros sepa- 
rando por expresion la parte mas Hquida de las Has del 
yino de que se sirven para hacer el vinagre , y for- 
mando con lo restante una pasta en panes 6 pastillas, 
que ponen d secar. Despues de secas , las queman d 
calcinan a fuego descubierto en hoyos hechos en el 
suelo , y desde entonces se llaman cenizas graveladas. 
Para que sean buenas han de estar en pedazos de un 
bianco verdoso , han de ser recien hechas , y tener un 
gusto mui acre , y cdustico. 

La mayor parte de los Autores convienen en que 
estas cenizas graveladas se llaman en Latin omens 
ol'av'ellati ; pero debe tenerse presente que Stahl , y 
generalmente todos los Qulmicos Alemanes han signifi* 
cado la potassa con el mismo nombre de cineres cla- 
vellati , siendo asi que son dos cosas diferentes, Es 
verdad, que la potassa , y las cenizas graveladas tie- 
nen muchas propiedades que las son cornu nes , porque 
a quell as , y istas contienen sal alkali , y pueden em- 
plearse , con poca diferencia en los mismos nsos ; pero 
estas razones no parecen suficientes para que se con- 
fundan estas dos drogas, Si hay motivo para distinguir 
de el verdadero tar taro calcinado las cenizas gravela- 
das que resultan de las Has del vino quemadas , no le 
hay menos para distinguir las heces del vino quema- 
das , de las cenizas de arboles , que es $ lo que se da 
el nombre de potassa. La Miscelanea quimioa de Ley- 
den llama cineres clavellati & las cenizas de sarmien- 
. tos 
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tos quemadas eh ayre libre ; y antes de ahora se daba 
e! mismo nombre d las cenizas de los barriles 6 tone- 
les de vino que se quemaban. 



P Ocos hay que ignoren que el anil es una tintura 
de que se hace uso para tenir de azul las lanas, 
sedas , lienzos , algodon , y demas texidos a quienes se 
It's quiere dar este color. Entre quantos se hacen en la 
America , y sus Islas , el mas estimado es el de Goa- 
themala. Tambien se hace- en las Indias Orientales , y 
particularmente en el Reyno del Gran Mogol , en el 
de Goleonda , y otros parages inmediatos , como ase- 
gura Tabernier en las relaciones de sus viages. No ha 
faltado quien haya creido que el anil que nos viene 
de las Indias Orientales , es mas hermoso , mas fino , y 
mas caro que el que se hace en las Occidentales ; pero 
no hay para ello razon alguna fundada , porque toda la 
diferencia consiste en que el que se fabrica en el Oriente 
le forman en figura de medios huevos , y el de Ponien- ? 
te en la de tablillas. 

En quanto d la bond ad y belleza , hinguno de ellos 
dexard que desear , como ambos esten trabajados con 
igual cuidado , y fidelidad. La figura que dan d sti ami 
en las Indias Orientales obliga a los Comerciantes que 
le qureren transportar a Europa a hacerle moler pa- 
ra que de este modo pueda entrar mayor carttidad de 
el en los caxones , b barricas en que le conduces Es- 
tando as! molido , es ciqrto .que su grano reducido 
polvo hace que parezca mas fino que el de da Ame- 
rica , que nos viene en los pedacitos de tablillas on que 
se le ha hecho secar , porque bste presenta asi su gra- 
no todo entero , y debe por consiguiente parecer roe- 
nos fino; pero esto nada tiene que ver con la bondad. 
intrinseca del anil , que sin la menor dud a es unal> 
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misma en uno , y otro , aunque & la vista parezca di-i 
ferente. 

Para convencerse de esta verdad , tomese un ter-; 
ron grande de azucar que sea por todas partes igual- 
mente bianco : reduzcase d polvo una parte de dl , y 
se vera que parece mas blanca , y fina que la que 
quedo en el resto del terron. Esto proviene de que el 
grano de la molida se ha repartido , y dividido en_ ma- 
yor numero de partes , que aunque mui pequenas , y 
casi insensibles , no dexan por eso de tener mayor nii- 
mero de superficies , y de reberverar 6 reflectir por 
consiguiente mas luz ; y en fuerza de esto debe nece- 
sariamente parecer mas blanca. Esta misma conse- 
cuencia puede mui bien deducirse en quanto al anil;, 
y asi , es preciso sentar que en igualdad de circunstan- 
cias , es tan hermoso el de las Indias Occidentales, 
como el de las Orientales , siempre que uno , y otro 
esten perfectamente trabajados. 

Sin embargo , el anil Americano es de mejor uso 
que el Oriental ; porque como no puede molerse esta. 
tintura sin que sus partes principales se disipen en el 
ayre , nadie puede dudar que estas partes volatiles son 
las mejores , y las que cunden mas quando se emplea 
el anil en la Tintura ; y que por consiguiente tiene el 
anil de America esta ventaja sobre el de Oriente. Desde 
luego hay que convenir en que este liltimo es mas 
caro que el Americano , porque conduciendole de mas 
lejos , y siendo may ores los riesgos , no tendria cuen- 
ta darle al mismo precio que el que se trae de mas 
cerca ; pero esto nada prueba para que sea mas her-, 
moso , y mejor. 

Los pilones en que se hace el anil son tres por lo 
comun , y estan dispuestos en forma de cascada ; de 
suerte,que el segundo,..que esta mas baxo que el sue- 
lo del primero , puede recibir el licor contenido en 
este , y el tercero el del segundo , y para ello tiene ca- 
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da prion uno,o mas cunductos de desagite hechos en 
su rnismo asiento. El primer pilon , que es ; el mas gra r»- 
de, y el mas alto de los tres , se llama el pudrideroy 
y tiene por lo regular de 20 d 22 pies de largo , de 12 
hasta 15 de ancho , y de 3 d 4 de hondo. El segundo 
se llama la batena , y es casi la mitad mas pequeno 
que el primero. Y d el tercero , que es mucho mas chi- 
eo que el segundo , se le da. en unas partes el nombre 
de dlablotin , y en otras el de pilon de asiento . 

Los nombres de los dos primeros pilones convienen 
perfectamente d sus usos , porque en el grande se 
echa la planta d que fermente , se macere , y quede 
podrida como' uri estiercol , despues que las sales. , y 
la substantia- de la hoja , y de la corteza se han in- 
corporado con el agua por medio de la fermerrtacion 
que en ella excita el calor , y la madurez de la plan- 
ta. En el segundo se agita , y bate esta misma agua 
cargada ya de las sales de la planta, hasta que ha-, 
biendolas como reunido , y coagulado unas con otras, 
se han llegado d formar los granillos que component 
la tintura. En quanto al nombre de diablotin , que se 
da al tercero en . la Martinica, y en Santo Domingo* 
no se sabe por donde le conviene , d no ser porque 
este pilon esta mucho mas azul que los otros , pues 
depositandose , 6 reposandose en el el anil ya forma- 
do , le tine mucho mas que d los otros. El nombre 
de pilon de asiento , 6 de reposo , que se le dd en otras 
partes , le conviene cabalmente , porque en el es en 
donde el anil que comenzo d formarse en el pudri - 
dero , y que se perfecciono en la baten'a , se une , se 
hace masa , y se desprende de las particulas de agua, 
reposandose , y congregandose en el suelo 6 asiento 
del pilon , de donde le sacan para ponerle en unos sa- 
eos de lienzo , y despues en caxones hechos d propo- 
sito , como se dird mas adelante. 

Nada debe ahorrarse para la construccion , y so- 
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lidez de estos pilones , porque la fuerza de la ferment 
tacion es tan grande, que a menos que la construc- 
cion sea fuerte , solida , y bien hecha con material's 
escogidos , se rajan , y qualquiera hendedura por pe- 
quena que sea, es bastante para que se saiga todo e 
contenido , y que cause una perdida considerable al. 
dueno. Quando acontezca esta desgracia , puede apli- 
carse dfesde luego el siguiente remedio que es tan fa. 
cil como infalible. Toraense conchuelas de mar , de qua- 
lesquiera especie que sean , y reducidas a polvo sm 
calcinarlas , pasense por un cedazo , o tamiz fino. To- 
mese tambien igual cantidad de cal viva pasada del 
mismo modo por zedazo ; y despues de habermezcla- 

do amba^ cosas con tanta porcion de agua .xomo sea 

necesaria para que se forme una argamasa bien espe- 
sa , llenense con ella , sin perder un instante de tiem- 
no las hendeduras del pilon. Este mixto hara inme- 
diatamente cuerpo ; y pegandose , y secandose al pun- 
to , impedira que continue saliendose la materia con- 
tenida en el pilon. , . 

• El anil se compone de la sal y substancia de las 
hoias v corteza de una planta que tiene el mismo 
nombre • v asi , puede decirse que no es otra cosa que 
la disolucion b digestion de la planta , hecha P or me- 
dio de-la fermentacion que executa el agua en que 
se echa-31 pudrir en el primer pilon. Algunos Escnto- 
res creen que la substancia de la hoja no produce el 
anil porque , segun dicen , no es este otra cosa que 
una tinturao color viscoso que la fermentacion de la 
planta cornunica al agua ; pero antes de creer a los 
tales sobre su palabra , convendria que nos hiciesen 
ver el paradero de la substancia de la planta. 

Quando dsta se saca del pudridero o primer pilon, 
^ constante que ya ni tiene el mismo peso , m la mis- 
I coStet da,ni color que terfa antes. Las hoj» 
que estaBan llenas de jugo , resultan ligevas , blandu- 
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chas , y como desecadas , de suerte que mas parecen 
estiercol que otra cosa alguna ; y esta es la razon que 
hay para que casi en todas partes se le de al pilon de 
remojo 6 primer pilon el nombre de pudridero. Luego 
si ya no se halla en las hojas , ni en todo el resto de 
la planta la misma substancia que antes de echarla a 
pudrir se la advertia , i no es natural creer que esta 
propia substancia, y estas propias sales , separadas 
de las partes que las contenian , y mezcladas con el 
agua , son las que la espesan , y forman por su union* 
o coagulacion la masa de color 'azul , que con el nom- 
bre de anil , es tan titil en la Pintura , y Tintura? 

El anil creceria hasta dos pies o mas de altura, 
sino se le cortara. Desde que sale de la tierra ise di- 
vide en varios pies nudosos guarnecidos de muchas 
ramillas pequenas il modo de renuevos., de . las quales 
tiene cada una quatro , cinco , y aun hasta diez pa- 
res de hojas , y se terminan por una sola , que es la 
que forma la extremidad o remate, de la rama. Estas 
hojas son ovaladas , mui poco , o casi nada puntiagu- 
das, bastantemente lisas , y fuertes , de un verde obs- 
curo por encima, inas claro , y como plateado por; 
debaxo , carnudas o pastosas , y suaves al tacto. Las? 
ramas echan unas flores pequenas de un encarnado 
mui vivo , de la figura , poco mas o menos de la de 
retama , pero mas chicas ; y k estas succeden unas vay- 
nillas de cosa de una pulgada de largo , y delgadas, 
que contienen cierto numero de granillos o simientes 
de color encarnado obscuro , parecidas en el tamano, 
y la consistencia d las de- los rabanos. 

Esta planta requiere una tierra buena , crasa , y 
suave , y que al mismo tiempo no sea mui seca , por- 
que por una parte come , y desustancia mucho el ter- 
reno en que se la cria , y por otra quiere ser sola. Por 
esta razon nunca sera demasiada qualquiera precau- 
cion que se tome para mantenerla continuamente Km- 
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pia , b impedir-que prevalezcan alderredor de ella to» 
das suertes de yerbas , scan de la naturaleza que fue- 
reu; Limpiase primero mui bien el terreno en que 
quiere plantarse la semilla del anil ( , y llega en algu- 
has ; partes esta limpieza j! tal extremo , que barren, el 
terreno del mismo modo que se barre una sala. Des- 
pues se hacen los hoyos en que debe depositarse la 
semilla , y para esto se colocan en una sola fila los 
bbreros en la cabeza. del terreno ,.!y caminando hacia 
atrds , hacen unos hoyosi pequenos del ancho de su 
azadon , de dos , 6 tres pulgadas de profundidad , des- 
viados unos de otros por todas partes cosa de un pie, 
y siempre lo mas en linea recta que pueden. Luego 
que llegan al fin del terreno, toma cada uno un sa- 
quillo^ de semilla , y volviendo a desandar lo andado, 
van echando en cada hoyo de los que han becho, 
desde diez hasta trece granos de semilla. Este traba- 
jo es el mas penoso que hay en la Manufactura del 
anil , porque los que lo executan tienen que estar en- 
corvados por todo el tiempo que dura ,sin poderse en* 
derezar. Quando ya han concluido el plantio , 6 siem- 
bra , vuelven otra vez al principio del terreno , y van 
cubriendo la semilla echandola encima con el pie la 
tierra misma que sacaron para formar el hoyo; y de 
este modo queda la semilla cubierta con dos pulgadas 
de tierra sobre pocomas, b menos. ■ • j 

Aunque toda sa^mn de tiempo sea buena para plan- 
tar el anil ^ con todo eso se guardan bien de execu- 
•tarlo en tiempo seco. Es verdad que la semilla pue- 
de conservarse por un mes entero debaxo de la tier- 
ra , sin echarse a perder ; pero quando se hace en se- 
mejantes coyunturas el plantio , queda este sujeto a que 
se coman la semilla las sabandijas , £ que se la lleve el 
viento , 6 ^ ^que la sofoquen las yervas que nacen con 
ella. Por eso , las -gentes ya experimentadas , jamas se 
arriesg'an a plantar el anil en seco ; esto es , en un 
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tiempo en que probablemente no esperan alguna 11a- 
via a los dos ' 6 tres dias despues de concluido el plan- 
tio ; y asi , escogen por lo comun un tiempo hiimedo 
que prometa agua , y entonces estan seguros de que 
verfin la planta nacida a los tres, 6 quatro dias despues 
de sembrada. 

Aunque hayan tenido todala precaucion posible en 
limpiar el terrene para el plantio , no por eso se des- 
cuidan quando ya la planta ha nacido ; porque por una 
parte la bondad del terreno , con la humedad , y el 
calor del clima , y por otra los abundantes rocios que 
caen todas las noches , hacen que nazea una cantidad 
prodigiosa de yervecillas que sofocarian , y perderian 
absolutamente el anil. Fuera de esto ,sinb mediara un 
euidado extremo en escardar la planta desde que aso- 
ma, y en mantenerla siempre con la limpieza mas ex? 
traordinaria , las mismas yervas serian en parte causa 
para que se engendrase una especie de oruga , que. en 
un instante deboraria toda la hoja. 

En habiendo nacido ja planta, no necesita de mas 
que de dos meses para adquirir su perfecta madurez, 
y ponerse en estado de que se la pueda cortar porque 
si se aguardase a mas tarde , floreceria, y poniendose 
sus hojas mas secas , y duras , darian menos substan- 
cia , y el color seria por consiguiente menos hermosoi 
He ho ya el primer corte , se puede continual- cor- 
tando de seis en seis semanas lasnuevas ramas, y ho- 
jas que la planta produce ; pero se entiende. , en el 
caso de que la estacion sea lluviosa , y de que se tomen 
bien las medidas para no cortarlas en tiempo de se- 
quedad , porque sin esta precaucion se perdena infali- 
blemente la planta , y seria preciso volver a sembrar 
otra de nuevo. Si todas estas eosas se manejan bien, 
puede durar la planta por dos anos , y al cabo de este 
tiempo la arrancan , y . siembran otra del modo mismo 
que ya queda expresado. . b ; I 
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Una vez que ha adquirido- la plantasu madurez,lo 
qual se reconoce en que las hojas estsm mas quebra- 
dizas , y menos flexibles r la cortan & algunas pulga- 
das sobre la tierra, y para ello se sirven de unos cu* 
chillos grandes corvos d manera de hoz. Algunos atan 
la yerva segada en hazes o gavillas grandes para que 
con mas facilidad se puedan conducir al pudridero] 
pero por la mayor parte la recogen en unas sabanas 
grandes ordinarias , que atan por los quatro picos , y 
de este modo se maltrata menos la planta , y se apro- 
vecha todo. Diez y ocho, 6 veinte sdbanas de estas de 
yerva son suficientes para llenar un pudridero del ta- 
rnano que queda explicado ; y quando ya le han llena- 
do de agua de suerte que cubra la yerva , echan en- 
cima unos maderos 1 para que la mantengan siempre 
sumergida. 

En este ; estado dexan fermentar el todo ; y segun 
que el calor es mas, 6 menos grande y y que la planta 
esta mas , 6 menos madura , asi tarda la fermentacion 
en verificarse ; de suerte , que unas veces se hace en 
seis , ocho , 6 diez horas , y otras no llega a conse- 
guirse hasta pasadas diez y ocho , 6 veinte ; pero ra- 
ra vez excede de este tiempoi Entonces se ve el efec- 
to de la fermentacion , porque el agua se calienta , y 
pone en movimiento por todas partes del propio mo- 
do que lo executa el mosto en las cubas , o tinajas ; y 
el agua , que al principio estaba clara , se va espe- 
sando insensiblemente , y volviendose toda de un color 
azul que tira a morado. En estando asi , abren las Ha- 
ves del pudridero , pero sin tocar de modo algiino & 
la yerva , y dexan que cayga en la bateria toda aqus- 
11a ■ agua cargada de las sales, y de la substancia que 
la fermentacion ha desprendido de la planta. Y en- 
tretanto que se arroja como una cosa inutil ■, y casi 
corrompida'j la >yerba que contenia el pudridero , para 
limpiarle, y llenarle de nueva porcion de yerva, se 
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bate mui bien en el segundo pilon el agua que paso d 
el desde el primero. 

Esta operation se hacia otras veces por medio de 
una rueda de paletas , cuyos iexes estrivaban en la me- 
diacion de la parte superior del pilon , y se la daba mo- 
vimiento con dos maniguetas 6 cigtienas , que el mis? 
mo exe tenia en sus dos extremos. Luego se emplearon 
en lugar de paletas unos caxones sin suelo : d estos si- 
guieron otros caxones con los suelos agugereados 6 
barrenados ; y por ultimo , se echo mano de unos como 
cubos bien grandes , afianzados d .varales fuertes colo- 
cados sobre pilares de madera , por medio de los qua- 
les levantan el agua , la baten , y la remueven violen- 
ta , y continuamente , hasta que las sales , y demas par- 
tes de la substancia de la planta llegan d unirse,y co- 
mo a coagularse suficientemente en un solo cuerpo. 

En saber tomar este momento bien justo , es en lo 
que consiste la ciencia del Sobrestante 6 Director de 
una de estas Manufacturas. Si se dexa de batir aquet 
material un poco antes del punto preciso , sucede que 
el grano,que tod avia no ha acabado de formarse , que- 
da vagando por el agua quando ya es preciso dexar la' 
salir : lo qual causa una perdida considerable al dueho 
de la Fabrica ; 6 si , habiendose ya formado el grano, 
se continha batiendole , se le disuelve y se tropieza 
con el mismo inconveniente. Por esto , pues , es abso- 
lutamente necesario saber conocer aquel momento; y 
una vez hallado , mandar cesar el batido de la ma- 
teria , y dexarla reposar. Para hallarle , se sirven de una 
taza pequena de plata , destin.ada unicamente d este fin, 
la qual Henan de esta agua mientras los Negros, 6 tra- 
bajadores la baten ; y segun observan que la fecula se 
precipita al suelo de la taza , 6 se mantiene nadando, 
tnandan cesar, o proseguir el batido. 

El Diccionario General de Trevoux expone mui sb- 
riamente sobre la buena fe del ,Padre Plumier , Religio- 
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so Minimo , que tomando el Director de la Fabrica de 
anil el agua de la bateria con su taza , escupe dentro 
de e 1 1 a : yque si el anil esta ya formado , se precipita 
inmediatamente la fecula a lo hondo de la taza , eesan- 
do al instante el trabajo de la bateria \ pero que de lo 
contrario debe continuarse. Mas no es solo en este 
pasage en el que se ha abusado de la credulidad , y 
sencillez del Padre; Plunder. . . 

Luego que se ha cesado de batir , dexan reposarla 
materia , y entonces la fecula se precipita al suelo dei 
pilon , en dande se junta corao una e'specie de lodo , y 
el agua , descargada ya de todas las sales , sobrenada, 
y se aclara. En estando en este estado , abren las Ha- 
ves de fuente que tiene la bateria a distancias diferen- 
tes de su suelo , y dexan salir el agua ; y quando ya lie- 
ga d descubrirse la superficie de la fecula , abren las 
liaves mas baxas del suelo de la bateria , a fin de que 
toda la fecula cayga en- el diablotin 6 pilon de asien- 
to. En este la dexan todavia reposar por un poco de 
tiempo , y despues la van echando en unas mangas de 
lienzo de quince d diez y seis pulgadas de largo , en las 
quales. acaba de purgarse del resto del agua que ailn 
puede contener. 

Pqr re mate de toda la operaeion le estienden en 
unos caxones de tres adquatro pies de largo , dos de 
ancho , ;y como ,tres pulgadas de hondo , en los quales 
le exponen al ayre para, que se seque enteramente, 
Cuidan mucho de que no le de el Sol , porque este le 
degradaria el color al tiempo de secarle ; y tarahien 
l,e preservan de la lluvia , porque le disol veria , y echa-' 
ria d perder del todo. 

Sucede algunas veces que cierta especie de oruga 
se apodera de las plantas . de anil , y que por poco que 
se tarde en aeudir al femedio , se come todas las ho- 
jas;, y aun tambien cohrfrecuencia la corteza , y las 
puntas de las ramas , haciendo de este mode que pe- 
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rezca el tronco. El remedio mas seguro que hay con- 
tra semejante dano es el de cortar el anil en el esta- 
do en que estuviere , y echar en el pudridero la planta, 
y las orugas ; porque dexando estas en el , luego que re- 
bientan , la substancia que habfan devorado, no por eso 
dexa el anil de resultar mui bueno. No hay duda 
que quando la planta no ha llegado d su perfecta ma- 
duiez, produce mucho menos ^ pero las repetidas expe— 
riencias han hecho conocer que el color que entonces 
da es mucho mas hermoso , y que de esta forma viene 
a ganarse por un lado lo que se pierde por otro. 

Mr. Pomet i Autor de la Historia General de las. 
Drogas , dice en su primera parte , cap. 10 , que los 
Indios del Lugar de Sarquessa junto d Amadabat , no se 
sirven mas que de las hojas del anil , y desechan el 
tronco , y ramas , y que por esta razon es el anil de 
aquel parage el mas estimado de todos. Lo cierto es, 
que entre nosotros vemos que los que desgranan la hu- 
ba para sacar un vino mas especial , lo logran sepa- 
rando el esqueleto del racimo , porque este contiene 
siempre un dccido que se mezcla con el jugo del grano 
al pi sari e , y exprimirle sin tal separacion;y que po- 
dra suceder lo mismo con el anil , porque el tronco 
y ramas de este deben contener su liquido mucho me- 
nos perfecto en color , que el que contienen las hojas. 
Pero por otro lado hay que examinar , si el gasto que 
con semejante maniobra , y desperdicio se originaria, 
serfa capaz de producir un beneficio respectivo. 

Para ser bueno el anil, debe ser tan ligero que nade 
totalmente en el agua , porque a proporcion de lo que 
se hunda en ella , tanto mas se hace sospechar que 
contiene alguna mezcla de tierra , ceniza , 6 pizarra 
nrolida. Su color debe ser de un azul obscuro que tire 
& morado , brillante , vivo, mas hermoso por dentro 
que por fuera , y que al partirle parezca lustroso , y 
ttianifieste un viso como bronceado , 6 de color de co- 
Tqw, I, jR.r , bre* 
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bre. Si es mui pesado con respecto a su volumen , debe 
desconfiarse de el , y tratar de averiguar su calidad, 
porque coma por lo. regular se vende at un precio con- 
siderable, es hueno, que los que le bayan de comprar , y 
gastar , esten advertidas de. los, fraudes que. en bl se 
pueden cometer, 

El prime ra consiste en moler mucho la planta en 
el pudridero , a fin de consumir enteramente sus hojas,, 
y troncos ; y en este caso, , aunque es constante que se 
aumenta considerablemente la cantidad de la materia 
con semejante. disolucion tambien lo es que el anil re- 
sulta negrusco , pesado , y mas. propia para arrojarle. 
que para emplearle. 

El segundo depende de mezclar el anil, con ceni- 
zas , a con tierra , con una cierta arena obscura , y bri- 
Hant.e 6, sobre. todo con pizarra molida , e incorpora- 
da con la fecula del anil a medida que esta cae des- 
de el segundo pilon al tercero , en donde la revuel- 
ven bleu para que el fraude no se descubra, Esta 
trampa. la cometen mas. bien en el anil que vienc mo- 
lido , que no en el enter a ; porque coma es dificil que 
aquellos; cuerpos extranos se unan tan intimamente con 
el anil , que no- descuhran en varias. pastes, de el unas 
como camas de. materia diferente , le recono.cerfancon 
facilidad: al romper qualesquiera pedazos, 

Para conocer la bondad. , 6. la mala calidad' del anil, 
se puede recurrir al que se. quiera de los. dos medios 
sigu.ien.tes, El uno se reduce a disolver un pedaeillo 6 
terron. en. un. vaso de agua , y tener entendido que si 
el anil es. puro , y esta bien hecbo , se disolvera. entera- 
mente pero que si esta falsificado , caeri la materia 
extrana a. lo. hondo. del vaso, Y el otro. consiste. err que- 
marle , porque el anil bueno se quema ,. y consume to- 
tal men te; pero si esta aduiterado , qu.edan las cenizas, 
tierra , arena , b. pizarra , y solo, se consume la parte 
que unicamente. habia de verdadero anil. 
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Entre los aniles de riuestras Indias el mas espe- 
cial en todas sus clases , es el de Goat em aid ^ y tambien 
el de la Fabr'ica establecida nuevamente en Caracas* 
En el Comercio se distinguen sus calidades cbii los 
-riombres de corte y color , 6 puramente corte : de so- 
bresaliente :-y de flor 6 tissate. Este llltimo es el mas 
caro por mas exquisito , y los azules que se hacen 
con el , los piirpuras, morados , violetas, y otros colo- 
res en que el azul entra como una de las partes cons- 
lituyentes resultan mul bri Han't es , y hermosos. Nues- 
tros Tintoreros gastan , por lo regular , el corte y co- 
lor , por quanto es el mas varato ; pero deberian em- 
plear la tina hecha con este., en los generos 6 texidos 
ordinaries, y en los pies de azul para los riegros , f 
otros colores , y destinar la de el sobresaliente y de el 
flor , para los texidos finos, sedas , y algodones exqui- 
sites. 

Los precios que- ha muchos tiempos conservan en 
el Comercio de Cadiz las t res clases de anil refer Idas, 
son los siguientes. 

La libra del corte y color ., desde doce hasta diez 
y ocho reales de plata de 1 diez y seis quartos cada 
uno. 

La del sobresaliente , desde diez y seis hasta vein- 
te y dos. . : .l 

Y la de el flor 6 tissate , desde veinte y dos hasta 
veinte y seis , 6 tal vez veinte y ocho. 



L A potassa es una especie de ceniza gravelada que 
nos viene de Polonia , Dantzick , Moscovia , y 
otras partes. El nombre precede de la palabra Holan- 
desa pot-ache , que quiere decir cenizas en olla , por- 
que antes de ahora echaban en ollas estas cenizas pa- 
ra conservarlas, y -transportarlas de una parte d otra. 
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Hoy dia se executa esto mismo en toneles o barriles; 
y los Olandeses , como se verd mas adelante , las aco- 
pian de todas partes , y hacen con ellas un tr&fico 
considerable. 

La potassa , plies , es una materia totalmente sali- 
na , y alkalina , que se emplea para hacer el xabon , pa- 
ra la tintura , el vidrio , la pintura de lienzos , e India- 
nas , el esmalte azul de la porcelana , y tambien tie- 
ne lugar en la Medicina. El modo de hacerla , segun 
lo observo el difunto Mr. Du Fay en las cercanias de 
Sare-Louis., es el siguiente. 

Escogen para ello los drboles gruesos , y viejos , y 
entre estos prefieren la haya como el mejor. Cortan- 
los en pedazos de diez , 6 doce pies de largo , y despues 
de puestos unos sobre otros , los pegan fuego por de- 
baxo. Recogen luego las cenizas , y hacen con ellas 
una legia mui fuerte , en la qual echan d empapar pe- 
dazos de la misma lena podridos , y esponjosos hasta 
que en ellos se embebe la legia. Entonces hacen en la 
tierra un hoyo de tres pies en quadro , sobre el qual 
ponen unas barras de hierro en forma de parrillas. Co- 
locan sobre estos hierros varios pedazos de lena seca, 
y encima de ella los trozos de haya empapados en la 
legia . 

En este estado dan fuego & la lena seca : y quando 
ya se ha encendido bien , se ve caer en el hoyo una 
lliivia de potassa fundida , que continua mientras dura 
la lena empapada en la legia, la qual se v£ echando en 
el fuego succesivamente. Luego que ya esta lleno el 
hoyo , y antes que se haya enfriado la potassa , lim- 
:pian la superficie de esta lo mejor que es posible , espu- 
mandola con una especie de batidera de hierro. ; pero 
como por lo regular la queda mucho carbon, , y otras 
impurezas, por eso ho se sirven de ella sin© para hacer 
el xabon mas ordinario. En habiendose enfriado la po- 
tassa , forma una sola masa ,, y esta la rompen al instan- 
- . * ; te<, 
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te , y la guardan en toneles para libertarla de la bu'— 
niedad de que siempre esta como ansiosa esta materia. 
A esta potassa llaman potassa en tierra , y la venden co- 
inunmente desde 50 hasta 60 reales-el quintal. 

Hay otra clase de potassa mas pura , y mejor , que 
■se vende desde 70 a 80 reales el quintal , y la qual se 
comienza a hacer del mismo modo que la anterior,. 
Despues de sacada con las cenizas la legia fuerte , la 
agregan agua por dos , d tres veces , hasta que advier- 
ten que ya no estd grasienta 6 xabonosa al tacto. En- 
tonces la vacian en una caldera de hierro de cabida 
conveniente , y montada en su hornifla ; y a medida 
que se evapora por la coccion , anaden nueva legia 
hasta que ven que se espesa considerablemente , y que 
sube como espuma. Apenas observan esto , comienzam 
it disminuir el fuego por grados , y despues encuentraa 
en el suelo 6 asiento de la caldera una sal mui dura 9 
que sacan rompiendola con un cincel , u otro qualquie- 
Ta instrumento. 

Luego llevan esta sal a un horno dispuesto de modo 
que la llama del fuego qne se hace por dos lados , se 
reuna en la bobeda de enmedio , y vaya alii a calci- 
narla ; y quando advierten que ya se ha puesto bien 
blanca, entonces tienen por bien calcinada la potassa. 
Sin embargo , siempre conserva un poco del color que 
tenia antes de la calcinacion; y esto proviene , segun 
dicen los que la trabajan , de las diferentes lenas que 
para ella emplean. Han observado que los arboles que 
se crian en lo alto de las montanas producen la potassa 
de un color azulado triste , 6 como apagado : que los 
de sitios eenagosos , 6 pantanosos', la dan de si roxa , y 
en menos cantidad ; y que los dem2s la dan blanca , y 
tambien en menos porcion que los de las alturas de las 
montanas. 

En Don-Bourg , Principado de Jena , en Polonia , y 
en la Ukrania hacen de otro modo esta mercaderia. 
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Las cenizas que tienen por mas a proposito pa fa sacal' 
la potassa , son las que proceden de lenas duras , como 
la de encina , de alamo , de haya , &c. porque produ- 
cen mas potassa que las de las lenas bland as. Quanto 
■•mas viejas son las cenizas , tanto mas potassa producen; 
:y es necesario mantenerlas en lugar humedo , porque 
,entonces din una legla mas fuerte , y es mucho me- 
jor la potassa. 

En el verano se echa sobre las cenizas el agua 
-fria , y en el hibierno tibia ; porque si se emplease fria, 
se helaria en las cubas sin poder extraer la grasa de 
las cenizas; y si estuviese demasiado caliente , se echa- 
ria d perder la ceniza , y su grasa no podria separarse. 
Estas cenizas despues de extraida su sal , son todavia 
buenas para empiearlas en huertas , y praderias , por- 
que tienen la propiedad de destruir las malas yerbas, 
y de hacer que se crie buen trebol ; y tambien pue- 
■den servir para estercolar las tierras con tal que esto 
se practique solamente <en los aiios hiimedos , y de nin- 
gun inodo en los secos. 

En •quanto al agua que sirve para sacar la sal de la 
ceniza , la mejor es la estancada , y corrompida, por- 
que da doble cantidad de potassa que la clara , y gor- 
,da ; pero el agua salada de ninguna suerte sirve pari 
•el intenio. 

Se guardan mucho de emplear cenizas grasientas, 
porque la potassa no aguanta grasa , ni sal. Ciernen 
mui bien las cenizas por un cedazo de cerda antes de 
echarlas en la cuba , y de ellas tienen por mejores las 
de hibierno que las de verano, porque en este tiempo 
suelen en los Lugares quemar alguna paja de los ras- 
trojos, y hojas. secas , que no producen potassa. 

En la ealcinacion de Ssta se pierde por lo regular 
su decinia parte en el Fuego ; pero si se comienza cal- 
cinatidola primero en estufa., rio se pierde tanto. 

El modo de disponer las. cubas en que se echan las 
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cenizas , es el siguiente. Colocanse en el asiento 
de cada cuba tres , 6 quatro pedazos de madera es- 
cotados por la parte que tocan d dicho suelo : es- 
tablecese encima otro suelo circular de tablas seme- 
jante al del fondo , y sobre este se dispone una cama 
de lena mui menuda para que la paja que se ha de 
echar encima no se introduzca por las hendeduras 6 
huecos : disponese sobre esta lena una cama de paja 
larga como de dos dedos de alto, y encima de ella se 
colocan adn tablillas delgadas que (listen cosa de uno, 
6 dos dedos entre s£ :: sobre estas tablas se echa la ce- 
niza , y quando ya hay en la cuba una cierta cantidad 
de ella , se la cotnprime por dos , 6 tres veces todo en 
redondo hacia las paredes de la cuba , y no mas ; por- 
que si se omitiese esta presion circular ,, se pasaria el 
agua tal como se echase , sin llevarse consigo la grasa 
de la ceniza ; pero en el medio no se aprieta esta si no 
se dexa segun ha caido. 

Despues de todas. estas precauciones se vuelve £ 
echar mas ceniza por encima pero sin apretarla por 
el contorno- , como se hizo con la primera, Luego se 
vdcia sobre ella el agua para que se forme la legfa ; y 
quando^ llega a abaxarse el volumen de las cenizas, 
que con el agua se van ccmprimiendo , y ocupando 
menos lugar , se ariaden de nuevo mas cenizas. En el 
fcibierno. debe renovarse la paja de seis en seis 6 de 
siete en siete semanas , en ateneion. a que el agua tibia 
la corroe ,, y la pudre;. pero en el verano basta que se 
renueve una vez en cada diez semanas.. 

Puede sacarse legia de una misma cuba por tres 
dias „ y tres noches; pero debe tenerse cuidado de re- 
mover todos lbs. dias un: pcco la ceniza que estd encir 
ma de la demas, a fin de- que la legia pueda pasar 6 
filtrarse mas facilmente. Esta parece totalmente obs- 
cura al principio; mas quando ya se concluye la ope- 
racion , y se ha sacado la grasa de. la ceniza , entpn- 
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ces se aclara. Y en el ultimo dia deben dexarse escur- 
rir bien las cubas , porque de lo contrario se queda- 
ria mucha grasa en las cenizas. 

Luego que ya se ha recogido la legia de todo un 
dia , se echan dos , o tres cubos de ella en la caldera, 
y se Henan al mismo tiempo dos calderos. Enciendese 
debaxo de todas tres vasijas el fuego , y quando lle- 
ga & herbir la legia de cada caldera , se echa en la 
caldera sobre la legia que esta contiene , y se vuelve 
at • llenar otra vez el caldero. De este modo se continda 
hasta que se llega a format la potassa , pero sin que 
la caldera llegue a estar del todo llena , porque siem- 
pre debe quedar con un vacio como de quatro dedos 
de alto , para que no se saiga la legia. Esta dexa de 
echar hiuno cLesde que se consume, y comienza a cam- 
biar en potassa , y entonces es necesario revolverla bien 
con un paio para que no se pegue alderredor de la cal- 
dera , sino que se junte enmedio en donde reclbe me- 
jor la accion de el fuego. 

Quando la potassa comienza a blanquear , debe qui- 
tarse el fuego que esta debaxo del centra 6 medio de 
la caldera , y repartirle d los lados para que la potas- 
sa que se h’alla en la circunferencia de la caldera pue- 
da tambien cocerse. En estando enteramente blanca 
se dexa apagar el fuego , y enfriar el todo por si mis- 
mo , y se saca rompiendola con un cincel , b escoplo, 
y guardandola en caxones bien resguardados para cal- 
cinarla despues. 

Concluida la primera coccion se reserva la legia so- 
brante que ha quedado en los calderos para la siguien- 
fce coccion; y asl, se echa en la caldera , y se prece- 
de en todo como acaba de explicarse. La legia que 
pareciere que no esta bien fuerte , puede irse reser van- 
do en qualquiera cuba o tonel , y echarla despues so- 
bre cenizas nuevas para que se fortifique. 

• Las duelas con que esten heclias las cubas deben 
r. • tfeif 
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tener dos dedos de grueso , y lo misrno e! suelo ; y si 
]os haros 6 cercos son de hierro , es mucho mejor..La 
mad era no ha de tener 'nudos , ni ha de ser :resihosa, 
porque de lo contrario se .Kquidariaia.mi**?fc <cgn>ei 
agua tibia , y tal vez resultarian grietas' qdlagugerosun 
La caldera debe ser de hierro duro , grueso , y vie- 
jo, 6 que ya haya servido , y estar levantada sobre la 
superficie de.la hornilla en que esta montada y cook* 
quatro dedos, a fin de ,que no se caliente demasiado:- 
por.los lados , y que con este motivo se; saiga la legists 
en la coccion. Si por habersela abierto a.lguna hende- 
dura llegare k salirse , no hay mas que hacer la ar- 
gamasa siguiente para cerrarla.Tomese media azunw 
bre de claras de huevos , nna portion de la cal que hai 
seryido; ya para el curtidojde, pieles 1 , y ; otra:.de lima-' 
durqs de hierro , y sangm de baca : incorporese todo 
mui bien , y mojando 6 empapando en esta composi- 
cion estopas de cdnamo , haganse entrar en la raja at 
hendedura. : 

• El horno de calcinar la potassa se construye de la-, 
drillo por la parte interior , y de piedras fuertes poc 
defuera : por dentro , y en el medio debe estar redon- 
deado ; y su mayor anchura en el medio es de quatro 
varas sobre terciamas,6 menos ; pero por detras , y 
por delante no tiene mas que como cosa de dos varas 
con Porta diferencia: su longitud exterior es . de siete 
varas , contando desde la boca , y esta debe tener casi 
vara y media de ancho , y cerca de una vara de alto. 
Por la parte exterior tiene el quadrilongo del homo 
quatro varas y media de alto , sin contar la parte del 
hogar , y siete varas de ancho con nueve de largo. El 
bogar en que arde la lena , debe corresponder al medio; 
del horno : su altura debe ser de cerca de dos varas: 
su anchura de poco mas de vara ; y la avertura 6 agu- 
gero. por donde pasa el fuego al horno , es de cerca 
de tres quartas en .quadro v y .alderredor de esta bocaj 
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se colocan linos ladrillos para que la potassa no cay ga 
en el hogar. 

En un horno rdfe calcinar del tarnaSo , y dimensio- 
riesique quedan explicadas^ no podfan'talcinarse mas 
que tres quintales de potassa de cada : vez ; pero podr£ 
hacerse. mas grande , si se quiere , para calcinar de 
cada vez ma:y-ores porciones. Por la parte de afuera 
debe estar ; el horno trabado por tod as partes con quar- 
tones.’ fuertes de madera para que eb c-alor no ltegue i 
separar las paredes ^ y por la parte de arriba , o coro- 
na del horno > puede darsele una buena capa de tierra 
gredosa; El suelo es necesario que quede bien dispues- 
to , y nivdado para que tampoco pueda llegar d va- 
riairsev : i /'"■ " J 

- • Para calcinar !a potassa- debe comenzarse lo pri- 
me ro ,, calentando el horno por siete horas en el vera- 
no , y por nueve en el hibierno* 

a., Quando el' horno est£ ya callente , se introduce 
1a. potassa haciendo con ella una catna de quatro, dedos 
de alto , y teniendo cuidado de no darla entonces fue- 
go.‘ violento * si no dexarla que se vaya caldeando len- 
tamente. Pasada media horary quando yase advierte 
que comienza a btanquear ,. se la revuelve conun hur- 
gon y se. contintia lo mismo de quarto en quarto de 
hora ; porque con quanta mas frecuencia se revuelve, 
tanto mejor se calc in a.. El modo, de revolver la ha de 
ser de forma que la potassa que estuviere hacia la boca 
del horno r vaya h£cia el fondo. de el y que la que es- 
tuviere en este lugar , venga h£cia la boca- y. por quan- 
to, la. que se halla en lo rnas, interior del horno, est i 
ex’puesta a mayor calor que la que quedd a la entrada. 
Por otra parte , st se- dexase siempre en un mismo si- 
tio , se pegaria y la calcinacion no resultana igual. 

3. Reconocese- que- el horno. est£ bien cal rente 6 
ealdeado, qua-ndo; estregando el urgon. de hierro , 0 es- 
pecie de batidera, como la que gastan los Arbahiles, pa- ; 
uj. ^ ra 
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ra amasar la cal , y arena , centra los ladrillos , echah 
tstos. chispas. ■ 

i 4..; Ha de permanecer la potassa en el horno por cirir 
co , 6; seis horas en verano , y, por siete , u ocho en el 
hibierno , mas, 6. menos , segun el grado de fuego que 
se hubiere dado al horno. 

5. La calcinacion hace que por lo regular pierda 
la potassa la ideeima parte de su peso: ■ • u 

a- 6 . , La mejor lena para, la calcinacion. quando se 
puede conseguir & precio acomodado, es la del . tiloj 
porque esta da a la potassa un bello color azulado bri-> 
llante.- •• : - 

7. Quando la potassa es pura , y esta bien calci- 
nada r se. asemeja casi. al cardenillo mezclado con blan« 
Co: pero si la calcinacion no. se ha.heqhoi bien , en- 
tonces esta la potassa todavia negra por la parte de 
adentro , y.semejante al-lodo 6 cieno. 

• 8. Si el -fuego es mui fuerte , y no se tiene cuida- 
do: de' revolver., y. refnudar la, potassa; ,,sucede con bas'd 
tantb : fnee.uencia > que sei funde , d- derrite en . el horno 
por el deniasiado- calbr .y queda como : si - fuera : san- 
gre. En sucediendo. esto- , no hay tnas que dismimuir el 
fuego , despegar con el hurgon lo fundido ., baraxarlo, 
y mezclarlo exactamente con lo que no lo estuviere ; y. 
quando ya se hubiere vuelto a solidar 6 endureeer , co*t 
menzar a darle un fuego violento, continuando siempre 
en menearlo , y cambiarlo de sitid como queda ad- 

’ vertido. 1 

<• 1 - La potassa que , por el a&eidente :referidd hubigre 
llegado d iliquidar.se yUOrpor esd el ixieilosr-buena , pel. 
ro entdnces se : pierde mas . en i ella, i Per .dtra parte^ 
apontece muchas vecea que si el fuego que se la di' 
es endeble , y no hay cuidado de revolverla bien , . se 1 
pega al. suelo del horno, y se hace plastas ■; en esteb 
casp es precise revolverla Men ,. y darla un fihego f vio-l 
dento , t ppr-qu;e por. este .anedfequedari penetrada .por gi t 
C Ss 2 fue- 
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fuego, yfacilmente se roraperi , y mezclara con lo 
rescante. Para precaver todos estos inconvenientes ha 
de atenderse rhucho i tevolverla bien especialmente 
al principio , porque con esta precaucion se la impe- 
dira que se pegue al suelo del horno. * 

9. Y por fin , conocese que la potassa se ha calcina- 
do ya lo suficiente , qpando se vd que estd colorada 
por todas partes, y que ho se advierte en eHa cosa algu- 
na negra. Entonces se la saca con un hierro corvo , y se 
la deposita en un hoyo que se comunica con el horno 
de calcinar , desde donde luego que se ha enfriado uri 
poco , se la coloca en los toneles o barriles. No debe 
dexarse por mucho tiempo expuesta al ayre , porque 
de lo contrario puede perder su color , y ponerse gra- 
sienta ; y asf , quanto menos comunicacion se la per- 
mita ton el ayre , tanto mejor serd , y aun no se la 
hard dano alguno en embarrilarla todavfa caliente. 

En Amsterdam se encuentra cantidad de potassas de 
Dantzkk , Konigsberg , Riga , y de Alemania , y Di- 
namarca , y se venden por qu intales de d cien 'libras 
a varies precios segun su caLidad. En las de Moscovia 
hay tres clases, que son la mejor , la mediana, y la 
comun ; pero no siempre se halla de todas ellas en 
Amsterdam y lo mismo sueede con la potassa de Di- 
namarca. ;; : -p.-- ■ e;.. -eo 

KOTA 10. PAG. 55. 

- - , ■ 1 

H AY dbs clases de extractors, el uno sdlido, y e$ 
t otro;lfqmdo. Et 'prirnero es el zumo d jugo de al- 
gun vegetal , 6 el cocimiento o decoccion de algunog 
dei ellios evaporado segun Arte , hasta que perdiendo 
toda la humedad adquiere dureza , d consistencia sdli- 
,da. Y el segundo, una tinttrra , esto es , un licor , metis- 
truo , , q disolvente terlido de las partes esenciales de 
algun cuerpapy; estei; es? siehapie un extraetd Jiquidb. 
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El Autor habla de el primer, o ; porque , como qualqule- 
ra podra experimentar , se espesa tanto el anil disuelto 
q u e. s i se decantase la legla en que nada , segun dice, el 
senoi Hellot , volvena a adquirir su forma solid#, erjdu- 

recieadose mas , y mas & proporcion que fuese secaa^ 
dose, 

NOTA ii. PAG. $3. 

E N la Quimica se d& el .nombre de Ratios d diYeren- 1 
tes substancias que sirven de medio para recibir 
el calor inmediatamente, y comunicarle con mas sua- 
yidad o lentitud a los cuerpos sumergidos 6 colocados 
en el centro. de estas substancias ; y las materias que 
mas ordinariamente se emplean para esto son el agua 
y la arena. 6 * 

Quando se introduce en un perol , u otra qualquier 
vasija con agua T On vaso* 6: botella que contiene la 
materia que se quiere trabajar , se llama todo este 
aparato baho-maria. Y quando la ' botella , u otra. va- 
sija se mete en una cazuela , sea de barro , o de hier- 
ro , tlena de arena fina, entpnces se llama bano de are- 
na '.. r \°y P tro sirven r y se emplean para templar la 
actividad del fuego desnudo. El bano-maria comuni- 
ca un grado de calor siempre igual , por quanto te- 
luendo el agua la libertad de evaporarse no puede 
recibir mas que un grado. de calor determinado pero 
el bano de arena no tiene esta ventaja ; porque com o 
Ja arena es cap£z de recibir todos los grados de calor 
que quieran darsela, puede' reputarse el calor de su 
bano, casi como el del fuego desnudo •; y asi , solo se 
consigue con el que se mahtengan las vasijas en aque- 
; disposition en que se las colo'ca desde el principio 
y que no se hundan en caso de llegar £ ablandarse por 
la violencia del ifuego«i 
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' “ NOTA 12. PA<J. 59. 

’ ' • r . \ • i • j' •* • ■'{ ; y ■ < i $ T f| 

Unique el Autor no explica te cantidad determine 
ji da de anil que empleo para la tina fortnada en 
cucurbita de vidrio de cabida de casi dos azumbres, 
segun expone en los numeros 141 , y 142, debe t‘ener> 
se presente lo que dice en el numero 139 , sobre que 
para , semejantes tinas .pequenak, que son fdcjles de 
ekecut'ar , se ha de disminuir la cantidad del bano , y 
1U de todo’s los ingredientes con arreglo al tamano 6 

cabida de la tina que quiera sentarse, 

'1: ■ ' ; • 



Vi 



NOTA 13. PAG. 60. 



*g\ OS nombres que en Madrid tienen los matices der 
1 > azul y de verde que se sacan de las tinas son 
ids sfgttientes." 'Pprcel'dnd V ’ cfxut del Or died de la Con-, 
cepcion : azul celeste : azul her mo so • azul de Rey:azul. 
Tleriq (y, azul iurqul. En los verdes : el verde, de man-, 
zctnd : verde'g'ay : medio verde : verde esmeralda : per-, 
de/d'e olmo: verde oh s euro ; y verde negro.. . 
r: ;' Tambien se sacan por medio de la cor res pond ien- 
te preparacipn anterior , todas las clases de matices 
verdosos claros , yobscuros^y los, purpuras /fames', si 
ticneii el pi'e de cochinilla , porque si seTes ha dado 
-.dob la orchilla ' , 6 con el palo brasil , son falsos. 






NOTA 14. PAG. 61, 




- : Lo que aqui llama el Autor azules blanquecincs^ 
* \j o azules 'blaricos „ se les : da en AndaUjda , y ptras- 
partes el nombre de mata-blahcos en las sedas , y es 
mas propiO por quanto el viso azul es tan poco que 
no hace mas que apagar la fuerza de el bianco. 
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NOTA 15. PAG. '75. 

JlNtrar las sales en deliquio , quiere decir Hqui- 
, /y darse las sales con la humedad de el ambiente* 
0 de el sitio en que se las coloca. A este licor , quie re* 
sulta de la liquidacion de una sal alkalina , suele dar- 
se en la Farm^cia el nombre de azeyte sacado por 
deliquio , como sucede en la disolucion de la sal de 
t dr taro. Para ello no se hace otra cosa mas que eehar 
la sal: en un plato vedriado , y colocarle en parage 
bien htimedo hasta que se liquef y despues filtrar el 
licor antes de usar de el. Otros introdticen la sal en. un 
saquillo de lienzo mur ltmpio, que cuelgan en. sitio hii- 
m.edo poniendo. debaxo un vaso , u otra qualquiera 
vasija de vidrio en que vaya cayendo la sal liquidada- 

NOTA 16. PAG. 82. 

( 'YlJedando ya expuesto en las notas 4.* y 8.* quan- 
J' to corresponde al cultiv-o del pastel , y del anil, 
y en la 6.* lo que pertenece al modo de usar de 
ambas* drogas; manifestare ahora lo que dice el Autor 
del Ensayo , sabre los medios de per/'eccionar el Arte, 
de la Tintura , tratando de la materia color ante- del 
ozul de Prtisia ,.ouyo color excede extraordFnariamemf 
te en brillo,y hermosura al mejor de el pastel , y del 
anil. . ■•:>(! ;o " .* 

El ; lucimiento , y brillantez del azul de Prusia , bien 
superior al de el mejor anil r empeno a much os a bus- 
car los medios de emplearle en la Tintura. Mr.. Mac- 
quer , y el A b. Memnon eomunicaron a la Real Acade- 
mia de las Ciencias (de Paris), varios metodos- de lie— 
garlo k conseguir (*). Sab ese que la operation con que 
_ . se 

(*) Todo quanto- escribieron Macquer ,, Memnon , y GeofFroy 
sobre esta materia se halla- traducido en 1a- Memoria V , fol. 137, 
tom. i. de- las Memorias instructivas , y curiosas sobre Agri- 
cultura , Comercio* lndustria ? Economla , &c. que se vendea 
con esta Obra. 



FUNDACION 

JUANELO 

TURRIANO 




d un alkali fixo , de que despues se forma una legia, y 
sobre eila se echa una disolucion de alumbre, y de 
vitriolo verde 6 caparrosa , cuyo dccido! separandose 
del hierro , y de la arcilia ■ para unirse con el alkali 
fko , faciiita la union del flogisto con las particulas del 
hierro. 

Para esto se toman tres onzas de tartaro rubio , y 
©tro'tanto de sangre de baca seca y reducida a cos- 
tras pequenas tres onzas de potassa y onza y media 
de salftre de la segunda cochura. Reducese el todo £ 
polvo grosero , y colocado en un crisol , y este enme- 
dio de un hornillo , se le d£b fuego de grados. Despues 
de quatro horas de buen fuego , y quando ya se ha re- 
ducido la materia a una pasta que ya. no d£ de si hn*r 
mo alguno , y que por todas partes esta rusiente , se la 
echa d cucharadas en azumbre y media de agua.hir- 
biendo. Despues se mezcla esta legia con una disolu-r 
qioa bien caliente, hecha con ocho onzas de alumbre; 
y dos de vitriolo d caparrosa verde , y se tiene cuida- 
do de menear mui bien la mezcla con un palo para 
aeelerar la precipitacion del azul, 

Vi . Para, llegar a emplear este azul en la Tintura , trato 
primero Mr. Maequer de pasar el hilo , algodon , lana, 
y; pano por. un bano de alumbre, y de* vitriolo disuel- 
to : despues por el de la legia alkalina ; y filtimamen- 
te por el de una agua accidulada con dccido vitriolico. 
El hilo , algodon , y lana sacaron un azul hermoso, pe- 
so el pano resulto de tinte mui desigual , y aspero al 
tacto.^ Para remediar estos defectos , rectified la ope- 



(*) El flogisto es un principio secundario compuesto de los 
Elementos primitivos que son el fuego puro, y la tierra vitri— 
ficable. Esta combinacion esta absolutamente privada de ayre, 
y de agua, y es el resSduo carbonoso que resulta de la des- 
composicion de la materia azeytosa. Asi le difine Mr. Beaume 
en .su Quimica experimental que se esta traduciendo , y que s<J 
comerizara a publicar en principles del ano proximo de 1780, f 
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neleti , V ifits veees neguidag lag ffiiiestpag por Joi- 
banos, alteroando con la disglucioq do alumbre, la legia, 
y el agua accidnlada. Esta tintura es de un azul su- 
mainente hermoso , quo respecto del de anil , es cotno 
3a escarlata respecto de los demas encarnados ; pero 
aunque resiste al cocimiento del alumbre , no sucede lo 
mismo con el de xabon. • 

En otra experiencia hizo Mr. Macquer herbir sus 
muestras en una disolucion de alumbre, y de tartaro, 
y despues las paso pop un bano cargado de azul de 
Priisia ; y aunque la tintura resultd bien igual en todas 
las muestras , quedando estas suaves al tacto , con to-< 
do eso , era el matiz baxo , sin ser posible subirle 6 
obscurecerle mas, ' ; ^ - el> 

Pues ahora , vea-nse aqui algunas reftexionqs sobre; 
una , y otra operation , que puede. ser nos conduzcan i 
perfeccionarlas mas. Las tierras , y las cales metilicas 
disueltas por qualquier aeeidoi, sea el que fuere ,? nun- • 
ca quedan , ni con mucho, en un mismo estado de di- 
vision. El horin del hierro se h alia par ticu la rmente ea 
este caso , y tal vez mas que Ids demas por razon: deL 
flogisto que retiene tenazmente , y el qual .faeilitalisai 
union con el accido , aunque no este. el mismo horint 
bien disuelto. Esta es sin duda la razon de que una dis- 
solution devitriolo verde deposite en el agua con el 
tiempo una especie de ochre, que a Mr. GeofFroy spa- 
recio materia agena del hierro ; y esta : es tambien las 
razon que hay para que el espiritu de nitro , aiin des- 
pues de saturado de hierro , no dexe de disolver el que 
de nuevo se le presenta rporque abandona la. portion 
mas grosera de aquel que mantuvo'primero disuelto i y 

de el qual solo retiene el flogisto.Cii.o:? y ' : ; 

Supuesto : lo referido , quando Mr. Macquer impreg-l 
tvo 6 enjebo sus muestras con el alumbre , y el vitrio- ?. 
lo , y: despues las paso por la legia de alkali lleno de 
flogisto , resultaron de up hermoso azul , porque el ilo- 
T&m. I. Tt gis-© 
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gisto se extendio a todas las porciones d'e tierra ; per<> 
el pano quedo tenido desigualmente , porque las por- 
ciones mas finas de esta tierra justa-puestas , presen- 
taban mas superficies para recibir el flogisto en ma- 
yor cantidad , y reflexar mas rayos de luz que las 
partes groseras. Quedo dspero al tacto , porque Ue- 
nando demasiado estas partes groseras los poros del 
pano , y siendo por su naturaleza duras , obligan £ 
las paredes de . estos poros a que se ensanchen , y se 
rompan. Mr. Hellot observo bien que un pafio tenido 
en: negro sin haber recibido primero el pie de azul, 
o de raiz , requiere mayor porcion de caparrosa , la 
qual hace que el pano se rompa ; y yo he adverti- 
do tambien que quando se disuelve horin de hierro 
en vinagre para dir a los lienzos estampados el ama- 
rillo , 6 el negro , quedan estos sujetos a rom perse en 
aquellos parages en que se les han aplicado tales 
colores ,• sino se ha tenido cuidado de espumar la di- 
solucion para despojarla de su tierra mas grosera. A 
esta tierra , pues , es & quien debe atribuirse el de- 
fecto de los generos tehidos en negro , de fomperse 
facilmente , y no ^ la accidez de la sal del vitriolo, 
ni a otra cosa alguna que los queme , como vulgar- 
mente se cree. 

Pero volviehdo ^ las operaciones de Mr. Macquer, 
luego que este ha pasado. por seis veces seguidas , y 
alternati.vamente sus muestras por el bano de alumbre, 
y vitriolo , y por la legia y el agua accidulada , de- 
ben resultar mas suaves al tacto , y tenidas con mas 
igualdad , por quanto & cada immersion en la legia, 
se han: desembarazado: de, las porciones de tierra mas.’ 
groseras , que , como. tales , estaban menos adheridas. , 
Por: otra parte , el agua. accidulada ha disuelto la tier- 
ra amarilla , y ambas porciones han dexado lugar en 
cada una de las immersiones siguientes en la disolucion 
de alumbre , y de vitriolo , a porciones de tierra mas 
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atemiadas, y esto con tanta mas facilidad , qitanfb 
que Jas partes groseras suprimidas debieron haber 
agrandado los poros. 

Por lo demis , una operacion que requiere diez y 
ocho immersiones diferentes, es demasiado larga para 
unas gentes como los Tintoreros , que siempre se in- 
clinan d los metodos mas cortos , porque saben por ex- 
perience que en esta Arte no son los que mas cues- 
tan los materials , sino la mano de obra. Tal vez 
puede ser quese consiguiese por medio de semejante ope- 
racion una tintura que fuese tan buena para las lanas 
como para las sedas , sirviendose de un espiritu de ni- 
tro sobre-saturado de hierro , y de una agua de alum- 
bre , cuya tierra mas groserasq hiciese precipitar por 
medio de una mezela de agua de cal , 6 de greda mui 
fina. Por el arbitrio de dexar estas tierras tan atenua- 
das como lo puedan ser , se podria llegar a disminuir 
el niimero de las immersiones, y puede ser que bas- 
tase una sola. 

En la segunda operacion de Mr. Macquer , que 
consiste en servirse de un bano de azul de Prusia , no 
es de admirar que el matiz sea tan claro , sin que sea 
posible obscurecerle mas. La razon es, porque un te- 
xidono puede recibir mas cantidad de- tierra que la 
proporcionada d la pabida de sus poros ; y en estando 
estos ocupados del todo , ya no pueden recibir o admi- 
tir nueva tierra. Con que hallandose las muestras de Mr. 
Macquer cargadas ya de la tierra blanca del alumbre, 
no podian recibir en sus poros vacantes mas que una 
cierta cantidad del azul , que , constando ordinaria- 
mente de quatro partes-de alumbre , y una de vitrio- 
lo , no puede dar mas matiz que el correspondiente, 
y aun este resulta demasiadamente debilitado , por 
quanto el azul se interpone entre poros que .ya estdn 
ocupados por una tierra blanca. Para conseguir un ma- 
tiz mas subido, era necesario servirse de un azul de 
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Prijsia hecho con solo el vitriolo , porque slendo dste 
casi negro , e interponiendose con la tierra blanca del 
mordiente , hubiera producido mejor el efecto. Y asi, 
rectificando esta operacion , no puede menos de ser 
buena , y preferible a las. de que ya se ha hablado. 

Vease ahora aqui otro modo de perfeccionarla fun- 
dado en la experiencia. Las snbstancias vegetales ads- 
tringentes , tales como la agalla , y el zumaque , tie- 
nen lapropiedad de absorver , aunque con menos ac- 
tividad que los alkalis , el color azul que sirve de cn- 
pa al hierro. Sentado este principio , tomese azul de 
Prusia hecho con solo el vitriolo , y reduzcasele £ pol- 
vo fino. Echese sobre el una decoccion fuerte , y ca- 
liente de zumaque, y dexese reposar la mezcla por 
veinte y quatro boras despues de haberla revuelto 
bien. Pasado este tiempo , echense sobre la mezcla algii- 
nas gotas de agua fuerte , palejese bien el tpdo, y vuel- 
-vase a dexar en reposo por veinte y quatro horas. La 
dosis 6 cantidad del azul de Prbsia puede ser la que 
serquiera ; pero las del agua , del zumaque , y del agua 
fuerte , no puedo determinarlas , por quanto solo he 
hecho un ensayo. Repitiendo esta tentativa , ser£ fa- 
cil fixar la dosis con arreglo al tamano de la barca en 
que-quiera tenirse. Al dia siguiente -se halla el color 
•suspendido en el liquido , el qual es de un azul de Pru- 
sia hermoso , y bastantemente espeso. Entonces ya .se 
pueden tenir en el los texidos despues de prepara- 
dos con el. enjebado de alumbre. y de tartaro , aun- 
que siempre es. mejor dexar que se precipitien p sienten 
las partes mas groseras, Es verdad , que pasados algu- 
■nps; dias se pone el bafio de color verdoso , y que en- 
tonces tardan mas los texidos en tomar la tintura; pe- 
ro tqmbien lo es , que resulta esta mas solida , sin mas 
trabajo, que el de vcntilar los texidos mas; aRmenudo, 
.y:.meterlos.en.,el bano mas, nutnero de veces. ELbafio 
llega por fin a ^ponerse claro ; _pero cpmo queda i; axul 
~..v; ' dc 
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de Priasia en el suelo de la barca a tina, por eso de- 
be decantarse con cuidado el agua clara , y reempla- 
zarla con una decoccion nueva de zumaque con la 
adiccion del agua fuerte , como se hizo la primer a 
vez. Esto mismo puede repetirse hasta que se vea que 
ya no hay mas azul de Prusia ; pero esta tintura solo 
es solida a la verdad para las lands , y las sedas. 

El metodo que el Ab. Memnon comunico d la Real 
Academia de las Ciencias de Paris , puede emplearse 
para el hilo, y el algodon. Para ello no hay masque 
tenir el-texido en negro , y echarle despues por algu- 
nos minutos en la legia de alkali flogisticado. Despues 
dice, que se ponga d herbir en agua de alumbre , en 
donde toma inmediatamente el color azul , aunque mui 
obscuro. Si se quiere sacar un azul masclaro, enton 4 
ces es preciso pasarle por un bano de qualquiera ac- 
cido debilitado , sacandole de la legia quando ^sta se 
•halle proxima a levantar el herbor. Esta tintura azul 
es solida, respecto a que pas a por los cocimientos: de 
alumbre y de tartaro en que- se a viva ,Vy por el de 
xabon , con el qualse obscurece d sube mas el color. 

Esta solidez proviene de las partes azeytosas , sa- 
il nas , y adstringentes de la agalla empleada en la 
tintura negra , y que.se h alia a; en los poros diel t'exi^ 
do, sin estar. todas combinadas con el hierro que ha 
subministrado la caparrosa. Esta’s : partes tienen , co> 
mo he dicho , la propiedad de absorver el ftogisto, lo 
qual executan luego que el texido se introduce en la 
•legia'. Haceseiherbir luego en el alumbre, cuya tier- 
a:a se; introduce en los poros nuevamente abiertos, por 
•la legia , mezclaridose con las particuias riegras que 
-ha dado de si el hierro. Esta tintura debe avivarse por 
medio de los cocimientos 6 baiios de alumbre y de 
tartaro, ya porque los accidos obran poco sobre el 
azul de PrUsia f, i y ya porque qualesquiera nuevos atoy- 
mos del, alumbre que puedan agregarsc al texido:,- no 
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pueden haeer otra cosa que aclarar el color. 'En el 
•cocimiento 6 bafio del xabon sucede lo contrario , que 
es subirse 6 obscurecersc mas el color , porque su al- 
kali roba una parte del flogisto , y por eso queda el ill - 
timo el negro ; ya porque habiendo sido el primero, 
debe haber penetrado mas adelante en los poros de 
el texido ; y ya porque queda retenido por mayor 
cantidad de azeyte , y da sal, 

jPero por que resulta azul este color contra la ex- 
periencia que nos ensena , que un texido negro no pue- 
de ya tenirse en otro color alguno? Vere si alcanzo i 
dar razon de ello. El color de los cuerpos depende de 
la luz , y de la configuracion de sus poros , que los 
da la qualidad de refiexar , o de absorver mas , q me- 
nos rayos de esta luz. Un cuerpo negro , es el que 
los absorve todos ; y un cuerpo bianco los reflexa to- 
dos. La mezc.la de los dos produce el azul: quiero 
decir , que un cuerpo bianco , y tramp irente aplicado 
;sobre un cuerpo negro, da al nuevo compuesto un 
color azul. V asf, como en el caso presente , la tierra 
del alumbre, que reflexa todos los rayos , es preciso que 
reciba , absorviendo el flogisto , mayor cantidad de 
estos rayos ,. por eso yiene al ser ,un cuerpo bianco 
aplicado sobre un cuerpo negro , que es el texido. 

De esta forma puede darse razon de el color de 
azul de Prfisia. En la,operacion que le produce , se 
aiiade d ia tierra amarilla del hierro mas flogisto que 
el que se necesita para revivificarle. Este flogisto se 
Jhalla en dos estados bien diferentes , porque una por- 
cion se halla combinada con el hierro , cuyos poros 
atravesados en todos sus sentidos interrumpen la re- 
flexion de los rayos de luz, que es de lo que provie- 
ne el negro , y que es el color natural del hierro en 
estando reducido apolyo fino. La otra porcion super- 
abundante a la que era necesaria para revivificar el 
hierro, le sirve solo como.de bano 6 cubierta con el 
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auxilio de el azeyte animal , que es su base ; y este 
es un cuerpo transparente colocado sobre un cuerpo 
negro. Sin embargo , siempre seria el color de un ma- 
t(z mui subido , y casi negro , sino se hallase el me- 
dio de interponer entre las particulas de este hierro la 
tierra blahca del alumbre con que disminuir la inten- 
sidad del color. 

Hay motivos para creer que no es el bierro, con- 
siderado como tal , la causa del color del azul de Prii- 
sia , sino que toda materia negra en polvo, tal como 
el carbon , y sobre todo el de los azeytes , el negro I;, 

de humo , 6 humo de pez , el de huesos , o el de mar- 
fil , producirian el mismo efecto , si se los pudiese 
aplicar un flogisto exterior. La dificultad que hay pa- 
ra ello , es la de sacar este flogisto de un cuerpo pa- 
ra aplicarle al cuerpo negro de otro modo que el que 
se ; emplea en la fabrica del azul de Pnisia. 

• Mr. Baume dd el modo siguiente para hacer un 
azul de Prhsia sin alumbre , y que no hay necesidad 
de avivarle. Echese , dice , en un vaso la legia alka- 
lina ya incorporada con el flogisto. Anadasela qualquie~ 
ra ’accido hasta que ya no haga efervescencia , y va- 
ciando luego este licor en una disolucion de vitriolo 
de Marte , al instante se veri que se hace un azul 
de. Prdsia mui hermoso que no necesita de que se le 
avive. ; . r, 

KOTA xp PAG. 82 . q :■! 

TT'L senor Guettard de la Real Academia de lasCien- 
XZ/ cias de Paris , hizo varios experimentos con la 
plahta llamada eir frances caille-lmt t y en \aimgalium,, 
de que: Tournefort cuenta hasta trece especies , y ha-, 

116 que las raizes del galium de flores amarillas, que 
se cria bien en los arenales mas aridos , y que se po- 
dria cultivar en las tierras malas , dan una tintura en-. 
caraada tan buena como la de la rubia : y asi, conven-7 
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di'ni miseh© fcaeer algwas. obsemeloaes sabre la iul- 
Jldad que estas raizes pod rian produelr en la Tintura, 

El arbusto llamado en Trances bonnet de Pretre , 6 
fusain , en lat; in evonimus , y en castellano bonetero 6 . 
bonete '~'-de CMnigo\' produce una frutilla o sirniente eii 
5U vayna , y de ella se : saca una tintura encarnada. 

La planta llamada en frances orcanette , en latin 
anchusa , y en castellano pie de palopio , es una especie 
de t b-uglosa , que se cria en varies parages arenosos. Su? 
rafz es corno r de una pulgada de ; grueso , encarnada 
por la superficie 6 corteza , y blanquizea por la parte 
interior o lenosa; y despues de bien seca al Sol , la lie- 
van d vender a los Boticarios , y Drogueros. De la cor- 
teza de esta planta se hace uso para dar color al un- 
guento. rosado , a las pomadas , d la cera , y al-azey- 
te , y ! estO:isin. mas' trabajo que el de echarla :en infu- 
sion en qualquiera de estas cosas. Los que la escogen; 
cuidan de que este recien seca , que sea un poco flexi- 
ble, de color enearnado subido por la parte exterior,: 
y que de un enearnado obscuro quando se la frota conn; 
tra una una. Algunas. veces vienc esta planta . de Le- 
vante con el nombre 'de OTecinette 'de Constuntinoploy 
y es una raiz casi tan gruesaq y larga como un brazo, 
pero de una figura particular. Lemery dice que se pa- 
rece a una porcion de hojas grandea dispuestas como 
el tabaco en rollo , y de colores diferentes , de. los; 
quales son los prici’pales tin enearnado l obscuro , y un 
raorado mui bueno ; y que en el remate de esta rais 
se encuentra una especie de bello o pelusilla blanca , y 
algo azulada. En el medio trae una cortecilla delga- 
da , y enrollada , de un enearnado mui bello por de- 
fuera , y blanca por dentro ; y aunque cl todo de esta 
jraiz parezea artificial ,do cierto es que da und tintura 
mucho mas hermosa.que la del pie de palomo de aca. 
Por lo regular se trae esta de Marsella , y de Nismesp 
jr como su tintura no consists mas que en el color $n*> 
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.carnado' de su exterior , aconseja Pomet, y c6n razon, 
que se prefiera la delgada a la gruesa. 

Tratando Valmont de: Bomare de el lichen nombre 
dado a una especie de plantas de la familia de las alga's , 
de la qua 1 son la or.'chilla , y la parella romaza u orchid 
lla de tierra , dice que Mr. Westbeck hace mencion en 
las Memorias de la Academia de Sued a del color de 
violeta , y del hermoso encarnado firme que puede sa^ 
car se del lichen foliaceus umbilicatus y subtus lacuno > 
sus de Linneo. Este lichen parece i primera vista coma 
que esta quemado : es tan delgado como un pa pel , y 
despues de seco se reduce al instante a poivo por poco 
que se le tenga entre los dedos : no esta unido dda pie- 
dra en donde se cria mas que por una sola raiz pequeria 
que se halla enmedio del lichen , el qual esta lleno de 
tuberculas huecos por debaxo. Recogese del mismo mo- 
do que los demas de su especie , aguardando i que 
haga un tiempo htimedo para que se desprenda mas 
fScilmente de la piedra,y despues se le lava , se le 
pone k secar , y se saca su color por medio de la ori- 
na humana , segun se executa para extraer el de la 
orchilla , como mas adelante se expondra. 

En las raizes de la pimpinela comun , dice el mis- 
mo Valmont , que se halla una especie de kermes 6 co- 
chinilla silvestre , que sirve en la Tintura para el color 
encarnado , el carmesi , y el pdrpura. 

La raiz de Armenia , llamada en latin ronas , dice 
Lemery vque es un poco, mas gruesa que la del oro- 
zuz 6 regaliza , y que como ^sta , se estiende much® 
en la tierra : que se cria en Armenia o Turcorndnia, 
cerca de la Ciudad de Estabac, y no en otra parte; y 
que comunicando una tintura fuerte: encarnada al agua 
en muy poco tiempo , se sirven de ella en el Mogul 
para tehir sus telas. Hacese un gran comercio de esta 
raiz en la Persia , y en las Indias Orientates ; y la tin- 
tura encarnada que d& , es tan pronta , y tan firme , que. 
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segun Tabernier en la relacion de su viage d Persia, 
habiendose hecho pedazos una barca Indiana que es- 
taba cargada de dicha ratz en la rada de Ormuz , que- 
do por algunos dias toda la orilla del mar por donde 
flotaban los sacos de la raiz , tenida de encarnado. 

Quando se aplica la verbena en cataplasma al cos- 
tado de un pleuritico , se ve que la serosidad que 
mana de los poros del cuerpo mezclada con, el jugo 
de esta plarita , tine el lienzo en aquella parte de un 
color coma encarnado , y esto da lugar d pensar que 
tal vez podrd contener algo util para la Tintura , y 
que quizas no sertan ociosas qualesquiera tentativas en 
su examen ; mayormente quando aplicandose al higa- 
dck se tine tambien el pano 6 lienzo de color de san- 
gre , y mui adherente. 11. ; : . ■ • 

Entre las varias especies que hay d ? geranium , & 
que los Franceses dan el nombre de bee de grue , 6 
herbe de la squinancie , hay una llamada por los mis- 
mos: bee ‘de grue sanguin , en ; latl’n; geranium . sanguis 
veum r y en Castellano pico\de ciguena , 6 pico de gru~ 
lla y cuyas hojas son stipticas , y su jugo tine de en- 
carnado el papel azul tan vivamente como el alum' 1 
bre. 

De las hojas del arbol llamado en ardbigo alcana, 
en fra bees traesne 6 troene , en latin ligustr um vul- 
gar ey y en Castellano comunmente aligustrey echadas 
d macerar en agua , se saca un color amarillo ; y’ha- 
ciendd esto mismo en vinagre , u otro dccido seme-' 
jante ,un color encarnado , que emplean las Negras 
del Africa para tenirse las unas de un hermoso encar- 
nado tan durable^ como ellas mismas. r.! ; 

• El isaridaloa’oxo. que 'se vende en nuestras Drogue- 
sfas y se cria- en laslndias Orientales , Reynode Coro- 
mandel! y en donde le llaman pantagai, y se usa alii pa- 
ra color de sangre. 
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NOT A 1 8. PAG. 93. 

E L zafre 6 safre es un compuesto sacado de la mez- 
cla del cobalto , 6 de la tierra del bismuto , core 
la potassa , y arena. De ello resulta , en virtud de va- 
rias preparaciones , el color azul que sirve para las 
Blanquerias de lienzos , para hacer el esmalte azul , o 
azul de esmalte , y para losbanos y pintnra de la lo- 
za &c. Los que quisieren instruirse mas por menor 
en ’lo que es el zafre , podrin ver la Memoria 26 del 
tomo 2. de las Memorias instructiva^;- y curiosas sobre 
Agricultural Comercio , Artes , &c. que se vender core 
esta Obra. L :v;,; vj | 

NOTA 19. PAG. 95. 

E L bismuto es un semi-metal conocido tambien por 
el nombre de estano helado , y a quien se ha ca- 
lificado siempre de mar cash a por excelencia. _Su color 
se asemeja al de el estano 5 y el caracter distintivo de 
la mina de bismuto consiste en que despues de ex- 
puesta al ayre , representa la variedad de colores del 
cuello de paloma.* La verdadera mina de bismuto es- 
ta regularmente mineralizada por el arsenico, y por 
lo comun contiene cobalto, 6 plata , aunque en mui 
corta cantidad. Hay varias especies de minas de bis- 
muto en Saxonia, Bohemia , y Suecia, de las quales unas 
son pardas , otras azuladas , y brillantes , &c. , y y® 
no dudo que las habrd tambien en Espana , aunque a® 
conocidas todavia. 

Este semi-metal se derrite 6 funde con solo la lla- 
ma de una vela , y por consiguiente ayuda d que se 
fundan con mas facilidad los demas metales , aunque 
los dexa tan quebradizos o agrios como el lo es. Si se 
mezcla con el cobre fundido , le blanqtiea de el mis- 
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mo modo que el estano. Mezclandole con este Ultimo 
resulta mas sonor©.-, y aun le da una consistencia que 
se acerca £ la de la plata , segun se advierte en el es- 
tate de Tnglaterra , que , segun dicen , estd ligado coa 
una mezcla de bismuto , y rdgulo de antimonio , y aun 
tambien con una porcion de cobre. La propiedad que 
tiene el bismuto de unirse con todos los metales , aun 
Jos inas duros , & excepcion del zinc , ha hecho que 
algunas veces se- le de el nombre de imdn de, los m- 
tale-s. Este semi- metal es volatil ; y asi , expuesto al 
fnego exbala unas flores en forma de copos , que no son 
otra cosa que la tierra metalica privada de casi todo 
m flogisto* o vby ■ 

Disol viendo el bismuto por medio del aeeido ni- 
troso , y precipitandole con solo anadir agua d la di- 
solucion , se saca una 1 cal blanca , d que en Francia 
llaman bianco de bismuto , bianco de Espana , 6 bianco 
de per las. Esta misma disolueion da una - tinta sym- 
patiea; * con la qual, se escribe sin que,en el pa.pel que- 
de iSehal alguna; pero pasando por encima ligeramen- 
te u.n pincel mojado en lngado de azufre disuelto en 
agua ,.aparece inmediatamente la escritura , porque el 
fjlogisto del azufre hace revivir el metal uniendose con 
el;,, y volviendole d su color natural. 

■ - : i ■ 

KOTA 20. PAG. 98. 

I A coehtnilla b grana .de Indias .es una substan*? 

-j eia,4;qqe , como todos saben , se emplea en la tin? 
tiUra-cle lanasi-sedas^hilos , y algod.on para los colores 
de escarlata , carmesies , morados , pdrpuras , cafees 
fipos-,| canelds-i, &e. y la qual nos viene del- Reyno de 
Mexico en granos pequenos , redondos , y chatos , con- 
vexos por un lado , y concaves por otro. El verdadero 
qrigen de es,ta subst^icia estiivo ignorado por mucho 
Uempo.^y ajgunpsj la : rniraban ' g<pi. seinilla. de algu T 
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m pknta | pero hoy que ya nos consfca su modo de vi- 
vir por laHistoria Natural de ella escrita en olandes,* 
y en francos , y putelicada e© ^Aiosterdain en* 17®.^* 
sabemos quo es un pro-gallinsecto (*) dcsccado , y dc 
cuya existencia podemos facilmente asegurarnos. Si se 
le echa a remojar en agua , 6 vinagre ha ; sta que se hin- 
che , y se le examina despues cpn el vidriode aumen r . 
to; , so di^tinguirdn los-. (diferentes anillos del cuerpo del 
insect© , y aun tnuchas veces las patas enteras-, y sus 
ligamentos. Puede cornpararse la figura total de la 
eochinilla a la de nuestras chinches caseias , porque en 
estando desecada , es del tamano de una lenteja pe- 
quena , hetnisrerica , de un colo,r encarnado negruscoi, 
$in olor alguno t y tine de encarnado. 

EL Reyno de Mexico es el unico Pays en donde se 
recoge la eochinilla , y en dl con espeeiahdad en el 
Valle de Oaxaca. Este insecto vivxparo (**) se estable- 
ce en las hojas de distintas plantas, y los Indios le re - 
cogen , y colocan .sobre otra conocida por : los nom- 
bres de higuera de Indicts , car das sa , raqueta , nopal, y 
qpuntia *a que en Andalucia llaman comumente bigue- 
ra de tuna , y a su fruto higo de tuna , b' bigg chum- 
bo. Los Indios la eultivan con cuidado alderredor de 
sus habitaciones ; y para conseguix una cosecha se- 
gura de eochinilla , la siembran , digamoslo asi, sobre 

las hojas 6 pencas de dicha : planta. ; : - 

Pa 1 * 



■ j En~ia Historia Watural se da el nombre de yro-gallin 
sector a unos animalillos pequefios que participau de nu^bes d'e 
losfcaraeteres de los galfinsectbsf pero que-- sin emfeargo'tienen 
ottos que les son- particulares. Llamamse: gallinsectos ( insectos 
de agalla ) aquellos insectos que nacen , y crecen- sobre las plant* 
tas , y arboles, y que pareciendose a las agallas , nada tieneo 
'de comun con ellas mas que la semejanza exterior,, 
v (*#) Los - Na^ralistas llaman" animates niviparot a aquellos 
que saleh ente&mente formados del vientre de la madre ; y es- 
tte tienen * sin . corttradicion * el primer lugar en el ordsn 
Reyno animal ? siend'o el hombre el primero de todos* 
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Para esto' hacen con heno mui fino , con moho de 
Srboles 1 o con la borra interior del coco , unas espe- 
cies de nidos mui pequenos semejantes a los de los pa- 
jaros , y & que ddn el nombre de pasteles. Colocan en 
cada uno de ellos doce , o catorce cochinillas , y esta- 
blecen tres,oquatro nidos en cada una de las pencas 
u jhojas de la planta , en donde quedan asegurados por 
medio de I'as espinaS que - naturalmente nacen sobre' 
ellas. A1 cabo de tres , 6 quatro dias producen aquellas 
cochinillas en sus nidos millares de hijuelos extraordi- 
nariamente pequenos , y mueren las madres pocos dias $ 
despues. Entretanto salen del lugar de su nacimient® 
las cochinillas recien nacidas, y trepando por las pen- 
cas , se afianzan en ellas, y chupan su jugo , que es 
'sft linico alimento ; pero sin danar a las hojas , ni k la 
planta , en lo qual se diferencian de los gusanos de 
Seda. 

Estos insectos buscan siempre los sitios de las plan- 
tas mas verdes , y mas abundantes de jugo para lograr 
mas alimento, y tienen cuidado de poherse en los si- 
tios de las pencas que estan mas al abrigo de los 
vientos ,y de las lluvias. Mientras que las cochinillas 
son todavia pequenas es necesario tener un cuidado ex- 
tremo, tanto para impedir que las maten, 6 incomodeti 
dtros insectos y como para mantener las pencas lim- 
pias , y desembarazadas de ciertos liilos semejantes I 
ios de las telas de aranas que se forman sobre los no- 
pales. Tambien se las debe preservar del mucho frio, 

6 del mucho calor , que las son igualmente contrarios; 
del. mismo modo que de el viento , y de la lluvia y 
especialmente .quando v£n naciendo:.,porque si enton- 
ces penetrase el agua sus nidos , se moririan. Por eso, 
para preservarlas en tal caso , tienen aquellos Indios 
la. costumbre de cubrir los nopales con sus pe tales, 
que son unas especies de esteras usadas entre ellos,. 
f Es verdad que la cochinilla silvestre , que se mul- 
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tiplica por si misraa sobre los nopales ;• que nacen en 
las montanas sin cultivo , estd expuesta I aguantar to- 
das estas incomodidades ; pero tambien es cierto que 
despues de muerta es de tan poco valor , tan grumo r 
sa, de mal olor , y tan poco abundarite de .color;, que 
jamas se la debe mezclar con la cochinilla fitia que se 
cria en los nopales cultivados. 

Cosecbas de la cochinilla.'., o; / .«»;> * 

ufc no . iala.o;. o no pdf; fitf 

H Acense cada aho tres cosechas de cochinilla , y 
de estas es la primera la de las madres , que 
despues dehaber propagado su especie mueren en sus 
riidosi A los tres , 6 quatro meses ,.segun el clima , 6 el 
temperamento. del ayre , quandonya las prirperas co- 
chinffias han crecidp , y engordado: josuficiente; para 
■ddr otra nueva generacion y aun quando ya ban co- 
menzado a darla , las van recogiendo los fndios con 
mucha precaucion de end ma de los nopales .,: y para 
ello se sirven de una especie: de ; pinzas .destinadas £ 
este uso. Y esta es la segunda cos.echa b fa, primera 
de la cochinilla que se ha .criado alrdescubiertoi) vjiun 
Tres * 6 quatro meses despues recogen del propio 
modo la segunda generacion de las cochiuillas que na* 
cieron sobre.los nopales^ : y que hahiendptya criecido* 
y hechose fuertes^han propagado la especie;. Pero co-s 
mo entonces dl ireCdgef las Cochinillas madres , rteco- 
gen tambien muchas'de las hijas , y suelen raspar las 
pencas para despegarlas , mezclando estas raspaduras 
con la cochinilla . por eso dan regularmente a la de 
esta tercerp: :cosechi,*el nombre de graniHa* - chart 
. Quando ya se acerca eltiempo de las lluviasiy y To® 
frxos .,cortan los Indios lashojas .del? nopal mas cargaA 
das .de nueva cochinilla , y llevandolasa sus- casas con- 
servan en ellas estos insectos , que se mantienen, y cre- 
cea-cotti.eL abrigo. Estos,nopales 6 higueras de Jndias 
si * son 
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sas 6 suculentas, que siendo mui humedas , puedeh, 
aunque sin raizes , y sacadas fuera de la tierra , conser- 
vars(> por mucho tiempo sin pudrirse , ni secarse ,'por- 
que la ! 4bPndaridia de su jugo las sieve para que.se 
mantengan frescas. Luego que ya ha pasado la estacion 
de las lluvias , vuelven los Indios d comenzar las cose- 
chas , colocando en los nidos las cochinillas reserva- 
das , como queda dicho ; y de este modo prosiguen de 
un anq en otro sin variacion en su metodo. 
y , siHnfrfpon ul> ■ ~Vi <r.o '■ '-itvyj' If"** [ 

Modo de ah o gar la cochinilla «, 

M ADA hay que deba executarse con mas prontitud 
quando ya se ha recogido la cochinilla , quee 
hacerla morir ; porque como estos insectos pueddn vi- 
vir por algun espacio de tiempo separados de la planta 
de que se alimentan , podrian ddr d luz su nueva ge- 
neration , y escapandose , quedaria perdida para el due- 
go. Por lo comun se hace esta operacion en agua 
caliente , d en los tamascales , 6 temascales , que son 
unas especies de hornds pequenos hechos expresamen- 
te para el caso. Otros las hacen morir tostandolas en 
unas como sartenes de hierro chatas , que colocan so- 
bre el fuego , y de las quales se sirven las mugeres pa- 
ra coceii sus panes 6 tortas de maiz. 

»o. El modo de ahogar la cochinilla irifluye mucho so- 
bre su color !, y la hace tothar varios nombres. Lla- 
mase renegrida aquella que se ha ahogado en cestas 
nietidas en agua caliente, porque queda de un encar- 
nado mui obsouro, y pierde en el agua-aquel bianco 
exterior de que la cochinilla estd cubierta quando vive. 
A la que se ha hecho morir en los tamascales , se la 
da el nombre de jaspeada , porque con efecto queda 
as i por el polvo bianco que naturaimente tiene sobre 
si el iasecto , y por el color encarnadq , / transparent 
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re con que le ha dotado la Naturaleza. / la que se 
tuesta en los comales 6 planchas de cocer el maiz , se 
llama negra , porque resulta como quemada. 

Las madres muertas por srmismas despues de ha- 
ber propagado su especie , y que por esta razon har* 
quedado flacas,no producen despues de desecadas mas 
que de quatro libras una ; pero las cochinillas que se 
ban cogido vivas separandolas de las peacas , y que des- 
pues se han ahogado, y desecado , dan de tres libras 

una. . ; v 

En algunos parages llaman cochinilla me s tec a , g 

cochinilla finci ,y dome'stica , a la que se ha criado con 
las precauciones referidas ; y preparada como se ha 
dicho 7 puede conservar su parte colorante por mas de 
ciento y treinta ahos sin padecer alteracion •> segun lo 
experimento Mr. Hellot con una escasa cantidad de 
Cochinilla que le embiaron de Amsterdam , .acorn pa- 
nada de las pruebas necesarias de ciento y treinta ahos' 

de antigiiedad. . 

* Tambien se coge otra especie llamada cochinilld 
silvestre 6 campesina , porque se cria natural mente so- 
bre una clase de nopal 6 higuera de Indias que crece 
en las. montafias y otros parages sin cultivo , y cuya 
cosecha se hace del mismo moao que la del kermes, 
que tambien se cria sin nuestro socorro. Esta higue- 
ra silvestre tiene en sus pencas muchas mas espmas 
que la cultivada ; y como la cochinilla que en el.la se 
cria es de menos calidad , y da menos tintura .que la 
otra , es por lo mismo mas barata. 

Las Provincias de Mexico en donde se recoge mas 
cochinilla , son las de Tlascala , Oaxaca , y Goathema- 
la en, Honduras. Es necesario que este ramo sea de un 
trafico considerable 9 pues habiendose calculado en 
1736 que entraban en Europa cada aho ochocientas y 
ochenta mil libras de cochinilla , de la qual solo era 
la tercera parte de la silvestre; y habiendose aumen- 

-iTom Xx ta ~ 
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tado desde entonces hasta ahora este producto en pre^ 
cio , y cantidad , debe por precision emplearse en se^ 
mejante rarao macho niimero de vasal los , y resultar 
un producto a la Naciori de los. mas extraordinarios. 

La mayor cantidad que hoy se trae , y el exorbi- 
tante precio a que de mas de quince anos a esta par- 
te ha subido semejante droga prueba bien su general, 
y prodigioso con sumo en la Tintura. Tambien se saca 
de la. cochinilla el carrnin : se la empiea en la Medi- 
cina como un remedio sudorifico ; y no falta quien ase- 
gure que en Italia hacen las mugeres uso de ella para 
no abortar. 

Quando la cochinilla se ha averiado con agua del 
mar por razon de naufragio , b por haoer demasiada 
agua el navio en que verna , disminuye mucho de su 
precio, porque como la sal marina rosa el tinte de 
la cochinilla , no puede esta en talcaso servir mas que 
para hacer los colores purpuras , que tampoco salen 
los mejores ; y asi , qualquiera que trabaje. en descu-* 
brir el modo de poderse servir con uti l id ad de la co- 
chinilla averiada , hard a la Patria ese benefieio. 

NOT A 21. PAG. 98. , 

P ARA sacar el e-spirit u de. nitra , se tofna una parte 
de nitro bien reducido a polvo , y mezclado eon 
tres: partes de ar cilia ; y colocado uno y otro en una 
retorta , y esta en horno de rebervero , se la aplica un 
recipiente grande enlodando las junturas , y se la da 
fuego lento para calentarla , y hacer que destile un po- 
co de ftema. Despues se aumenta el fuego, poco d po- 
co hasta que; comienzan a salir unos vapores rubios, y 
se continua el fuego por sets , u ocho horas. Y por dh 
timo, se dexan en friar los vases., se desenlodan , y re- 
cogiendo con gran ligereza el licor destilado, se guar- 
da en vasija bien cerrada , y colocada en lugar frio, 
para refrenar la vivacidad de. los hurnos que cQntxnua- 

men- 
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mente exhala ; pues mediante el frio se eondensan los 
vapores , y se disminuye el movimiento intestino del 
licor. 

Tomando i 6 onzas de este espiritu de nitro , y 
agregando quatro onzas de sal ammoniaco en polvo, 
se saca una agua regia mui buena. Para ello, eehese 
uno' y otro en un matraz, 6 en otra qualquiera vasija 
de vidriode bastante cabida , y pongase esta entre are-: 
na un poco caliente has! a que la sal ammoniaco ljegue 
a estar disuelta de el todo. Eehese luego esta disolu-. 
cion en una botella , y tapese mui bien con cera para 
one se conserve sin perder cosa considerable de su 
fuerza , y de esta suerte se tendra una agua fuerte 
(segun la llaman los Tintoreros) , mui buena para disolf 
ver eloestaho. . ■ 

, NOT A 22. PAG. 99. 

* " " - • • : 1 j . • • 1 1 < \ - f \ < ' \ ? . 1 : 1 - • ■ - ' \ : . 1 ‘ i ' • J 

mgjno de nuestros Estaneros gasta el estano de 
i sombrerUlo de que habla el Autor ; y aun ailgu- 
nos ignoran la clase de estano que es. El que.comun-r 
tnente trabajan es el de Inglaterra llamado estano de 
Cornoiidilles ; y el Maestro Estahero Poleto asegura 
haber trabajado el de nuestras minas die Monte Rey s 
que desde luego le parece excedia en calidad al de 
Inglaterra. 

. , NOTA 23. PAG. 102. ' , 

L agua a que comunmente Hamamos gorda , solo es 
m a buena en laTintura* para el .tinte negro. Dinse 
los nombres de agua gorda , dura , cruda , o xalitrosa, 
a aquella en - .que el xabon agitado con l>a mano na se 
disuelve con igualdad , ni hace espuma , sino que se 
corta , y separa en grumos mas , b menos gruesos , se- 
gun que el grado de crudeza del agua es .mas. , o me- 
nos considerable. Esta agua produce los mismos. efecr 
tos en el chocolate , y no entemec.e los ggrbanzos , m 
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guisante? que se hacen cocer en ella ;• pero cuece me- 
jor el pescado que «l agua dulce. Saca menos fuerza 
de el grano preparado quando se hace con ella la cer- 
veza : conserva mejor el color de las yerbas que se 
cuecen en ella ; y no lfmpia la ropa blanca sbcia , co- 
mo lo hace el agua dulce , &c. 

Los accidos tienen la propiedad de encrudecer 6 
poner gorda el agua , y con este motivo advierte el 
senor Horae •(*) , que las sales alkalis vuelven lechosas 
g : turbias todas las aguas que se encrudecen artificial- 
mente , a excepcion de aquellas que lo estan con los 
accidos. De .aqui saca las regia general de que todas las 
aguas que cor tan el xabon , cambian tambien de color, 
y se entdrbian con los alkalis , por quanto ambos efec- 
tos dependen de una sola causa ; y que asi , examinan- 
do este cdmbio de color , se .puede descubrir en el agua 
un grado de crudeza , que el xabon no podra hacer 
conocer. 

Las aguas dulces , dice que son aquellas que no cor- 
tan el xabon, y cuyo- color de ningun modo se alte-. 
ra con los alkalis. Que las aguas gordas en primer 
grado son aquellas, que , aunque no corten el xabon, 
pierden sin embargo su transparencia por la mezcla 
de los alkalis.; y que el segundo se reconocera en aque- 
llas aguas^ en quienes se adviertan los dos efectos d un 
tiempo. El agua de la primera clase e's la mas dulce; 
y la de la segunda puede servir para algun ahorrode 
la primera. Para endulzar qualquiera agua gorda , es- 
:t2;blece que se le eche un poco de sal alkali , y que 
,se aguarde a que se aclare el color lechoso producido 
por ella y como hay aguas mas , 6 menos gordas, 
; : r on if. . de 



(*) Ensayo sobre el blanqueo de los lienzos , que acabo de 
publicar : y en el qual podra qualquiera ver la prolixidad eon 
que este habil Quimico ensefia a conocer las aguas gordas en 
sus distintos grados ? y el modo de endulzarlas. . 



FUNDACION 

JUANELO 

TURRIANO 







4e el misrao modo que alkalis mas , 6 menos fuertes, 
previene para ello el metodo siguiente. 

„ Hagase disolver una cierta cantidad de sal alka- 
i| en porcion determinada de agua dulce : echese 
w en una cierta cantidad de agua gorda parte de esta 
„ disolucion poco a poco , mientras se aumentare el 
,, color lechoso ; y quando este se halle en su mas alto 
„ grado , dexese reposar el licor hasta que se aclare. Sa- 
v quese aparte lo claro ; y si echando en ello algu- 
» gunas gotas de la disolucion no se percibiere blan- 
„ cura alguna , es serial segura de que el agua esta ya 
„ dulce. Pero si,*"al contrario , se enturbidre todavia , es 
„ preciso continuar echando la disolucion , y por este 
w camino se conocera la cantidad de sales alkalis que 
„ es ; necesaria para endulzar qualquiera porcion de 
jj-agua gorda w . 

1 : NOTA 24. PAG. III. . 1 



L pie ctibico de que en esta Pag. habla el Autor, 
H j es el pie de Pads , y este contiene setenta libras 
de agua de fuente , y setenta y tres y media de la del 
mar. El pie de Castilla esta con el de Pans en la 
proporcion de 7 a 6 , esto es , que 7 pies nuestros ha- 
cen 6 de Paris : y contiene quarenta y quatro libras , y 
cerca de una tercera parte de otra de agua de fuente. 
En este supuesto , hacen los 60 pies cubicos un mil 
y cincuenta azumbres de agua con poca diferencia. 



NOTA 25. PAG. 1 17. 



L AS raizes de las malvas , las de malvaviscos , y las 
de la consuelda o consdiida mayor, y menor, son 
blancas , y viscosas, y pueden emplearse en lo que di- 
ce el Autor ; pero lo mas seguro es atenerse a lo que 
queda dicho en orden a,l modo de endulzar las aguas 
en la nota 23. , 
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NOTA 2 6 . PAG. i20. 

E L #/«*?;, eri la-tin. cincum , es un semi-metal del co« 
lor del estaiio , pero que tira algo a azu.b, com- 
pue-sto dei 'ana substancia terrea , btanquizca , y un no« 
eo arsenical , con mucho flogisto. Aunque se diferen- 
cia de la calamina por la forma , y por el color , con 
todo esp' tieraen ambos las propiedades comunes de unir-t 
se. ccn e.l cobre, y de dark: color de oro. En Goslar 
le sacan de las niinas de piomo , y en Iuglaterra de 
las de dslano , siendo este ultimo mas tenaz , y ha- 
ciendo por esta razo.n que resulten menos fracd'es los 
metales con quienes se le. une. El zinc de las indias es 
e.l mas billjante.:, pero al mismo tiempo el mas agrio’ 
y es creer i que si al zinc se le agregasen; los fun- 
dientes que necesita, se le llegara-d dir la maleabili- 
dad de los metales. La piedra imin atrae las limadu- 
yas del zinc del propio modo que las del hierro. Es 
mas quebradizo d vidrioso que el hierro., el cobre , 6 
eb'estano ; pero niucho mas maleable que el bismuto 
o que el regulo de antimoaio , !y solo se le puede.tra-* 
bajar con el martiilo en frio. No se sabria como ba- 
tirie en caliente , porque se funde inmediatamente que 
comienza a ennegrecerse en el fuego. Del mismo mo- 
do que el cobre es entre fodos. los metales imperfec- 
tosceLque mas resiste. al luego , ,asi es el zinc el que 
con mas facilidad se quema. Quando se le funde en 
vasija abierta 6 destapada, se enciende por poco que 
se avive el fuego , baciendo una llama azulada que du- 
ra mientras hay la menor particula metalica , y. sin 
que haya mas medio de evitarlo que el de apartarie 
de la lumbre. Mientras se quema despide un humo que 
se pega a las paTedes de la vasija , 6 a las del hornillo,' 
unas veces en forma, de lana. blanca , y ligera , y otras 
en la de una substancia mas densa,y de color ceai* 

cien- 
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ciento ,.que es d lo' que se ha dado el nombre de flo- 
res de zinc. Tambien se la Hama , segun las xircunstanH 
eiasa que se la a plica-., t-utia * laadmia , . caXamina ; d$ 
homillos , Sc. que todo ello , exceptuando Ids ctrer- 
pos extra nos que pueden mezclarse con ella acciden- 
talmente , no es otra cosa que la cal del zinc , sus ce- 
nizas , 6 el zinc que ha. perdido su flogisto-, que es 
quien leida la calidad metalica.: Si se le.pone d fue- 
go grande en vasijas cerradas.en donde su. flogisto no 
pueda evaporarse sube enteramente d lo alto de la 
vasija. Es cerca de seis veces mas pesado que igual volu- 
men de agua. En el Comercio corren dos suertes de 
zinc , que son el de Indias , y el de Goslar ; pero este 
no es , ni con .mucho , tan bueno como el primero, 
porque contiene mucha basura. 



E L vinagre destilado d.isuelve mui bien todas las es- 
especies de cal que se sacan del plomo ; y esta di- 
soluoion d-d unos cristales 'despues de evaporada , que 
es a lo que se llama sal de Saturno. La disolucion se 
hace del modo siguiente. Echese en lin matraz una li- 
bra de albayalde reducido d polvo fino, y vaciense en- 
cinja de dos y media d tres azumbres de vinagre des- 
trlado* Pongas, e el matraz en bano de arena caliente, 
y dexese en digestion la mezcla hasta que el vinagre. 
quede perfectamente saturado , lo qual se reconoce en 
que ya no hace efcrvescencia. Hecho esto * filtrese el 
licor, y guardese en botella , porque este es el vina- 
gre de Saturno , de que se saca la sal 6 azucar de Sa - 
turner 

Para esto, pongase d evaporar en cazuela de vi- 
drio el vinagre de Saturno hasta que quede reducido d 
su mitad , 6 d las tres quartas partes, y filtrando- en- 
tonces el licor , se vera. que al paso que se va enfrfan- 



NOTA 27. PAG. 121 
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do , di unos cristales en forma de agtijas mui bn- 
llantes , mui blancas , y entrelazadas unas con ot-ras; 
que es a lo que se llama sal 6 azucar de Saturno , y 
cuyo ultimo nombre la proviene de que tiene un sabor 
azucarado. En habiendose ya quajado una porcion de 
cfistales , se decanta el licor , y poniendo a escurrir la 
sal ^ se prosiguen con el licor restante las evaporacio- 
nes , y cristalizaciones , hasta que ya no da sal alguna. 
Eos til timos cristales que se forman no son tan bue- 
nos como los anteriores ; pero puede purificarselos ha- 
ciendolos disolver en agua destilada , y prosiguiendo 
despues en todo las operaciones del filtrado , y cris- 
talizacion , &c. i; 

t NOTA 28. PAG. 121. @ p 

Y Ease la nota 18 , en donde se ha explicado lo que 
es el bismuto. 

' -urd NOTA 29. PAG. 121. 

E L arsenico propiamentetal , es un veneno activo que 
se saca de la mina de cobalto ,de la qual ascieu- 
de en humo al tiempo de tostarle. Este humo vd d pa* 
rar d un callejon de tablas de mas de ciento y treinta 
varas de largo , mui biemcerrado , y d cuyas paredes 
se pega. Cada seis meses limpian estas paredes , y le 
recogen , y sublimandole sacan las tres especies de 
arsenico que conocemos , que son el bianco 6 cristali- 
no ,el amarillo d que comunmente llamamos rejalgar , 
y el arsenico roxo. Algunos confunden el amarillo con 
el oropimente ; pero este se distingue del arsenico en 
que estd en masas de color de oro , brillantes , que se 
rajan facilmente^y que se desmenuzan entre los dedos 
con fdcilidad , al contrario del arsenico. 

• Los Tintoreros Franceses cuentan el arsenico entre 
sus drogas no cqlorantes; y hacen de el un consumo 
considerable para sus tinturas, NO- 
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NOTA 30. PAG. i2r. 

L A sal de Glaubero no es otra cosa que la results 
del alkali marino mezclado con el iccido vkrio- 
lico. Para sacarla , echense en una cazuela de barro 
cristales de barrilla , y haganse 'disolver en cantidad su- 
ficiente de agua caliente. Echese poco d poco en esta 
disolucion accido vitriolico debilitado con agua , y se 
verd que resulta una efervescencia mui viva. Conti- 
miese agregando accido hasta que no se verifique efer- 
vescencia alguna , y que la mezcla quede perfecta- 
mente saturada. Filtrese entonces el licor , y pongase 
a evaporar i fuego mui lento , y en enfriandose se ve- 
ran formarse unos cristales gruesos en forma de agu- 
jas , que es a lo que se llama sal de Glaubero t 6 sal 
admirable de Glaubero. 

NOTA 31. PAG. 124. 

C OMO el Autor no explica la cantidad de agua qtie 
debe emplearse para estos cocimientos , convie* 
ne que se tenga presente , que tanto en los banos de 
cocimiento , corao en los de color , se acostumbra em- 
plear un.cubo , y que este se regula por tres quartillas 
de arroba de agua. 

NOTA 32. PAG. 130. 

V Ease la Descripcion de la Cochinilla en la no* 
ta 20. 

NOTA 33. PAG. 130. 

H AY laca artificial , y laca natural. La primera es 
la que se extrae de las flores yhacieiidolas cocer 
a fuego lento en legia conveniente, 6 destiMndolas mu- 
Tom. I. Y y chas 
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chas veces con espiritu de vino , 6 en fin de otros 
modos. 

La laca natural es una especie de cera resinosa 
que las hormigas volantes de ciertas Provincias de las 
Indias Orientales , como Pegu , Siam , Bengala , y Ma- 
dagascar , recogen de varias flores , y con la qual bar- 
nizan las ramillas de los arboles en que hacen sus hi- 
dos , 6 las que las ponen aquellos Indios hincadas en 
tierra para el mismo efecto , que algunas veces sue- 
len ser pedazos de cana ; y d esto es a lo que se da 
el nombre de verdadera laca , o de resina-laca. 

Esta laca , que es la que emplean en la hermosa 
tintura escarlata que se hace en Levante , sirve princi- 
palmente para dar color a. Jos tafiletes , y tambien- pa- 
ra el lacre , y los barnices ; y mezclandola con algu- 
nos dccidos hacen los del Pays una tintura encarnada 
mui buena , y mui tendz en los lienzos , e indianas 6 
cotones estampados. 

Varios Autpres aseguran que despues que aquellos 
Indios han separado la laca de las ramas , la muelen en 
tin mortero , ' y la eepan en agua hirbierido : que en 
estando el agua bien tenida , la separan , y echan otra 
repidendolo hasta que ya no adquiere color : que des- 
pues de evaporada el agua , se espesa aquella prime- 
ra tintura acercandoia al fuego : que juntan , y guar- 
dan con cuidado las primeras gotas transparentes que 
pasan por el colador de lienzo , porque esta es la la- 
ca mas hermosa ; y que la que resulta despues expri- 
aniendo el colador , y rayendo^con un cuchillo la que 
queda pegada a el , es de color obscuro d mui su- 
bido , y de calidad bien inferior. De esta primera pre- 
paracion provienen todas las lacas que se sacan con el 
socorro del Arte , y que se emplean para la pintura en 
jninatura , y al oleo , las quales son unas pastas seca's 
•a-quienes se d^ el color de- la laca , segun los grados 
cecesarios para aumentar , o disminuir la fuerza de las 

tin- 
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tintas. Por estb la laca de Venecia no es otra cosa que 
una pasta hecha con la cochinilla silvestre 6 grand la,, 
despues de haber extraido de ella el carrnin ; y la la- 
ca columbina otra pasta sacada del tamo 6 tundiduras 
del pano tenido en escarlata , &c. 

Hay dos especies de laca natural en paullos. La 
primera que viene de Madagascar , y cuesta poco, 
es de color de anabar amarillo , y esta cargada de al- 
veolas o celdillas llenas de chrysalidas de color cent- 
ciento ; pero esta apenas se conoce en el Comercio. 

Y la segunda, que es la buena , y verdadera laca , pa- 
rece enteramente roxa mirada d la luz , y es mas pe- 
sada y compacta que la primera. La que viene hoy 
dia en granos y en tablillas, estd por lo regular mez- 
clada con tierra , 6 mas bien con mitad de resma, o de 
pez griega ; y ademas de que^ni tiene la dureza , m 
la hermosura, no puede ser tan d proposito como aque- 
11a hermosa laca de que se sirven en la China , y— so 
el Tapon , y que se trae de Persia. La laca en tabli- 
llas la hacen derritiendola para extrae'rla de Ios pa- 
lillos y vaciandola sobre una piedra de marmol en 
donde la dexan enfriar ; y la laca en grano la compo- 
nen de las hezes de la anterior despues de haberlas pu- 

rificado. , ... . 

El celebre Boerhaave expone el modo siguiente de 

extraer la tintura de la laca. Tomese , dice , la goma 
laca reducida d polvo mui sutil , y rociesela con azeyte 
de tartaro hecho por deliquio , de forma que quede e 
todo reducido d una pasta o masa blanda. Pongase la. 
mezcla d un calor lento para que pocca d poco se va- 
ya secando, y en estandolo, dexesela_a todo ayre sin 
calor , para que el azeyte se liquide. Venficado esto, 
vuelvasela al calor lento d fin de que se seque otra 
vez y repitase la misma operacion basta que disol- 
viendose la goma enteramente , Uegue d tentc el azey- 
te en un color hermoso purpureo. Preparada asi la> 

Yya raa * 
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materia , y estando seca , introduzcasela en redoma 
de cuello largo, y vdciese encima la cantidad de es- 
piritu de vino bien rectificado que sea necesaria para 
que sobrepuje d la mezcla como en cosa.de tres, 6 qua- 
tro dedos. Tapese la redoma ligeramente con un cu- 
curucho de papel , y pongase a un calor moderado de 
inodo que pueda herbir mui lentamente por espacio de 
dps ,o tres horas. Dexese despues enfriar ,.y decantan- 
do entonces el licor que sobrenada , guardese en bote- 
l|a bien tapada. Agreguese al l’esiduo igual cantidad de 
espiritu de vino , y repitase la misma operacion basta 
que este no saque ya tintura alguna. Arrojese en este 
estado el residuo como inutil , y mezclando las tintu- 
ras , dexense reposar para que se depuren por la preci- 
pitacion de la parte feculenta que contuvieren ; y eva- 
porando despues el licor a fuego manso hasta que se 
consuma la mitad , se conseguira la verdadera tintu- 
ra de la laca para.sus propios usos. 



‘lit 



NOT A 34. PAG. i 3 r. 




\Tgestion , es echar alguna cosa en agua, u otro 
qualquier disolvente para que se ablande , y tal 
vez se deshaga por medio de un calor lento, en lo qua! 
se distingue de la maceration , porque esta se hace sin 
calor. 

NOTA 35. PAG. 134. 



T Ratando el Autor de los Medios para perfectionar 
el Arte de la Tintura , de el encarnado de rubia, 
expone las experiencias siguientes; 

Habiendo puesto & secar a la sombra la raiz de es- 
ta planta , y reducidola despues ^ polvo, eche un qtiar- 
teron de este en una redoma de vidrio , y encima una 
onza de sal de t^rtaro disuelta en doce onzas de agua 
de rio. En este estado mantuve en infusion el todo ! 

por 
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p»r tres dias, y cuide de revolverlo It tnenudo para 
facilitar mejor la extraction del color. A1 cabo de los 
tres dias fiitre el licor roxo , y~ echado eh otra re-' 
doma , le agregue una ; corta portion de agua ac-eda 
hecha con levadura de pan , y cubri la redoma de 
suerte que tuviese alguna comunicacion con el ay re 
exterior. La fermentacion fue poco d poco establecien- 
dose , y a los seis dias y a estabael licor bastantemente 
claro , y de un color leonado , y contenia eh el asientd 
de la vasija un precipitado encarnado obscuro , pero 
hermoso, en consistencia de bdlsamo espeso.'Habiendo 
luego intentado lavarle , advertf que tiraba mucho d 
quererse todavia disolver en el agua ; y esto , sin du- 
da , por razon de alguna porcion de sales que ahn con- 
tenia. En este estado me determine a sacar , inclinando 
la vasija , toda el agua que pude, y habiendo : hecho 
secar el residuo , que resulto de color encarnado subido, 
quedo en consistencia mui dura , sin quererse disolver 
aun en el agua hirbiendo. Pero no pude adelantar 
Baas la tentativa de empiear semejante color en la 
tintura , por quanto le perdi por tina casualidad ; bien 
que creo proseguir en esto mas adelante , porque la se-^ 
paracion de la parte roxa de la rubia es demasiado im- 
portante para que se dexe de procurar. 

La operation que yo habia hecho , ocasionaba es^ 
ta separacion ; pero nada me adelantaba en el conoci- 
miento de la fecula roxa. Por'eso , insistiendo en querer 
descubrir esto , y suponiendola de naturaleza resinosa 
tome una porcion de la misma raiz reducida i polvo fino’ 
y habiendo echado encima espiritu de vino hasta qud 
este la sobrepujo dos dedos , cuide de revolver el todo 
Varias veces por un dia entero. Al siguiente decante el li- 
cor roxo , y anadiendole nuevo espiritu de vino , prac- 
tique lo mismo que et dia anterior De esta forma con- 
tinue decantando el espiritu de vino , y ahadiendo otro 
nuevo hasta que vi que y a no tom aba color algunor 
y Biezclando todas las porciones de el espiritu que ha- 
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bia sacado , las puse en curcdbita de estano d destilar 
en bano-maria. De esta. operacion me resultaron como 
cosa de las tres quastas partes de el .espintu de vino, 
el qual debia salir mucho mas rectificado que lo que 
io estaba quan'do le emplee , pero habia contraido un 
color bermejo. Entonces puse aparte este espintu , y 
coloque en dos botellas el residuo o extracto , el qual 
era de un enca^nado obscuro , y mas vivo que el de 
una decoceion ordinaria de rubia. . 

De este residuo eche una porcion en un vaso con 
tres tantos de agua , y desde luego se incorporo pen. 
fectamente con esta sin formar nubarron alguno. A es- 
to anadl una infusion de sal de t^rtaro , que continue 
echandola poco a poco hasta que percibi un color mo- 
rado hermoso, que en forma de polvo nadaba en el 
liquido; y ash, anadi mayor porcion de agua para ta- 
cilitar mas la precipitation de aquel polvo morado , el 
qual se mantuvo con todo su brillo. , 

Sobre otra porcion de este extracto eche agua en 
que habia incorporadp algunas gotas de azeyte de vi- 
triolo , y de la mezcla resulto precipitarse un polvo 

amarillo hermoso. . . 

Echando despues sobre una porcion del mismo ex- 
tracto una disolucion de sal de t£rtaro , y encima agua 
accidulada , obtuve un polvo encarnado hermoso. 

Estos cambios. de color denotan un azeyte cuyo 
Sccido puede ser que tal vez este unido con el alkali 
voldtil que da este color encarnado ; y esta conjetura 
se halla autorizada por las experiencias de Mr. Geo- 
ffrey , sobre el azeyte de tomillo , impresas entre las 
Memorias de la Academia para el ano de if of. La 
mezcla del alkali fixo con el alkali volatil que pro- 
duxo el azul con el azeyte de tomillo, c£mbia aqui e 
color encarnado en morado ; y el 6ccido que puso de 

color naranjado el azeyte de tomillo , produce el mis- 

mo color en el azeyte de la rubia ? que tambien le da a 

• - erh 
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encarnado debrasil,al de orchilla , y otros. 

A esto se me podrd oponer que los- alkalis fixo§ 
cdmbian el azeyte de tomillo , puesto' ericarnado por el 
alkali volatil, en azul , y no en morado^ y que el mlsmo 
azeyte que los accidos cdmbian en naranjadO' es , an- 
tes de la adiccion de estos accidos , de color cetrino, 
y no encarnado , com© lo es el extracto de rubia. A 
ello respondo , que estas diferencias pueden provenir 
de el azeyte ,;y de la flema desprendidas- delj espiritu 
de vino que subio en la disolucion, y las quales^ que L 
daron con el extracto. Peroqueesto sea asi , 6 que sea 
de otra suerte , no por eso es menos cierto que este 
extracto no es otra cosa que un azeyte esencial pesa>- 
do , mantenido en disolucion oor un espiritu de virtb 
cargado de flema ,y de azeyte , y sujeto a las muta- 
eiones que las sales causan ordinariamente en bs azey- 
tes esenciales que tienen color. El espiritu de vino que 
ascendib en la destilacion , se halld cargado de el es- 
piritu rectificado de la planta que verisimilmente par- 
ticipa mas de la substancia salina que del azey te ; pues 
aunque este espiritu, de -vino debio i fesultar mui des- 
flemado, con todo eso no fue. posible hacerle que se 

encendiese. • ■' -i i 

Esta susbtancia salina ^ separada de el extracto por 
la destilacion!, p-arece que es la^ causa de la solidez de la 
tintura de la rdbia , y de que' ; su: color no^padezca al-. 
teracion con los dcCidos , ni con -los alkalis , en aten- 
eion d que si al extracto se le priva de ella , q'ueda 
sujeto d esta alteracion. No me ha sido posible des- 
cubrir qual sea su naturaleza , y solo tne ha parecido 
,que -reside en la parte de el color leonado de la pl-antai, 
respect© a que dd este colors! espiritu de vino , y ^Lqu’e 
tal vez serd del mismoearacter que la que reside en tb- 
das las raizes de naturaleza stiptica^ que todas son de 
buen tinte. Y asi,puedeser que quizds se irttentase 
con buen exito hacer solidos ciertos encarnados , como 4 
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por exeniplo , el del alazor , mezclando su resina coti 
,«na decoccian de zumaque , de corteza de aliso , de 
raizes de nogal , it otras. , ■ , : • 

Las^raizes. de la rubia pequena , llamada por Tour- 
nefort. rubeolar, cynancbica , y por Linneo asperula cy* 
nanchica , din unas flores encarnadas , y algunasveces 
blancas con olor d jazmin ; y sus raizes producen un 
encarnado muy bueno , segun consta de las experiences 
Jhechas por la. Real Academia de las Ciencias de Stoc- 
kholmo. 

; r NOTA 36. PAG. 143. 

L OS Tintoreros aplicados que quisieren adquirir co- 
nocimiento de la piirpura de los Antiguos , po- 
drin recurrir a las Memorias publicadas poco hi: sobre 
ella, y su restauracion en Espana , por el Director Ge- 
neral de Tintes Don Juan Pablo Canals. 

La semilla de la cana de America , llamada por 
los Franceses ballsier , canne d' bide , 6 baralou ± en 
latin cannacorus , y en espanol cana de Indias , tine 
en un color de purpura hermoso que seria niui util 
poderle fixar , y hacer durable. 

La planta llamada por nuestros Indios pacoseroca » 
y por Linneo alpinia racemosa , sp. pi. 2, que se cria 
ten la Martjnica 4 y eii ;#!:. Brasil v es del tamano , y ho- 
jas que la anteriotev y> produce un fruto tan grande 
como una ciruela v obiongo* triangular , lleno de una 
pulp*a fiiamentosa , y jugosa , de color azafranado , olor 
-vinoso , y agradable al gusto , que contiene muchas si- 
mientes triangulares^ amarillosas, y todas en un pelo- 
t lon , y cada uria con una almendrita blanca dentro. 
JSi jugo de este fruto da un color de violeta mui be- 
llo que resiste a las legias ; y mezqlado con un poco 
de agrio de limon , un morado perfecto. La raiz de 
esta planta llamada por los Franceses zefumbetb , y en 
Jatia -zerumbstkum- ,-rss. fluriosa . *c ;yi-co« 1 solo cocerla en 
voq ' agua 
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agua dd uti color amarillo mui belto. 

En Malabar se crian bosques de el drbol llamado 
theca , que no es otra cosa que una suerte de encina 
6 carrasca bastarda ; y de las hojas de el sacan aque- 
llos naturales un licor que los sirve para tenir su se- 
da , y algodon en color de purpura. 

La planta llamada por los Franceses morelle a grap- 
pes , grand morelle des Indes , vermilion plante, her - 
be de la Lac que , 6 mecboacan du Canada , en latin so~ 
lanum recemosum , aut phytolaca , y en espanol car -■ 
min , produce unas vaynillas esfericas blandas , y ber- 
mejas que contienen unas semillas negrizcas. De estas 
vaynas se saca un jugo purpureo , 6 morado que tira 
al color de carmin , y de el qual se hace (en otras 
partes) uso para la tintura. Algunos Medicos proponen 
que se empleen estas vaynillas en lugar de la grana 
kermes para hacer la confeccion de alkertnes ; pero 
para esto dice uno de nuestros Profesores de Medici- 
na , qiie se necesitan mas observaciones , y autoridad. 
Tambien llaman los Franceses lac que , o raissin d ’ A>ne~ 
rique , a lo que en latin phytolaca Americana majo- 
rs fructu , que es una planta mui semejante a la ante- 
rior , y originaria de la Virginia , la qual se cultiva 
actualmente en algunos jardines deFrancia. De las vay- 
nitas en que esta encerrada su simiente se saca un ju- 
go de color purptireo , que es mui bueno para la tin- 
tura. 

Los Indios fugitivos del Para se dice que llevaron 
& los habitantes de la Guiana el arbol llamado en su 
lengua tariri , de cuyas hojas se sirven para tenir el 
algodon en purpura , y morado , y aun se cree que ti- 
ne n con el las sus hamacas. 

De las pepitas del mirtho 6 arraihan hacen en Ale- 
mania una tintura de color de pizarra que tiene bas- 
tante brillo ; y entre las hojas de esta planta se en- 
cuentra un nido de escarlata semejante al kermes , y 
Tom. I. Zz ei 
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el qual encierra en su cascaroncillo un animal viviente. 
NOTA 37. PAG. 143. 

L OS granos de que habla el Autor son de peso de 
Medicina , cuya libra contiene doce onzas divi- 
didas en ocho dracmas , cada una de estas en tres es- 
crupulos , y el escrupulo en veinte y quatro granos. 
Cada grano se entiende por el peso de un grano de 
cebada de mediano tamaiio. 

NOTA 38 PAG. 145. 

T Ratando Valmont de Bomare del arbusto llamado 
en Frances epine-vinette , 6 vinettier , y en latin 
berberis pedunculis racemosis , Lin. sp. 471 , dice que 
es un arbolillo- espinoso , y que le hay silvestre , y 
cultiyado: que sirve para vallados en los aiderredores 
de Paris : que los Tintoreros de aquei Reyno emplean 
la corteza de el despues de macerada e<a legia , para 
tenir de amarillo ciertas telas : que los Zurradores se 
sirven tambien de ella para dar lustre a las pieles ya 
ijurradas : que el jugo del fruto de este arbolillo tine 
de encarnado el papel azul ; y por ultimo , que el ber- 
beris de Candia tiene la madera , y la raiz amariiia, 
y que de ella se puede sacar una tintura mui hermosa 
de este color. 

En Canarias se cria una planta ^ que los natura- 
les H§man orisel , y los Franceses sereque\ y aunque 
sus hojas esten verdes , siempre la din el nombre de 
jyerba de Canarias para tenir de amarillo , 6 el de re- 
tama pequena de Canarias. 

- El palo nephritico , lignum nephreticum , aut pe- 
regrinum , que se cria en nueva Espana , tiene una 
singularidad mui digna de notarse. Echada su made- 
ra en infusion en agua , y trasladada esta a un vaso 
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de cristal , parece de un color amarillo hermoso si se 
la mira teniendo el vaso entre la vista, y la luz, pe- 
ro volviendo i esta la espalda , entonces parece azul. 
la infusion. Si se la agrega un licor accido , desapare- 
ce al instante el color azul , y de qualquier modo que 
se mire el agua-, siempre se la encuentra ae color oe 
oro ; pero si .se la anade una sal alkali , vuelve a leco- 
brar puntualmente el color azul. El de esta madera es 
un amarillo baxo , la corteza negrizca , y el corazon 
del drbol de un encarnado obscuro. 

El drbol llamado en frances teinturier , y en latm 
tinctoria arbor , dice Rayo Hist. Plant, que se cria en e 
Reyno de jenago en Etyopia , y que es mui corpu en 
to. De la fruta que produce, semejante al datil, sacan 
un azeyte , que mezclado con agua da un amanllo 
mui bueno , con el qual tinen aquellos habitantes sus 

sombreros de paja , y juncos. 

En los bosques , y otros parages del Brasil , y se- 
naladamente en la marisma , se eria un dtbol llama- 
do por los naturales tatauba 6 tataiiba , y por Linneo 
moms tinctoria , cuya corteza tiene un viso cenicien- 
to , y la madera es de color de azafr^in que^ tira algo 
k encarnado. Este drbol mantiene todo el ano sus ho- 
jas ; y su madera , que es mui dura , se conserva por 
mucho tiempo debaxo de tierra , y agua. Quan o es 
vieja da una tintura amarilla mui hermosa , y se gas- 
ta para este fin en algunas Eabricas nuestras de la- 
nas con el nombre de palo de mora. 

El arbusto llamado por los Franceses bois genttl y 
por Tournef. 595, thymelpa folio deciduo , y por noso- 
tros Mecereo : y la otra especie llamada por los pri- 
meros garou 6 trentanel , por Tournef. thy mel fa fo ns 
Uni , y por nosotros torvisco , es la madera de se 
hace mencion en los Reglamentos de Tintura de Mr. 
Colbert , baxo los nombres de malherbe , y trentanel 
o trintanel. De la madera de su raiz.se Servian antes 
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Jos Tintoreros. para tefiir de atnarillo , y aun tambien 
de verde haciendo herbir dicho color -’con una corta 
porcion del bano de pastel mezclado con anili 

Description ,jy cultivo de la Gualda. 



L A Gualda que se cultiva para los Tintoreros , Ha- 
mad a en latin luteola salicis folio , es una plan- 
ta cuya raiz no profundiza mucho en la tierra. Echa 
primero varias hojas largas, y angostas , de un verde 
alegre 6 verdegay , tendidas , y enmedio de ellas un 
tronco que crece por lo comun hasta tres , 6 quatro 
pies de altura. Regularmente es ramoso , y esta pobla- 
do de hojas angostas semejantes a las de abaxo , pero 
siempre mas cortas d proporcion que se acercan a las 
flores. Estas son en forma de espiga , y se compone 
cada una de tres petalos d chapetas pequenas irregu- 
lares , de color amarillo verdoso , y de que procede 
despues una frutilla del mismo color , redondeada , y 
terminada por tres puntas , que es la que encierra unas 
semillas mui .pequenas , de color pardo obscuro , y ca- 
si redondas. Estas espigas no solamente resultan del 
tronco , sino tambien de sus. ramas ; y quando las flo- 
res estan en su estado , se parecen bastantemente al 
clavel sencillo. 

Toda la planta muda de naturaleza con el tiempo, 
porque su color verde le cambia en amarillo luego 
que se seca. Es absolutamente natural a nuestro suelo, 
porque se halla en muchas partes de todo el Reyno 
$in mas auxilio que el de sola la Naturaleza ; y de aqui 
se inhere , que no necesita de un cultivo mui trabajo- 
so , ni extraordinario. Sin embargo , resulta mucho mas 
vigorosa , y a proposito , quando se la cultiva con mas 
cuidado , y atencion. Prueba bien en todas suertes de 
terrenos , y especialmente en los que convienen d los 
canamos. En Espana, y Francia es en donde se cul- 
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tiva con mejor exito esta planta; y prefiriendose en 
todas partes la de uno , y otro Reyno , no debemos 
descuidarnos en hacer que se estienda , y perfeccione 
entre nosotros su cultivo. 

A la tierra que se destinare para sembrarla de gual- 
da ,'deben darsela tres , o quatro labores cruzadas , y 
mejorarla con buenos estiercoles bien podridos , que 
se enterraran con el arado para que no se disipen sus 
sales , y particulas volatiles. Para dar este abono al 
terreno lia de aguardarse a que pasen las heladas fuer- 
tes , y entonces se vuelve a ddr otra labor para unir 
bien el estiercol con la tierra poco antes de hacer la 
siembra. Esta se executa desde el mes de Marzo , pre- 
firiendo para ella la semilla del ano antecedente ; por- 
que si es mas aneja , se quedara sin nacer una buena 
parte de ella ; y como es casi tan pequena como la 
de la verdolaga , no conviene sembrarla mui espesa, 
lo qual se consigue esparciendola mezclada con bue- 
nas cenizas , que al mismo tiempo causan un bello 
efecto contra los insectos. 

El unico cuidado que requiere esta planta mien- 
tras estd en la tierra , consiste en libertarla de las mar- 
las yerbas , que podrian sofocarla , 6 a lo menos de- 
bilitar su vigor. Esta especie de escardado debe exe- 
cutarse , si se puede , £ pie descalzo , £ fin de no des- 
componer mucho la tierra , ni fatigar la parte infe- 
rior de los troncos de la planta ; y con semejante pre- 
caucion resultara la gualda mucho mas herrnosa , por- 
que esta suerte de escardado refresca la planta , y la 
di mayor facilidad de estender sus raices , y de ad- 
quirir nuevas fuerzas. 

Por el mes de Julio , o Agosto , quando se dexa 
ver una parte de la semilla en estado de madurez, ya 
es tiempo de pensar en la-cosecha de la gualda , que 
entonces es de un color amarillo verdoso. Para esto 
se la arranca de la propia forma que se executa con 
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los linos, y cinamos; porque si se cortase la planta', 
en lugar de arrancarla , volverian k brotar la mayor 
parte de los pies; y como ya entonces no tendrian 
tiempo de perfeccionarse , nada ventajoso resultaria' 
de tal practical Por eso es lo mejor arrancar la plan- 
ta quando ya ha llegado ^ su punto de madurez, que ; 
se conoce en que una parte de la semilla esti por si 
misma madura; porque si se dexasen los troncos por 
mas tiempo en pie , perderian de su qualidad , y por 
otro lado se desperdiciaria una parte de la mejor 
semilla. La razon es , porque abriendose de puro 
maduras las cocas que la contienen , la dexartan 
escapar , y se perderia. Hecha ya asi esta cose- 
cha , se dexa secar la planta , y en estandolo se la sa- 
cude ligeramente sobre unas sabanas para recoger en 
ellas la semilla mas madura ; y por ultimo , se la ata 
en hazes , 6 manojos para venderla a los Tintore- 
ros. 

Toda la planta, y particularmente la semilla, sir- 
ven en la Tintura ; y asi , se emplean igualmente la 
una , y la otra para tenir de amarillo , y sus matices, 
las lanas , hilos , sedas, y algodon. El tronco , y ra- 
mas sirven del propio modo aunque esten verdes; pe- 
ro la semilla es necesario que este bien madura , por- 
que de lo contrario seria inutil guardarla. La gualda, 
cuyo tronco es delgado , se reputa por la mejor ; y 
como es caracter distintivo de sii bondad el que sea 
un poco rubia , por esta razon se esti’ma mucho menos 
la que tiene el tronco grueso , y es de un color ver- 
de sticio. 

Hasta aqui va expuesto el m^todo comun , de cul- . 
tivar la gualda ; pero todavia quedan que advertir mu- 
chas cosas utiles , cuya omision podria perjudicar d 
quien quiera emprender por mayor el culdvo de esta 
planta ; y asi , vease lo que en el asunto he encontra- 
do mas util. 
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En el mes de Julio , quando las judias estan en flor, 
se aguarda un tiempo humedo para darlas una labor 
con el azadon, que al mismo tiempo que sirve para cal- 
zar bien las matas, aprovecha para sembrar en-los hue- 
cos del plantk) la semilla de la gualda. Entonces la 
echan en la tierra lo mas igualmente que es posible ; y 
para no perjudicar d las matas de las judias , pasan 
por entre estas un haz 6 manojo de espinos , con cu- 
yo medio dexan la semilla de la gualda suficientemen- 
te enterrada. 

Mientras que la gualda comienza d brotar , llegan 
a madurarse las judias ; y despues de arrancadas estas, 
queda el terreno plantado de gualda. En este caso se 
la labra con el azadon , y se la escarda por San Mi- 
guel para que quede en estado de pasar el hibierno, En 
el mes de Marzo del ano siguiente , quando ya se cree 
que nada hay que temer de las heladas , es necesario 
vo'ver a dar otra labor de azadon , si la tierra se ha- 
11a poblada de malas yerbas. Y por ultimo, a fines de 
Junio , en habiendo pasado la flor de la gualda , y for- 
madose la semilla, se ve que la planta comienza d 
am aril fear , y entonces se aprovecha una manana de 
lluvia para arrancarla , porque en tal caso se consigue 
esto con mas facilidad , y menos gasto. 

Por lo que acaba de decirse^sobre este cultivo , se 
nota , que no se diferencia del primero mas que en 
que por este metodo se dexa la gualda pasar el hi- 
bierno en el caippo , en lugar de que siguiendo el an- 
terior, se siembra por Marzo para cogerla quatro, 6 cin- 
co meses despues; pero por el metodo dedexarla por 
todo el hibierno en la tierra , se fortifica muehp mas, 
y nada se arriesga en ello, pues aun ; en los .parages 
mas frios se experimentara que nada padece. 

La gualda que se cria en un terreno de mucha 
substancia , y suelo , esta sujeta a resultar crasa 6 
mantecosa , y al mismo tiempo mui poblada de ramas; 
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y por esta razon se prefiere la que se crfa en parages 
areniscos , aunque no tenga mas que el tronco solo 
sin ramas , y no cunda tanto ; pues aunque es ver- 
dad que en este caso es mucho menor su cosecha, 
tambien es cierto que siendo entonces superior sin 
comparacion la calidad de la gualda , se vende mu- 
cho mejor. 

En los parages en que haya rebanos de carneros, 
convendra que entren a pastar en las tierras en que se 
ha criado la gualda, inmediatamente despues de su 
cosecha , porque todavia hallaran en ellas un buen 
pa.sto en las yerbas que despues del filtimo esCardado 
habran crecido entre la gualda. Quando ya los car- 
neros hubieren apurado las yerbas referidas , podra 
darse al terreno una labor a fines de Octubre , y sin 
mas preparacion , ni abono particular , sembrarle de 
centeno , cebada , &c. Si se quiere sembrar la gualda 
en un campo en que ya se haya hecho la cosecha de 
guisantes , dese d la tierra inmediatamente una labor, 
siembrese la semilla cubriendola con la rastra , y 
cuidese de darla las respectivas labores por San Miguel 
del mistno ano , y Marzo del siguiente. Esta planta 
apura 6 debilita tan poco las tierras, que casi no alte- 
ra sus jugos ; y asi , puede sembrarse lo que se quie- 
ra en el terreno en que se ha hecho su cosecha , sin 
mas preparaciones que las comunes. 

NOTA 39. PAG. 146. 

T A virga aurea de Canadd , se cultiva en el jardin 
- 1 _/ Botanico de esta Corte; y siendo planta que se 
propaga facilmente , podrfa intentarse su multiplica- 
cion por las mismas razones que da el Autor. 
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NOTA 40. PAG. 148. 

D E e\Iapatum,en castellano romaza , hay dife- 
rentes especies , tanto silvestres , como hortenses; 
y aunque el Autor solo habla de una de las silvestres* 
no creo que serd tiempo perdido el que se gaste en 
quaiesquiera tentativas sobre las demas tanto agres- 
tes , como cultivadas , de el mismo modo que de las 
otras plantas que quedan expuestas en la nota 38. 

NOTA 41. PAG. 149. 

H AY tres clases de sandalo , que son el cetrino , el 
bianco , y el rubio 6 roxo. El primero es la par- 
te interior separada de la corteza , y albura del tron- 
co de un arbol llamado por los Autores santalum ; y 
para ser bueno , debe ser de color obscuro-cetrino , de 
un olor aromatico suave * algo amargo , pesado , y re- 
sinoso. El segundo es la albura que media entre la 
corteza , y el corazon del mismo arbol , y dste se ha 
de elegir de un color bianco que tire algo a cetrino* 
de olor aromatico suave * pero no tanto como el cetri- 
no * y algo amargo , y pesado. Y el tercero es el cora- 
zon de un arbol llamado por los Autores santalum r 14- 
brum , y debe ser de un color roxo obscuro , aromati- 
co , un poco adstringente , macizo * y por consiguien- 
te pesado. De ellos es solo este liltimo el de que se 
hace uso en la Tintura. 

NOTA 42. PAG. 15 s* 

E STE color es el mas dificil de conseguir en toda 
su perfeccion , especialmente para el hilo , y el 
algodon. Regularmente esta en practica emplear la 
agalla , el zumaque , y otros adstringentes , y el pal© 
Tom. I. Aaa cam- 
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campeche , que es de tinte fa Iso. El palo de aliso da 
una tintura leoaada, y su raiz. la da negra. Los Antiguos, 
segun dice Plinio , se Servian de su corteza , y de su 
raiz para la tintura jde las lanas ; y asi, podria tirarse 
a restabiecer semejante uso , y emplearle en lugar del 
palo de Campeche , procurando hacer mas comunes los 
alisos* , que podrian traerse de Languedoc , en donde son 
comunes. 

_ Algunos Tintoreros de Inglaterra se sirven de la 
hoja.de la planta llamada uba ursi en Castellano , en lu- 
gar de agalla , para la tintura negra. En ciertos parages 
de Escocia echan la especie de gaiuba , iris , llamada 
iris- pal ustris-lutea , en agua impregnada de particulas 
ferruginosas , y con ello hacen una buena tinta negra, 
con la qual se podrja evitar 6 disminuir el gasto de la 
agalla , que ademas de ser droga extrangera , nos viene 
siempre por segunda , b tal vez tercera manOo 

NOTA 43. PAG. 161. 

E N el tomo 2. de esta Obra se dara el m^todo de 
, cambiar los colores , quando los paoos , 6 otros 
texidos han llegado d mancharse , haciendo que resul- 
ten con la menos perdida posible. 

NOTA 44. PAG. 179* 

/ ustet es un arbolillo cuya madera sirve en Fran- 
. cia P ara ciertos matices , y pies de amarillo en el 
tinte menor ; pero en Espana es poco conocido , y solo 
le he visto emplear d .un Tihtorerb en Barcelona; porque 
da unos amarillos mucho mas hermosos , y solidos que 
el fustet , y el palo amarillo de mora que nos viene de 
Jndias,y deque se usa mucho en las Reales Fabricasde 
Guadalaxara , y en otras partes, El fustet se cria abun- 
dantemente en Italia , y en las.Provincias Meridionales de 

. Fran- 
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Francia ,y de el gastan mucho en Mallorca losEvaniS” 
tas para sus obras taraceadas. > 

NOTA 45. PAG. 200. 

E L alumbre de roca se llama asi , porque le sagan en 
Inglaterra , Italia , Suecia , Flandes , y Francia en 
cristales , y masas grandes ; pero no por eso es de me- 
jor calidad que el nuestro de Aragon bien purificado, 
cotno varias veces experimente por mi mismo hallarr- 
dome de Director de las Reales Fabricas de la Con- 
cepcion del Puerto de Santa Maria. Y asi , entiendase 
por alumbre de roca nuestro alumbre ; y si para algunas 
operaciones de tintura se necesitare que tenga mayor 
actividad , no hay mas que calcinarle ; porque per*- 
diendo una parte del agua que retiene en su crista- 
lizacion , y que se advierte en que hierbe quando se le 
echa sobre carbones encendidos , resulta entonces fria^- 
ble o desmenuzable entre los dedos , y mas caustico* 

NOTA 46. PAG; 206. 

P ARA preparar la orchilla de Canarias , y extraer 
de ella su color , no se necesita mas que desen- 
volver este por medio de un vol^til orinosb , ayudado 
de un alkali terreo. El volatil orinoso son nuestros ori- 
nes , y el alkali terreo la potassa , 6 la barrilla. To- 
mese , pues, la orchilla de Canarias , y despues de cor- 
tada bien menudamehte , y echada en una vasija , cu- 
brasela con tantos orines fermentados como necesite 
para huniedecerse bien. Ahadasela luego como cosa de 
dos onzas de cal apagada al ay re por cada libra de or- 
chilla , y revuelvase mui bien la mezcla de dos en dos 
horas en el primer dia. Al segundo , anadanse algunos 
orines fermentados , y un poco de cal , y revuelvase 
el todo por quatro veces. Ya en.este tiempo comen- 
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zara la orchilla a tomar un color de purpura , y el 
olor del voiatil orinoso sera mui penetrante al desta- 
par la vasija. Anadanse al tercer dia alguuos orines , y 
cal , y palejese por otras quatro veces , corao en el ante- 
rior. Al quaito dia comenzara ya la cal d tomar un co- 
lor purpureo; y d los ocho resultara todo del mismo co- 
lor algo claro , el qual se ira obscureciendo hasta los 
quince dias. 

Por este metodo he preparado una porcion de or- 
chilla de Canarias , y habiendola entregado al Maes- 
tro Tintorero Diego Barrio para que la experimenta- 
se en la tintura de lanas , afirma que la hallo exqui- 
sita. 

Para asegurarse el Tintorero de que su orchilla 
hara buen efecto , echa un poco de la pasta algo li- 
quida en la parte de encima de la rnano , y alii la de- 
xa secar. Si lavandola despues con agua fria no se qui- 
ta , 6 solo se quita en parte , entonces tiene por bue- 
na su orchilla ; y siempre reputa por mejor la que so- 
lo se borra del todo d los dos lavados. 

El Autor del Ensayo sobre dos medios de perfiec- 
cionar el Arte de la Tintura , expone tratando de la or- 
chilla lo siguiente. 

Dicese que la orchilla no es de buen tinte ; pero 
» antes de decidir este punto seria necesario examinar, 
•” si el vicio de la materia misma, 6 la preparacion que 
■» se la da para emplearla son la causa de su poca so- 
■» lidez. Yo me admiro de que todavia no se haya re- 
v parado que la rubia , cuya tintura es de las mas s 6- 
«lidas,la pierde enteramente quando se la trata con 
» los alkalis fixos , y voldtiles para la tintura llamada 
■*> nacarado de borra , y que consiguientemente puede 
» suceder lo mismo con la orchilla. Esta reflexion con- 
” duce naturalmente d desear que se hagan tentativas 
*> para emplear la ordhilla en su estado natural\ dan- 
w do al texido una preparacion con drogas capaces de 
- i. - 7> abrir 
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» abrir sus poros , y de desenvolver el color dela or- 
v-chilla al tiempo mismo de aplicarla al texido. Paede 
,, ser que se consiguiese esto empapando el texido en 
„ agua de cal en que antes se haya hecho disolver 
„ alilmbre , y pasandole despues por un bano de orchi- 
„ 11a , en el qual se haya disuelto un instante, antes de 
„ tenir, sal de tdrtaro, y sal ammoniaco. La idea de esta 
>? tentativa se funda en que la sal ammoniaco se descom* 
„ pondria entonces , y quedando libre el alkali volatil,del 
,, mismo modo que el azeyte de la planta, que es el que 
„ contiene el color , se unirian uno y otro con el mor- 
dieiite en que esta empapado el texido. Jttn este su— 
7) puesto , me queda que probar , que el color de la or- 
„ chilla reside en un azeyte voUtil ; y como esto me lo 
77 ban hecho conocer algunas experiences, dare aqui 

?7 cuenta de ellas. • ' 

Habiendo tornado una porcion de orchilla en 
77 yerba , extraxe su tintura por medio de una infusion 
», de sal de tartaro en agua de rio , repitiendolo muchas 
77 veces hasta que ceso de ddr color. El residuo consis- 
77 tia en las partes. terreas de la planta , entre las quales 
77 habia mezclados algunos terroncillos de cai en piedra 
77 mui faciles de distinguir. Habiendo luego echado so- 
bre dsta infusion de color una disolucion de alumbre 
„ saturado por la greda (*), y de igual parte de sal de sa- 
77 turno , se enturbio el color , y depuso un precipitado 
77 que tiraba al color de violeta. 

77 Despues decante el licor , el qual por medio de 
„ este precipitado resulto de -un color encarnado mas 
j/puro ; y habiendole sacado en claro , y vuelto 
77 echar sobre dl la misma disolucion , me dio un preci- 



Haciendo cocer en la disolucion de alumbre un poco 
de greda , causa esta la precipitacion de la tierra mas grosera 
del alumbre ; y este es el estado en que el Autor empleo se- 
mejante disolucion. 
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” P* tac ^ cncarnado mui hermoso. De aoui infen que el 
” color que da la orchilla es un azeyte con color pues- 
» to en un estado xabondso por medio de las tierras- 
” absorvent-es y de. la cal que se emplea en su pre-= ' 
” P ara cidn ; y qiife luego que ' se ecba sobre esta mez- : 

, a un alkali fixo , abandona el azeyte las tierras d 
” la mayor parte de ellas para formar con el alkali 
>> unnuevo xabon , el qua! se descompone despues por 
7 as sales medias , y la de saturno, con cuyas tierras 
” se une mmediatamente. 

” Para asegurarme mas de que la parte colorante 
” d .e la orchilla es un azeyte, tome tambien su infu- 
» sion en agua alkalizada , y habiendo echado en ella : 

» un poco de agua acedada con levadura , dexe el todo 
” fermenfar a un caior conveniente. A1 cabo de diez ; 

” dias encontre un precipitado mui sucio , y pardusco, 

” y el agua de la infusion cenagosa , pero el color 
” nadando de el misnio modo que casi todos los azey- 



” me hizo discurrir que el no tener solidez 
M alguna da tmtura de la orchilla en los terminos en 
” c l lie f e la emplea, consi&te en que hallandose su color 
” en e es ^ a ^° xabonoso , puede mezclarse con el agua, 
” y por consiguiente esta sujeto d irse al menor lava- 
* do. Esta lo prueba bien Mr. Hellot con la observa- : 
^ cion de que quando se echan dccidos en una infusion 
” de orchilla , results su tintura mas sblida , a propor^ 1 
«cion que su’ color se acerca mas d la escarlata. Es 
aci vei , que entonces se combina el accido cori 
” a ea » y e * alkali volatrl ; y que si el azeyte no lie- 
” ga a nadat en la supe'rficie , es pdfqiie todavia que- 
” tierra bastante para que se combine con ella ; pe- 
” 10 en tal caso debe ser mejor la tintura , por quanto 
» un xabon terreo es siempre menos mezclable con el 
» agua, que tin xabon alkalino. 

” De aqui resuita , que puede esperarse llegar d 
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» hacer firme la tintura de la orchilla, ya sea desen- 
« volviendo el color de la planta misma al tietnpo de 
» tenir, por medio de las sales en que este empapada 
« la estofa ; 6 sea hallando medio de introducir un- 
» azeyte en estado resinoso , lo qual es d la verdad 
» dificil sin perjudicar el color , d menos que no lie^ 
» gue a conseguirse con un accido debilitado. 

NOT A 47. PAG. 222. 

E L acbiote , llamado asi por los Espanoles , y por 
los Franceses roccu 6 roucou , -es una tintura en- 
earnada que sirve para dar pie de color i las lanas 
blancas que deben tenirse en naranjado , azul , amari- 
l:lo obscuro , y claro , verde, y otros colores, y tam- 
bien para dar el amarillo , dorado , &c. d las sedas. 
Sacanle de la pielec.illa colorada que tienen por enci- 
ma unas semillas pequenas , blancas , y redondas , de 
que esta Uena.la fruta que ■ produce el ifbol a q;ue, los 
Franceses din en las Antillas el nombre de rmcou- 
vier (en Castellano orellana) , y que se cria en toda 
la America. Su tamano es por lo regular corao el de 
un ciruelo , bien que mas frondoso , su corteza negrus- 
ca , y sus hojas bastantemente grandes , fuertes ,du- 
ras , y de un color verde mui obscuro. Ecba dos ve- 
ees en cada ano sus flores encarnadas del matiz de color 
de carne, y en forma de ramillete ,,y a estas succeden 
otras tantas frutillas cubiertas con una envuelta Uena 
de pdas como las de la vayna exterior de la castana, 
pero mas pequenas. En abriendo estas envueltas 4 se 
las encuentra. llenas de .pepitafe delrtqnaaSo de .la si- 
miente rdel <oilqntmq, cubiertas conr-una iprelecilla colo*. 
rada que con dificultad se desprende , y que una vez 
se par ad a , dexa la. pe-pita blanca , y bastantemente du- 
ra ; y de psta pielecilla despues de macerada , y co-; 
eida , es de la que. se .saca la tintura conoeida por: el 
pqmbre de acbiote, Co- 



\5 / u ) 

Conocese que la semilla ha rnadurado ya , y que 
ha tornado su color perfecto , quando la vayna en que 
esta se abre por si misma. Basta que se hayan abierto una 
6 dos para poder coger todo el ramo , que ordinaria- 
mente contiene ocho , o diez , y aun algunas veces mas, 
segun la edad del arbol , y la bondad del terreno. Los 
Negros grandes , y pequenos se ocupan en abrir las 
vaynas que no estdn suficientemente abiertas, y para 
ello las comprimen con los dedos , y hacen por me- 
dio de la una del dedo pulgar , que salgan las pepitas 
que estdn dentro , las quales echan en unas medias ca- 
labazas. Introducen luego en agua estas pepitas en una 
especie de artesas de madera todas de una pieza , y 
alii las dexan por siete , u ocho dias , 6 mas , hasta que 
el agua comienza a fermentar. Entonces las revuelven 
fuertemente con palas de madera , y las machacan 
con manos de lo mismo , a fin de que suelten la pie- 
lecilla que las cubre. 

Esto propio repiten por quatro , o cinco veces has- 
ta que ya han soltado las pielecillas enteramente , y 
despues pasan esta agua por unas cribas formadas de 
canas hendidas , y cuyas hendeduras son bastantemen- 
te estrechas para que no pueda pasar por ellas la se- 
milla. En este estado se halla aquella agua bien espe- 
sa , mui colorada, y despide de si mui mal olor. Tie- 
nen por lo comun dos calderas de hierro , o de me- 
tal , de bastante grueso , montada cada una en su hor- 
niila , y echan en ellas el agua del color para que cue- 
za fuertemente. A medida que cuece , van recogiendo 
en unas vasijas grandes la espuma que forma ; y quan- 
do ya no dd espuma alguna , arrojan el agua como 
inutil , y colocan en -su lugar la espuma en las calde- 
ras. Hacenla herbir por diez , o doce horas , revolvien- 
dola sin cesar con espatula de madera para que nose 
pegue d la caldera , porque de este rnodo podria que- 
marse , o a lo menos ponerse negra. Conocese que ya 
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FUNDACION 

JUANHLO 

TURRIANO 



( 377 ) 



ha herbido lo necesario , quando comfenza a despegat- 
se por si misma de la espatula ; y entonccs la apartan, 
y la echan a en friar en vasijas grandes , 6 en artesaa 
bien limpias. Quando ya estapcasi fria ,hacen de el la 
unas bolas como de dos a tres libras cada una; y pa- 
ra que al trabajarlas no se les peguen a las manos , tie- 
nen cuidado de untarselas de quando en quando coti 
el azeyte de la palma cbristi. Hechas ya las bolas, 
las envuelven en hojas de balisier (caila de Indias), 
que antes han pasado por el fuego para amdrtiguar-- 
las , y hacerlas mas manejables ; y por ultimo , las atari 
con unas cuerdas bechas del mahot ( Mangle bianco) . 

Hasta aqui se ha expuesto en pocas palabras el 
irhodo de hacer el achiote , y esto podra servir para 
aquellbs qisie no hagan mucho caso de esta materia; 
pero por otra parte es preciso contentar tambien d los 
mas curiosos , & interesados , explicandoles mas por me- 
nor esta Manufactura. 

Desde el mes de Marzo hasta los fines de Mayo, 
es el tiempo & proposito para plantar el achiote ; y 
aunque si se plantase en Enero , 6 Febrero tambien se 
lograrla , con todo , no por eso producirta mas presto 
que el plantado en el mes de Marzo. El modo de plan- 
tarle es el mismo que el del. matz , echando en cada 
agugero , u hoyo hecho con el plantador , tres , 6 qua- 
tro grahos , 6 mas, La distancia mas razonable de unas 
matas a otras es la de ocho pies en quadro; y por 16 de- 
mas , se los escarda, y curia como a los otros 4rbo- 
les. Si crece mucho , le cortan para que quede enano. 
Su fruta la cogen dos veces al ano, una por San Juan, 
y otra por Navidad ; y los que se han plantado en los 
meses de Marzo , Abril , y Mayo , la_din por Navidad. 

Quando hay en qualquiera rama una vayna abier- 
ta , es serial de que toda la fruta que contiene esta ya 
madura ; y la que se coge en este estado se llama 
achiote verdev Si se quieren dexar secar mas para guar- 



| 



Tom, /» 



Bbb 



dar- 




darlas, y descaseararias con comodidad , y descanso, 
aguardan a cogerlas qtiando ea el r a pim p 6 grupo 
Kay mas vaynas secas que verdes , y entonces dan 
]a fruta el nombre de achiote seco. El -verde no pue- 
de guardarse por mas tiempo que el de quince dias, 
en los quales debe descascararse, y sacarsele el color;, pe? 
ra produce upa tereera parte mas que el seco,. y el 
achiote es mas bermoso.. El seco puede mui bien guar- 
darse por seis meses, y al cabo de blips., se le puedq 
apalear para descascararle , despues de baberle revuel? 
to, puesto i. secar un poco al SoL 

Para descascarar el achiote verde no bay otr,a cot 
sa que hacer que romper la vayna por el lado del pe- 
zoncillo , y saca.r las simientes eon la piel ,b envu,el- 
ta eu que estan . y sin hacer casp, de. esta, Una vez 
ya sacadas las semillas , deben tenerse prontas una , 6 
mas artesas , segun la porcion que haya de achiote, 
y & estas se las da el: nombre de artesas de remojo . 
Ecban.se. en el las las i semillas en tres , o quatro porcio- 
ries;,. y despues dehaberlas batidp, primer o con da ma-. 
no de madera por espacio. de un Miserere , se llena la 
artesa de agua hasta cerca de echo , o. diez pul gad as 
de distancia de su horde. Para tres barriles de serni- 
11a son necesarios. cinco de agua ; y de esta la mas. 
clara , y la mas; viva qs la mejor. Dexase asf la semi- 
11a en las. artesas. por ocho. dias ; y se cuida de revol- 
verla 1 mui bien. en cada uno por dos veces con un hur- 
gon de pajo , y per tiempo de medio quarto, de. Kora,, 
poco mas , b menos en cada vez., 

En habiendo, estado el tiempo; suficiente en Ta arte- 
sa de remojo , pasan la semilla por unas; cestas: sobre 
la misma. artesa , fin de que vuelva & caer en ella 
tpda el agua , y la. semilla ; y despues. la trasladan k 
otra artesa,, a que din el nombre de. artesa del moli- 
do , la que debe ser de cosa de quatro pulgadas de 
grueso, Si se quiere ecliar en las primeras artesas otra 
.. ' , .se- 
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semi Ha nueva a remojar , entonces es precise recoger 
-aquella agua que ya ha- servido ,-y que : Se • llama agua 
‘‘prifyera , laqtiai se deposita en otra artesa llamada 
4 ariesa-de ■ guard'd y porijtie en rfl efe -sel -lamon’serva pa- 
ra repartirla sobre la segunda , y la tercera agua al 
tiempo de cocer el achiote. 

La semilla que ha entrado ya en la artesa del mo - 
lido -, deb'e machabarse biedcon la mano de imadera, 
y ‘ con bastante fuerza de br-azos por uii quarto de ho- 
‘ra : , o por mas fiempo , hasta que Coda la semillaque 1 '- 
; de igual 1 . 1 Despues de esta operacion se la echa en re 5 - 
mojo en la misma artesa , 6 en otra por espaeio de 
una bora , 6 de dos en agua elara , 6 que ya hay a ser- 
'vidb '-, ydufeg’b -la paSan por las 'cestas, frotaiido 1 mui 
fcieh. Ta semilla entre las' manes. Finalizado esto, echari. 
fotrh' Vez la semilla en la artesa del moliio , y en ella 
la vuelven a moler , y despues a frotarla , y pasarla 
por las cestas ; y esta agua, que se llama segunda, de - 
be tambien -guard arise. i y >: - ■ • 

1 ; Coriclufdo todo lb referido hasta aqtu , ponen la se- 
ihilla , a resiidar en la misma-arteSa , mui bred envubltd 
bn hojas de balisier , y d esta artesa se la da entonces 
el nombre de artesa del resudado. Eu esta dexan la 
semilla sin tocarla por ocho dias, o por mas , hasta que 
ven que yd comienza a enmohecerse. Pasado este t-iem- 
jpo la sacan , la echan en la artesa del: mdlido - ,' y eii 
ella -lai vuelven d moler yfrotary relavar ,y pa;sar pb^ 
la cesta dos distintas veces , y esto despues de haberla 
mantenido en remojo pOr un dia , o dos en las dos 
aguas ; y la que resulta de esta maniobra se llama el 
agua tercera , ; 

Algunds -vuelven si pdner la semilla a resudar para 
sacar todavia agua de qu’e hacer achiote, pero en tal 
caso resulta este mui endeble , y de mucho menor ca- 
lidad; y, asi , es tiempo perdido el que en ello se em- 
■plear Siii bMbargb ^phbde mui bien hacerse , con tal 

Ebb 2 que 
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que el agua que de ello provenga sirva para remojar 
otra nueva semilla , coroo se practica con el agua de 
que ya se ha extraldo la espuma, la qua! se guarda 
para este uso separadamente en otra artesa llamada del 
agua. 

Ademas de esta filtima , tienen otra llamada artesa 
de lavar , porque debe estdr siempre llena de agua 
fin de que los que manejan el achiote , y la semilla , se 
laven en ella las manos, y executen lo mismo con las 
c.estas, manos de mortero , y coladores , para que na- 
da se pierda , porque esta agua se aprovecha , y es 
mas a prcposito para el remojo de la semilla. Por es- 
ta razon la tienen junto i la del agua de, achiote , por- 
que una, y otra contienen siempre algo de el , y le ca- 
rnunican quando se quiere hacer el achiote ; lo qual 
debe executatse luego al punto que se ha sacado la 
segunda agua. 

Toman despues esta agua , y la trasladan i una ar- 
tesa llamada de panada al colador , que debe estar biea 
Jimpia. Al colar la referida segunda agua, la mezclan 
con una buena tercera parte de la primera ; y luego 
pasan del mismo modo la agua tercera mezclandola con 
dos terceras partes de la primera. En estando pasada 
por dos veces el agua a el colador , la v&n echando en 
.una, 6 muchas calderas de hierro , colandola por un 
lienzo claro , que tienen cuidado de remudar de rato 
en rato para lavarle. De alii a poco que se ha encendi- 
do el fuego debaxo de la caldera , comienza esta. agua 
d echar espuma , y recogiendola , la vdn juntando en 
una artesa llamada artesa de las espimas ; pero si la 
espuma se acelera demasiado, entonces disminuyen un 
poco el fuego de la caldera. Quando ya el agua no pro- 
duce mas espuma, en tal caso no sirve para otracosa 
que para guardarla en la artesa de remojo , con elfin 
de que sirva al .de nueva semilla. 

Luego que hat) juntado bastante cantidad de espu- 
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»ias paracocerlas , las echan en una caldera llamada 
la bateria , debaxo de la qual hacen al principi© graa- 
de fuego , que despues van disminuyendo- a proporcion 
que las espumas se hinchaa; y estas calderas , y sobre 
todo la bateria , deben limpiarse mui bien con la pie- 
dra pomex. Desde que se enciende el fuego debaxo de 
la caldera se colocaun, Negro junto & ella para revol- 
ver casi continuamente y despegar el achiote , poVi~ 
que sin esta precaucion se pegana al asiento r y a las 
paredes de la bateria. Quando el achiote comienza d 
saltar, disminuyen .inmediatamente el fuego , porque 
de lo contrario saltaria fuera la mitad , y lo que que— 
dase • se coceria aceleradamente. En no saltando , de- 
xan solamente brasas debaxo de la caldera , y ya en- 
tonces no~ hay que revolver el achiote mas que de 
quando en quando. 

Al empezar el achiote a espesarse , y hacerse mar- 
sa , le vuelven , y le revuelven con frecuencia en la 
caldera r y disminuyen poco a poco el fuego d fin de 
que no se queme ; y en esto es necesaria la mayor 
exactitud porque el achiote no- llega a cocerse^ bien 
cn menos de diez , o doce boras# Para cooocer si esta, 
d no cocido r le vuelven , y revuelven , ,y mojando el 
dedo , 6 echando saliva en el toman un poco del achio- 
te j y sino se pega & Ist. parte mojada , es serial dc 
que esta cocido. En este caso le dexan endurecer un 
poco en la caldera con un calor mui moderado , y 
cuidan de revolverle mui bien para q,ue cueza r y se 
seque por todos lados con igualdach 

Quando ya se ha sacado eL achiote de la caldera,, 
queda siempre en ella algo de el pegado , y este se 
guardan mucho de mezclarle con el achiote bueno; 
pero para no= desperdiciarle , enjuag.an mui bien la 
caldera , y echan el agua en las artesas- en que se re- 
moja la semilla# Al sacar el achiote de la caldera lla^ 
mada la bateria r xi o le hacen inmediatamente botes. 





6 hollos , y el operario debe mantener siempre las pia- 
nos ligeramente untadas con azeyte de palm a christi , 
;6 manteca de puercoq y por lo regular las liace de 
tres libras cada una , y las envuelve en las hojas de 
■ballsier , que son mui d proposito para ello. El acino- 
se disminuye considerableraente de peso, y de volu- 
men , pero toda su disminucion se verifica en lbs dos 
meses primeros despues de hecho. 



P ARA sacar un achiote mucho mas hermoso echan 
d remojar la semilla en una artesa , pero debe ser 
'achiote verde , y emplearle * si puede ser , al coger^- 
le del drbol. En este caso no le apalean , ni le ma- 
■chacan , sino solamente le frotan mui bien entre las 
manos antes de echarle en la artesa. De el agua en 
que se echo la semilla sube e 1 la superficie una espu- 
ma , o crasitud , y dsta la recogen con una espuma- 
<dera , y depositandola en una vasija Umpia , la baten 
,sin cocerla hasta que la ponen espesa , y despues . la 
hacen secar a la sombra. De aqui sacan un achiote el 
mas exquisite ; pero como para conseguirle de seme- 
jante modo hay mucha perdida, y ios que legastan, 
d compran no se acomodan a pagarlea pro pore ion de 
ella , por eso bo^le hacen-comunmente- s?il no. .por • el 
metodo ordinario que ya queda explicado. 

El engano que pueden hacer en esta droga , con- 
Siste en mezclar con eh achiote tierra eolorada , 6 la* 
drillo molido, y bien tamizado , eh qual echan en las 
calderas, en quese cuecei, un instante antes de que lle 1 - 
gue a adquirif-sn grado de cociraiento. Esta tierra au^ 
menta el-peso, y'e l volumen del achiote; y parare- 
cohocer - .‘Si ha mediado semejante fraude , echese un 
.focoi de el en un vaso lleno de agua. Si el achiote 



Otro modo de hacer el achiote , mucho mejor que ; 
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es purer, se disolvera enteramente sin dexar asienjto* 
6 sedimento alguno en el vaso; pero si estuviere mez- 
dado con tierra , 6 con ladrillo , se hallar£ este en ei 
suelo del vaso. .< 

El achiote para ser bueno debe tener un color en-j 
carnado de fuegO' r ser suave al tacto , sin dureza al- 
guna extenderse muchp , y no estar jarnds tan seco 
que al tocarle con, algungt fuerza dexe de haeerse en 
|| impresion. Quando se le rompa debe hallarse su in- 
terior mas vivo que lo de la parte de afuera ; y si no 
estd asi , es prueba de que se le ha alterado por ha- 
berle dexado cocer demasiado ; y coma esto le hace 
perder, una parte de su color por eso pierde tambien 
considerabiemente de su precio. . 

Todavra hacen los Indios 1 Caribes un achiote ex-? 
traordinariamente mas hermoso* y mas fino que el nues- 
tro , que al paso- que es de un encarnado casi tan bri- 
llante corno' el del- carmtn cunde maravillosamente 
quando, .se le emplea ;■ pero como aquello's, lndios sola- 
mente le hacen para su uso,. porque no tieneii mas ves-. 
tidos que- esta pintura,, y por otra parte saldria mui 
costoso r no hallarian los Fabricantes su . cuenta para 
la venta; y asi , se abs tienen de hacerle: por semejan- 
te metodo. 

< Los Caribes ,, p.ues cogen las vay nas del achipte,, 
y las despojan de la semilla del mismo modo que en 
las dem£s partes ^ pero' en lugar de echarla en agua, y 
dexarla en ella fermentar r la estriegan mui bien entre 
sus manos untadas- con azeyte de palma christi , hasta 
que suelta la pielepilla encarnada> de quel esta cubier- 
ta , y queda reducida £ una pasta , mui (Clara , y mui 
fina. Entonces se raspan las manos con un cuchillo ,y 
van colocando la pasta sobre una hoja de drbol mui 
iimpia , que ponen a secar a la sombra , y no al Sol, 
porque este comeria , y degrad aria su color,- Este tr-ar 
bajo ya se dexa. consid.erar que es largo r y enfadoso. 
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y por lo tanto solamente bueno para los Caribes que 
son las gentcs mas indolentes del mundo. 

Quando y a esta casi seco su achiote bacen de el 
unas pelotas del tamano del puno , que envueiven en 
las hojas de cierto arbol , y que conservan con bas- 
tante cuidado. Inmediataroente que se levantan por la 
manana , y salen de su hamaca , van & lavarse todo el 
cuerpo al Mar , b a qualquiera rib ■; y quando ya el Sol, 
6 el viento los han enjugado , se vuelven a sus chozaa 
para que los pinten stis mugeres todo el cuerpo. ^Para 
esto echan el las el achiote a discover en un poco de 
azeyte de palraa christ'i , y mojando un pineel en esta 
disolucion , plntan con ella todo el cuerpo de su ma- 
rido. Esta pintura los eonserva la piel , porque itript- 
de que el ayre , b el Sol los hagan grietas en ella , y 
al mismo tlempo los preserva de las picaduras de los 
tabanos , y mosquitos, de que contmuamente estdn ro- 
deadas en grandisima abundancia sus chozas, 

Aunque el achiote sea una mercaderia de mill po- 
co valor , no por eso dexan de hallar su cuenta los 
que le hacen , porque para ello apenas necesitan de 
gasto alguno. Los 5rboles que le producen estan plan- 
tados de forma , que no causan perjuicio alguno a la 
■yerba, y por consiguiente al ganado que con ella se 
cria ; y por otra parte , pueden trabajar en laFabrica 
los much achos de seis k slete afios , que hacen tan to 
como otro qualquiera trabajador. 

Lo que tiene de incomodo esta inanufactura , ade- 
m5s de el mal olor que d& de si , es el que mancha to- 
da la ropa b'lanca por poco que una persona se acer- 
que £ los sitios en que se trabaja. Para remediar estos 
incon^enientes hacen las casas que se destinan para Fa- 
bricas dd achiote , apartadas, y a sotaventb de las del 
dueho , y ciielan en una legia particular todo el lien-* 
zo de que se sirven para el manejo de la F^brica. 

Al lender esta droga , que en los bodegories de al- 
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gunas partes sirve de espeeia para dar color & los gui- 
sados en lugar de azafran , rebajan cinco por ciento 
de tara , por razon del peso de las hojas ea que vie- 
ne envuelta. 

NOTA 48. PAG. 223. 

L A granilla de Avifion , 6 semilla amarilla , es el 
fruto de un arbusto espinoso llamado nerprum , 
6 pizacanta pequena. El nombre de granilla de Avi- 
iion proviene de la abundancia que hay en las inme- 
diaciones de aquella Ciudad, en donde se hace con es- 
ta droga un comercio considerable. El tamano de su 
fruto es corao el de un grano de trigo con corta di- 
ferencia , y su color verde que tira d amarillo sucio.^ 
Los Tintoreros de Francia la emplean con frecuencia 
en los colores verdes , y azules del tinte menor ; pero 
el principal color que ‘sacan de ella , es el amarillo , y 
tcdos sus deribados. Tambien tinen los Zurradores los 
becerrillos en amarillo , empleando para ello cantida- 
des iguales de alumbre , y de granilla. El verde que 
sacan de la granilla de otra especie de nerprum quan- 
do ya esta perfectamente madura , y cuyo color es en- 
tonces negro , se llama verde de vegiga. Cuecen la si- 
miente en agua , en que disuelven alumbre , y expri- 
miendo mui bien el color que resulta en vegigas de ba- 
ca, 6 de.cerdo, las ponen secar en las chimeneas 
para que el licor tome consistencia. 

NOTA 49. PAG. 224. 

L A curcuma , terra-merita , 6 azafran de las Indias % 
es una raiz de que hay dos especies, la una 
larga , y la otra redonda. La primera llamada en la- 
tin curcuma longa , es una raiz pequena , oblonga , tu- 
berosa , Uena de nudos , pesada , compacta , de un co- 
do de largo , del grueso de nuestro dedo pequeho, 
Tom . /. Ccc con 
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con algunas fibras , pdlida por defuera , de color araa- 
rillo 6 de azafrdn por adentro , y que da un color 
amarillo que con el tiempo se convierte en color de 
piirpura. Esta planta es tan familiar entre los Indies, 
que apenas se hallard un jardin en el Oriente en don- 
de no se la cultive , y haga uso de ella , porque todos la 
emplean en sus comidas para darlas sazon , y color, 
y por esta razon se la ha dado el nombre de aza- 
frdn Indiana . Tambien se sirven de ella como entre 
nosotros para la Tintura. 

La otra especie de curcuma Uamada por los Fran- 
ceses terra-merita rond , en latin curcuma radice ro- 
tunda , y por los Portugueses raiz de safrao , se en- 
cuentra rara vez en las Droguerias. Esta raiz , que 
del mismo modo que la anterior, se estima en la Me- 
dicina por un excelente remedio para resolver las obs- 
trucciones , y para provocar la's reglas en los partos 
dificiles , y que dicen los Continuadores de la Materia 
Medica , que es sobre todo singular , y expeeifica con- 
tra la hictericia , dandola en substancia desde un es- 
criipulo , hasta dos adarmes , y en infusion , o decoc- 
cion hasta quatro , es redonda , del tamano de una ci- 
ruela mediana, compacta , mui dura como si estuviera 
petrificada , y quando se la corta transversalmente se 
advierten en ella diferentes circulos de un color ama~ 
rillo- berm ejo. Los Tintoreros , Guanteros , y otros 
Artistas han experimentado que esta curcuma redonda 
no tine tan bien de amarillo como la larga. Nuestros 
Tintoreros saben mui bien que la curcuma ordinaria 
no di un amarillo tan durable como el de la.gualda; 
pero tampoco ignoran que es admirable para realzar 
el color encarnado de los generos tenidos con la co- 
chinrlla , b el kermes , y tambien el de las escarlatas. 
Creese que algunos Artistas tienen el secreto de fixar 
el color de la curcuma sobre ciertos metales , y espe- 
cialmente sobre el cobre para darle el color de oro; 

y 
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y tambien se slrven de ella para tenir las horm’dlas 
de madera que deben servir para botohes de bojuela, 

6 de hilillo de oro. 

El Autor de los medios de perfeccionar la Tintu- 
ra dice en quanto d esto lo siguiente. » Yo creo que 
» en orden al rnodo con que algunos Tintoreros afir • 
man el color de la curcuma por medio de la sal 
» marina, es el dccido marino el que produce el co- 
>1 lor amarillo en algunas tintas sympaticas ; y que 
»» tal vez es el mismo el que da el viso amarillo al co- 
„ lor de la cochinilla en la tintura de escarlata. Pe~ 
„ ro la naturaleza de este accido no esta todavia bien 
»>,conocida para poder dar razon de estos fenomenos; 
„ y asi , es preciso atenerse d lo que ya estd conocido, 
» porque yo soiamente intento que se ensayen las ma- 
»>terias que dan color amarillo. 

» En todo caso , prosigue , deben preferirse las 
t> raizes en que mas comunmente reside la virtud ads- 
» tringente de las plantas que la tienen , y cuyos prin- 
» cipios son siempre mas fixo3 que los de qualesquie- 
„ ra otras partes de las plantas. De estas tenemos bas- 
» tantes , y mui comunes , quales son las raizes de la 
tf ortiga grande , 6 mayor', del spondiltox torvisco'. cru - 
» data : genciana mayor : romaza aquatic a : romaza 
„ de los Alpes , 0 ruibarbo de Monies : rapontico : 
» cassida de Tournef., 6 scutellaria de Linn : y la ador - 
» midera cornuda- de ftor amarilla , que ya se ha em- 
„ pieado en otros tiempos para la Tintura, 
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CON ESTA OBRJ SE HALLARAN 
tambien las siguientes en la Librerta de Gr- 
eet , calte de las Carr etas., 

RTE de convertir el Cobre en Laton por medio 
de la piedra Calamina : de fundirle , y vaciarle : ba- 
tirle en el Martinete y tirar el alambre : hacer con 
el toda suerte de obras lianas , y edneabas ; y sacar 
las composiciones del metal del Principe , de el de 
Turnbaga , el Similor , &c. 

Arte de el Blanqueo de Lienzos : varios metodos 
de conocer las aguas gordas , y de endulzarlas, 
ya para el uso de la vida', o ya para otros fines ; y 
reflexiones sobre el modo de mejorar las Manufac- 
turas de Lienzo. 

Arte de hacer el Papel : descripcion de su origen , y 
de las diferentes materias de que puede fabricarse:, 
explicacion de los Mollnos Olandeses , y de los de 
cylindro ; y Arte de hacer los Cartones , Caxas, 

. y varios adornos de pasta. 

Arte de Cerero , aumentado con variedad de notas : el 
Diccionario de las voces facultativas ; y una noticia 
. ■ de las cosechas, de cera de las Provincias de Espa- 
„ ha, en donde se puede hacer acopio de ella. 

Arte de la Tintura de Sedas. 

Arte de Sombrerero. 

Arte de Rarbero-Peluquero-Banero. 

Arte tie hacer las Indianas 6 Cotones delnglaterra , y 
1-os colores liquidos o aguadas para pintar sobre te- 
las de seda , tenir maderas , marfil , cerda , &c. 

Arte de cultivar las Moreras , criar los gusanos de se- 
da , e hilar esta corao en el Piamonte. \ 

El Tomo I. de la Coleccion general de Maquinas. 
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Y las Memorias instructivas , titiles , y curlosas sobre^ 
Agricultura , Comercio , Industria , Economia , Qui- 
mica , Botanica , Medicina , Historia Natural, &c. d 
saber: 

Memoria I. Sobre las Polillas, o insectos t que roen las 
lanas,y las pieles. 

Memoria II. En donde se examinan principalmente los 
medios de precaber , y defender de las Polillas los 
texidos de lana , y el pelo de las pieles , y de liber— 
tarse de las chinches. 

Memoria 111. Composicion de toda suerte de barnices 
exquisitos : de la purpurina , o plata , u oro en con- 
cha : de los polvos bnllantes de Nuremberg, &c, y 
observaciones sobre el azeyte de espliego , y modo 
de conocerle , y elegirle ; y sobre las demas drogas 
de que se trata en esta Memoria. 

Memoria IV Extracto del tratado intitulado : Ensayo 
sobre el Blanqueo de los Lienzos. 

Memoria V. Modo de hacer el azul de Prusia , o de 
Berlin , y observaciones sobre su preparacion : Exa- 
men Quimico de este color , y modo de aplicarle 
a la Tintura. 

Memoria VI. Sobre el modo de criar , y tratar los 
hijos recien nacidos , y explicacion del preservativo 
experimentado contra el mal contagloso de las vi-* 
ruelas. 

Memoria VII. Sobre el cultivq del Lino , y de las 
diversas preparaciones que son necesarias para sa- 
car de esta planta una bella hebra , y ponerla tan 
blanca , y suave como el Algodon. Y sobre el me- 
todo de preparar el Cdhamo para que quede seme- 
jante al mejor Lino , y conseguir de £1 una excelen- 
te semilla sin perjuicio de la hebra. 

Memoria VIII. Sobre la Turba o carbon de tierra , sus 
propiedades , usos , modo de hacerle , &c. y eco- 
nomia de las cenizas en general , y de las de este car- 
bon en particular. Me- 
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Memoria IX. Sobre el Blanqueo casero de los Ltenzos. 

Memoria X. Modo de preparar la Yerba Pastel para la 
Tintura en la Provincia de Languedoc. 

Memoria XI. Cultivos de laGualda, y del Anil: des- 
- cripcion del Achiote ; y modo de extraer las tinturas 
de estas dos dltimas drogas colorantes. 

Memoria XII. Medios extremamente sencillos , y fa- 
ciles de convertir el Vidrio en Porcelana. 

Memoria XIII. Sobre el modo de criar la Cochinilla 
6 Grana de America, hacer su cosecha , ahogarla,&c. 

Memoria XIV. Sobre la fecundidad de la tierra , y 
causas que la producen. 

Memoria XV. Sobre el modo mejor de hacer el Papel 
jaspeado. 

Memoria XVI. Modo de sacar las lacas , b colores en 
polvo de la Cochinilla 6 Grana de America , del 
Kermes , y de varias plantas , flores , y raizes. 

Memoria XVII. Sobre las qualidades , uso,’ y cultivo 
del Maiz ; y descripcion del arado de que en ella se 
trata. 

Memoria XVIII. Sobre diferentes metodos de dorar el 
Cristal , de darle distintos colores , y de pintar en el 
con colores fundibles , y no fundibles. 

Memoria XIX. Modo de hacer todas suertes de Banos 

* vedriados para las vasijas de barro cocido, y para 
sobre hoja de lata , rnetales , tkc. 

Memoria XX. Metodos diferentes de multiplicar el tri- 
go , y demas semillas, plantas , drboles, &c. 

Memoria XXI. Advertencias economicas sobre el mo- 

- do de criar el ganado de Cerda. 

Memoria XXII. Qbservaciones economicas: sobre el hi- 
lado , y mejor blanqueo delAlgodon; y metodos 
con que executan esto ultimo en Levante, y le dan 
la famosa tintura encarnada llamada de Andrinb- 
poli , y el color azul. 

Memoria XXIII. Descripcion del modo con que fabri- 
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can el hilo , y lienzo de retama en el lugar llama- 
mado Bagno ad acqua , territorio de Pisa. 

Memoria XXIV. Observaciones economicas sobre las 
Ovejas , y Cabras , y modo de criarlas. 

Memoria XXV. Sobre la Potassa , y los varios modos 
de hacerla. 

Memoria XXVI. Sobre el modo de hacer el Safre 6 
Zafre , color azul sacado del Cobalto , segun se praq- 
tica en Saxonia. 

Memoria XXVII. Sobre el modo de sacar la Sal am- 
mo niaco en Egypto , segun relacion embiada t la 
Real Academia de las Ciencias de Stokolmo por un 

C Caballero Sueco. 

Memoria XXVIII. Sobre el modo de despojar d los 
azeytes de el agua , y sal dccida que contienen. 

Memoria XXIX. Modo de hacer el Cardenillo en 
Montpellier. Parte primera. 

Memoria XXX. Sobre el modo de hacer el mismo Carr- 
denillo. Parte segunda. vi t . 

Memoria XXXI. Idea, general de los diferentes modos 
de hacer la Porcelana; y explicacion de las verda- 
deras materias de la de la China. Parte primera. 

Memoria XXXII. Prosecucion de los principios que de- 
ben conducir a la composicion de las Porcelanas de 
diferentes generos ; y que establecen el caracter de 
las materias fundientes que pueden elegirse en lugar 
de las que se emplean.en la China. Parte segunda. 

Memoria XXXIII. Sobre Barnices , y especialmente el 
de los Ingieses para el Laton , y la Plata , d que al- 
gunos llaman Barniz de ReloxerOs : composicion 
del metal para, los instrufnentos de Catroptica : mo- 
do de pulir asi estos como los Barnices , y el de 
preparar las materias que sirven para ello, &c. 

Memoria XXXIV. Sobre las Enfermedades de las gen- 
res de Corte. 

Memor-ia XXXV. Reflexiones sobre el cambio de los 
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colores , quando los panos llegan a mancharse. 

Meraoria XXXVI. Sobre el modo de criar los Bueyes, 
y sacar de este ganado las ventajas posibles para 
la Agricultura. 

Memoria XXXVII. Metodos diferentes de hacer toda 
suerte de Perlas finas artificiales , que no tendran 
raenos brillo que las que la Naturaleza forma en el 
fondo del Mar ; y tambien el modo de hacer las 
Perlas falsas. 

Memoria XXXVIII. Modo de hacer los Cristales de 
Venus , si que comunmente se da el nombre de F"er~ 
de destilado. 

Memoria XXXIX. Sobre las verdaderas Porcelanas de 
la China, y de Saxonia. 

Memoria XL. Sobre la vitrificacion de los vegetales, 
segun el Capitulo n. del tratado de Henckel inti— 
tulado : Flora Saturnizans. 

Memoria X LI. Sobre el Comercio , y el Gobierno, con- 
siderados con relacion reciproca. Parte primera. No- 
ciones elementares sobre el Comercio , 6 Principios 
de la Ciencia Economica. 

Memoria XLII. Continuacion de las Nociones elemen- 

• tares sobre el Comercio. 

Memoria XLIII. Prosecucion , y fin de la Parte prime- 
ra sobre el Comercio , y el Gobierno. 

Memoria XLIV. Sobre los preservativos mas eficaces 
contra las viruelas. 
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REAL CEDULA 

DE SU MAGESTAD , 

DE 1 8, DE NOVIEMBRE DE 1779. 

CONCEDIENDO FOR PUNTO 
general diferentes Franquicias , y Privi- 
legios k todas las Fabric as de Panos, y 
demas Texidos de Lana del Reyno , y 
derogando las que gozaban ante- 
, riormente por Reales Cedillas* 

6 Decretos. 

L RE Y. 



quanto desde la publication del 
.1 Decreto de diez y ocho de Ju- 
de mil setecie itos cincuenta y 
, por el qual $e arreglaron las 
franquicias , y esenciones que debian gozar las 

Eee di- 

FUNDACION I. 
JUANELO 
TURRIANO i 






diferentes Fabric, as compreendidas en Relacion 
separada de la tnisma fecha , ha manifestado 
la experiencia que la limitation de dichas 
gracias , y esenciones a solas las Fabricas de 
Texidos linos de Lana, ha sido, y es per'udi- 
cia-1 a la subsistencia , y fomento de las de- 
mas Fabricas de Panos , y Generos de call- 
dad inferior ; y que sobre este perjuicio se 
han 'verificado otros inconvenientes por la de- 
sigualdad con que se extendieron , y se han 
dexado correr las, mismas libertades , y gra- 
cias en las diferentes Provincias de estos Rey- 
nos : Deseando mi Junta General de Comer- 
cio, y Moneda remover el embarazo que 
reciprocamente se causaban unas Fabricas a 
otras ,, y establecer en quanto fuere posible 
la igualdad en el alivio de unas cargas , y 
absoluta esencion de otras , para animar de 
este mo do los Texidos y Manufacturas de 
Lana , cuyo vasto consumo en estos Reynos, 
y en los de Indias, puede proporcionar la ho- 
nesta , y util ocupacion de una gran parte de 
mis Vasallos, y la decente subsistencia desus 
familias , se dedicd a tomar conocimiento del 
estado , y disposicion actual de las Fabricas. 
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de esta clase: de las instancias y reeursos pen- 
dientes sobre concesion de nuevos auxilios, 
prorrogaeion de esenciones , y sobre otros' 
particulars ; y formada Relacion de todo , la 
mando pasar a los Directors Generates de 
Rentas para que con instruccion de quanto 
resultaba , y pidiendo las demas noticias , e 
informes que tuviesen por convenientes , ex- 
pusiesen quanto se les ofreciera sobre sugetar 
a un estableciraiento , y arreglo general , las 
grades , esenciones , y libertades que gene- 
ralmente pudieran concederse a las Fabri- 
cas de Texidos de Lana. 

Con efecto , se dedico la E>ireccion:;Ge> 
neral de Rentas a un asunto de tanta impor- 
tancia con el exmero , y atencion con que de- 
sempena los demas encargos de mi Real Ser- 
vicio , y expuso a mi Junta General de Co- 
mercio lo que estimaba conveniente 5 y exa- 
minado en ella con la detenida reflexion , y 
pulso que pedia la materia , y oido mi Fis- 
cal , me dio cuenta de todo en Consulta 
de veinte y nueve de Julio de este atlo, 
haciendome pre'sentes los graves' mativos 
que poatlao impulsarme a . extender por una 
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regia uniforme a todas las Fabricas de La- 
na , sin excepcion de alguna clase ni ca- 
lidad , las libertades , alivios , y gracias que 
me proponia con el loable fin de animar las 
Manufacturas interiores de mis Dominios , y 
de facilitar a mis Vasallos los adelantamientos 
que tanto les deseo : en cuya consideracion, 
por resolucion a dicha Consulta , he venido 
en conceder a todas las Fabricas de Panos^ 
desde la clase mas infima hasta los superfinos 
de mejor calidad , a las de R.atinas , Bayeto- 
nes, Frisas , Picotes, Rajas , Albornozes, Fel- 
pas, Sempiternas , Escarlatinas , Anascotes* 
Sargas , Calamacos, Droguetes , Barraganes, 
Bay etas , Cordellates , Camelotes , Estamenas,. 
Mantas , Sayales , Escalonillas ^ Gergas , Be- 
lillos , Buratos , Alfombras , Cariseas , y de 
todos los demas: Texidos finos ,, y ordinarios 
de Lana de las Fabricas de estos mis Rey- 
nos , las esenciones , y gracias que se siguem 

L 



Los Panos, y Texidos de Lana de las Fa- 
bricas de Castilla . y Leon j gozaran la liber- 
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tad de Alcavalas , y Cientos en las ventas por 
mayor , y por menor, que se hieieren de ellos 
al pie de las Fabricas. De las ventas que se 
hieieren de los mismos Texidos en las Tien- 
das de los Mercaderes , 6 Comerciantes com- 
pradores de ellos , en el Pueblo de Fabrica., o 
en qualquiera otro , solo se ha de exigir por 
ahora un dos por ciento de su precio corrien- 
te de Fabrica por el todo de los Derechos 
de . Alcavala , y Cientos. En las Ferias , yr 
Mercados que tengan privilegio de libertadi 
de la Alcavala, y Cientos, se observara su: 
esencion. En las Ferias y Mercados en que 
la frauquicia concedida sea solo de alguno, 6 
algunos de los Derechos , se cobrara el dos 
por ciento, aplicado a la clase del impuesto 
a que han sido contribuyentes. Y en las Fe- 
rias , y Mercados sin privilegio de eseheion - 



de los Derechos de Alcavala , y Cientos , so- 
lo se exigira por el todo de ellos el referi- 
do dos por ciento. 




De los Panos ,, y de todas las clases de 
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Texidos de Lana de Fabrica extrangera , que 
se yendiergn por Meroaderes , * y Gomercian- 
"tes en qualesquiera Pueblos de estos Reynos, 
de Castilla y Leon , y en todas las Ferias, y. 
Mercados , sean , 6 no con privilegio de frail- 
queza y y aunque pertenezcan a natu rales de 
ellos y es mi voluntad paguen por ahora solo 
el diez por ciento , pero sin gracia , ni re-r. 
baja en esta regulacion : no obstante que es-f i 

tas r rebajas 6 moderaciones se ,hayan„hecho | 

basta ahora por costumbre, u otra- causa, con | 
reserva dehacer exigir siempre que lo estime 
por conveniente , el eatorce por ciento rigu- 
ms o , que previenen las Ley es del Reyn®. . 

ILL 

En Madrid y demas Pueblos en que la 
Afca-vala, y Cientos se exige por la regia de 
entrada para vender, y no par efectivas ven- 
tas , se hade cobrar, por ahora , por la mis- j 
ma regia de entrada el dos por ciento de 
los Patios , y demas Texidos de Lana de las 
Fabricas de estos Reynos por el precio cor- 
riente de Fabrica yy> el diez por ciento de los 
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Panos , y demas Texidos de Fabrics ext ran* 
gera por el precio corriente de. venta, 

IV. 

/; • ; - , ' . r ; ; • \ . 

En los Pueblos, 6 Ferias en que algimd, 
o algunos de los Derechos ; de Alcavala , y 
Cientos se Fallen enagenados de la Corona, 
se ha de exigir por ahora el mismo dos , y 
diez por ciento , con la distincion expresada, 
sin diferencia alguna .de los demas Pueblos, y 
Ferias. Y sus productos se aplicaran a mi Real 
Hacienda , y a los respectivos Duenos de los 
derechos; enagenados , a proporcion de lo que 
cada uiiq goza. A\i- ; > 

V. ^ 



En los parages en que las Aleavalds:, y*. 
Cient6s .se administran por cuenta de mi Real 
Hacienda, cuidaran losDirectoresGenerales der 
Rentas de que en fin de este ano cesen los- 
ajustes , 6 conciertos que estuvieren hechoS 
indistintamente por ventas de Panos ,y Te- 
xidos; de Lana de estos Reynos , y de los ex- 
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trangeros; y dispondran (en el caso de no es> 
timar por conveniente la Administration de 
estos derechos) que se proceda a nuevos ajus- 
tes , 6 conciertos , con proportion a las ven- 
tas que se regulen de los Texidos de Lana Es- 
panoles , y extrangeros , y que conste en los 
mismos ajustes , y conciertos la cantidad res- 
pectiva a los pnmeros , y a los segimdos. 

f .. ‘ - v.i. : , .'•] • 

En los Lugares en que los Derechos de - v 
la Alcavala , y Cientos estan dados en arren- V 

damiento a Gremios, 6 Personas particulares, > 

executaran los Recaudadores lo misino que • 
po» el Capitulo antecedente se previene pa- 
ra con los Pueblos de. Administration con mi 
Real Hacienda. Y en los que se hallan enca- 
bezadds por los derechos de Alcavala', y Cien- 
tos , no se ha de abonar por ahora cantidad 
alguna en el precio de su ajuste , por la ab- 
soluta franquicia que ses concede a los Texi- 
dos de Lana de estos Reynos en sus ventas 
al pie de la Fabnca, ni por la moderation al 
dos por ciento de las que se executen en Tien- 
r "n*. a das, 
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das , Ferias, y Mercados ; porque atendido el 
metodo de que aisan por lo general los Pue- 
. ' bios encabezados , recibiran beneficio en lu- 
- gar de perjuicio con la practica de este Re- 
glamento ; pero si resultare alguno sobrecar- 
gado en su encabezamiento por particularest 
circunstancias que intervengan , lo expondran 
por Representacion bien fundada a la Direc- 
tion General de Rentas , sin valerse de Agen- 
. • tes , ni causarse gasto alguno , para que to- 
mando el conocimiento correspondiente del 
-estado del Pueblo , sus producciones, sus tra- 
tos y grangerias , y lo que podra importar el 
dos por ciento de la venta en Tiendas de Te- 
xidos de Lana Espanoles, y el diez por cien- 
to de los de Fabrica extrangera , proceda al 
' arreglo que estime justo , y se lo haga saber 
por medio del Administrador General de. la 
Provincia , 6 Partido. 



Los Panos , y demas Texidos de Lana, 
asi de las Fabricas de las Provincias de Cas- 
tilla , y Leon ? como las de los Reynos de 
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Aragon , Valencia , y Mallorca ,, Principado 
de Cataluna, e Islas de Canarias, que se con- 
duzcan a los Puertos habilitados para el Co- 
me rcio libre de America , han de gozar de 
la libertad de los Derechos de Alcavala , y 
Cientos , (donde se causan estos Derechos) 
en las ventas por mayor que se executen a 
Coraerciantes , 6 Cargadores que los com- 
pren para embarcar a los destinos del mismo 
Comercio libre. 



VIII. 



Todo Fabricante de Panos ha de gozar 
de la libertad de los Derechos de Millones 
del Azeyte , y Xabon que consuma en sus 
maniobras , considerandose por ahora la me- 
dia arroba de Azeyte , y seis libras de Xabon 
por cada pieza de treinta y cinco a quarenta 
varas regladas en el citado Real Decreto de 
diez y ocho de Junio de mil setecientos cin- 
cuenta y seis. 

IX. 



Los Fabricantes 



de los demas.Texidos de 

La- 

FUNDACION 
JUANELO 
TURRIANO 




Lana han de gozar de la misma libertad de 
los Derechos de Millones del Azeyte, y Xabon 
que efectivamente consuman en sus manio- 
bras ; y continuaran en observar por ahora los 
arreglos que estan hechos en algunas Fabri- 
cas para el abono de Derechos de la canti- 
dad respectiva a cada clase de Texido. 



Habiendose obsefvado que en la practL 
ca de estas franquicias ha resultado hasta 
ahora desigualdad ; pues ni en todas las cla- 
ses de Panos se necesita de una misma canti- 
dad de Azeyte y Xabon , ni las han disfrutado 
todas las Fabricas : Quiero se establezca la 
uniformidad respectiva , de modo que todos 
los Fabricates se hallen en igual proporcion 
de lograrlas , a cuyo fin cuidaran los Direc- 
tores Generales de Rentas de su execucion, 
por medio de los Administradores de Rentas 
Provinciales : Les prevendran por regia ge- 
neral , que del Azeyte , y Xabon que los Fa- 
bricates de Panos , y demas Texidos de La- 
na compren para sus maniobras dentro , 6 fue- 
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ra del Pueblo a Tragineros , u otros Vende- 
dores no han de exigir Derechos algunos de 
Millones ; y zelaran los mismos Administra- 
dores que los Fabricantes no abusen de la 
franquicia en el consumo de sus personas , y 
casas , y en los demas usos a que no se ex- 
tiende la esencion : Y con el conocimiento que 
resulte del verdadero consumo de Azeyte , y 
Xabon en las maniobras , iran arreglando con 
aprobacion de la Direccion General las asig- 
naciones de las cantidades fijas de que ha de 
constar la franquicia , con distincion de cada 
clase de Texidos 5 bien entendido , que por re- 
gia general no se ha de hacer abono alguno 
de Derechos a los Fabricantes por el Azey- 
te , y Xabon que compren en los puestos pu- 
blicos del Abasto del Pueblo , para que que- 
den cortados la confusion , y los fraudes a que 
esta expuesta su practica. 

: y X L 

Los Panos , y demas Texidos de Lana de 
lasFabricas de los Reynos de Aragon Valen- 
cia , y Mallorca , del Principado de Cataluha, 
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y de las Islas de Cariarias , que lleguen a 
venderse en los Pueblos de las Provincias de 
3os Reynos de Castilla , y Leon , y en sus Fe- 
rias , y Mercados , solo han de pagar por 
ahora un dos por ciento de su precio corrien- 
te de Fabrica por el todo de los Derechos de 
Alcavala , y Cientos; con declaration de que 
en las Ferias , y Mercados que gocen de pri- 
vilegio de esencion de Alcavala , y Cientos 
en el todo , 6 parte de estos Derechos , se ob- 
servara con los Texidos de Lana de las Fabri-; 
cas de los expresados Reynos , Principado , e 
Islas , la rnisma regia que queda explicada pa- 
ra con los Texidos de las Provincias de Casti- 
lla , y Leon , cuidando los Directores Genera- 
les de Rentas de que en la exaccion del dos 
por ciento , y en los ajustes , conciertos , y 
reglas que van indicadas para las Provincias 
de Castilla , y Leon , y sus Fabricas , scan tra- 
tados con igualdad los Texidos de Lana de las 
de Aragon , Valencia , Cataluna , Mallorca , e 
Islas de Canarias : Y dispondran los Intenden- 
tes de Aragon , Valencia , Cataluna, y Ma- 
llorca , que por el ramo industrial de los Rea- 
les Derechos equivalentes a Rentas Provin- 

cia- 

a FUNDACION 
JUANELO 
TURRIANO 




dales de Castilla, se exijan en aquellosReynos, 
y Principado para mi Real Hacienda con 
exactitud las Contribuciones a que estan su- 
getos los Panos , y demas Texidos de Lana de 
Fabrica extrangera , teniendo presente lo que 
va insinuado en el Capitulo segundo. 

XII. 

En lugar del ocho por ciento que se co- 
bra a la entrada de la Ciudad de Valencia pa- 
ra el pago del equivalente de los Derecnos de 
Castilla , solo se ha de cobrar un quatro por 
Ciento del precio corriente de Fabrica de los 
Panos , y demas Texidos de Lana , asi de las 
Provincias de los Reynos de Castilla , y Leon r 
como de las de los de Cataluna , e Islas de Ca- 
na ri as : Pero los Texidos extrangeros deberan 
pagar a las puertas de Valencia por equiva- 
lente de Alcavalas , y Cientos ,1a cantidad que 
tenga proporcion con el riguroso diez por 
ciento , que va arreglado a las ventas que se 
h-icieren en los Reynos de Castilla, y Leon. 



XIII. 
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XIII. 



Han de gozar de la esencion de los De- 
rechos de Transito , Transbalso , 6 Transbor- 
do , y de los de Puertas de Barcelona , y de 
los que haya establecidos de entrada , 6 tran- 
sito en los demas Pueblos de aquel Principa- 
do , y en los Reynos de Aragon , Valencia, 
y Mallorca , e Islas de Canarias ,asl los Pafios, 
y demas Texidos de Lana de sus Fabricas, co- 
mo los de lasProvincias de los Reynos de Cas- 
tilla , y Leon : Previniendose , que los Fabri- 
cates de Pafios, y demas Texidos de Lana de 
los Reynos de Aragon, Valencia , y Ma- 
llorca , Principado de Cataluna , e Islas de 
Canarias , no ban de gozar de esencion algu- 
na de Derechos por equivalente de la liber- 
tad de la Alcavala , y Cientos de las ventas al 
pie de la Fabrica , y de la de los MilJones del 
Azeyte, y Xabon que consuman en las manio- 
bras , concedida a los Fabricates de las Pro - 
vincias de los .Reynos .de ‘Castilla , y Leon, 
mediante quedarles compensada esta diferen- 
cia por la diferente constitucion , y metodo 
con que se exigen los Tributos en aquellos 
Palmes. XIV. 
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XIV. 

Todos los Fabricates de Pados , y demas 
Texidos de Lanas de estos mis Reynos , inclu- 
sos los de Mallorca , e Islas de Canarias , han 
de gozar uniformemente de la libertad de to- 
dos Derechos Reales , y Municipals a la en- 
trada por lasAduanas , y en los Pueblos de 
Fabricas , de los simples , e ingredientes para 
Tintes , procedentes de Reynos extrangeros, 
con limitation a los que no se crien de taa 
buena calidad en mis Dominios ; como tam- 
bien la han de gozar de las Maquinas, e Ins- 
trumentos que hagan traer de los mismos Rey- 
nos extrangeros, no habiendolos , 6 no traba- 
jandose en Espana. Y del mismo modo han 
de ser libres de todos Derechos de salida , y 
entrada por las Aduanas , y en los Pueblos de 
Fabricas los simples , ingredientes , Instru- 
ments , y Maquinas que produzcan estos Rey- 
nos , o se trabajaren en ellos , ya sean con- 
ducidos por Mar , 6 ya por Tierra. 
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XV. 



Los Panos , y demas Texidos de Lana de 
las Fabricas de estos mis Reynos , inclusas las 
de Mallorca , y de las Islas de Canarias, han 
de gozar de la libertad de todos Derechos Rea- 
les , y Municipales en su extraccion por 
Mar , y por Tierra para Dominios extrange- 
ros , y de los de salida , y entrada por las 
Aduanas en su transporte por Mar de unos 
Puertos a otrosde los mismos Reynos ; enten- 
diendose compreendido el de Navarra , asi 
para la esencion de los Derechos de salida 
desde Castilla , y Aragon , como para los de 
entrada en el. Y tambien han de gozar de la 
esencion de los Derechos de Aduanas interio- 
res , y de los de entrada por Rentas Generales 
en los Puertos de Andalucia en que se cau- 
,san estos Derechos , segun se concedio por 
punto general a las Manufacturas de Lanas de 
estos Reynos en mi RealQrden de veinte y 
siete de Noviembre de mil setecientos setenta 
Y dos. 
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XVI. 



Todo Fabricanfce de Panos , y demas Texi- 
dos de Lana ha de gozar del Privilegio de 
Tanteo en Lanas conducentes a su Fabrica 
sobre qualquier comprador natural , y extran- 
gero , siendo para revender , 6 extraer de es- 
tos Dominios a los extrangeros , y no para Fa- 
bricas propias de lo interior de mis Dominios. 



XVII. 



Todos los Fabricantes de Pahos , y de- 



mas Texidos de Lana han de gozar del fue- 
ro de mi Junta General , y de sus Subdelega- 
dos en todos los asuntos relativos a sus Ma- 
nufacturas , su calidad , y perfeccion , a la 
economia , disposicion , y arreglo de las Fa- 
bricas , instruccion de Operarios , y Artistas, 
y a todo lo demas que previene mi Real De- 
creto de trece de Junio de mil setecientos se- 



tenta. 



XVIII. 



Ultimamente mando queden derogadas to- 

das 
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das las franquicias, gracias , y privileges que 
por mis Reales Cedillas , 6 Dec ret os esten 
concedidas anteriormente por gracia particu- 
lar, 6 general a qualesquiera Fabricas, o Fa- 
bricantes , sin perjuicio de ser atendidas las 
Representaciones que se hagan a mi Junta Ge- 
neral , que cuidara de darme cuenta siempre 
que convenga distinguir algunas Fabricas con 
providencias especiales por su particular cons- 
titucion , o acrecentamiento. Por tanto, pu- 
blicada la expresada mi Determinacion en la 
Junta General de Comercio , he mandado ex- 
pedir la presente Real Cedula , por la qual or- 
deno a los Presidentes , y Oidores de mis 
Consejos , y Chancillerias , a los Capitanes 
Generales , y Comandantes Generales de mis 
Reynos , y Provincias , Presidentes de las Au- 
diencias , k los Ministros de ellas , y parti- 
cularmente a los Intendentes Subdelegados de 
mi Junta General de Comercio , Asistente, 
Gobernadores , Corregidores , Alcaldes Mayo- 
res, y Ordinarios , Superintendentes, y Admi- 
nistradores de mis Rentas Generales , y Pro- 
vinciales, y Servicios de Miliones, Fieles,CO' 
gedores , Arrendadores , Aduaneros , Diezme- 
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ros , Portazgueros , Guardas , y Diputados de 
Gremios, Veedores , y Trataates de estos mis d 
■,<. Reynos , y Senorios , y a otros qualesquiera 
, Jueces, Justiciasyy Personas de ellos, observen, 
y hagan observar inviolablemente la generali- 
dad de'^as franquicias que van expresadas para 
todas las Fabricas .de Lari# del Reyno eri esta. 
rni Real Cedilla , sin permitir se contravenga* 
en todo , ni en parte alguna , con ningun 
pretexto , escusa , 6 motivo que tenga, baxo 
la pena de quini.entos ducados de vellon , .y 1 
demas que dexo al arbitrio de mi Junta Ge- 
neral de Comercio , y Moneda : Que asi es mi 
voiuntad. Y que de esta mi Real Cedula se 
tome razon en las Contadurias Generales de 
Valores ,.y Distribucion de mi Real Hacien- 
da: En la Contaduria General de los Servi- 
ces de Millones : En las Contadurias Princi- 
pales de Rentas Generales , y Provinciates de 
Madrid ; y en las Contadurias de los Reynos, 
y Provincias de Espaiia , donde mas copven- 
ga. Fecha en San Lorenzo el Real a diez y 
ocho de Noviembre de mil setecientos seten r 
ta y nueve. “ YO EL REY. — Por mandado 
.del Rev nuestro Sehor. zz: Don Luis de Al- 
va- 
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varado.~ RuSricada de Ids Sen-ores de la Jim- 

. ■ ~f> > < - 

ta General de Gomercio ,.y Moneda. 



1 t ' 
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Tomose razon de la Cedula de S. M-. , es- 
crita en las doce hojas con esta , en las Con- 
tadurias Generales de Valores , Distrfftjcion, 
y 'Millones de la Real Hacienda, Madrid vein- 
te y ires de Noviembre de mil setecientos se- 
tenta y nueve. “ Don Ahtonjd 'Bustilio^ y 
Pambley.zz Don • Leandrdr^dibdn. -zIrQr iri- 
disposicion del Senor Contador General de 
C Valorem. =;Dpn Josef Rosa.. 

- Tomo'se la razon en las Contadurias Prim 
v ci pales de Rentas Generales ,■ y; Provinciates^, 
que se administran de cuenta de la Real Ha- 
' cienda; Madrid veinte f quatro de Noviem- 
bre de mil setecientos- setenta y nudve. — Don 
Felix Garcia de Gamarra, ~ Don Manuel 
Leon Gonzalez. 

Es copia de la Real Cedula ^ que original 
queda en la Secret aria de la Junta General de 
- Comer cio de mi cargo , de que -certified.- Madrid- 
veinte y cinco de Noviembre de mil setecientos 
setenta y nueve . 

• D. Luis de Alvarado. 
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Jill/N la Pagina 39 , en donde dice De la Una de Vo- 
vedo q Pastel de Normandia , lease antes Cap. V. 
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